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INTRODUCTION. 



Voici la seconde édition de mon Manuel du mi- 
néralogiste voyageur; la première parut peu de 
temps après le grand traité de minéralogie du cé- 
lèbre Haïiy, et celle-ci suit encore d'assez près la 
nouvelle édition de cet important ouvrage, dont 
elle n'est qu'un simple et fidèle abrégé* 

J'étais encore sur les bancs quand je publiai ce 
Manuel pour la première fois; les difficultés que 
j'avais ('prouvées en étudiant, étaient encore pré- 
sentes à ma mémoire, et c'est peut-être pour cette 
raison-là même que je parvins plus aisément qu'un 
autre à présenter la science sous un point de vue 
tout à fait élémentaire , car il est plus difficile à un 
savant qu'à un élève studieux de se placer en ar- 
rière de ce qu'il sait pour le jaire comprendre aux 
autres ( 1 ), et c'est là cependant le principe de tout 
livre, de toute leçon élémentaire. 

Le titre de ce Manuel semblait le destiner exclu- 
sivement aux hommes qui connaissant déjà la 
science pouvaient en aller chercher les applications 
dans la nature, mais j'avais un double but en vue, 
puisque tout en offrant aux voyageurs l'histoire 
abrégée de chaque substance minérale comme 
simple réminiscence, je donnais aux élèves des no- 
tions élémentaires e l'explication des termes et 



(1) Madame de Staël, de l' Allemagne. 
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des caractères minéralogiques. L'expérience ma 
prouvé que j*avai$ été assez heureux pour satisfaire 
à ces deux conditions, puisque ce Manuel se trou- 
va tout à la fois sous le bras de rélève et dans la 
poche du voyageur : c'est ce double usage qui a 
motivé le double titre de cette seconde édition. 

Je préviens que j'ai suivi la méthode dTIaiïy 
sans aucune modification^ afin que ce Manuel 
puisse servir d'introduction à 1 étude de la miné- 
ralogie transcendante du beau traité de notre sa- 
vant auteur, qui sera long-temps encore le livre 
classique et fondamental de notre école; je ne me 
suis permis que l'innovation des signalemens, par- 
ce qu'ils doivent nécessairement faciliter la con- 
naissance pratique des minéraux. 

J'appelle signalement d'un minéral le choix de 
un ou de plusieurs caractères pris parmi ceux qui 
conviennent à toutes ses variétés, quelles que soient 
leur couleur, leur pureté* leur forme, leur trans- 
parence. Que Ton ne confonde pas cependant le 
signalement avec les caractères essentiels et fonda- 
mentaux de l'espèce, ce n'est point là ce que j'ai 
prétendu faire : je laisse à la forme primitive, à 
la molécule intégrante, et a la double réfraction , 
toutes les prérogatives dont elles jouissent à juste 
titre; je ne les affaiblis en rien, mais je remarque 
seulement que ces caractères ne sont appréciables 
que dans les variétés les plus pures et les mieux 
cristallisées, tandis que ceux qui composent le si- 
gnalement doivent percer à travers toutes les mo~ 
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difieations de l'espèce, et ne disparaître qu'au mo- 
ment où elle change tout a-fait de nature et de nom. 

L'explication des termes minéralogiques, quel- 
ques idées sur la marche à suivre pour se compo- 
ser les différera genres de collections lilhologiques, 
dont j'ai cru devoir caractériser les divers degrés 
d'utilité, quelques conseils sur l art de Recueillir 
les minéraux et sur les précautions qu'ils exigent 
pour leur transport et leur conservation, plusieurs 
itinéraires minéralogiques tracés à travers les con- 
trées les plus riches de la France et des provinces 
qui formeut ses nouvelles frontières, pourront de- 
venir utiles aux jeunes gens qui commencent à 
voyager, et leur éviter des erreurs et des regrets. 

J'ai cru devoir présenter aussi le tableau synop- 
tique des roches tel qu'Hauy l'avait conçu ; mais 
afin d'établir une concordance générale entre les 
différentes méthodes, il m'a paru convenable d'y 
ajouter d'une part la synonymie de Werner pour 
l'école allemande, et de Tan Ire la classification de 
ces mêmes roches d'après .Ai. JJrongniart pour l'é- 
cole française. 

Toutes les discussions scientifiques, tous les cal- 
culs cristallographiques, toutes les petites contes- 
tations qui se sont élevées entre les chimistes et 
les cristallographes, entre l'école de Kreyberg et 
celle de Paris, ont été soigneusement éloignés; il 
appartenait sans doute à notre célèbre Haiïy de 
développer les uns et de rapporter les autres dans 
1 intérêt de la science et pour en compléter l'his- 
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toirc, mais le but ayant été si bien rempli il de- 
venait superflu d'y revenir, et surtout dans un li - 
vre élémentaire. 

Je désire donc que la science, ainsi dégagée de 
ce quelle peut avoir de sévère et d'imposant, se 
présente sous l'aspect aimable, simple, et sédui- 
sant, qui engage à l'étude et qui conduit aux con- 
naissances les plus étendues par une suite de sen- 
sations pures et d'attraits toujours nouveaux; je 
désire que celui qui est appelé par ses goûts à par- 
courir les terres classiques et les contrées éloignées 
ajoute aux jouissances que lui préparent les pro- 
ductions des arts, les ruines des peuples de l'an- 
tiquité. L'aspect des grands phénomènes et des 
belles scènes de la nature, les eljetsd'un ciel étran- 
ger, et tout le prestige attaché aux expéditions 
lointaines; je désire que le sol qu'il foule ne lui 
soit plus indifférent, que le fracas de l'usine ne 
retentisse plus en vain à son oreille, qu'il sache 
que la chaîne qu'il franchit appartient aux pre- 
miers Ages du monde ou à Tune de ses dernières 
époques, que la pierre des chapiteaux épars et des 
fûts renversés ajoute encore au mérite de leur an- 
tiquité; qu'il sache enfin que la roche de la Thé* 
baïde et le travertino du Colysée diffèrent autant 
par l'époque de leur formation que par leur natu- 
re minéralogique. 

Mais ces vœux que je fais ici pour l'avancement 
des sciences naturelles et pour le bonheur des 
hommes civilisés, ne sont-ils pas déjà remplis d'a- 
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vance? l'artiste, l'antiquaire, le voyageur, ne sont- 
ils pas naturalistes? quel est celui qui oserait sor- 
tir des Alpes oir descendre du Vésuve sans avoir 
arraché quelques souvenirs à ces rochers brûlés, 
à ces monts sourcilleux! tels sont aussi ces hommes 
que la gloire a portés de la cataracte du Nil aux cli- 
mats glacés de la Moscovie ; tels sont ces guerriers 
qui cultivèrent les arts et les sciences à travers le 
tumulte et le fracas des armes, et qui, rendus au- 
jourd'hui au sol glorieux de la patrie, semblent 
avoir dédié tout le reste de leur existence au culte 
paisible de la nature 4 et des arts ( 1 ) ; enfin les grands 
eux-mêmes semblent attacher quelque honneur à 
l'étude des produits de l'univers : plusieurs prin- 
ces allemands sont naturalistes, l'héritier pré- 
somptif de la couronne de Danemark est minéra- 
logiste, et le roi de France possède une collection 
de minéraux du plus grand prix qui est consacrée 
à l'étude et à l'avancement de la science. 



(1) Les généraux Paris et Dutailly possédaient de magni- 
fiques collections de minéraux; MM. Bory Saint-Vincent, de 
Ferrussac, Dejean, Frcminville, Alex. Faujas, de Lesserre, Du- 
bois-Aymé, Bourdct, Chabricr et beaucoup d'autres officiers 
supérieurs de notre vieille armée, sont naturalistes, et la 
plupart auteurs ou collaborateurs de quelque important ou- 
vrage sur le» sciences naturelles. 
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Les minéraux sont les corps qui composent la 
masse solide du globe; ils sont dépourvus d orga- 
nisation, et ne présentent qu'un assemblage de 
molécules déposées par juxtaposition, et réunies 
par une force que Ton nomme affinité. Ces molé- 
cules sont de deux espèces : les molécules inté- 
grantes et les molécules élémentaires. On obtient 
les premières par la division mécanique, et les au- 
tres par les agens chimiques. Ainsi, par exemple, 
si l'on prend un cube de plomb sulfuré, et qu'on 
le brise, on obtient un plus ou moins grand nom- 
bre de parties qui sont composées de plomb et de. 
soufre; si Ton pulvérise ces parties, qu'on les por- 
phyrise si l'on veut, on obtiendra une multitude de 
parties d'une ténuité extrême, mais qui, prises sé- 
parément, n'en seront pas moins composées de 
plomb et de soufre : voilà les molécules intégran- 
tes. Maintenant, si l'on soumet ces mêmes molé- 
cules à une action chimique quelconque qui soit 



2 NOUVEAUX ÉLÉAIKNS 

capable, de les décomposer, on obtiendra, crime 
part, des molécules de plomb, et de l'autre, des 
molécules de soufre : et voilà les molécules élé- 
mentaires. 

De la (WisttillisaUon régulière. 

La cristallisation est l'action par laquelle les mo- 
lécules intégrantes d'un rnincral se réunissent » 
après avoir été dissoutes dans un fluide* 

Si ce fluide est parfaitement en repos, que l'es- 
pace qui le contient soit vaste, et que l'abandon 
du dissolvant se fasse avec calme et lenteur, les 
molécules se placent suivant des lois qui varient 
avec les espèces, mais qui sont d'une constance 
imperturbable dans chacune d elles* De ce con- 
cours de circonstances résultent des cristaux ré- 
guliers, isolés ou groupés, qui recèlent un noyau 
commun d'une ligure régulière et constante pour 
chaque espèce, mais qui affectent ordinairement 
des formes secondaires excessivement variées, tou- 
jours soumises à des lois immuables, et suscepti- 
bles d'être ramenées au noyau ou à leur l'orme pri- 
mitive, par l'enlèvement successif des lames qui 
sont venues se déposer sur ses faces et qui l'ont 
simplement déguisé- Une cristallisation précipitée 
ou agitée ne donne naissance qu'à des cristaux im- 
parfaits, qu'à des aiguilles, qu'a des lames entre- 
lacées, ou simplement à des niasses fibreuses, 
soyeuses ou saccaroïdes, tels que les albâtres, les 
marbres statuaires , etc. 

La funne primitive est donc un solide régulier 
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qui sert de noyau à lotis les cristaux, qui est iiiva- 
riabJc dans chaque espèce, mais qui est souvent 
cachée sous une enveloppe symétrique, qui est la 
forme secondaire, dont on peut la dégager, soit 
par la division mécanique ou par le raisonnement 
appuyé du calcul. C'est ainsi qu'un grand nombre 
de minéraux ne se sont point encore présentés sous 
leur forme primitive , et que Ton a été forcé, pour 
la découvrir, d'avoir recours à l'un de ces deux 
moyens. 

L'on ne connaît encore que six formes primiti- 
ves : i° le parallélipipède; 2 0 l'octaèdre; 3° le té- 
traèdre; f\° le prisme hexaèdre; 5° le dodécaèdre 
a plans 1 bombes; G 3 le dodécaèdre à plans trian- 
gulaires. 

Quand on a divisé un cristal secondaire, et qu'on 
est parvenu à dégager son noyau ou à le ramener 
a sa forme primitive, l'on peut encore continuer 
la division mécanique, soit parallèlement aux faces 
du noyau, soit dans tout autre sens. Or, il peut 
résulter deux choses de cette nouvelle division : ou 
le noyau diminue de grosseur sans changer de for- 
int;, ou il donne naissance à un solide d'une toute 
autre ligure. Dans le premier cas, l'on dit que la 
molécule intégrante a la même forme que le noyau, 
et dans l'autre, que la molécule intégrante est dif- 
férente de la forme primitive. C'est ainsi que la 
stmnliane sulfatée a pour noyau un prisme droit 
à base rhombe, et pour molécule intégrante, un 
prisme triangulaire; que la chaux phosphatée a 
pour noyau un prisme hexaèdre, et pour molécule 
intégrante, un prisme triangulaire, etc. Ainsi la 
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molécule intégrante est le solide (fui résulte de la 

division mécanique du noyau. 

L'on connaît trois molécules intégrantes seule- 
ment : 1* la pyramide à base triangulaire qui n'a 
que quatre faces ; a* le prisme triangulaire qui en a 
cinq, et 5° le parallélipipède qui en a six; c'est-à- 
dire , les trois sdides les plus simples qui existent. 

Si les lames qui se sont juxtaposées sur les faces 
du noyau avaient toujours eu la forme de ces faces 
elles-mêmes, on conçoit que le solide primitif 
n eût fait qu'augmenter de volume sans changer 
tîe figure; aussi en a-t~il été tout autrement, et 
cette sorte de métamorphose parait avoir eu lieu 
par une superposition de laines auxquelles il man- 
quait des rangées de molécules, soit sur les bords, 
soit sur les angles, et c'est à cette soustraction de 
rangées que Ton a donné le nom fort expressif de 
décwissemenL 

Je ne puis entrer dans les détails et dans les cal- 
culs que le simple exposé du phénomène exigerait; 
mais Ton se figurera facilement de combien de 
modifications et de combinaisons ces décroisse- 
nt en s sont susceptibles, en supposant tour-à-tour 
qu'ils ont lieu sur les bords, sur les angles soli- 
des, sur les arêtes, suivant les diagonales ou dans 
des directions mixtes; en les supposant lents ou 
rapides dans tous les sens, lents dans un sens et 
rapides dans l'autre. De là cette source inépuisable 
de formes secondaires, de résultats variés, sî com- 
pliquée en apparence et si simple en définitive, 
dont la première idée appartient à Linné , mais qui 
a yen tout son lustre et tout son développement 
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«les mains de notre célèbre et savant compatriote 
Hauy. 

Ainsi donc, en récapitulant ce qui vient d'être 
exposé déjà si brièvement, nous dirons qu'il est tel 
cristal secondaire dont on peut changer deux fois 
la forme, tout en suivant les joints naturels de ses 
lames, en passant de la forme secondaire au noyau, 
et du noyau à la molécule intégrante; que d'autres 
ne subissent qu'un changement , parce que la mo- 
lécule intégrante est pareille au noyau; enfin, il 
n'est point rare de trouver des cristaux qui ont 
conservé leurs formes primitives, et pour ceux- 
là ils ne peuvent que changer de volume sans 
changer de figure. Je le répète encore ici, c'est 
dans le Traité de Minéralogie d'Haiiy qu'il faut 
aller puiser tous les secrets delà cristallographie, 
où ils sont exposés avec toute la clarté et toute la 
méthode qui distinguaient ce fondateur de notre 
renie française. 

Des Cristallisations confuses, des Concrétions, 
des ] Ht trustai ions ou Pseudomor phases , et 
des Minera ua> formes par dépôt ou sédiment. 

Nous avons dit qu'une cristallisation gênée, pré- 
cipitée ou agitée, ne donnait naissance qu'à des 
cristaux imparfaits* dont les angles et les pyrami- 
des sont émoussés, dont les faces sont raboteuses 
ou curvilignes, qui se changent en lames, en ai- 
guilles ou en lilamcus groupés et entrelacés con- 
fusément ; qu'il en résultait souvent des masses so- 
lides, composées de lames ou de lamelles qui se 
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croisent dons tous les sens, ou qui sont lamelle uses 
dans une direction et fibreuses dans l'autre. Tels 
sont, avons-nous dit, les marbres blancs statuaires 
et les albâtres calcaires qui appartiennent à la for- 
m:ilion des concrétions, qui conservent encore les 
dernières traces de la cristallisation proprement 
dite, puisqu elles sont souvent hérissées à leur 
surface d'une infinité de cristaux imparfaits, et 
que leur cassure présente encore des lames cris- 
tallines. 

Les concrétions les plus remarquables, et celles 
qui donnent naissance à l'albâtre, sont les stalac- 
tites et les stalagmites calcaires; ce sont au moins 
les plus volumineuses , les seules peut-être qui se 
forment journellement, et qui tendent à remplir 
les cavités plus ou moins spacieuses qui se trouvent 
çà et là dans le sein des montagnes calcaires. 

Un autre genre de cristallisation est celui qui a 
rempli les moules creux de certains cristaux qui 
ont disparu par une cause qui nous est encore tout- 
à-fait inconnue, et qui ont été remplacés pal" une 
substance qui s'est moulée dans ces vides; d'autres 
Cois même, la nouvelle substance n'a fait que les 
recouvrir: ils sont restés cachés sous Cette enve- 
loppe étrangère, ou n'ont laissé qu'un vide à leur 
place. Ce qui arrive aux cristaux se présente bien 
plus souvent encore par rapport aux corps organi- 
sés, tels que les coquilles, les madrépores. les 
bois, les os, etc. ; et ee sont ces imitations, ces 
empreintes en creux où en relief qui portent dans 
la méthode le surnom de pseudnmorphnses. I n 
moulage aussi parfait suppose une substance d'une 
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assez grande pureté dissoute ou réduite à uati bien 
grande ténuité, puisque les traits les plus fins y 
sont reproduits avec une fidélité et une netteté par- 
fuites, que les espèces et les variétés sont encore 
reconnaissables, et qu'il semble parfois que c'est 
l'animal lui-même qui n'a fait que changer de 
nature. 

Dans les incrustations , il n'est plus question que 
d'un simple moulage extérieur; et toutes les fois qu'il 
devient trop épais, le corps organisé qui a servi de 
moule se déguise de plus en plus, et finit par se 
perdre en entier sous la substance, qui n'avait fait 
dans l'origine que le recouvrir d'une couche telle- 
ment mince, que les contours en étaient encore 
reconnaissables. Ici, il ne s'agit plus que de sim- 
ples dépots terreux où la cristallisation n'a aucune 
part. Tels sont les tufs et toutes les incrustations 
fabriquées à volonté, dont nous parlerons ailleurs. 

Quant aux minéraux de sédiment , ils ne présen- 
tent que l'aspect des substances qui auraient été 
réduites à l'état de pâtes finement broyées, dont 
les molécules auraient été suspendues dans un li- 
quide qui les aurait ensuite abandonnées, en leur 
permettant d'obéir à la gravité, et de se déposer 
d'une manière plus ou moins calme. La plupart 
des calcaires secondaires, toutes les argiles, et les 
marnes, les schistes plus ou moins micacés, les 
ardoises, semblent avoir été formés de la sorte; et 
si l'on remarque dans la manière dont ils se bri- 
sent quelques traces de régularité, il faut se garder 
dYn attribuer l'effet à la cristallisation : ce ne sont 
(pie de simples retraits qui n'ont qu'une apparence 
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de régularité, et dont les angles diffèrent entre eux* 
tandis que les vrais cristaux sont toujours parfai- 
tement constans dans la valeur de leurs incidences 
respectives. Ces remarques sur les faux cristaux 
s'appliquent aux bazaltes, aux marnes, à certains 
grès, aux schistes, et même à la houille, qui a 
souvent une tendance à se briser en rhomboïdes 
assez réguliers* 

Ï)ES CAKACTÈRES M 1 AÉRA LQG IQV JiS- 

L'on nomme caractère en histoire naturelle touf 
ce qui peut tendre ;\ faire reconnaître les êtres ou 
les objets que Ton veut décrire : ainsi la forme et 
le nombre des dents chez les mammifères, la figu- 
re du bec et les pattes chez les oiseaux, le nombre 
et la position des nageoires citez les poissons, celui 
des étamines, des pistils et des pétales en bota- 
nique, sont des caractères, comme la fusion, la for- 
me cristalline, la pesanteur, respect, la couleur et 
la dureté par rapport aux minéraux. 

Avant de faire connaître le parti que Ton doit ti- 
rer de chaque caractère minéralogique, je vais en 
présenter le tableau , et les ranger suivant Tordre 
de leur importance. 

Caractères physiques. 
La forme primitive, la double réfraction, la pe- 
santeur spécifique, l'électricité, le magnétisme* 

Caractères chimiques* 
L'action des acides, l'action du chalumeau, lia 
phosphorescence. 
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Caractères mécaniques. 

La dureté et la fragilité, l'élasticité fit la flexibi- 
lité, la ductilité et la ténacité. 

Caractères des sens. 

Les couleurs et les chatoyé m en s, l'aspect et la 
cassure, le toucher, le goût et le happe ment a la 
langue, l'odeur et le son. 

L'analyse est plus qu'un caractère, c'est l'exposé 
des principes constituant, et par conséquent l'ex- 
plication des propriétés ou des caractères chimi- 
ques des minéraux , qui n'en sont que les justes 
conséquences- L analyse lutte avec les considéra- 
tions cristallograpluques, qui lui ont parfois servi 
de guide ou du moins d'index. 

j . Forme primitive. 

La forme primitive est si constante dans les mi- 
néraux de même espèce, que je ne balance point 
ii lui donner la première place dans la série des ca- 
ractères minéralogiques, 

La même forme primitive se retrouve dans plu- 
sieurs espèces différentes, il est vrai, parce que la 
nature est partie plusieurs fois du même but; mais 
jusqu'ici cette répétition n'a apporté aucune con- 
fusion dans la science, car les substances qui jouis- 
sent du même noyau sont si différentes d'ailleurs, 
qu'il ne peut s élever aucun douie a leur égard, 
malgré ce point d'analogie* Tels sont l'alun et le 
spinelle, le sel et la pyrite, etc. 

V oyez ci -dessus, page 2, ce qui a déjà été dit 
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au sujet de la forme primitive , en parlant de la 

cristallisation en générai 

n. Double réfraction. 

Plusieurs substances minérales ont la propriété 
de doubler les objets que Ton regarde à travers 
deux de leurs faces; celle qui présente ce caractè- 
re de la manière la plus prononcée et la plus facile à 
observer est la chaux carbonatée, puisque non-Seu- 
lement fa double image est parfaitement distincte, 
mais qu'on peut la découvrir à travers deux fa ce s pa- 
rallèles? circonstance assez rare, car ordinaire- 
ment le phénomène n'a lieu que lorsque l'on re- 
manie l'objet à travers deux faces inclinées entre 
<-!les de telle manière, qu'il faut quelquefois faire 
tailler la pierre pour développer en elle la proprié- 
té dont il est ici question, et qui appartient néan- 
moins h la nature de la substance. J'insiste, afin 
que Ton ne puisse point s'imaginer que cette fa- 
culté n'est qu'un résultat de la taille. 

On indique plusieurs moyens d'observer la dou~ 
ble réfraction : le premier consiste à placer le cris- 
tal sur une ligne noire tracée sur le papier, et à l'ins- 
tant Ton en aperçoit deux dont l'une paraît plus pa- 
le et plus éloignée que l'autre; mais ce premier 
procédé n'est applicable qu'à la chaux carbonatée 
et au soufre, qui doublent à travers deux faces pa- 
rallèles; le second moyen consiste à placer la pier- 
re très-près de l'œil, à saisir une épingle par la 
pointe de l'autre main, et à chercher, en l'éloignant 
et lui donnant différentes directions, le point où la 
tète paraîtra composée de deux segments de sphè- 
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res qui s'entrecoupent : le corps de 1 épingle parait 
beaucoup plus gros, et les bords ainsi que ceux de 
la tète sont irisés. 11 est essentiel que l'observa- 
teur se place vis-à-vis le grand jour pour cpie l'ef- 
fet soit apparent. 

Le troisième procédé, dont llaiïy faisait souvent 
usage, consiste à percer une carte avec une épin- 
gle, à l'appliquer sur la face de la pierre que l'on 
approche près de l'œil, et à regarder à travers, la 
flamme d'une bougie, dont on s'éloigne convena- 
blement et à propos. Si la pierre jouit de la double 
réfraction la llanime paraît bifurquée vers sa pointe 
et irisée sur les bords. 

Ce caractère est excellent. Il convient particu- 
lièrement aux gemmes, je ne lui trouve que le dé- 
faut d'être assez difficile à observer, d'exiger une 
taille particulière, et de n'être véritablement appli- 
cable qu'aux variétés les plus pures d'un petit nom- 
bre d'espèces. 

5. De la pesanteur spécifique. 

Afin de bien comprendre ce que l'on doit enfen- 
dre par la pesanteur spécifique des minéraux et de 
tous les corps en général, il faut supposer pour un 
instant que l'on en ait un certain nombre, réduits 
h un volume égal, d'un pouce cube, par exemple : 
l'on pense bien que les uns seront plus pesans que 
les autres, et que si l'on en plaçait un dans chacun 
des plateaux d'une balance ordinaire , il faudrait 
ajouter des poids dans celui qui contiendrait le plus 
léger; afin d'établir l'équilibre. 

Il esi évident; par exemple, qu'un pouce cube 
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de marbre est beaucoup plus léger qu'un pouce cu- 
be de fer, et qu'il faudrait mettre les poids du cô- 
té du marbre pour équilibrer la balance; il est évi- 
dent aussi que si l'on pouvait ainsi réduire tous les 
corps à une dimension égale, on aurait aussitôt le 
rapport de leur pesanteur Spécifique, en Taisant usa- 
ge de la balance commune; mais comme il faut re- 
noncer a cette idée, et que la plupart des minéraux 
ne sauraient être ainsi taillés et calibrés, l'on a eu 
recours aux balances bvdrostatiques, et particuliè- 
rement à celle de ïNickolson. A l'aide de ces instru- 
mens, on trouve le rapport entre le poids du corps 
pesé dans Pair, et la perte qu'il fait lorsqu'on vient à 
le peser dans l'eau, que Ton suppose ici plus légère 
que lui. Voici ce qui arrive. 

La perte que fait un corps de son poids dans 
l'eau est égale au poids du volume d'eau qu'il dé- 
place, parce (pie la force qui servait a soutenir cette 
eau déplacée est employée à soutenir en partie le 
corps que Ponj plonge. De cette manière, un ob- 
tient le rapport entre le poids du corps et celui de 
l'eau a volume égal, en divisant le poids du corps 
pesé dans l'air par la perte qu'il fait dans l'eau; 
ainsi, par exemple, si une pierre pèse G dans l'air 
et seulement 3 dans l'eau, il faudra diviser 6 par 5. 
et l'on aura a au quotient, ce qui signifie en termes 
plus clairs que cette pierre ou ce minéral pèse deux 
fois autant que l'eau a volume égal; et si l'on veut 
savoir combien cette substance pèserait le pied cu- 
be, l'opération se bornera à multiplier 2 par 70, 
poids du pied cube d eau , et l'on aura l 'jo, qui est 
le poids du pied cube de cette substance minérale. 
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La pesanteur spécifique est un excellent carac- 
tère pour tes minéraux homogènes; c'est un de> 
meilleurs entre cintres pour lever les doutes h l e- 
gard des différentes pierres fines qui jouissent de 
la même couleur, J'ai fait exécuter à cet eflet une 
nouvelle balance hydrostatique, qui est plus com- 
mode que celle de ISickolson , et qui peut aider a 
déterminer très-facilement la nature de la plupart 
des pierres fines (i). 

Ainsi donc, pour obtenir la pesanteur spéci- 
fique d'un minéral au moyen des balances hydros- 
tatiques, il faut diviser son poids dans l'air par la 
perte qu'il fait dans l'eau, et le quotient exprime 
le rapport qui existe entre la pesanteur spécifique 
de ce corps et celle de l'eau à volume égal- Par 
exemple, la pesanteur spécifique de la baryte sul- 
fatée s exprimant par 4*47* signifié que ce sulfate 
pèse presque quatre fois et demi plus que l'eau que 
Ion suppose exprimée par l'unité. La pesanteur 
spécifique du platine ordinaire, qui est près de 
vingt et une fois plus forte que i eau ? s exprime 
1 par 20.98, et ainsi de suite. 

4» De l Electricité des Minéraux. 

Les minéraux manifestent leurs propriétés élec- 
triques par des attractions et des répulsions sur les 
corps légers et librement suspendus dans l'espace: 
on obtient ces signes après qu'ils ont été légère- 



(1) Minéralogie appliquée aux aris , rnm. IÏT ? fi^tire de 
eett<! balance et table a l'appui. 
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ment chauffés, frottés ou simplement pressas avec 
le pouce et l'index. 

Les uns s'électrisent vitreuse tuent ou résineuse- 
ment par le frottement. 

Les autres jouissent de la double électricité après 
qu'ils ont été convenablement chauffés, et Ton ;» 
trouvé dans ces derniers un accord extrêmement 
remarquable entre 1 électricité et la l'orme cristal- 
line, puisque les substances électriques, par la 
chaleur, présentent constamment un manque de 
symétrie dans la forme de leurs cristaux ; que Tune 
de leurs extrémités est toujours plus chargée de fa- 
cettes que l'autre, et que c'est constamment le coté 
le plus simple qui s'éleetrise résmensement, tandis 
que l'électricité vitrée siège toujours au sommet le 
plus surchargé de facettes* 

C est particulièrement dans les topazes, et sur- 
tout dans les tourmalines, que ce phénomène est 
le plus sensible, parce que ces deux substances se 
présentent ordinairement sous la forme de cristaux 
prismatiques allongés s et que leurs sommets sont 
toujours dissemblables; on peut, avant de les avoir 
éprouvés, savoir de quel côté résidera chaque élec- 
tricité. 

Pour observer l'électricité des minéraux qui jouis- 
sent de cette faculté, l'on a imaginé une foule de 
petits appareils extrêmement ingénieux, lïaiïy les 
avait presque tous inventés et fait exécuter avec le 
plus grand soin; mais un simple bâton de cire à 
cacheter, terminé par un lil délié ou par un poil 
de chat, suffit réellement pour éprouver ce carac- 
tère; et celui-là du moins a l'avantage de se trouver 
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à peu piès partout : je n'oublie pas que je m'adresse 

aux voyageurs. 

L'électromètre ordinaire du minéralogiste SU 
compose d'une petite aiguille» de laiton , terminer 
par une boule a chaque extrémité, et suspendue à 
son centre sur un pivot délié qui repose sur un 
pied. Quand on veut essayer une substance élec- 
trique par frottement, on se contente de la pré- 
senter à Tune des deux boules, et aussitôt l'ai- 
guille se met à tourner et à s'approcher du minéral 
en épreuve. Mais s'il s'agit d'une substance élec- 
trique par chaleur, il faut commencer par isoler 
l'électromètre, c'est-à-dire, par le poser sur du 
verre, de la cire ou tout autre corps idioélectrique; 
ensuite, il faut frotter un bâton de cire, poser un 
doigt sur le pied du pivot, approcher la cire de 
l'électromètre, relever le doigt et ensuite le bâton, 
et alors l'appareil est électrisé vitreusement; car je 
suppose que l'on sait d'avance que les électricités 
de même nom se repoussent, et que par conséquent 
la portion d'électricité résineuse, contenue dans 
l'électromètre à l'état naturel, se sera échappée par 
le doigt vers le réservoir commun, et le lluide vitré 
sera resté seul. Cela fait, on approche le minéral 
échauffé de Tune des boules de l'électromètre : s'il 
y a attraction , cela prouve que l'on a présenté le 
sommet le plus simple ou le pôle résineux; s'il y a 
répulsion ? ce sera le coté vitreux ou le plus com- 
pliqué. Le bâton de cire a cacheter, terminé par 
un poil, remplit absoJuinent le même but, car 
après avoir passé ce poil entre les doigts il se trouve 
éleclrisé résineusement, et alors en l'approchant 
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ou l'éloignant du minéral, il indique tout aussi 
bîeu le coté résineux et le sommet vitré, que l'élee- 
tromètre le plus compliqué. Il existe des minéraux 
qu'il suffît de presser pour qu'ils manifestent aus- 
sitôt des signes très-apparens d électricité ; telles 
sont certaines topazes* la chaux carbonatée spathi- 
quc, etc. En sorte qu'il est assez difficile de s'as- 
surer s'ils ne sont point dans un état habituel d'é- 
lectricité. 

Un grand nombre de roches et de minerais sont 
très-bons conducteurs de l'électricité, c'est-à-dire 
qu'ils bissent passer facilement l'étincelle ou la 
commotion, tandis que d'autres sont mauvais con- 
ducteurs ou tout-a-fait idioélectriques. Le carac- 
tère tiré de l'électricité des minéraux est fort bon , 
surtout pour les substances qui s'électrisent par la 
chaleur» car leur nombre est assez limité. Quant à 
la faculté conservatrice , c'est un fait très-curieux 
sans doute; mais les causes qui peuvent le faire 
varier dans la même substance sont si variées et si 
nombreuses, que je ne saurais le mettre au nom- 
bre des caractères m inéra logiques , et il ne saurait 
s'appliquer tout au plus qu'aux substances qui jouis- 
sent de cette faculté d'un manière très-marquée. 
On fera cependant fort bien de consulter les tables 
qu'Hauy a publiées dans son Traité des caractères 
des Pierres précieuses , oârîl fait entrer cette faculté 
conservatrice des substances minérales pour l'élec- 
tricité, au nombre de leurs caractères distinctifs. 

5. Du magnétisme des minéraux. 
Quand un minéral ne fait que déranger l'aiguille 
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aimantée de sa station ordinaire, et qu'après s'en 
rire faiblement éloignée elle cesse de le suivre pour 
retourner à sa direction accoutumée, on dit que 
CB minéral fait mouvoir l aiguille aimantée. 

Quand il attire l'aiguille à lui, l'entraîne à sa sui- 
te à mesure qu'il s'en éloigne, et lui lait décrire 
une révolution complète, on dit que cette subs- 
tance attire fortement l'aiguille aimantée. 

Quand un minéral, réduit en petits ff a g mens ou 
même .en poussière, s'attache à un morceau de 
fer aimanté qu'on lui présente, qu'il s'élance vers 
lui d'une certaine distance, on dit ([u il est attira- 
blé a l aimant. 

Enfin, et c'est le cas le plus rare, quand un mi- 
néral attire l'aiguille aimantée dans un sens et là 
repousse dans l'autre . on dit quV/ est magnétique. 
qu'il jouit du magnétisme polaire; et c'est un ai- 
mant proprement dit, s'il a la faculté de se diriger 
suivant la ligne N, S. La limaille de fer s'attache 
ordinairement à la surface de ces minéraux magné- 
tiques, sous la forme d'aigrettes divergentes, com- 
me elle le fait à l'extrémité des barreaux et des ai- 
guilles que l'on a aimantes artificiellement, et ils 
sont susceptibles d'augmenter de vigueur quand ou 
les entoure d'une armure de fer, et qu'on les charge 
de plus en plus. .Nous reviendrons u ce sujet, en 
parlant du fer oxidulé magnétique. 

Haiïy était parvenu à reconnaître les plus légères 
dispositions magnétiques des minéraux par la mé- 
thode du double magnétisme, qui consiste à placer 
l'aiguille servant à l'épreuve dans un état tel, que 
la plus légère action la détermine à se mouvoir dans 
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le sens où un autre aimant voisin la sollicite à mar- 
cher; expérience délicate et ingénieuse, mais qui 
ne peut guère servir à la distinction des minéraux. 

L'on voit que le c ara cl ère tiré du magnétisme 
des minéraux est extrêmement facile a éprouver; 
il est particulièrement applicable aux minerais de 
fer; maïs nous le citerons toujours avec empresse- 
ment, en parlant des substances quien sont douées 
naturellement, ou qui acquièrent cette faculté par 
le grillage ou la calcination. 

L'aiguille d'une boussole est le seul instrument 
dont on fasse usage pour reconnaître cette pro- 
priété; cependant on y joint quelquefois le bar- 
reau aimanté, qui est plus solide, et qui a plus de 
vigueur que la simple aiguille. 

6- À ction des acides. 

L'on ne fait usage en minéralogie que de l'acide 
nitrique et de l'acide sulfurîque, parce que les dif- 
férens effets qu'ils produisent sur les minéraux sont 
assez variés pour procurer d excelle ns caractères 
dis line tifs. En effet, ceux qu'ils peuvent attaquer 
ou dissoudre le sont lentement ou sans efferves- 
cence, quelquefois avec effervescence tardive, sou- 
vent avec bouillonnement subit et prolongé; cer- 
tains colorent la liqueur, et d'autres enfin s'y con- 
vertissent en gelée passagère ou permanente. Quant 
aux autres réactifs, ils rentrent plus ou moins dans 
le domaine de l'analyse et de la docimasie, et Ton 
peut très -bien les supprimer du nécessaire des 
minéralogistes. 

L'expérience consiste a toucher le minéral avec 
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l'extrémité d'un tube, ou d'une lame de verre que 
Ion a trempée dans l'acide, et cela suffit pour dé- 
terminer toutes les variétés de chaux carbonatée ; 
mais comme cela n'apprendrait point la manière 
dont certaines substances se comportent dans la li- 
queur, il faut en verser quelques gouttes dans un 
verre de montre, ou mieux dans un petit verre à 
pied bien limpide, et y jeter la substance à éprou- 
ver, soit en fragmens ou. en poussière : on conçoit 
qu'il faut choisir des parties les plus pures et par- 
faitement dégagées de leur gangue. 

•j. Action du chalumeau ordinaire. 

Je n'entends parler ici que de l'effet du chalu- 
meau dont se servent habituellement les bijoutiers, 
ou tout au plus de celui gui fut perfectionné par 
Gahn. J'exclus tous les effets des chalumeaux ani- 
més par des soufflets ou par des courans d'oxigène, 
etc., leur énergie effaçant les termes de comparai- 
son qui font tout le mérite de ce caractère. 

Le chalumeau du minéralogiste est un tube de 
fer, d'argent, de cuivre'ou de verre, dont l'extré- 
mité est recourbée à peu près à angle droit, et ter- 
minée par un très-petit trou par où l'air s'échappe 
sous la forme d'un jet qui traverse la flamme d'une 
lampe ou d'une bougie, et qui donne naissance à 
un dard ardent dont on se sert pour fondre les mi- 
néraux ou réduire les minerais. Gahn, qui a beau- 
coup perfectionné l'art d'essayer au moyen du cha- 
lumeau , a aussi apporté quelques chahgemens 
heureux dans la construction de cet instrument, 
savoir, une chambre où l'humidité se rassemble. 
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et des tuyères de platine de rechange, qui sont 
percées de trous plus ou moins lins, suivant l'o- 
pération que l'on veut exécuter. À cet instru- 
ment, très-simple en lui-même, on doit ajouter de 
petites pinces, pour tenir le fragment de la subs- 
tance que l'on veut éprouver; plus, une petite cuil- 
ler, des fils et des lames de platine, dont on se 
sert suivant la nature de l'épreuve, et dont le prin- 
cipal usage est de foire connaître la manière dont 
les minéraux se comportent quand on les fond avec 
le borax, la soucie, le nitre, ou tout autre fondant. 
Quant aux minerais, on les place ordinairement 
dans le creux d'un charbon que Ton a pratiqué 
avec la pointe d'un couteau, en ayant soin de mé- 
nager au fond une petite loge, dans laquelle il de- 
vient quelquefois indispensable d'enchâsser la pièce 
d épreuve, qui peut avoir dans cette circonstance 
la grosseur d'un très-petit pois. Ayant tous ces pe- 
tits meubles, on pourra essayer la fusion d'un mi- 
néral, en proférant pour cette opération la Jlamme 
d'une bougie, ou celle d'une petite lampe , à celle 
d'une chandelle; mais le succès de l'épreuve tient 
surtout à J'adresse et à l'habitude de celui qui veut 
l'exécuter. Voici ù cet égard ce que AL Tîerzelius 
nous prescrit ^ dans son ouvrage sur X Art d'essayer 
les minéraux au chalumeau ( 1 ) . 

« Pour atteindre le maximum de chaleur, il ne 
»faut souiller ni trop fort ni trop doucement. Dans 



(i) De remploi tin chalumeau dans les analyses chimiques, 
et des dèleimiiuilîons mménitogtques , par Berzelîuâj avec 
ligures. 
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»lc premier cas, la chaleur est enlevée aussitôt que 
» produite par l'impétuosité du courant d'air; de 
«plus, une pailie de cet air s'échappe sans con- 
tribuer à la combustion : dans le second cas, il 
«n'arrive pas assez, d'air pour un temps donné. » 
Une température très-haute est nécessaire, soit 
lorsqu'on veut éprouver la fusibilité des corps, soit 
lorsqu'on a à réduire certains oxides métalliques. 
Or, pour obtenir ce degré de chaleur extrême, il 
faut, outre la précaution déjà cilec, souiller avec 
le chalumeau dans la partie supérieure de la flam- 
me de ta lampe, parce que l'on prouve que rVst 
dans cette partie que réside le plus grand degré de 
chaleur. On produira, en dirigeant ainsi le bec du 
chalumeau, un dard de flamme bleue, et c est vers 
son extrémité qu'il faudra exposer la pièce dYprcu- 
ve, s'il s'agit de fondre un minéral. Dans le cas ou 
l'on aurait l'intention d'opérer la réduction d'un 
minerai, il faut terminer le chalumeau par une 
petite tuyère bien fine, ne pas trop engager Je bec 
du chalumeau dans la flamme de la lampe, et l'on 
produira un dard tres-blanc, très-brillant, qui sera 
propre à la réduction des oxides. Le choix de la 
pièce d'essai n'est point indifférent : il faut la choi- 
sir pointue ou tranchante sur l'un de ses bords, et 
surtout se garder de la prendre trop volumineuse; 
car il devient impossible d'en opérer la fusion,* si 
pointue qu'elle puisse être à l'une de ses extrémités. 
Une ligne est à peu près le maximum du diamètre 
que doit avoir une écaille bien mince, ou la lon- 
gueur d'une aiguille, si la substance est aciculaire. 
L'essai du chalumeau, tout simple qu'il paraît 
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être , exipc cependant une grande habitude et beau- 
coup d'adresse : il fatfl savoir donner le vent sans 
se fatiguer la poitrine ; il faut savoir choisir la flam- 
me qui convient pour produire bon feu; il faut sa- 
voir assortir le feu à 1 épreuve que Ton veut exé- 
cuter; il faut bien choisir les pièces f les bien assu- 
jettir, soit à l'extrémité de la pincette, dans la 
boucle du iil , dans la cuiller ou la feuille de pla- 
tine; il faut savoir choisir son charbon • quand iV 
s'agit de la réduction dun minerai; enfin, si Von 
veut employer quelques fondons* il faut en con- 
naître les effets, et Ton se trouve ainsi insensible- 
ment conduit dans le domaine de la docimasie , 
ou de l'essai, par la voie sèche. Ce sont tous ces 
procédés, toutes les précautions indispensables aux 
succès de ce genre d'épreuve, qu'il faut étudier dans 
l'ouvrage de M. Berzelius» que nous venons de ci- 
1er (i), .Nous nous contenterons de récapituler ici 
les dilierens etïets et les ditïérens produits du feu 
du chalumeau, sur les minéraux et sur les mine- 
rais, et nous dirons qu'une substance minérale, 

Est réfractaire ou tout -à -fait infusible, quand 
le feu du chalumeau ne peut pas même émousser 
ses arêtes; 

Quelle se fritte ou se couvre d'une espèce d'en- 
duit ou de vernis ; 

Qu'elle se fond en verre, en émail* ou se réduit 
en scorie ; 



(1) M. Bnillîf nous a également donné un excellent mé- 
moire sur l'emploi des chalumeaux et de ses accessoires, 
(Mercure technologique, n° 
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Quelle ne se fond qu'après avoir augmenté de 
volume i et s être boursou filée avec ou sans bruit; 

Quelle se réduit en un bouton métallique, avec 
ou sans addition , avec ou .sans odeur ou fumée; 

Quelle se volatilise en tout ou en partie, avec 
OU sans odeur; 

Enfin qu elle colore le verre de borax , ou quelle 
s'y dissout avec ou sans effervescence. 

L'essai du chalumeau est un des meilleurs carac- 
tères dont nous puissions disposer pour nous aider 
dans les déterminations minéralogiques, et il paraît 
que Gahn avait poussé cet art à un point de per- 
fection véritablement extraordinaire, et qu'il était 
parvenu , surtout a l'aide du carbonate de soude 
employé comme fondant , a découvrir des atomes 
de métal dans les minerais les plus pauvres; le 
chalumeau peut donc être de la plus grande uti- 
lité, non-seulement ;»u simple minéralogiste, mais 
aussi aux mineurs et aux métallurgistes. 

L on peut dire, en général, que la propriété qui 
permet à certaines substances de se fondre au cha- 
lumeau est tout-à-fait décisive, car il est évident 
qu'elle se rattache a certains principes constituans, 
qui font partie intégrante du minéral qui jouit de 
cette faculté, delà est prouvé pour le feldspath, qui 
cesse d être fusible quand il perd sa potasse en pas- 
sant à L*étal de kaolin. 

Le feu tout naturel des charbons ardens suffît 
pour déterminerplusieurs minéraux , sans emnpîei 
ceux qui répandent une lueur phosphorescente plus 
ou moins vive, dont nous parlerons bientôt. Le 
nitre, le soufre, le borax, la chaux sulfatée , par 
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exemple, se découvrent par ce seul essai, quels que 
soient d'ailleurs leur déguisement cl leur peu de pu- 
reté : le premier, en fusant et activant l'ardeur du 
charbon ; le second , en répandant cette odeur suf- 
focante qui est connue de tout le monde ; le troi- 
sièmes en se fondant avec un boursou file ment qui 
triple son volume, et qui est accompagné d'un 
bruissement très-sensible; et le quatrième, en blan- 
chissant et tombant bientôt en poussière. 

Le feu de forge ne s'emploie guère que pour 
éprouver les pierres à chaux et les argiles; les pre- 
mières se réduisent en chaux vive, et les autres 
entrent en fusion ou résistent a l'action de la cha- 
leur, suivant qu elles sont fondantes ou réfractai- 
res. L'essai de la forge peut se faire sur des mor- 
ceaux de la grosseur d'une pomme, et dans la bou- 
tique du simple maréchal de village, 

8. De la phosphorescence. 

Il y a deux sortes de phosphorescences dans les 
minéraux : celle qui se développe par le simple 
frottement de deux morceaux l'un contre l'autre, 
et celle qui se manifeste sur les charbons ardens ; 
Tune et l'autre épreuve doivent se faire dans l'obs- 
curité j car la lueur qu'elles répandent est si douce, 
qu'elle ne serait pas sensible au jour. 

La phosphorescence par frottement n'exige aucun 
apprêt, puisqu'il suffit de se placer dans un lieu 
obscur, et de frotter deux morceaux de la subs- 
tance qu'on veut éprouver* 

L'autre exige que le minéral soit pulvérisé, et 
que les charbons ne soient point recouverts de 
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cendre i quelquefois elle réussit aussi fort bien sur 
la pelle ehaude. La lueur phosphorescente est plus 
OU moins vive et varie de couleur : tantôt elle est 
bleuâtre ou vcrdàtre ; d'aulres fois, elle ressemble 
parfaitement, par 1 éclat et la teinte, à la lumière 
du vers luisant. Enfin, certains minéraux, après 
avoir été long-temps exposés a une vive lumière, 
et s'en rire pour ainsi dire saturés, continuent à 
luire dans l'obscurité. 

9. Dureté et fragilité* 

Le caractère provenant de l'essai comparatif de 
la dureté des minéraux n'oî décisif que pour les 
variétés les plus pures, pour les gemmes, pa r exem- 
ple , car le plus léger mélange de substances hété- 
rogènes, la plus légère altération, augmente ou di- 
minue la dureté d'un minéral- -Néanmoins, ce ca- 
ractère est si expéditif et si facile à éprouver, qu'on 
ne doit point le négliger. Ainsi, par exemple, il 
Suffit d une pointe de fer pour déterminer si telle 
roche est calcaire ou quar/.euse. parce que la pre- 
mière se laisse rayer en blanc, et que l'autre au 
contraire attaque la pointe et lui résiste. Le choc 
du briquet, en déterminant l'étincelle à jaillir de 
toutes les roches dures, est encore un assez bon 
moyen de juger le degré de dureté. 

Enfin , certaines substances dont la dureté est 
uniforme . sont également employées comme ter- 
mes de comparaison ; tels sont le verre blanc, le 
quarz, et la chaux carbonatée : on pourrait y en 
ajouter plusieurs autres, mais celles-ci paraissent 
suffire aux besoins de la science. 
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Une substance peut être dure et fragile à la fois, 
et une ;>utre tendre et tenace. 11 ne faut donc point 
confondre ces deux propriétés des corps, qui sont 
très-distinctes Tune de l'autre. J'en citerai plusieurs 
exemples. 

Le quarz résiste au fer et s éclate très-facilement 
par le choc. Les serpentines se travaillent au tour 
à ia manière du bois et avec les mêmes outils, et 
en général elles sont d'une ténacité très- remar- 
quable. 

L cuelase raie le quarz et sa fragilité est extrême. 

Enfin, le jade est d'une telle ténacité, qu'il faut 
employer beaucoup de force pour le rompre; que 
le choc du marteau est pour ainsi dire repoussé 
par lui , quoique sa dureté ne soit point excessive. 

i o> De l élasticité et de la flexibilité. 

Quelques minéraux hmelleux ou fibreux sont 
élastiques ou simplement flexibles. Les premiers, 
après avoir été courbés, reprennent leur forme pre- 
mière } quand on vient à les abandonner; les au- 
tres fléchissent aussi, mais ne font point ressort, 
et gardent la courbure qu'on leur a imprimée : ces 
deux facultés ont été employées jusqu'à présent 
pour distinguer les micas, qui sont élastiques, d'a- 
vec les talcs, qui ne sont que Hexibles; et c'est à 
peu près là où se borne l'utilité de ce caractère. 
On en parlera cependant encore, en décrivant les 
propriétés des métaux. 

1 1 . De la ductilité et de la ténacité. 

Ces deux propriétés sont particulières aux mé- 
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taux obtenus par l'art, et sortent de la ligne des 
caractères minera logiques. 

La ductilité est la l'acuité dont quelques métaux 
sont doués de s étendre en lames ou en feuilles 
minces, sous le choc réitéré du marteau, ou sous 
la pression des cylindres du laminoir. L'or, de tous 
les métaux ductiles, est celui qui jouit de cette pro- 
priété au plus haut degré. 

La ténacité est la faculté qui permet à certains 
métaux réduits en fils déliés de soutenir un poids 
piuâ ou moins pesant, sans se rompre, (l'est aussi 
cette même ténacité qui permet de les passer à la 
filière , et de les réduire à un tel état de ténuité, 
qu'ils deviennent susceptibles.de former des tissus 
analogues à la gaze. L'or, le fer et le laiton sont 
susceptibles de cette sorte de tissage , et l'or même 
s'associe souvent aux tissus" les plus délicats du lin 
et de la soie. 

On donnera, en faisant l'histoire des métaux, 
le poids qu'ils sont susceptibles de soutenir sous 
un diamètre constant, et nous les rangerons aussi 
dans des tables particulières, suivant l'ordre de leur 
ductilité et de leur ténacité , ordre qui n'est pas 
parfaitement pareil, car tel métal qui se lamine 
fort bien , ne peut soutenir l'effort" de la filière : tel 
est le plomb, par exemple. 

12. Des couleurs , des chatoyemens et des reflets. 

Les couleurs, dans les minéraux, sont les effets 
de deux causes bien distinctes; elles peuvent donc 
se partager en deux sections. La première est com- 
posée des couleurs qui sont dues à des substances 
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colorantes étrangères, combinées avec les autres 
principes des minéraux, 

La seconde renferme celles qui proviennent de 
la réflexion de la lumière, et qui dépendent par 
conséquent de l'arrangement des molécules qui 
leur donne la faculté de réfléchir toujours les mê- 
mes rayons du spectre solaire. Or ces dernières, 
que Ton pourrait appeler couleurs" inhérentes, sont 
infiniment plus constantes que les premières. Ainsi, 
par exemple, Vémeraude peut cesser d être verte, 
et le jaune pur est le trait caractéristique de l'or 
dépouillé de tout alliage; lemcraude peut passer 
du vert le plus riche au vert le plus pale, sans chan- 
ger de nom t parce qu'ici la couleur est addition- 
nelle, tandis que l'or ne peut cesser de porter" sa 
couleur, sans cesser d être pur : c'est un alliage, un 
mélange* 

La couleur n'est donc point caractéristique dans 
les minéraux, mais elle lest éminemment dans les 
métaux purs. Aussi, Ton serait dans Terreur, si 
Ton croyait que les rubis et les grenats sont tou- 
jours rouges, que le cristal de roche est toujours 
incolore, que la topaze est toujours jaune, etc. 
Il y a des rubis noirs, des rubis bleus; il y a des 
grenats verts, jaunes et noirs; il y a du cristal noir, 
vert, jaune, violet, enfumé, et des topazes bleues 
ou incolores; et, je le répète, les teintes différentes 
ne font point changer le nom spécifique de ces 
substances, ce sont de simples variétés; tandis que 
dans les métaux , au contraire , la teinte ne change 
qu'aux dépens de leur pureté : c'est ainsi que ]h 
cuivre rouge passe au cuivre jaune, par une addi- 
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tion de zinc; au blanc, par un mélange d'étain ; 
que Ton obtient de l'or vert •, rouge et bleuâtre, 
par un alliage de cuivre, de fer ou d'argent. 

Les reflets et les chatoyemens tiennent particu- 
lièrement a la contexture des minéraux qui en sont 
pourvus; mais quelquefois aussi au mélange d'une 
autre substance minérale, qui leur donne alors 
l':tspect soyeux* aventuriné, nacré, etc. 

Quelques reflets sont aussi les effets de la cristal- 
lisation, et alors ils se font remarquer par leur ré- 
gularité : telles sont les étoiles chatoyantes du co- 
rindon astérie, et celles du grenat, qui sont égale- 
ment à six rayons. 

L'on voit, d'après ce qui vient dutre dit, com- 
bien les couleurs ont peu de stabilité et peu de 
constance dans les minéraux, et combien il se- 
rait imprudent de leur accorder plus d'importance 
qu'elles n'en méritent véritablement; elles ne peu- 
vent servir que d'indices ; mais, quand elles se joi- 
gnent a d'autres caractères plus importans , elles 
complètent et confirment quelquefois le jugement 
que l'on est prêt à porter sur telle ou telle subs- 
tance. 

# i5. De £ aspect > de la cassure et du tissu* 

Le mot aspect entraîne avec lui une idée de 
fausse apparence, et c'est en effet la juste applica- 
tion que Ton doit souvent en faire dans les miné- 
raux que Ton compare à de la nacre, à du bronze, 
ii de l'or, etc. 

Les micas, les diallages bronzées , les hypers tè-' 
nés, n'ont que l'aspect métallique; car il suffit de 
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gratter 011 de rayer ces substances pour le leur en- 
lever sans retour. 

Quelques minéraux ont l'aspect gras, semblent 
toujours frottés d'huile, et ne sont cependant ni 
doux ni onctueux au toucher. 

D'autres sont nacrés, d'autres soyeux, etc. 

La cassure fraîche met souvent L'aspect particu- 
lier d'un minéral dans tout son jour, et il est cer- 
tain que cette manière d'être, ce faciès, est souvent 
plus constant que ta couleur: cela est évident, par 
exemple, dans les idoerases et les zireons, pour 
l'aspect jrras; dans les micas, pour l'aspect métal- 
loïde, etc. 

La cassure jointe à l'aspect, est donc un assez 
bon caractère, surtout pour certaines espèces : il 
y en a de fort tranchées, telles que les cassures \i- 
treuses, résineuses, cireuses, saccaroïdcs,ctc. Quel- 
ques minéraux enfin présentent dans leur fracture 
des espèces de creux qui ressemblent à des co- 
quilles : c'est la cassure eonchoïde. 

Le tissu ou la contexture influent beaucoup sur 
la cassure, on distingue particulièrement le tissu 
compacte, lamellcux, laminaire, spathique, feuil - 
leté, (ibreux , soyeux, etc., suivant que l'on dis- 
tingue des lames étendues ou seulement des la- 
melles, suivant que l'on aperçoit des indices de 
1 ) i 'allisaliou , que le minéral semble composé de 
feuillets superposés, qu'il approche plus ou moins 
de l'aspect ligneux i f>u qu'il se fait remarquer par 
sa ressemblance avec la soie, etc. L'école allemande 
attache beaucoup d'importance aux caractères ex- 
térieurs en général, et surtout à l'aspect, au tissu 
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et à la cassure; niais le fait est que si l'on excepte, 
comme nous l'avons déjà dit, la constance de l'as- 
pect dans toutes les variétés de certaines espèces, 
il faut beaucoup diminuer la valeur des caractères 
que l'on tire habituellement du tissu, et de la cas- 
sure, qui lui est toujours subordonnée. 

1 ]. Du toucher. 

Quelques substances sont douces et savonneuses 
au toucher, d'autres sont constamment rudes, sè- 
ches et arides sous la main. Toute la famille des 
talcs est savonneuse, toutes les roches volcaniques 
sont revèches. 

L'école allemande admet aussi la sensation du 
froid au nombre des caractères minéralogiques, et 
en effet plusieurs substances minérales sont sensi- 
blement plus froides au toucher que les autres. 
On voit d'après cela que le caractère offert par le 
toucher n'est point général, et qu'il ne s'applique 
qu'à quelques espèces seulement* 

i ~). Du goût et du happement à la langue. 

Tous les sels dissolubles affectent l'organe du 
goût en raison de la saveur qui leur est propre. 
C'est ainsi que l'amertume, appartient à la magné- 
sie sulfatée; que la saveur sucrée se retrouve dans 
les sels à base de plomb; que la sa veur métallique 
et astringente est portée à l'excès dans le sulfate 
de fer, de zinc et de cuivre; qu'enfui le goût sale 
est particulier au muriate de soude, etc. La saveur 
est doue un Tort bon caractère, quand on s'est 
exercé à la distinguer; mais, comme elle est ev- 
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cessîvement variée dans les sels qui sont le résultat 
des préparations chimiques, et qu'il n'est pas mê- 
me sans danger de les déguster tous, il ne faut ap- 
pliquer ce caractère qu'aux sels qui se trouvent tout 
formés dans la nature, et il est véritablement dé- 
cisif pour la plupart d'entre eux* 

Le happement à la langue est la faculté qui 
permet à certains minéraux d'absorber subitement 
l'humidité de cet organe, et de s y attacher avec 
assev, de force pour que l'on soit obligé d'exercer 
un léger effort pour l'en détacher. Cette propriété 
est particulière aux marnes, et eu généraLaux subs- 
tances argileuses sèches. 

1 6. De l'odeur. 

Peu de minéraux sont doués d'une odeur parti- 
culière; mais ceux qui en ont une, portent avec eux 
un caractère excellent, parce qu'il se rattache ù 
leur nature et a leur composition. 

L'odeur bitumineuse, l'odeur d'ail, l'odeur de 
soufre, sont les plus distinctes et les plus commu- 
nes; mais il en existe quelques autres eacorc qui ne 
doivent point être négligées. Telles sont l'odeur de 
pierre à fusil; l odeur fétide de certains quarz; celle 
du calcaire noir, surnommé pierre de porc; l'odeur 
nauséabonde (lu cuivre; lodeur empyreumatique 
des lignites; lodeur ambrée du succin, etc. La plu- 
part de ces différentes odeurs se développent par 
le feu, les autres par le choc ou le frottement; 
mais, comme elles ne sont point toutes caractéris- 
tiques, qu'il y en a plusieurs d'accidentelles, nous 
ne citerons que les premières, savoir : l'odeur de 
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soufre, d'ail ou d'arsenic, de bitume, d'ambre et 
d'empyreume. 

L'odeur terreuse se développe par l'humidité de 
la respiration projetée sur les substances argileuses; 
c'est la même qui se fait remarquer à la campagne, 
quand il commence à pleuvoir après une longue 
sécheresse. 

i ,7. Du son. 

La propriété de faire vibrer l'air et de produire 
le son par le choc, appartient essentiellement au 
règne minéral, mais seulement à certains métaux, 
et plus particulièrement encore à certains alliages. 
Quant aux minéraux proprement dits, très-peu jouis- 
sent d'un son particulier, car excepté les ardoises et 
quelques roches qui se divisent en tables ou en 
feuillets minces, dont le son est assez remarqua- 
ble, les autres ne font que le bruit commun quand 
ou les frappe ou qu'on les entrechoque. 

Les métaux mous produisent un son sourd 
quand on les bat, mais l'étain fait entendre un 
craquement singulier quand on en courbe un bar- 
reau, et ce bruit lui est tellement particulier, qu'il 
porte le nom de cri de rétain, et qu'il est par con- 
séquent caractéristique. Enfin, le soufre en masse, 
pressé dans la main, fait entendre aussi une espèce 
de pétillement très-sensible quand on vient a l'ap- 
procher de l'oreille. 

Ici se termine 1 enumération des propriétés et 
des caractères minéralogiques. J'ai tâché de faire 
sentir l'importance relative de chacun d'eux, par 
rapport à la connaissance des minéraux , et c'est à 

3 
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l'aide de la connaissance parfaite de ces différentes 
propriétés et de l'heureuse application que Ton est 
journellement appelé à en faire, soit dans la natu- 
re, soit dans les collections ; que l'on parvient à 
reconnaître les minéraux au premier aspect, ou par 
suite de l'examen de leurs caractères physiques et 
de leurs propriétés chimiques. 



DISTRIBUTION MÉTHODIQUE 
ET DESCRIPTION 

DES ESPÈCES MINÉRALOGIQUES 

(MÉTHODE D'IIAUY). 
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PREMIÈRE CLASSE. 

ACIDES LIBRES. 

On ne connaît encore dans la nature que deux 
acides qui soient susceptibles de prendre letat con- 
cret , savoir, l'acide suljurique et Y acide boracique. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
ACIDE SULFURIQUE. 
Signalement. 

Saveur brûlante , ordinairement liquide , noircis- 
sant les corps végétaux presque instantanément. 

Ne se congélant que par un froid de 4 à 5 degrés 
au-dessous de zéro. 

Cristallisable en prismes hexaèdres pyramides 

Pesanteur spécifique, i ,85, grès de deux fois plus 
forte que l'eau. 

Analyse par Berzelius. 

Soufre, Lo,\L \ 

• x c or ' 100,00. 
Uxigène, oy.ofo ) 



ou 



Gisement et localités. 
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Cet acide , qui résulte de la combustion rapide 
du soufre, a été trouvé d'abord dans une grotte 
aux environs de Sienne en Toscane, où il imprègne 
des concrétions de chaux sulfatée; depuis dans 
d'autres grottes, où il suinte à travers les voûtes, 
mêlé avec de leau. Enfin , M. Leschenaud la rap- 
porté , il y a plus de quinze ans, de son voyage i 
Bornéo; il lavait puisé dans l'intérieur du mont 
d'Idenne, M.Vauquelin lavant examiné, Ta trouvé 
mélangé de plusieu rs sulfates et d'une petite portion 
d'acide muria tique* 

DEUXIÈME ESPÈCE. 
ACIDE BORACÏQUE OU ACIDE BORIQUE, 
Signalement* 

Fusible à la flamme dune bougie en un globule 
de verre qui sélectrise réstneusement par le j voue- 
ment et sans être isolé. 

Aspect nacré. 

Pesanteur spécifique. l,4§< 
Onctueux au toucher. 



L'acide boracique se trouve en petites masses 



Analyse par Berzeiius* 




Gisent eus, localités, usages. 
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composées de lamelles légères et nacrées, dont la 
surface est curviligne, et souvent hérissée par ces 
mêmes lamelles. On le recueille sur les bords des' 
Logoni (petits lacs) près de Sienne en Toscane, et 
aux bords d une fontaine chaude qui coule aux 
environs de Sasso, dans le comté de Sienne, d'où 
lui était venu le nom de sassolin, qui n'a pas été 
adopté. Enfin M. Lucas Ta découvert dans l'intérieur 
du cratère de Vulcano, où il est non-seulement d'un 
blanc éclatant comme a l'ordinaire, mais aussi 
coloré en jaune parle soufre. 

L'acide boracique est employé en pharmacie. 
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DEUXIÈME CLASSE. 

SUBSTANCES MÉTALLI Ql ES HÉTÉROPSIDES ( i ) . 

Privées naturellement de 1 éclat métallique, non 
réductibles par le charbon, réductibles par l'action 
de la pile galvanique. 

PREMIER GENRE. 
C1IÀUX (oxide de calcium des chimistes J. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

CHAUX CARBOMTÉE (aulrefois pierre ou spath calcaire, 
vulgairement pierre à chaux). 

Signalement. 

Réductible en chaux vive par la calcination , 
dissoluble dans F acide nitrique avec effervescence, 
rayée par une pointe de fer. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 

Molécule intégrante, id. Souvent ces rhomboïdes 
sont traversés par des stries qui suivent le sens de 
la mande diagonale. 

Pesanteur spécifique, 2,69 à 2,7, 



(1) C'est-à-dire qui se montrent sous un aspect étranger. 

Hait. 
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Réfraction double très-apparente à travers deux 

faces parallèles. 
Électricité vitrée par la pression, surtout dans les 

fragmens rhomboïdaux transparens. 
Éclat vitreux et rarement nacré. 

Analyses. 



FOtRCROY et VAUQUELIN. 

Chaux, 57 
Acide carbonique, 4^ 
Eau, o 

100 



BIOT et TnÊNARD. 

5G,55i . 
42,919. 
0,750. 

100,000. 



Variétés de formes. 

Chaux carbonatée primitive. Le rhomboïde pri- 
mitif est assez rare dans l'état naturel, mais il s'ob- 
tient si facilement par la division mécanique des 
cristaux secondaires et des masses lamelleuses , 
qu'il est commun dans les collections : c'est le spath 
d'Islande par excellence, et c'est à l'aide de ces 
rhomboïdes que l'on observe la double réfraction 
de la manière la plus commode. 

Èquiaxe. Un rhomboïde beaucoup plus obtus 
que le primitif; il passe au lenticulaire aussitôt que 
ses arêtes viennent à s'effacer par l'effet d'une cris- 
tallisation imparfaite. 

Inverse. Un rhomboïde plus aigu que celui du 
noyau : souvent l'on n'aperçoit qu'une moitié de 
ce rhomboïde; l'autre est engagée dans la masse, 
et semble s'y prolonger en donnant un tissu fibreux 
à la cassure, ou formant des aiguilles pressées et 
convergentes; cette disposition se trouve commu- 
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nément dans les concrétions modernes qui sont 
hérissées de pointes de rhomboïdes à leur surface, 
et dont l'intérieur présente une contexture radiée. 

Métastatique. Un dodécaèdre composé de deux 
pyramides opposées base à base, dont chaque face 
est un triangle scalène. La ligne de jonction des 
deux pyramides suit les arêtes du noyau rhomhoïdal. 
Cette variété , très-commune dans les filons du 
Derbyslure, atteint quelquefois jusqu a un pied de 
longueur : elle tapisse aussi assez souvent l'intérieur 
des géodes, et ne présente alors qu'une de ses py- 
ramides, l'autre étant engagée dans l'épaisseur de 
la coque. 

Prismatique. Un prisme hexaèdre régulier, pré- 
sentant quelquefois alternativement , un pan large 
et un pan étroit» étant parfois évasé à Tune de ses 
extrémités» ou tellement comprimé entre ses deux 
bases, qu'il se change en simples lames hexagona- 
les : variété commune dans les liions et les exploi- 
tations du IlartZj de la Saxe et de la Bohème. 

C'est sur un cristal de cette variété que notre sa- 
vant Haùy s'essaya pour la première fois a obtenir 
le noyau par la division mécanique. 

Dodécaèdre. Un prisme hexaèdre lerminé a cha- 
que base par trois faces pentagonales. 

Le prisme se comprime quelquefois à tel point, 
qu'il cesse d'être sensible, et les cristaux ainsi rac- 
courcis l'excès, sont presque lenticulaires, et ne 
présentent que les trois grandes faces de la pyra- 
mide : de là le nom de spath calcaire en tête de 
clou que portait autrefois cette variété dans les col- 
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li riions. On la trouve souvent dans les filons de 
plomb du Derbyshire. 

Haûy a décrit 1 54 variétés de forme de la chaux 
carbopatée; mais il a calculé qu'il y en avait plu- 
sieurs milliers de possibles : que Ton juge d après 
cela des nombreuses découvertes qui restent encore 
à faire dans le champ de la cristallographie. 

Variétés produites par la cristallisation 
imparfiitc. 

Chaux garbonatée convexe. Les variétés rhom- 
boïdales obtuses ci-dessus, dont les faces et les 
arêtes sont devenues curvilignes. 

Spiéulaire. On présume que les variétés rhom- 
boïdales aiguës, en s'allongeant outre mesure , ont 
donné naissance à certains groupes d'aiguilles di- 
vergentes , qui recouvrent souvent les incrusta- 
tions. 

Cjlinàroïde conjoint , autrefois madréporilc. 
Une réunion de petits cylindres dont la coupe 
transversale est unie, légèrement concave et lui- 
sante, dont la couleur est le gris noirâtre, et qui 
rappelle par cette contexture l'organisation de cer- 
tains lithophites; se trouve dans la vallée de Rùs- 
bach, au pays de Saltzbourg. 

Aciculaire. En aiguilles plus ou moins fines, ra- 
diées ou conjointes, dont la cassure transversale 
est toujours lamelle use; ce qui les distingue des 
aiguilles d'arragonite , dont la cassure, dans le 
même sens, est vitreuse. 

Fibreuse. Aspect soyeux et nacré, dù a la finesse 
et à la disposition des aiguilles excessivement fines 
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dont elle est composée ; se trouve en Cumberland, 

et se travaille pour la bijouterie. 

Laminaire. En grandes lames, dont on peut sou- 
vent obtenir le noyau rhomboïdal. • 

Lamellaire. En lames plus ou moins fines; le 
marbre de Paros et le marbre grec pentelique. 

Saccaroide. En lamelles beaucoup plus fines en- 
core , qui approchent du tissu du plus beau sucre ; 
le marbre statuaire de Carrare. 

Granulaire. Avec ou sans coquilles; la belle lu- 
machelle opaline de Bleyberg en Carinthie. 

Compacte. Cassure terne, tissu excessivement 
serré; le calcaire lithographique de Papenheim. 

A. D'un rose incarnat, avec cristaux d'amphi- 
bole vert de l'île de Tirey en Ecosse; B. avec den- 
drites profondes; C. avec dendrites surperficielles. 

Glo/juli forme compacte (vulgairement oolithe). 
En globules agglutinés par un ciment calcaire, et 
dont la grosseur varie depuis celle d'une graine de 
pavot jusqu'à celle d'un pois. On observe que ces 
(lifférens volumes sont constans dans le même 
lieu. L'intérieur de ces globules est compacte, ce 
qui les éloigne d'une autre variété qui appartient 
aux concrétions; le calcaire deLucilebois en Bour- 
gogne, de Nasaret près Brives. etc. 

A. Globuliforme libre de l'île de la Trinité. 

Grossière. Cassure terne, terreuse, s'égrainant 
souvent sous la pression des doigts, et renfermant 
souvent des coquilles entières ou brisées, leur em- 
preinte ou leurs moules; la pierre à bâtir de Paris. 
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Crayeuse (vulgairement craie). Blanche quand 
elle est pure, laissant ses traces sur les corps durs, 
friable et raboteuse dans sa cassure. Type, la craie 
de Meudon. Constitue des contrées entières. 

Spongieuse (vulgairement moelle de pierre). 
Ordinairement blanche, douce au toucher, légère 
et surnageant l'eau dans laquelle on la plonge , 
jusqu'à ce qu'elle ait absorbé toute celle qu'elle 
peut contenir, en faisant entendre un léger bruis- 
sement. 

Pulvérulente (vulgairement farine fossile). Elle re- 
couvre assez souvent le calcaire grossier sous la for- 
me d'une couche blanche et farineuse. On a même 
pensé qu'elle n'en était qu'une simple décompo- 
sition. 

Pseudomorphique. Cette variété comprend tous 
les corps organisés fossiles qui ont été changés en 
chaux carbonatéc. 

Concréiionnée (vulgairement stalactite et sta- 
lagmite.) 

A. Fistulaire simple. C'est une stalactite dont 
le centre est occupé par un canal assez large, en 
raison du diamètre entier de la concrétion, et dont 
le volume et la forme ressemblent assez bien au 
tuyau d'une grosse plume. Quelquefois l'extrémi- 
té inférieure de ce genre de stalactite est terminée 
par un cristal net dont la formation ne peut être 
attribuée qu'à la présence d'un liquide dans lequel 
trempait l'extrémité de la concrétion. 

B. Cylindri(jue ou fusiforme. C'est encore une 
stalactite, mais dont le canal central est infini- 
ment petit, en raison de l'épaisseur de la concré- 
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lion, qui est formée de couches concentriques, et 
qui atteint quelquefois un volume énorme. Ici les 
variétés de configuration sont infiniment nombreu- 
ses; elles dépendent de l'âge, de la position* du 
voisinage et du point d'appui de la stalactite, qui 
croit de haut en bas , et qui a toujours son point 
d'attache au plafond des cavernes où elles pren- 
nent naissance. Quelques-unes sont aussi terminées 
par des cristallisations, mais ce ne sont que des 
ébauches de cristaux ou des espèces de rondelles 
hérissées de pointes. Souvent le canal central s'obs- 
true et se remplit d'une substance plus pure que 
celle du reste de la stalactite. 

C. Straliforme (vulgairement stalagmite). For- 
mée de couches ondulées différemment colorées ♦ 
qui se solidifient sur le sol des cavernes, et tou- 
jours perpendiculairement au-dessous des stalac- 
tites. 

Lorsque ces stalactites ou ces stalagmites sont 
assez épaisses et assez, compactes, on les emploie 
dans la décoration, sous le nom d'albâtre, tel est 
l'albâtre oriental et de Malaga. 

D. Mamelonnée. En croûtes plus ou moins épais- 
ses, dont la surface est recouverte de mamelons 
Hémisphériques, ordinairement, d'un assez, beau 
jaune orangé. 

Globidi forme ieslacê (vulgairement dragées de 
Tivoli). En globules libres ou liés entre eux, com- 
posés de couches concentriques, formées autour 
d'un noyau central* Les concrétions de Carlsbad en 
Bohême. 
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Géodiyue. En boules creuses d'un diamètre très- 
variable, dont L'intérieur est hérissé de pointes de 
cristaux qui appartiennent souvent ;ï la variété mé- 
tastatique, que nous avons citée. 

Incrustante et sédimentaire (vulgairement tuf). 
Cette variété se forme tous les jours et sous nos 
yeux, par l'effet du dépôt de certaines eaux qui 
contiennent du calcaire en dissolution, et qui le 
laissent précipiter sur les corps qu'elles touchent : 
tel est le travertin, ou pierre à bâtir de Rome. On 
trouve souvent des corps organisés au centre des 
masses de tuf, tels que des feuilles, des tiges, des 
coquilles, etc. Souvent même on fait à dessein dé- 
poser ces eaux sur des corps que l'on veut simple- 
ment déguiser sous un aspect pierreux : tel est le 
but du petit établissement de la fontaine de Cler- 
mont, où l'on fait incruster des nids d'oiseaux, des 
chardons, des perruques, des noisettes, etc., etc. 
Tel est encore, mais dans un genre plus relevé, 
l'établissement de Saint-Philippe, en Toscane, où 
l'on fait exécuter des bas-reliefs à l'eau d'une fon- 
taine voisine, qui dépose un calcaire blanc et lin. 

Variétés de couleurs. 

.Les couleurs sont ternes et peu variées dans la 
chaux carbonatée ; elles se réduisent au blanc et 
au jaune sale, dans les variétés cristallines; 

Au blanc de neige, dans les beaux marbres sta- 
tuaires ; 

Au jaune de miel, dans les incrustations : mais 
le rouge, le bleu, le vert, le violet purs y sont jus- 
qu'ici tout-à-f;tit inconnus. En revanche, lesdiffé- 
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rens degrés de transparence se trouvent réunis clans 
les variétés de cette espèce» depuis le diaphane le 
plus parfait dans les cristaux du Derby*hire, jus- 
qu'à l'opacité la plus complète dans les calcaires 
lithographiques, grossiers, crayeux, etc. Quant aux 
couleurs des marbres communs, elles tiennent à 
un mélange d 'argile colorée , et ces marbres font 
partie des roches proprement dites. 

Gisernens, localités, usages* 

La chaux carbonatée est la substance minérale 
la plus répandue dans la nature , soit qu'on la con- 
sidère en grandes masses sous le rapport du rôle 
important qu'elle joue dans la structure du globe, 
soit sous le point de vue simplement nunéralogî- 
que, et par rapport aux variétés infinies de cristal- 
lisation, de formes, de tissus, d'aspects et d'asso- 
ciations dont elle est susceptible, 

La chaux carbonatée appartient à toutes les for- 
mations, à tous les âges du globe; elle forme à 
elle seule des chaînes de montagnes immenses, qui 
coupent la terre en tout sens; elle s'associe aux ro- 
ches antiques sous la forme de bancs puissans, où 
l'on chercherait en vain le moindre débris d'orga- 
nisation; elle est présente dans les liions; elle luit 
partie de ces terrains intermédiaires qui servent de 
transition d'une époque à l'autre, et elle constitue 
la plupart des terrains de seconde et de troisième 
formation, qui sont caractérisés par des fossiles 
distincts, des amas de divers combustibles, et par 
toutes les traces des êtres qui ont vécu à la surface 
ou dans les eaux du vieux monde. 
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Le calcaire vit encore; il se forme de nos jours 
et sous nos yeux; les lithophites le créent de toutes 
pièces, et en bâtissent des récifs qui encombrent le 
bassin des mers. Les mollusques le produisent, et 
en composent le test qui les recouvre; enfin, tou- 
tes les classes inférieures des êtres organisés produi- 
sent cette substance, ou se l'approprient journelle- 
ment par des moyens qui nous sont inconnus, mais 
dont nous ne pouvons méconnaître ni les effets ni 
les résultats. 

Parmi les grandes chaînes où le calcaire domine, 
nous citerons les Pyrénées, le Jura, les premiers 
chaînons des Alpes, etc. 

La chaux carbonatée cristallisée n'est d'aucun 
usage, elle ne sert qu'à orner les collections de 
luxe; mais en revanche les applications des variétés 
qui se trouvent en masses sont tellement nombreuses 
et tellement importantes, que l'on peut ranger 
cette substance au rang des minéraux qui rendent 
les plus grands services à la société. C'est parmi 
les différens calcaires que l'on trouve les plus belles 
pierres d'appareil, celles qui se prêtent le plus fa- 
cilement à la taille ou à la sculpture d'ornement; 
aussi la plupart des villes sont-elles bâties en pierre 
calcaire, et si l'cloignement ne permet pas d'en 
faire usage , on est encore forcé de recourir à elle 
pour la confection des mortiers et des cimons dont 
elle est la base. En effet, toutes les variétés de 
chaux carbonatée, même les coquilles et les ma- 
drépores vivans, sont susceptibles de donner de la 
chaux par la calcination; et suivant que l'on cal- 
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cine telle ou telle pierre calcaire, ou obtient des 
chaux qui jouissent de telles ou telles propriétés : 
tantôt elles sont grasses et économiques , tantôt 
elles sont maigres ou hydrauliques, et par-là, émi- 
nemment propres aux constructions humides ou 
submergées. 

Les marbres blancs sont réservés aux travaux 
des sculpteurs, ou à la décoration des palais. Les 
marbres colorés qui, pour la plupart, ne sont que 
des mélanges, font l'objet d'une branche de com- 
merce de la plus haute importance , et sont em- 
ployés, comme on le sait, à la décoration et à 
l'ameublement des palais et des maisons particu- 
lières, 

La craie préparée sert de base ii la plupart des 
couleurs communes employées à fresque, ou a la 
fabrication des papiers de tenture. 

Le calcaire grossier, plus ou moins mélangé 
d'argile, sert à l'amendement des terres, sous le nom 
de marne. 

Enfin, la lithographie réclame impérieusement 
le calcaire compacte, qui peut remplacer le mar- 
bre proprement dit , dans les pays qui en sont 
privés. 

APPENDICE, 

CHAUX CARBONATEE UNIE PAR VOIE DE MÉLANGE 
A DIFFÉRENTES SUBSTANCES. 

I. Chaux carbonatêe ferrijh-e. 

La présence du fer dans cette chaux carbonatêe 
se décèle par le globule noir et atlirable à l'aimant. 
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que Ton obtient quand on en expose un fragment 
à l'action du feu du chalumeau. 

Sa couleur varie du noir grisâtre au noir brunâtre. 

Sa pesanteur spécifique est de 2,81. 

Ses formes cristallines sont les mêmes que celles 
de la chaux carbonatée pure. On en trouve aussi 
de laminaire , qui doit sa couleur noire à une très- 
petite dose de charbon, qui disparaît à la simple 
llammc d'une bougie. 

Les variétés cristallisées viennent des environs 
deSakbourg en Bavière, et de Halle en Tyrol; elles 
ont pour gangue une chaux sulfatée, blanche ou 
grise : celle qui est laminaire vient du Saualpe en 
Tyrol. 

II. Chaux carbonatée manganésifere rose. 

Ce minéral rose, réduit en poudre, se dissout 
lentement dans l'acide nitrique; il se présente quel- 
quefois en cristaux rhomboïdaux légèrement con- 
tournés, ou devenus lenticulaires par suite de leui 
imperfection. On le trouve aussi en masses com- 
pactes et laminaires. Il paraît être composé de 
carbonate de chaux et de carbonate de manganèse. 

Cette chaux sert de gangue au tcllurede Nagyag 
en Transylvanie, et accompagne le manganèse de 
Saint-Marcel, dans la vallée d'Aosten Piémont. 

III. Chaux carbonatée f'erm-manganésifere (au- 
trefois mine d'acier; braunspath de VVerncr). 

Signalement. 

Brunissant et devenant aitirable à [aimant pal 

4 
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faction du feu, dissoluble lentement dans t acide 

nitrique, 

Les variétés qui sont blanches et perlées en sor- 
tant du sein de la terre, perdent bientôt leur fraî- 
cheur à Tair; puis, elles jaunissent, passent au brun 
clair, et de là au brun noirâtre- 
Certains échantillons ayant donné à l'analyse 
non-seulement les principes ordinaires, mais en- 
core de la magnésie, on considéra ce minéral com- 
me étant composé de quatre carbonates, dont les 
bases seraient la chaux, la magnésie, le fer et le 
manganèse. Mais un fait plus important, et que 
Ton ne saurait révoquer en doute , c'est que cette 
chaux carbonatée ferro-manganésifère passe, par 
des nuances insensibles, xiu fer carbonate \ sans 
changer de forme cristalline ni d'aspect; nous y 
reviendrons en parlant de cette espèce du genre 
fer. 

Variétés déforme. 

Chaux carbonatée ferro-manganésifère primitive. 
Le rhomboïde servant de noyau à la chaux carbo- 
natée pure- Assez commune dans les filons métal- 
liques, aux mines de Peser et de Servoz, en Savoie. 
Souvent les cristaux de cette variété présentent une 
espèce de pli dans le sens de leur grande diago- 
nale; d'autres fois ces cristaux deviennent si petits 
et si serrés, que la masse prend l'aspect ccaiileux 
et nacré : c'est le spath perlé de l'ancienne nomen- 
clature. 
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Giscmens et localités* 

Ce minéral est commun dans les liions et dan; 
les autres gîtes métallifères; il est associé à pres- 
que tous les minerais de plomb, de cuivre et d'ar- 
gent : souvent il se groupe avec la chaux carbona- 
te pure, et contraste avec elle, quoique n'en dif- 
férant que par quelques centièmes de fer et de 
manganèse Le braunspath abonde en Hongrie, en 
Saxe, en France et en Piémont. Il se trouve en 
veines cristallines dans les grès houillers du bassin 
de la Vezère, département de la Dordogne. 

IV. Chaux carbonatée (/uarziflre (vulgairement 
grès cristallisé de Fontainebleau). 

Malgré la perfection des cristaux rhomboïdaux 
de ce minéral, il conserve l'aspect, la contexture 
et le toucher du grès; il se divise en rhomboïdes 
obtus, comme la chaux carbonatée pure; il se dis- 
sout avec effervescence dans l'acide nitrique, mais 
en y laissant pour résidu les grains quarzeux dont 
il est pénétré : ce mélange lui permet de rayer le 
verre, et d'étinceler sous le choc de l'acier; enfin, 
sa pesanteur spéeilique est de x,6. 

Variétés de forme. 

Chaux carbonatée quarzifere inverse. En rhom- 
boïdes aigus, isolés ou groupés, d'une perfection 
très-remarquable, d'un gris clair à l'extérieur, et 
d'une teinte plus foncée dans leur cassure. Quel- 
ques cristaux ont offert le passage de la chaux car- 
bonatée pure et transparente à la chaux quarzifére 
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opaque : il est donc évident que ce n'est qu'un mé- 
lange toUt-à-fait mécanique qui, lors de la forma- 
tion des cristaux, sera venu s'y adjoindre sans la 
troubler; et cela est d'autant plus remarquable, 
que le sable y forme les y de la masse. 

Chaux cavbonatée (fuarzifere concrétionnée. For- 
mée de mamelons disposés en grappes ou en forme 
de choux-fleur. 

Chaux cavbonatée amorphe. En masses infor- 
mes, qui ont l'aspect extérieur du grès commun, 
mais qui présentent des reflets et des lames dans 
leur cassure. 

Gisemens et localités. 

C'est dans certaines carrières de la foret de Fon- 
tainebleau, où l'on extrait du pavé pour le service 
de Paris, que l'on a trouvé des espèces de poches 
ou fours remplis de sable lin, dont les parois étaient 
tapissées de cristaux groupés, et dont le sable 
était mêlé de cristaux isolés parfaits. La carrière 
de la Belle-Croix est celle qui a fourni les plu- 
beaux groupes, et c'est en grande partie aux soins 
et au zèle de AI. Deroi (ils, attaché à la conserva- 
tion et a l'administration de la forêt, que les mi- 
néralogistes en sont redevables. Il s'en est trouvé 
aussi aux environs de Nemours , et pendant long- 
temps l'on a cru que ces cantons étaient les seuls 
qui présentassent cette singulière variété; mais de- 
puis peu M. André lils a retrouvé le même acci- 
dent sur le mont Dobbln . près Stuttgard. 
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V. Chaux carbonatée magnésifère (bitterspath, 
Werner). 

Signalement. 

Dissoluble d'une maniéré lente et tardive dans 
V acide nitrique, ne brunissant point par V action 
du jeu , aspect nacré dans les cristaux ou ïes lames. 

La chaux magnésifère jouit (Je la double réfrac- 
tion à un aussi haut degré que la chaux carbonatée 
pure. Plusieurs de ses variétés sont phosphores- 
centes par injection ou frottement dans l'obscurité; 
mais ce qui la fait reconnaître, quand elle est cris- 
talline ou seulement lamellaire, c'est son brillant 
éclat et les stries transversales dont elle est presque 
toujours surchargée; enfin, les partisans de la mé- 
thode allemande assurent quelle est froide au 
toucher. 

V ariétés de formes et de tissus. 

Chaux carbonatée magnésifère primitive. Outre 
cette variété, qui est semblable au noyau de la 
chaux carbonatée pure, celle-ci présente égale- 
ment des formes secondaires qui sont communes à 
Tune et à l'autre. 

Chaux carbonatée magnésifère. Lenticulaire. 

Globuliforme. Blanche et nacrée. 

Laminaire. Blanche et nacrée. 

Flexible. 

Granulaire. Cette variété est remarquable parle 
nom de dolomie qu'elle porta dans l'origine, par 
sa blancheur, son tissu saccaroïde, et par les gran- 
des masses qu'elle forme au mont Saint-Gothard. 
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Pseudoêdriauc. Cette variété semble composée de 
cristaux comprimés et pressés les uns contre les an- 
tres ; mais un examen plus attentif fait découvrir 
que ces prétendus cristaux ne sont dus qu'à la pres- 
sion que ces grains ont éprouvée, et que leurs faces 
11 ont rien de régulier : d où Ton a emprunté leur 
surnom de pseudoédrique , faux polyèdre. Cette 
singulière variété* qui est verdatre, se trouve au 
pays de Saakowacz en Syrmie. 

Gisemens, localités* usages. 

La chaux earbonatée magnésilere n'est point ra- 
re dans la nature. On la trouve en Tyrol, en Suède, 
en Toscane, au Mexique, et parmi les schistes chlo- 
riteux de Villae dans la Dordogne. Dans ces diverses 
localités, elle se présente en petites masses lamel- 
leuses engagées dans des roches talqueuses , dont 
elle pourrait bien avoir emprunté la magnésie; mais 
au Saint-Gothard et dans plusieurs provinces d'An- 
gleterre, elle constitue des bancs que l'on exploite 
pour la bâtisse et la fabrication de la chaux, et c'est 
en employant cette chaux comme amendement des 
terres que Ton découvrit la funeste influence qu'elle 
exerce sur la végétation, qu elle détruit pour long- 
temps. 

La chaux magnésifère s'associe à plusieurs miné- 
raux, et sert de gangue a 1 arsenic sulfuré rouge, au 
fer sulfuré, au cuivre gris, au mica, à l'amphi- 
bole, etc* 
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VI. Chaux carbonatée nacrée (sckautiierdc de 
Werner). 

Signalement. 

Dissoluble clans [acide nitrique avec une activité 
et une e ffervescence qui produisent de grosses bulles 
à la manière de feau de savon. 

douleur blanche nacrée. 

Variétés. 

Chaux carbonatée nacrée primitive. Toujours le 
rhomboïde de la chaux eurbonatée ordinaire. 
Testacée. En ieuillets courbes. 
Lamelliforme. En grandes lames isolées. 
Lamellaire. En lames groupées confusément. 

Gisemens et localités. 

Cette simple variété de la chaux carbonatée ordi- 
naire, qui a cependant reçu en Allemagne les noms 
spécifiques de Schieferspatli et de Schaumerde, se 
trouve en Saxe dans une pierre calcaire ordinaire, 
ainsi qu'en Misnie et en Thuringe; mais elle est as- 
sociée au zinc et au plomb sulfuré, dans quelques 
filons de la Nôrwège. 

VII. Chaux carbonatée fétide (autrefois pierre <l< 
porc; stinkstein, Werner). 

Signalement. 

Répandant une odeur fétide analogue a celle 
des œufs pouris , lorsquon la Jrappe avec un 
corps dur. 
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Perdant cette odeur par l'action du feu. 
Faisant une vive effervescence dans l'acide ni- 
trique. 

S'électrieant vitreusement quand elle est isolée. 

Couleur blanche, grise, ou tout-a-fait noire. 

M. Vauquelin pense que son odeur caractéristi- 
que est due à une certaine dose d'hydrogène sul- 
furé. 

V ariétés de formes et de tissus. 

Chaux carboîiatée fétide fasciculée. 

Composée de prismes, qui se divisent en rhomboï- 
des par le choc du marteau. 

Lamellaire, Susceptible de recevoir le poli. 

Madrëporiffue.Hen fermant une multitude de Ira g- 
mens d'entroque. 

Terreuse. 

Gisemens, localités, usages. 

Ce calcaire, qui ne se distingue de la chaux car- 
bon atée ordinaire que par son odeur fétide, se trou- 
ve quelquefois en grandes masses susceptibles d'ê- 
tre exploitées et travaillées comme pierre d'orne- 
ment : tel est le marbre de Jemmapes, qui est pres- 
que entièrement composé de tronçons, dentro- 
q ues 5 etc. 

VIII. Chaux carbonalée bitumimfere* 
Signalement. 

Odeur bitumineuse par l'action du feu, qui ne 
tarde pas à la lui enlever et à changer sa couleur 
noire eu un blanc plus ou moins pur. 
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Couleur brune ou tout-à-fait noire. 

Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique, 
s electrisant résîncusomcnt par le frottement. Le 
type de ce t te variété est le marbre noir de Dinan;m aïs 
il en existe plusieurs autres variétés on le bitume est 
plus abondant et plus apparent : tels sont les cal- 
caires de Sicile, du val Travers, etc. 

SECONDE ESPÈCE. 

ÀRHÀGON1TE ([) (exceiUrischer kalkstein, Reuss.) 
Signalement. 

Se dissolvant complètement dans l'acide nitrique 
avec effervescence , rayant fortement la chaux car- 
bonatêe 3 cassure toujours vitreuse dans un sens. 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Pesanteur spécifique, 2,92, 

Réfraction double, mais seulement à travers 
deux faces inclinées à Taxe des cristaux. 

Eclat plus ou moins vif; celui delà cassure trans- 
versale est vitreux. 

Analyses. 

FOU RC ROY Ct VAI QL1£U>. THÉNARD et BIOT. 



Chaux, 58,5 56,327* 

Acide carbonique» 4 1 **5 43»°45» 
Eau, 0,0 0,628. 



100,0 100,000. 



(i) Ce nom, qui n'est point en harmonie avec la méthode. 
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M. Stromeyer ayant découvert jusqu'à 4 7 p» f de 
strontiane, qu'il jugeait être à l'état de carbonate 
dans les cristaux d'arragonitc de Yertaison, dépar- 
tement de l'Allier, et 2 ^ dans ceux d'Kspagne, on 
crut avoir trouvé le mot de l'énigme, et pouvoir 
expliquer le peu d'accord que l'on remarquait dans 
la forme du noyau de cette substance, que l'ana- 
lyse ci -dessus rangeait irrévocablement à coté de 
la chaux carbonalée pure. Malheureusement, ces 
résultats ne se sont pas complètement vérifies, ou 
plutôt des proportions de strontiane se sont trou- 
vées si petites, ou du moins si variables, (pie l'on 
n'a pas pu leur attribuer le changement complet 
du système cristallographique que Ton remarque 
dans l'arragonitc, comparée sous ce rapport avec 
la chaux carbonatéc pure. Les uns considèrent ce 
fait comme une anomalie dans la loi fondamentale 
de la cristallographie , qu'une marne espece a tou- 
jours la même forme jm'milive; les autres convien- 
nent que les mêmes molécules élémentaires peu- 
vent produire des corps totalement opposés, tels 
que le charbon et le diamant, qui sont chimique- 
ment les mêmes, et qui se repoussent par lous les 
autres points. 

Quelle que soit la raison qui nous force à séparer 
ininéralngiqucment ce que la chimie paraîtrait de- 
voir réunir à toujours, nous devons faire remar- 
quer que ce n'est pas seulement la forme cristalline 



n'a été conservé par ïlaûj que provisoirement, et en nLtcn- 
<!,mi rpu" les résultats rie la ehimie et de la cristallographie se 
soient accordés, ce qui n'a pu avoir lieu jusqu'à ce jour. 
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qui éloigne rarragonîte de la chaux cavhonatée, 
niais encore la suite des caractères dîstinctifs dont 
voici 1 enumération. 

L'a rra go ni te nue fortement la chaux carbona- 
tée, et lui est par- là môme très -supérieure en 
dureté. 

I/arragonite est plus pesante dans le rapport de 
lt{ à i5, et ici l'expérience a été faite comparati- 
vement, avec toutes les précautions possibles, pat 
M, Rîot. 

L'arragonite a la cassure transversale vitreuse, 
ce que ne présente jamais la chaux carbonatéc. 

L'arragonile ne jouit de la double réfracîion qu'à 
travers deux faces inclinées à Taxe du cristal, 
tandis que la chaux carbonatée est douée de cette 
propriété même à travers deux faces parallèles. 

Enfin, rarragonîte se dissout beaucoup plus len- 
tement dans les acides, et cela est surtout sensible 
dans les acides d'une faible énergie. 

Variétés de formes et de tissus* 

yirragonite prismatoïde. L'on a cru pendant as- 
sez long-temps que les prismes hexaèdres de lar- 
ragonite d'Espagne étaient la vraie forme cristalline 
de ce singulier minéral; mais on a fini par trouver 
que ces prétendus cristaux étaient composés de la 
réunion de plusieurs octaèdres cunéiformes* Sou- 
vent on trouve que ces espèces de faisceaux pré- 
sentent des angles rentrans qui dénotent leur coin- 
position ; mais souvent aussi, la cristallisation a ef- 
face ces cannelures, en remplissant les vides de La 
même matière : aussi a-t-il fallu toute la sagacité 
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du savant llaiiv pour éclairer ce modo particulier 
de conformation, et démêler en quelque sorte ces 
agrégats composés de solides également différens 
en nombre et en formes. 

Cylindroïde. Les pans des prismes sont effacés 
et remplacés par des cannelures profondes. 

Aciculaire. En aiguilles libres, conjointes, ou 
radiées. 

Fibreux. En aiguilles beaucoup plus fines, pa- 
rallèles ou radiées. 

Comlloïde (autrefois flos-ferri), kalksinter de 
Werner. Cette jolie variété se présente en rameaux 
contournés, branchus, cylindriques, offrant dans 
leur cassure transversale un assemblage d'aiguilles 
soyeuses, qui partent d'un centre commun. Dans 
la section longitudinale de ces mêmes rameaux , 
les aiguilles sont disposées obliquement au centre 
à la manière des barbes de plume. L'arragonite 
coralloïde est lisse ou hérissé à sa surface ; il est 
toujours d'un très-beau blanc à l'intérieur, quelque- 
fois gris à sa surface. On en cite de verdàtre et de 
violet. Cet arragonite se trouve ordinairement dans 
les filons de fer oxidé; sa disposition ra mule use ne 
peut se concilier avec l'idée des formations par in- 
filtrations : quelques efflorescences salines qui s'é- 
lèvent du dedans au dehors, ont avec elle un cer- 
tain degré d'analogie. 

Variétés de couleurs. 

Les couleurs sont aussi ternes et aussi peu va- 
riées dans le calcaire arragonite que dans le cal- 
caire ordinaire. 
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Les cristaux prismatoïdes d'Espagne et de Dax 
ont une légère nuance de violet améthiste sale, qui 
ne s étend pas même également dans toute leur 
étendue. 

Les masses radiées et les aiguilles libres sont 
d'un blanc légèrement jaunâtre. 

Et enfin, la variété coralloïde se fait remarquer 
ordinairement par son blanc de lait satiné. 

Les cristaux violets ne sont jamais parfaitement 
transparens ; les aiguilles au contraire sont assez 
souvent diaphanes. 

Gisemens et localités. 

Haùy fait remarquer que l'an-agonitc diffère du 
calcaire ordinaire , non-seulement par ses caractè- 
res physiques et géométriques, mais encore par ses 
gisemens ou sa manière d être dans la nature. En 
effet, ce minéral n'est là que comme principe acci- 
dentel dans les terrains ou dans les roches dont il 
fait partie : jusqu'ici on ne l'a jamais trouvé en cou- 
ches, en bancs, en masses tant soit peu considé- 
rables. En Espagne, entre les royaumes d'Arragon 
et de Valence, dans les Landes aux environs de 
Dax, l'arragonite se présente en cristaux prisma- 
toïdes, engagés dans une argile grise, conjointe- 
ment avec du gypse et du quarz hématoïde d'une 
cristallisation parfaite. 

En Auvergne, il forme quelques masses compo- 
sées d'aiguilles d'un assez gros volume. Les basal- 
tes de l'Ardèche, et particulièrement celui du châ- 
teau de Rochesauve, en contiennent des rognons 
composés d'aiguilles divergentes , qui partent, non 
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du centre de la cavité qui les renferme, mais d'un 
des points de sa circonférence. Il en est à peu près 
de même de celui de Yertaison, département de 
l'Allier. Quant à l'amidon île coralloïde, nous avons 
déjà dit qu'il se trouve accidentellement dans les 
gîtes de fer de la Styrie, de la Garinthie, ct'j, ; et 
Ton trouve aussi quelques cristaux d'arïagontte 
blanc dans la magnésie carbonatée de Baudissero, 
en Piémont, associée à la chaux fluatée, au fer 
carbonate, et à la baryte sulfatée, dans la vallée de 
Leogang au pays deSalzbourg. Enlin, on trouve ce 
même a rr agoni te groupé et entrelacé avec de la 
chaux carbonatée ordinaire : il contraste par son 
aspect vitreux, et n'offre aucun passage ni aucune 
de ces altérations graduelles qui conduisent sou- 
vent d'un minéral à l'autre. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

CHAUX PHOSPHATÉE (autrefois apatit ou chrysolilhc, 
spargelslcin de Werner.) 

Signalement, 

Phosphorescente quand on jette sa poussière sur 
des charbons ardens (i), in fusible au chalumeau. 

Forme primitive, prisme hexaèdre régulier. 

Molécule intégrante, prisme triangulaire équi- 
latéral. 



(i) On assure que les cristaux pyramides soni privés de 
celle propriété. 
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Pesanteur spécifique, 0,09 ?i 3,2. 
Rayant à peine te verre. 

Éclat ordinairement vitreux dans la cassure, so- 
luble lentement et sans effervescence dan\ l'acide 
nitrique. 

Analyse de la variété verte d'Espagne, par 
M. V au(\uelin. 

Chaux, 54, -28 > 

Acide phosphorique, 4^7 * ' 

f ariêtés de formes et de tissus. 

Chaux phosphatée primitive. Prisme hexaèdre 
régulier. 

Pjramidée. Le prisme du noyau terminé à cha- 
que extrémité par une pyramide à six faces, un peu 
surbaissée. 

Uni et birw-annulaire. Le prisme hexaèdre, dont 
les bases sont entourées d'une couronne de facettes 
plus ou moins nombreuses. Dans les autres variétés 
de forme de cette espèce, le prisme est toujours 
assez recontxaissable â travers les facettes addition- 
nelles dont il est souvent surchargé. 

Laminaire. 

Lamellaire. 

Granulaire. 

Grossière. Aspect marneux, couleur blanchâtre, 
variée de taches et de zones jaune de rouille. Sur- 
face quelquefois mamelonnée. 

Pulvérulente (terre de Marmarosch). 

Ces deux dernières variétés contiennent pluaieu - 
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principes accidentels, entre autres de l'acide car- 
bonique, iluorique, de la silice, etc. 

APPENDICE. 

Chaux phosphatée (jitarzifere et calcarifhe. 
Elles étinccllent sous le choc de l'acier; leur pous- 
sière est très -phosphorescente sur les charbons* 
Leur tissu est entrelacé, caverneux, et leur couleur 
passe du rouge de chair au bleu de lavande. Ces 
deux variétés sotit adhérentes Tune a l'autre; elles 
font toutes deux une effervescence passagère dans 
l'acide nitrique, et se trouvent à Sehnéeberg en 
Saxe. 

Variétés de couleur, 

La chaux phosphatée présente des variétés de 
couleurs assez nombreuses. II en existe d'incolore 
au Saint-Gotha rd, de violette, d'incarnat, de bleue, 
de vert Jbncé, de jaune verdatre, de vert grisâtre f 
d'oranger et de gris brunâtre. 

Gisëmèns et localités, 

La chaux phosphatée forme très-rarement de 
grandes masses à elle seule. On ne cite même que 
la variété terreuse qui se présente en couches éten- 
dues dans la juridiction de Truxillo, près du village 
de Logrosan , dans l'Estramadure , en Espagne. 
Quant aux variétés cristallines, elles appartiennent 
non-seulement à tous les gîtes de minerai en filons, 
s'ossocient à un très-grand nombre de substances 
pierreuses, mais se rencontrent aussi accidentelle- 
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ment ou accessoirement dans plusieurs roches pri- 
mordiales et dans certaines déjections volcaniques. 
C'est ainsi qu'elle se montre avec 1 etain de Bohè- 
me, avec le sehéelin et la topaze de Saxe, avec le 
fer oxidulé de Norwège qu'elle accompagne, et se 
groupe confusément avec le grenat, l'amphibole, 
le quarz, etc. , au Saint-Gothard; qu elle entre dans la 
composition du granité des environs de New- York, 
dans celui de Chanteloube près Limoges, de Nan- 
tes, ele. On la trouve dans une roche micacée du 
Groenland, dans un talc lamellaire du Cornouailles 
et du pays de Salzbourg, dans un calcaire granu- 
laire en Espagne, dans une lave poreuse altérée 
avec fer spéculaire, de Gatte, en Espagne ; dans des 
cristaux volumineux de pyroxène, du terrain vul- 
canisé des environs d'Agde et de Montpellier, ou 
M. Marcel de Serres L'a signalée le premier. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 

CHAUX FLUATKE (vulgairement spath fluor; autrefois 
spath vitreux ou fusible, fluss de "Werner). 

Signalement. 

Phosphorescente sur les charbons ardens ( 1 ) ; fu- 
sible au chalumeau en émail blanc ; couleurs vives 
et variées. 

Forme primitive ; l'octaèdre régulier, facile à ob- 
tenir par la division mécanique. 



(i) On cite quelques exceptions. 
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Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, 5, 09 à 5.19. 

Facile à rayer par une pointe d'acier, rayant la 
chaux carbonatée. 1 

Eclat vitreux. 

Répandant, lorsqu'on jette sa poussière dans l'a- 
cide sulfuriquc, une vapeur qui corrode le verre 
(c'est l'acide fluorique). 

Deux morceaux Crottés l'un contre l'autre dans 
l'obscurité produisent une lueur phosphorique. 

Analyse par Kiaproth. 

Chaux, 3a*9t5 l 

Acide Iluorique, 67,75 i - 

Variétés de formes et de tissus. 

Chaux fluatée primitive. L'octaèdre régulier. 

Cubique. C'est la variété la plus commune. Cer- 
tains cristaux de cette forme ont jusqu'à 4 pouces 
dé diamètre. 

Cubo-octaèdre. Le primitif, dont tous les angles 
solides sont remplacés par une facette. 

Sphéroïdalé. 

Laminaire. 

Testacee. 

Granulaire. Près du Creusot, entre le hameau du 
Couchet et la fonderie, sur la droite de la route de 
Couche à l'établissement. 

Slratijorme. Composée de plusieurs bandes on- 
dulées différemment colorées, rubannées, feston- 
nées, etc. 

Compacte. Contexture homogène; cassure droite 



DE MINÉRALOGIE. 67 
ou légèrement écailleuse, analogue à celle du silex 
de Stolberg au Hartz. 

Terreuse. Du Devonshire. 

Variétés de couleurs. 

Peu de substances minérales présentent une 
suite aussi nombreuse et aussi brillante de cou- 
leurs et de nuances, que la chaux iluatée. On re- 
marque les suivantes : 

Incolore de konsberg, en Norwège, et de Salève, 
près Genève, où elle vient d être découverte par 
M. Colladon de cette ville. 

Violette d'Angleterre. 

Li la s du Creusot, près Couche, Saône-et-Loire. 
Bleu foncé d'Angleterre. 
Verte d'Auvergne et de Sibérie. 
Jaune d ambre d'Angleterre. 
Rose du glacier des bois, près Chamounv, et de 
Cormayeur, en Savoie. 
Violet Fvugedtre. 
Noir violâlre. 
Blanchâtre. 

Dichroïte ou violette par réflexion, et verdâtre 
par transparence. 

Deux ou trois de ces belles nuances sont souvent 
associées ensemble, et leur transparence, plus ou 
moins parfaite, donne naissance à une foule d'acci- 
dens de lumière, d'iris d'un très-bel effet, surtout 
quand le tout est avivé par le beau poli que cette 
substance est susceptible de recevoir. 



es 
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APPENDICE. 

Chaux fluatêe quarzîfere. .Se trouve en masses 
grises qui sont intimement liées à du quarz, et qui 
par cela sont susceptibles ci etincelcr sous le choc 
de l'acier; du Cornouaillcs. 

Chaux fluatêe aiumtnijere. En cubes isolés, opa- 
ques, terreux, graveleux à leur surface, mais of- 
frant dans leur intérieur des indices de lames très- 
sensibles; de Boston en Angleterre. 

Chaux fluatêe chlorophane. Cette variété ne se 
distingue de toutes les autres que par sa plus gran- 
de faculté phosphorique, car à l'extérieur elle se 
présente sous l'aspect de petites masses laminaires 
bleuâtres ou violettes ; mais ce qui la fait distin- 
guer, c'est la belle couleur d eineraude qu'elle ré- 
pand quand on vient a en placer un fragment sur 
les charbons ardens* Si Ton ne prolonge point trop 
l'expérience, on peut la recommencer avec le mê- 
me fragment; mais on s aperçoit que l'éclat du 
phénomène s'affaiblit à chaque épreuve, et finit 
par disparaître complètement 

Patrin avait fait enchâsser plusieurs de ces ehlo- 
rophanes dans un poêle que Ton chauffait tous les 
soirs, et cette chaleur suffisait pour faire luire ces 
belles pierres. On trouve la meilleure chlorophane 
clans le granité de NertsciuDsk en Sibérie. La va- 
riété quarzifère est aussi très-fortement phospho- 
rescente* 
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GisemenSj localités^ usages. 

Voici encore une espèce qui accompagne très-sou- 
vent les minerais dans leurs gîtes respectifs; c'est 
une substance de filons par excellence : aussi trou- 
vc-t-on la chaux fluatée associée et groupée avec le 
plomb et le zinc sulfuré, avec le cuivre et le fer 
pyriteux, avec 1 etain, le cobalt, l'argent, etc. 

La chaux fluatée se trouve dans presque toutes 
les formations depuis la roche du Mont-Blanc, le 
granité de Bourgogne jusqu'au calcaire jurassique de 
Saléve, près Genève, et au calcaire grossier du sol 
de Paris; enfin, elle n'est pas môme étrangère 
aux produits des éruptions du Vésuve; il est vrai 
qu'elle ne se présente nulle part en grandes masses, 
mais tout au plus en filons puissans ou en couches 
subordonnées aux roches primordiales. 

Les duchés de Cumberland,dcDurham etleDer- 
byshire en Angleterre, fournissent, non-seulement 
les plus beaux cristaux de cette substance, mais les 
masses les plus propres à être soumises au travail 
du tourneur; aussi, les plus jolis ouvrages exécutés 
avec cette belle substance viennent de Boston. 

La France, et particulièrement l'Auvergne et les 
environs de Vienne en Dauphiné, offrent aussi cette 
substance en abondance; et celle qui fut découverte 
près du Creusot en 1810, a cela de remarquable, 
qu'elle est incrustée dans de la calcédoine grossière, 
qui elle-même traverse un granité décomposé sous 
la forme de filets irréguliers. Les environs d'Avalon 
m'en ont également offert de semblable. 

Outre les objets d'ornement qui s'exécutent avec 
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la chaux fluatéc, elle sert aussi quelquefois de Ton- 
dant pour le traitement de certains minerais réfrae- 
taires; et l'on emploie son acide pour dépolir le 
Terre, et pour graver sur 1 email, ainsi qu on le pra- 
tique depuis peu à Genève. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

CHAUX SULFATÉE (autrefois sélénite, vulgairement pierre 
à plâtre, gypse, etc.) 

Signalement, 

Rayée par V ongle ; réductible en plâtre par la 
calcination. 

Forme primitive, prisme droit, dont les bases sont 
des parallélogrammes obliquangles. 

Pesanteur spécifique, 2,26 a 2,3 1. 

Réfraction double a un degré médiocre et à tra- 
vers une face naturelle et une artificielle qui lui est 
oblique* Le feu du chalumeau dirigé sur le tran- 
chant des laines la réduit en émail blanc; dans le 
sens de leurs faces planes, il ne fait que les conver- 
tir en plâtre sans les fondre en aucune manière. 

Soluble dans environ cinq cents fois son poids 
d'eau froide, quelquefois dans beaucoup moins. 

Analyse de la chaux, sulfatée laminaire dv 
New- York, par HL Warden, consul-général 
des Etats-Unis. 

Chaux, 5$>J 
Acide su] lu riq tic ? 4y \ too, 
Eliu, 21 ; 
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V avtilès de formes et de tissus. 

Chaux sulfatée trapézienne* Un trapèze dont les 
bords sont taillés en biseau. 

Cristaux trapéziens allongés ou élargis dans le 
sens de leurs arêtes ou de leurs grandes diagonales. 

Equivalente* Les variétés précédentes, dont les 
angles solides sont remplacés par deux facettes 
qui font suite à celles des bords. 

Progressive. La variété trapézienne, dont deux des 
bords sont chargés de quatre facettes au lieu de deux* 
Ces variétés et beaucoup d'autres se trouvent aux 
salines de lîex en cristaux nets et volumineux. 

Prismatoïde. En forme de prismes cylindracés, 
dont les bases sont curvilignes. 

Mixtilignes. C est la variété trapézienne qui a 
déjà subi une altération dans la vivacité de ses arê- 
tes et de ses angles, et qui passe insensiblement a 
la variété suivante. 

Lenticulaire. Deux de ces lentilles, en se màclant 
d'une manière régulière, donnent naissance à des 
segmens qui ont la forme d'un fer de lance. Cet ac- 
cident est très-commun a Montmartre, où Ton trou- 
ve aussi plusieurs variétés de forme régulière. 

Conique. C est la variété lenticulaire dont cha- 
que face convexe s'est relevée et a donné naissance 
à un solide composé de deux cônes opposés base ii 
base. 

Soyeuse. En masses composées de fibres soyeu- 
ses qui sont d'une finesse extrême et qui sont sus- 
ceptibles de recevoir un certain poli par le frotte- 
ment du papier. Les objets d'ornement, exécutés 
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avec cette jolie variété , ressemblent à de la nacre 
blanche. 

A ciculaire. En aiguilles libres d'une finesse ex- 
trême de la Grilla, vallée de Chamouny; en aiguil- 
les divergentes des bords du Volga. 

Laminaire, En grandes feuilles incolores et d'une 
limpidité parfaite, blanchâtre, ou seulement trans- 
lucides, à Lagny près Paris, etc. 

Lamellaire. Blanche» de Cascante, en Espagne. 

Granulaire. En grandes masses ordinairement 
blanches ou tachées de rouille, d'un tissu serré; du 
sommet du Mont-Cenis, des environs de Yizille - 
département de llsère, delà vallée de Chamouny sur 
les bords du nan de la Grilla, de Pesey en Taren- 
taise, etc. 

Compacte (vulgairement albâtre). Blanc déneige 
de Volterra en Toscane; rouge de chair et fleur de 
pécher de Saint-Cernain-du-Plain, près Chalon- 
sur-Saône, 

Terreuse. Ayant l'aspect terne de la craie et ta- 
chant les corps durs comme elle. 

Niviforme. En petites masses arrondies qui ont 
la forme et la blancheur de pelotes de neige. 

Concrétionnée ? mamelonnée. Près de Bex , en 
Suisse. 

APPENDICE. 

Chaux sulfatée calcarijere. Tissu granulaire 
brillant composé d'une multitude de lamelles qui 
sont interposées dans la masse; soluble en partie cl 
avec effervescence dans l'acide nitrique, en raison 
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de la portion de calcaire que cette variété renferme; 
donnant d'excellent plâtre à bâtir par la calcina- 
lion; à Montmartre, à Aix en Provence, etc. 

Variétés de couleurs. 

Les conteurs de la chaux sulfatée ne sont ni vives 
ni variées; elles se réduisent au blanc nacré, au 
blanc terne, au blanc éclatant de la neige ou du 
beau sucre, au jaune de miel, au rose et au rouge 
sale. Ces dernières passent quelquefois à la couleur 
de fleur de pécher, etc. Quelques cristaux, de Si- 
cile et surtout de Bex, sont incolores et d'une 
transparence parfaite, La plupart des autres va- 
riétés ne jouissent que d'une demi-transparence 
Kébuleuse. 

Gisemens, localités, usages, 

La chaux sulfatée joue un assez grand rûle dan* la 
nature; elle constitue des bancs et des masses assez 
étendus, pour qu'il soit permis dé la cûnsïdéi er 
comme roche dans plusieurs circonstances; d'un 
autre côté , la chaux: sulfatée cristalline mue comme 
élément, ou au moins comme association constante, 
dans la composition de certainsterrains secondaires, 
tels que ceux qui renferment des amas de selon d eau 
salée. Ailleurs elle sert d'enveloppe ;\ une foule 
d'osseroens et de débris de corps organisés, dont l'é- 
tude a jeté un si grand jour sur Tune des dernières 
catastrophes du globe; dans d'autres points, elle fait 
partie du terrain houiller, forme des couches puis- 
santes, ou s'insinue dans les argiles schisteuses, et 
dans les psammites qui avoisinent le combustible: 
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enfin, Cette même chanx sulfatée massive fait par- 
tie des terrains de transition, y forme de vastes amas 
comme au Mont-Cenis, ou des masses circonscri- 
tes et isolées comme au pied du Mont-Blanc. Ces 
gypses, et surtout ceux de la vallée de Levantine* 
ont été considérés pendant quelque temps comme 
appartenant aux terrains primitifs; mais aujour- 
d'hui Ton est généralement d'accord à les considé- 
rer comme de simple transition, malgré les lames de 
talc et les fragmens de stéatite, dont plusieurs sont 
pénétrés : tel est celui du nan de la Grilla , d'A\ ro- 
lo, etc. Quant au gypse grenu de la mine de Pe- 
scy en Savoie , il renferme des fragmens de cal- 
caire noirâtre, qui forment avec lui une sorte de 
brèche. Le gypse, considéré sous le rapport de ses 
associations, est infiniment remarquable : nous 
avons vu qu'il servait d'enveloppe aux débris des 
animaux terrestres qui habitèrent l'ancien monde; 
qu'il accompagnait certains terrains houillcrs, qu'il 
était toujours présent dans les salines : nous ajou- 
terons qu'il s associe ordinairement avec le soufre 
natif, comme en Sicile; qu'il sert de gangue au mi- 
néral le plus remarquable par ses propriétés élec- 
triques (la magnésie boratéc de Lunebourg); qu'il 
se rencontre au milieu des argiles et des marnes sous 
la forme de cristaux parfaits, isolés ou groupés; qu'il 
sert de gangue aux arragonites d'Espagne et aux 
quarz hématoïdes prismés; et qu'il n'est pas même 
étranger aux substances qui se trouvent dans les 
liions, puisqu'on l'a trouvé dans la montagne d'Al- 
lernont. dans les mines de Pesey.dans celles de 
Transylvanie, etc., etc. 
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Un grand nombre de sources tiennent ce sel en 
dissolution, et Ton reconnaît ces eaux à la difïi- 
rulié qu'on éprouve à y dissoudre le savon et à y 
faire cuire les légumes, Malgré son peu de dîsso- 
lubilitc, on en remarque cependant les effets sut 
les masses qui sont exposées à Faction des eaux 
pluviales, et qui sont corrodées dans tous les sens. 

Le principal usage du gypse pris en général, est 
de servir â la fabrication du plâtre â bâtir et â mou- 
ler, et du plâtre d'engrais ou d'amendement. On 
recherche la blancheur pour les premiers travaux; 
mais elle importe fort peu pour l'emploi que Ton 
eu fait en agriculture. 

Le plâtre qui provient de la cuisson de la variété 
calcarifère, dont le gisement le plus connu est la 
butte Montmartre, paraît être supérieur à celui qui 
provient des variétés les plus pures, au moins, poui 
l'art de bâtir et d'exécuter les renduits et les pla- 
fonds. On attribue sa supériorité à la petite quantité 
de chaux qu'il contient. 

Dans la cuisson du gypse il n'y a point décom- 
position comme dans celle de la pierre calcaire; il 
ne fait que perdre leau qu'il contient dans le rap- 
port de plus de 20 pour 100, tandis que la pierre 
calcaire perd son acide. 

Le gypse blanc de Volterra est devenu depuis 
quelques années un objet de commerce. On con- 
naît tous les objets d'ornement qui se fabriquent, 
non-seulement a Florence et à Volterra, mais en- 
core a Paris même, ou Ton en apporte des masses 
brutes. Enfin, le gypse gris de Lagny, près Paris, 
commence a rivaliser avec lui pour les mêmes 
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usages i et les avis étaient partages lors de la dernière 
exposition de notre industrie, où Ton voyait une 
salle décorée, d'un côté, par des vases et des pen- 
dules d'albâtre italien , et de l'autre , par des objets 
semblables, exécutés avec l'albâtre français. 



SIXIÈME ESPÈCE. 

CHAUX AMIYDRO-SLLFÀTliE (muriacit deïYenwr). 

Signalement. 

Rayant la chaux carbonatée; ne blanchissant 
point sur les charbons ardens; insoluble dans les 
acides. 

Forme primitive: prisme droit , rectangulaire , 
qui s'obtient facilement parla division mécanique. 
Réfraction double à un haut degré* 
'Ne s exfoliant point quand on l'expose sur un 
charbon ardent s ce qui suffirait pour la distinguer 
de la chaux sulfatée ordinaire* 

Analyse de la variété laminaire, par Vau- 
quclin. 

Chaux, 4° l 

Acide sulfuriquc, 60 ) 

Variétés de formes et de tissus. 

Chaux anhjrdro-sulfatée primitive de Salzbourg 
en Bavière, et de Pesey en Savoie : j prisme droit 
rectangulaire. 
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Périoctaèdre. Un prisme à 8 pans, provenant de 
la variété précédente , dont les f\ arêtes sont 
abattues. 

Laminaire. En lames plus ou moins étendues, dif- 
féremment colorées , suivant les localités- Salz- 
bourg;, Bex , Pesey, etc. 

Lamellaire. Pesey, Halle en Tyrol, etc. 

Sublamellaire. D'un bleu céleste , vulgairement 
marbre bleu de Wurtemberg- 

Fibreuse. D'un rose tendre. 

Concrétionnée.En couchesmenues, contournées, 
qui imitent les replis des intestins (vulgairement 
pierre de trippes),de Soleure et de Wieliescka, en 
Fologne. 

Compacte. DeSalzbourg. 

Variétés de couleurs. 

L'on trouve dans cette espèce une assez jolie 
suite de teintes et de nuances remarquables par 
leur fraîcheur, a Salzbourg, à Hall et à Pesey. L'on 
en rencontre de blanc de neige, de violette, de 
lilas, de rose, de bleuâtre , de brune , et enfin d'un 
très-beau bleu céleste. 

APPENDICE. 

Chaux anhydro-sulfatée épigene. Elle est l'effet 
d'une altération particulière que Ton attribue à une 
petite quantité d eau qui s'introduirait dans la masse 
et la rapprocherait du gypse ordinaire. Se trouve à 
Pesey, en masses qui se divisent facilement en 
fragmens cuboïdes. 
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Chaux anhydrQ -sulfatée quarzijcre (pierre de 
Vulpino). Tissa lamellaire analogue à celui du 
marbre blanc, couleur d'un blanc grisâtre uniforme, 
ou veinée de bleuâtre. 

Pesanteur spécifique , 2,87. 

Ne pouvant rayer le marbre. 

Très-fusible au chalumeau, et légèrement phos- 
phorescente sur les charbons. 

Analyse par M, Vauquclin. 

Chaux sulfatée, 92 ) 
Silice, 8 S 

Se trouve à Vulpino dans le Bergarnasc , et est 
employée comme marbre dans le pays, 

G i se meus et localités. 

La chaux sulfatée anhydre a beaucoup moins 
d'importance en géologie que la chaux sulfatée or- 
dinaire ; elle forme cependant aussi quelques cou- 
ches d'une certaine épaisseur, mais seulement 
dans les terrains de saliue, et toujours subordonnée 
aux autres roches qui appartiennent à cette forma- 
tion. C est ainsi qu'elle se présente dans la saline 
de Bex, dans celles du Tyrol, etc. Elle accompagne 
le minerai de plomb à Pcsey en Savoie, et renferme 
du soufre au glacier de Gébrulatz, près Mou tiers 
en Tarentaise. 

Je crois être a-peu-près certain que le dépôt 
gypseux du nan de la Grilla, près Chamouny, 
renferme des espèces de rognons ou de nœuds 
durs, qui ne sont autre chose que de la chaux 
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antydro-sulfatée : c'est cependant un fait à vé- 
rifie r. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 

CHAUX NITRATÉE (vulgairement uitre calcaire). 
Signalement. 

Se Vquéfiant à Unir; détonnant sur les charbons 
à mesure quelle se dessèche; saveur amè/e. 

Dissoluble dans deux: lois son poids d'eau froide, 
et dans moins de son poids d'eau bouillante. 

Calcinée et portée ensuite dans un lieu obscur, 
elle y produit une lueur phosphorique, 

Gisemeiis, 

L'on ne trouve ce minéral que sous la forme 
d'aiguilles fines efllorescentes, qui sont détruite* 
avec facilité par la plus légère humidité de l'atmos- 
phère. Il accompagne la potasse nilratée sur les 
vieux murs, les parois de carrières, etc. , et entre 
dans la fabrication du salpêtre en cédant son acide 
à la potasse des cendres qu'on y ajoute. 

HUITIÈME ESPÈCE, 

CHAUX À USE MATÉE (pharmacolilhc, Werner). 

Signalement. 

Odeur d'ail au chalumeau ; wluble sans effer- 
vescence dans I acide nitrique* 
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Pesanteur spécifique, 2,54- 
Facile à écraser. 

Analyse par KlaproUi. 

Acide arsenique, 5o,54 ) 
Chaux, 25,oo > ioo,oo. 

Eau, 24>4G J 

Variétés. 

Chaux aiseniatêe maiwdanée* En tubercules dont 
l'intérieur est composé d aiguilles courtes, soyeuses 
et divergentes , 

Cajnllairt\ En petites houppes, composées d'ai- 
guilles déliées, libres à leur extrémité. Ces deux 
variétés sont souvent colorées superficiellement 
d'une belle nuance Heur de pêcher, qui est due au 
cobalt arseniaté. 

Gisemens et localités. 

La ebaux arseniatée se trouve dans un granité rose 
à gros grains, aux mines de Wittiehen prcsWolfac 
en Souabe, et particulièrement dans 1 atelier de la 
Sophie. On en doit la découverte à M. Selb; depuis 
lors on 1*4 rencontrée aEieber, dans le Hanau, sur 
une matière argileuse. 
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neutïème Espèce. 



Sj 



CHAUX BORATÉE SILICEUSE (datholit de Wemer). 
Signalement. 

Poussière se réduisant en gelée dans C acide ni- 
trique chaud y rayant la chaux jluatée. 

Un fragment exposé à la flamme d'une bougie , 
blanchit , et devient friable entre les doigts. 

Forme primitive, un prisme droit rhomboïdal. 

Pesanteur spécifique. 2,98. 

Analyse par Klaproth. 

Chaux, 55,5 

Silice, 36,5 

Acide borique, 24,0 

Eau, 4>o 

Variétés. 

Chaux boratée, siliceuse, sexdécirnale. Un prisme 
à 8 pans , dont chaque sommet porte une pyramide 
à 4 faces surbaissées. 

Mamelonnée. En petits mamelons composés de 
couches concentriques; rougeâtre en dehors, et 
grise à l'intérieur; sa cassure est écailleuse, et son 
tissu est fibreux, à fibres très-déliées. Elle accom- 
pagne le quarz ou la chaux carbonatée. 

Amorphe. 

Gisement et localité. 

Découverte par Esinarck, dans une mine de fer 
des environs d'Arendal en iNorwège. 
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SECOND GENRE. 
BARYTE. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

BARYTE SULFATÉE (autrefois spath pesant; schwerspatU 
de Wcrncr). 

Signalement. 

Pesanteur spécifique remarquable, 4,5 à 4»& 

Fusible du chalumeau en émail blanc qui tombe 
enpous$$re. 

Forme primitive, prisme droit rhomboidal. 

Molécule intégrante, prisme droit triangulaire à 
base rectangle. 

Rayant la chaux carbonatee, rayée parla chaux 

fluatéc. 

Réfraction double à travers une des frases, et 
une facette oblique. 

Chauffée au chalumeau, refroidie et placée sur 
la langue, elle fait éprouver le goût des œufs gâtés. 

Calcinée et réduite en poussière, elle luit dans 
les ténèbres, surtout quand on l'a exposée quelque 
temps au soleil. 

Analysé de îa baryte sulfatée pure, par 
BtVlhier. 

Baryte, f \ , 00 . 

Acide sulfurique, i 



DE MINÉRALOGIE. 85 

Var télés de formes et de tissus. 

Baryte sulfatée primitive. En prismes rhomboï- 
daux tellouicnt courts, qu'ils ont l'aspect de James 
ou de plateaux; de Schemnitz, en Hongrie. 

Binaire. En octaèdres cunéiformes, dont les som- 
mets sont termines par une arête au lieu de l'être 
par une pointe; de ftoure , département du Puy- 
de-Dôme. 

Subprramidée. La forme primitive raccourcie, 
dont les bords sont remplacés par des facettes. 
Rétréci^. Une table hexaèdre. 
Raccourcie. Idem. 

Tmpë$ie$ne. Un trapèze, dont les bords sont 
taillés en biseau comme dans la chaux sulfatée. 

Unitaire. Un prisme à /• pans, terminé par 2 fa- 
ces culminantes qui appartiennent au noyau, 

Ilaiïy décrit jp variétés de ce minera), qui, après 
la chaux carbonatée, parait être le plus riche en ce 
genre; 

Baryte sulfatée cn'tce. Cette variété provient de 
l'altération de quelques cristaux aplatis dont les 
angles et les bords se seront arrondis. 

Laminaire. 

Lamellaire. 

Bacillaire. En petites baguettes très-surcharges 
de stries profondes, longitudinales, dont ta surface 
est souvent nacrée. C/cstcetîc variété qu'il serait fa- 
cile de confondre avec le plomb carbonate, si ce 
dernier ne faisait pas une vive effervescence dans l'a- 
cide nitrique, tandis que )a baryte y est insoluble. 

Radiée (autrefois spath de Bologne). En petites 
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masses arrondies ou ovoïdes, dont l'intérieur pré- 
sente un assemblage d'aiguilles, qui divergent en 
partant du centre, et dont la surface est hérissée de 
cristaux lenticulaires imparfaits; du mont Paterno, 
près Bologne. 

Concret ionnée. En masses couvertes de petites 
saillies arrondies. 

Granulaire, 

Compacte. 

Tricotée. Composée d'une infinité de petits cris- 
taux imparfaits et trcs-brillans , formant des ira- 
niens qui s'entrelacent. 

APPENDICE. 

Baryte sulfatée fétide. En masses laminaires, 
blanches, jaunâtres, brimes, et même noires, qui 
donnent une odeur fétide par le choc ou par le feu; 
sert de gangue à l'argent natif; de la mine de Kons- 
berg, en iNorwège. 

V r ari été s de couleurs. 

Le jaune sale est la couleur la plus ordinaire de 
la baryte sulfatée d'Auvergne; mais outre cette 
teinte, qui lui est commune avec la chaux carbo- 
natée, l'on en trouve aussi : 

D'incolore en Derbyshire. 

De rouge de chair dans les filons de plomb de 
Chabrignae, département de la Corrèze. 
D olicéitre. 
De bleuâtre. 
De brime* 
Et de blanc mal. 
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Il en existe de transparente, de translucide et de 
complètement opaque, 

G isemetts , localités , usages* 

La baryte sulfatée est une substance essentielle- 
ment de filon ; elle en forme quelquefois à elle 
seule, mais 4e plus souvent elle accompagne les 
substances métalliques que l'on y recherche, tels 
que le plomb sulfuré, l'antimoine, le mercure, etc. 
Quelquefois elle traverse le granité sous la forme de 
veines droites qui s'entrecoupent sous dilTérens an- 
gles : tels sont ceux des mines de Wittichen en 
Souabe, ceux de Chabrîgnac, département de la 
Correzc Elle n'est point étrangère aux terrains 
houillei s; on la trouve en petites masses roses dans 
le calcaire à gryplutes et dans les psammites; on 
l'y rencontre en veines contournées qui se croisent 
dans tous les sens, et qui sont quelquefois accom- 
pagnées de minerai de plomb sulfuré, 11 en existe 
un bel exemple aux mines de Chabrignac, dépar- 
tement de la Corrèze. La baryte, enfin, semble 
appartenir aux terrains argileux modernes, caries 
masses ovoïdes de Bologne sont engagées dans une 
argile grise; et celles delïlede Schcppy, à l'embou- 
chure de la Tamise, qui sont si remarquables sous 
le rapport des beaux fossiles qu'elles contiennent, 
présentent aussi de belles aigrettes de baryte sul- 
fatée composée d'aiguilles divergentes. 

Les cristaux de baryte sont souvent associés h une 
foulcd 'autres substances mi nérales;leurs formes cris- 
tallines sont excessivement variées, et e'estje crois 
après la chaux -carbonatéc, l'espèce qui est la plus 
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féconde en ce genre. Les plus beaux cristaux nous 
sont apportés du duché dcCumberland et de I)m- 
ham cm An^lrh ne. mais le pîc de Jluya. départe- 
ment du Puy-de-Dôme , est très-remarquable par 
le nombre de variétés qui y ont été découvertes. 

La baryte sulfatée sert quelquefois de fondant 
pour le traitement de certains minerais réfraclai- 
res; celle de Bologne fut employée anciennement 
pour préparer des espèces de tablettes phosphores- 
centes. Les Chinois, dit-on, la font entrer dans la 
composition de la pâte de leur porcelaine , et de- 
puis peu l'on s'est avisé Je l'introduire en fraude 
dans le blanc de céruse qui se vend pour la pein- 
ture. 

SECONDE ESPÈCE. 

BARYTE CARBONATKE (whherit de >Vcrncr). 
Signalement. 

Pesanteur spécifique remarquable t\fi\ phos- 
phorescente sur les charbons ardens , in fusible. 

Forme primitive, un rhomboïde légèrement ob- 
tus; molécule intégrante, tétraèdre h eroi-^y métri- 
que; cassure transversale écailleuse , légèrement 
onduleuse, ayant un aspect un peu gras. 

Rayant la chaux carbonatée , rayée par la chaux 
fluatée. 

Dissoluble dans l'acide nitrique avec une légère 
effervescence, et après avoir fourni une espèce de 
magma plus volumineux que le fragment soumis à 
l'expérience. 
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Analyse par Pelletier. 

Baryte, (>2 ï 

Àcîde carbonique. 9>± i 100. 
Eau, ]G) 

f 'ariùiés de formes et de tissus. 

Baryte carbonatêe prismée* Un prisme hexaèdre 
terminé par deux pyramides à 6 faces, comme 
dans le quarz. 

Annulaire. Le mùme prisme, avec une couronne 
de facettes autour de ses bases, 

T riannulaire* Trois anneaux de facettes placés ^ 
les uns au-dessus des autres. 

Laminaire m//zVe,Comnosée de lames allongées et 
divergentes, 

A cia //aire , radiée. 

Fibreuse. 

Compacte. 

Ces différentes variétés sont blanchâtres, légère- 
ment jaunâtres et translucides. 

G isemens , local îles , us âges. 

On trouve la baryte carbonatêe à Ànglesarck, 
dans le comté de Lancastre, en Angleterre; elle 
fait partie d'un filon de plomb sulfuré qui est as- 
socié à du zinc sulfuré et oxidé; ù du cuivre py- 
riteux et à de la baryte sulfatée. Ce filon traverse 
un terrain houiller composé degrés psatnmites, de 
couches de houille, etc. Depuis cette première dé- 
couverte , on a rçncontré la même espèce près Neu- 
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berg, dans la Iïaute-Styrie, parmi du fer carbonate 

et du fer oxidé brun. 

La baryte carbonatée est employée en Angle- 
terre, comme poison » contre les rats : malheureu- 
sement, celle que Ton fuit de toutes pièces n'a pas 
la même propriété , au moins d'après les expérien- 
ces comparatives de Telletier père. 

TROISIÈ31E GENRE, 

STRONTIANK 
• 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

STRONTIÀNE SULFATÉE. 

Signalement. 

Colorant en muge le dard de flamme produite 
par le chalumeau, saveur aigre après avoir élé cal- 
cinée. 

Forme primitive, prisme droit à base rhornbe. 

Molécule intégrante, prisme droit triangulaire à 
base rectangle. 

Pesanteur spécifique, 3,6 à 4>o 

Réfraction double à travers une des bases, et 
une facette oblique. 

Analyse de la strontiane sulfatée cristallisée 
de Sicile, par Kauquelin, 

Strontiane, 54 l 

Acide sulfurîque, 46 * 
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iV. B, Il existe une grande analogie entre lu ba- 
ryte sulfatée et In strontiane sulfatée. Haùy n'indi- 
quait comme certain que le caractère d'élimination 
fourni par la différence des angles de la forme pri- 
mitive des deux substances, savoir: dans la baryte 
sulfatée, les faces coniiguës des prismes font en- 
tre elles des angles ioi d jet 78^, tandis que dans 
la strontiane les mêmes faces font des anglesde ïo5 
ri 7S; et cette différence de 3 d y est très- apprécia- 
ble au moyen du goniomètre. 

Variétés de formes et de tissus, 

S Iront fane sulfatée unitaire* Un prisme à 4 pans* 
terminé par 2 faces culminantes qui appartien- 
nent au noyau. 

Emoussëe. Le même , dont 2 arêtes du prisme 
sont remplacées par des facettes* 

En raison de l'analogie de la forme primitive, 
les variétés ont aussi beaucoup de ressemblance 
avec celles de la baryte sulfatée. 

Laminaire. 

Acicukdre. De Montmartre. 
Fibreuse, 

APPENDICE. 

Strontiane sulfatée calcarifere. 

Ovoïde comprimée. En boules aplaties , dont 
l'intérieur est divisé par des retraits prismatiques, 
et les intervalles tapissés d aiguilles de strontiane 
pure ; le reste de ces masses est terreux; de In 
butte Montmartre, vers la partie supérieure. 



90 ïvol vj;aux ÉLÉMEXS 

Pseudoûtorphiffue. Ayant pris la i>lacc de îa chaux 
sulfatée lenticulaire. 

Mo.ssîvc. Coinj>acte et terreuse. 

Quant aux couleurs, elles se réduisent au blanc, 
au jaunâtre, et au bleu céleste, 

Gisemens et loùaUié$* 

La strontiane sulfatée est beaucoup moins ré- 
pandue que là baryte sulfatée, avec laquelle on lui 
trouve d'ailleurs tant d'analogie. Elle semble aussi 
appartenir A des formations beaucoup plus récen- 
tes. Je ne sache point qu'on Tait jamais rencontrée 
dans les filons qui traversent les terrains anciens; 
tandis que Ton en cite dans plusieurs couches 
marneuses, argileuses ou crayeuses, comme a lîris- 
tol , en Angleterre; à Toul , département de la 
Meurthe; à Montmartre, près Paris; dans les silex , 
pierre à briquet, qui se trouvent dans la craie de 
SI eudon ; à Botigival, près Saint-Germain-pn- 
Layè f etc. 

Les beaux cristaux de strontiane sulfatée de Si- 
cile accompagnent le soufre et la chaux sulfatée. 
Enfin, les roches a mygdaloï des réputées volcani- 
ques, du Yieenlin, contiennent aussi cette subs- 
tance sous la forme de petites masses lamelleuses, 
d'un très-joli bleu céleste, et analogue eu cela 
avec la variété nommée eclestin, qui se trouve en 
Pensylvanie, 
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DEl X1ÈME ESPÈCE. 

S i R 0 X T ï A N E C A 11 li O S A ï É E. 
Signalement. 

Sohible clans Vâdde nitrique, étendu avec effer- 
vescence, conu/iu/iu/nan! une couleur purpurine a 
la flamme d'un papier trempé dans cette dissolu- 
tUm y seché et brûlé. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 

Pesanteur spécifique* 5,65. 

Rayâàt ta chaux carbonatéc, rayée par la chaux 
Ouatée.. 

Fusible au chalumeau, en répandant une belle 
lueur purpurine. 

Analyse par Pelletier. 

Strontiane, 62 ) 

Icide carbonique, 5o \ 100. 
Eau, 8 ) 

/ ariélés de formes et de tissus. 

Strontiane c a: ouatée prismalû/ue. Un prisme 
hexaèdre. 

Annulai! e. Le même prisme dont les bases sont 
entourées de 6 faces annulaires. 

Strontiane sulfatée aciculaire. En aiguilles libres, 
de Braunsdorf , eu Saxe; en aiguilles conjointes ou 
radiées. 

Striée. 

Couleur ordinairement blanchâtre , quelquefois 
verdatre. 
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GisemeiiSy localités, usages. 

Cotte espèce fut la première découverte, et c'est 
à elle que le genre doit son nom. On la trouve à 
Strontian , en Ecosse; elle y fait partie d'un filon 
qui renferme du plomb sulfuré, du fer sulfuré, de 
la baryte, de la chaux earbonatées, et de la styl- 
bite ; il traverse une roche de gneiss. Depuis lors 
un a retrouvé cette même espèce de strontiane 
près Braunsdorf, en Saxe, où elle est associée au 
cuivre pyriteux, et à Salzbourg, en Bavière. 

QUATRIÈME GENRE. 
MAGNÉSIE (oxide de magnésium des chimistes)* 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

MAGNÉSIE SULMTÉE ( vulgairement sel d'Knsom au de 
Sedlilz; bî Lier salade peiner). 

Signalement. 

Saveur amèm } se ternissant et tomba ni en cffkh 
rrscencr quand on l'expose à l'air. 

F (Ame primitive , le prisme carre. 

Réfraction double. 

Cassure conchoïde. 

Fusible à une très-faible chaleur. 

Soluble dans moitié de son poids d'eau chaude, 
et dans â fois son poids d'eau froide. 
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Analyse par Bergmann. 

Magnésie, i 9 \ 

Acide suiratique, 55 > 100, 
Bira, 4* ) 

Variétés de formes et de tissus. 

Magnésie sulfatée pvramidée. Un prisme à 4 
pans, avec 2 pyramides à faces triangulaires sur- 
baissées. 

Diôctaèdre. Un prisme à 8 pans, avec 2 pyra- 
mides à 4 faces peutagonales surbaissées, 

Soustractice. Un prisme à pans, avec 2 pyra- 
mides à 8 faces, dont 4 triangulaires. 

Ces variétés cristallisées sont obtenues par l'art , 
et ne se trouvent point dans la nature. 

Granulaire. Associée à la chaux anhydro-sulfa- 
tée, dans la saline de Eergtolsgaden , en Bavière. 

Soyeuse. D'Iispagne. 

Pulvérulente. En poussière farineuse , de Mont- 
martre. 

Capillaire. En aiguilles droites, contournées et 
neigeuses. Cette variété est la plus commune ; eest 
sous cette forme que ce sel se présente le plus or- 
dinairement dans la nature, où elle se mélange 
quelquefois à diverses substances; c'est ainsi que 
Ton en cite de ferrifère, de rose cobaltifère , etc. 

Gisemcns, localités, usages. 

La magnésie abonde dans certains terrains, dont 
-'lie s échappe de toutes parts sous la forme d'office 
rescenec. Patrin cite des contrées de la Sibérie uù 
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le sol en est tellement couvert, que les pas s y im- 
priment comme dans la neige. Elle .se trouve en dis- 
solution clans Feau d'un grand nombre de fontaines, 
entre autres dans eelle d'Epsorn, en Angleterre, et 
de Scdlitz, en Bohême. L'eau de la mer en ren- 
ferme ? et lui doit en partie son amertume. Elle 
s'effleurït à la surface des schistes de transition du 
bas Faucigny; et on la recueille par lessivation de 
la plupart des roches qui constituent le bassin 
houiller de laVczère, département de la Dordognc; 
la houille même de cette contrée en est impré- 
gnée. Les bestiaux la mangent avec avidité. On 
sait que la magnésie sulfatée est employée comme 
purgatif en médecine. 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

UAGNKSIE BO RATÉE (boracil rte "Wcrncr). 
Signalement. 

Electrique parla chaleur, en huit points oppo- 
sés j fusible au chalumeau en un émail jaunâtre , 
avec bouillonnement et projection d'étincelles. 

Forme primitive, le cube. 

Molécule intégrante • id. 

Cassure, un peu ondulée. 

Pesanteur spécifique, 3.56. 

Rayant le verre. 

L électricité de ce minéral est (Vaillant plus re- 
marquable, que les deux fluides sont distribués à 
chacun des S angles solides du cube qui sert de 
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forme aux cristaux , et qui sont surchargés de 
facettes plus ou moins nombreuses, suivant qu'ils 
sont le siège de l'électricité vitrée ou de 1 électri- 
cité résineuse. Si jamais Ton rencontre des cristaux 
cubiques parfaits , il sera curieux d'en éprouver la 
faculté électrique. 

Analyse par /aaifuclin. 

Acide borique, <>,">, /i ) 

m, , . 1 r A > 100. 

Magnésie, î ) 

Vavu'lês de formes. 

Magnésie boratée primitive. Le cube. Jusqu'à pré- 
sent elle né s est point trouvée dans la nature. 

Détective. Le cube primitif, dont toutes les arêtes 
sont abattues, et dont quatre seulement de ses 
angles solides sont tronqués. 

La plupart des autres variétés de formes sont <i< < 
modifications du cube, qui ordinairement reste en- 
core reconnaissable à travers les facettes addition- 
nelles qui surchargent ses angles et ses arêtes; 
d'autres passent au dodécaèdre à plans rhombes , 
dont 4 des angles solides sont tronqués et rem- 
placés par une facette triangulaire, hexagonale , etc. 

Ces cristaux, ordinairement peu volumineux, 
mais généralement assez nets, sont quelquefois 
limpides, blanchâtres, gris violâfce, ou tirant sur 
le gris noirâtre. 11 en existe de faux dans le com- 
merce , qui sont opaques et fabriqués avec Je gypse 
qui leur sert de gangi r*. 
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4P P EMU CE. 

Magnésie boratée calcarifere. 

Gisemens et localités. 

Les cristaux de magnésie boratée se trouvent 
engagés dans une chaux sulfatée grenue, au mont 
Kalkberg, près Luncbourg, dans le duché de Bruns- 
wick; ils s'en détachent aisément par le choc, et 
laissent leur empreinte parfaite dans leur gangue. 
On trouve aussi cette même substance près Sage- 
berg, dans le Holstein ; mais ici sa gangue est la 
chaux magnésilere laminaire. 

TROISIÈME ESPECE. 
MAGNÉSIE CARBONATÉE (reine talkerde de Werner). 
Signalement. 

Dissoluble flans V acide sulfurique , et donnant 
ensuite des cristaux de sulfate de magnésie / ar 
évaporation. 

Pesanteur spécifique, 2,17. 

Infusible au chalumeau. 

Durcissant au feu. 

Se laissant ordinairement couper avec le couteau 
à la manière des argiles. 
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Analyse de ta magnésie carùonatée de lïaudis* 
sevo, par Gioùert. 



Magnésie, 0S f o 

Acide carbonique , is,o 

Silice, 1 

Sulfate de chaux, 16,0 

Eau, 5 ? o J 



Variétés de tisstis. 

Magnésie carbonaiée subgranulaive* En masses , 
dont le tissu est légèrement grenu. 
Compacte. 

APPENDICE. 

Magnésie carbonaiée silicijere spongieuse (vul- 
gairement écume de mer; mcerschaumde Werner). 

Cassure raboteuse; aspect terreux, souvent d'un 
très-beau blanc, mais quelquefois rougeâtre, 

Compacte calcanf ère. C'est la magnésie carbo- 
natéc, mélangée accidentellement à une certaine 
quantité de chaux à 1 état de carbonate. 

GisemenSj localités, usages. 

On trouve la magnésie earbonatée à Roubschitz, 
en Moravie, et près de Castella monte et de Uau- 
dissero , en Piémont. Dans ces diverses localités, 
elle a pour gisement des roches serpentineuses , et 
celle de lïaudissero sert a son tour de gangue à des 
aiguilles d arragonite qui semblent $ y être formées 
après coup. 

7 



98 NOUVEAUX ÉLÉMENS 

On eu cite aussi à Vallecas , près Madrid. 
La magnésie carbonatée de Moravie sert à la 
fabrication des pipes turques, connues sous le nom 
d'écume; et celle de Piémont a été et est peut-être 
encore employée dans plusieurs manufactures de 
porcelaine, au lieu et place du kaolin. Ce n'est 
point ici le lieu de décrire les manipulations de 
cette fabrication. 



QUATRIÈME ESPÈCE, 

MAGNÉSIE HÏDRÀTÈE. 

Signalement. 

]) insoluble dans l'acide svlfimque étendu. 
Pesanteur spécifique , ^ ? 1 5- 
Surface nacrée* 

Tissu laminaire légèrement flexible sans élas- 
ticité. 

Acquérant par le frottement 1 électricité vitrée, 
et se distinguant ainsi du talc laminaire qui s'élec- 
trise résineusement par le même moyen. 

Analyse par Brune, 

Magnésie pure, 70 1 
Eau, 5o j 

Variété, 

Jusqu'ici cet hydrate ne s'est trouvé qu'en reines 
laminaires dans un talc stéatite verdatre des envi- 
rons de INew-Jersey, aux États-Unis. 
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CINQUIÈME GENRE. 
ALUMINE (oxide d'aluminium des chimistes). 
ALI MINE LIBRE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

CORINDON (réunissant ce que l'on nomme vulgairement le 
saphir, le spalh adamantin et Témeril). 

Signalement. 

Rayant tous les corps excepté le diamant (1). 

Forme primitive, un rhomboïde aigu. 

Pesanteur spécifique, 3,9 à 4^. 

Réfraction double, médiocrement sensible à tra- 
vers deux faces inclinées à Taxe. 

Conservant quelquefois l'électricité acquise par 
le frottement pendant l'espace de une ou deux 
heures. 

Infusible au chalumeau. 

Analyse du corindon hyalin bleu {saphir), par 
Klapro'h. 

Alumine, 98,5 J 
Chaux, o,5 > 100,0. 

Oxide de fer, 1 ,0 J 



(1) Quelques cymophanes lui résistent. 
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Analyse du corindon hartnophane du Ban g a te 
[spath adamantin) . par Kiaproth. 

Alumine, 8c),ôo \ 
Silice, 5,5o I 

Oxide de fer, i ,s5 î 9 
Porto, o^à J 

Analyse du corindon granulaire {émeril)^ 
par V auqitetin. 

Alumine, 55,85 
Sîlîce, 12,60 
Chaux, i ,GG } 100,00. 

Oxide de fer, «4*^ 
Perte, 7* M) 

B* Celte espèce renfermant trois modifica- 
tions bien distinctes, qui ont chacune leurs varie- 
tés particulières, nous lit diviserons suivant ces 
trois sections. 

h Corindon hyalin (saphir), 

Transparence plus ou moins parfaite, cassure 
conehoïde éclatante dans un sens surtout, aspect 
vitreux. 

V ariè Hés de formes et de eoideurs. 
Corindon hyalin primitif. 

Ternaire. Un dodécaèdre à plans triangulaires, 
composé de deux pyramides. 

Assorti. Un dodécaèdre bipyramtdal , plus al- 
longé que le précédent. 

Vnilernaij-e. Le ternaire, dont les deux pyrami- 
des sont tronquées. 
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Prisrnaiiq.ue* En prismes hexaèdres réguliers. 

Dans cette sous-espèce les couleurs sont des plus 
belles et des plus variées. Ou y remarque surtout 
les suivantes : 

Incolore (vulgairement saphir blanc). 

Rouge de rose 1 t i * * i • ^ - A * n 

& > (vulgairement rubis oriental). 

Rouge cramoisi ) 

file u d'azur ^ (vulgaircnient saphir femelle et 

Bleu indigo ) saphir mâle). 

Jaune (vulgairement topaze orientale). 

F ert (vulgairement érneraude orientale). Cette 
teinte n'approche pas de celle de l'émeraude du 
Pérou. 

Violet (vulgairement amétbiste orientale). Tein- 
te généralement claire, mais très-variée pour la 
nuance. 

Laiteux (vulgairement saphir ou rubis calcédo- 
nieux). Un nuage légèrement laiteux, répandu dans 
toute la masse de la pierre rouge ou bleue. 

Chatoyant. Cet accident se remarque le plus 
souvent sur la variété indigo; il consiste en un 
chatoyement blanchâtre très-vif. 

Etoile ou astérie. Une étoile à six rayons d'un 
reflet chatoyant, sur un fond rosé ou azuré. 

Dichroïte^ d'une couleur par réflexion , et d'une 
antre par réfraction. Il ne faut pas confondre celte 
belle variété avec les corindons bicolores ou trico- 
lores qui présentent l'assemblage dans la même 
pierre de deux ou trois belles teintes bien tran- 
chées, comme jaune et rouge, bleuet jaune, etc. 
La plupart de ces belles variétés, qui ont une 
gi iiide valeur dans le commerce, nous sont appor- 
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tées de Ceylan et du Pégu , où on les trouve roulées 
dans le sable et le Ht de certaines rivières. L'on en 
trouve, mais fort rarement, dans le sable volca- 
nique d'Expailly, près de la ville du Puy, départe- 
ment de la Haute-Loire. 

IL Couindon harmophane (vulgairement spath 
adamantin). 

Tissu éminemment lamelleux, transparence im- 
parfaite ou nulle, couleurs impures. 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Corindon harmophane primitif. Facile à obtenir 
par la division mécanique. 

Basé. Un octaèdre irrégulier. 

Prismatique. Prisme hexaèdre régulier, dont les 
angles sont rarement nets. 

Laminaire. C'est la variété la plus commune, et 
celle que Ton pourrait confondre avec le feldspath 
de même apparence, si sa dureté ne lui permettait 
de rayer fortement le quarz. et de résister h l'action 
du feu du chalumeau. 

Fusiforme. C'est le dodécaèdre bipyramidal ex- 
cessivement allongé, et devenu tout-à-fait indéter- 
minable par l'absence de ses faces. 

Compacte. Les couleurs de ces différentes variétés 
sont peu éclatantes ; cependant Ton y trouve l'in- 
dice de presque toutes les belles teintes du saphir : 
c'est ainsi que l'on en trouve de bleues, de roses, de 
rouges et de jaunes, Viennent ensuite les teintes gri- 
sâtres, gris sombre, gris d'ardoise, etc. 

La plupart viennent de l'Inde; mais plusieurs 
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se sont également rencontrées en Europe, ainsi 
que nous le dirons bientôt à l'article de leur gi- 
sement. 

III. Corindon granulaire ferrifère (vulgairement 
émeril; smirgel de Werner). 

Cassure et contexture d'un grès fin micacé, ac- 
tion très-sënsible sur l'aiguille aimantée, ténacité 
excessive- 
La dureté de l'émeril est connue de tout le mon- 
de, et ce caractère, joint à quelques indices de 
cristallisation observées sur la substance en masse, 
auraient déjà suffi pour l'adjoindre à l'espèce co- 
rindon 7 si l'analyse n'était pas venue confirmer ces 
premières données, 

V ar tétés de tissus et de couleurs. 

Corindon granulaire je rrij ère. À grain serré. 

Lamellaire. Aspect qui est dû en grande partie 
à une addition de mica argentin. 

Couleur sombre , variant du gris blanchâtre au 
noir de fer. Quelques légères cavités présentent 
parfois des ébauches de saphirs roses, et cette ob- 
servation est due à M. de Bo union. 

Gisemen&i localités , usages. 

Les beaux corindons hyalius n'ont point encore 
été trouvés en place. On les rainasse à Ceylan dans 
le sable de certaines rivières, où ils sont mêlés avec 
d'autres substances plus ou moins précieuses. Ceux 
de France se rencontrent aussi dans un gîte ana- 
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logue, près de la ville du.Puy et dans un soi qui 

fut voleanisé. 

Quant aux variétés lamelleuses ou harmôpha- 
II es , elles font partie constituante des roches les 
plus antiques de la Chine, du Pégu, du Bengale, du 
Camate, du Thibct , du Malabar, et de plusieurs 
contrées curopénnes. Le granité de l'Inde, comme 
celui de Suède et du Piémont, paraît être sa gan- 
gue ordinaire. Il est accompagné de deux substan- 
ces qui semblent nouvelles, et auxquelles M. de 
Bournon a donné les noms AUtulianitc et de ftbiv- 
lite- 

Pendant long-temps on n'a connu que les corin- 
dons de l'Inde, niais depuis quelques années on en 
a trouve en Suède, dans le fer oxidulé de Gcllivara, 
sur plusieurs points des Alpes, et entre autres au 
Saint-Cotharddans les environs d'Àyrolo, dans des 
blocs détachés de granité sur là Moraine du glacier 
des Bois, près Charaouny; à Mozzo, commune de 
Bielcv, sur le .Mont-Baron, ainsi que dans le val 
Scisscra, au nord de Biel, nu sentier de la Fautg- 
çea en Piémont. Ici le corindon est d'un gris d'ar- 
doise clair, empâté dans une substance blanche 
qui a l'aspect du kaolin , mais qui pourrait bien 
n'être qu'une modification derindiunite ou de la 
fibrolite de M. de Bournon. 

Quant a rémerii le plus anciennement connu, il 
s'exploitait àNaxos, d'où il était porté en lest par 
les vaisseaux à Venise et à Jersey : dans l'un et l'au- 
tre lieu, on le pulvérisait, on le broyait dans des 
moulins d'acier, et on le préparait suivant diffé- 
rées degrés de finesse par des lotions et des précis 
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pités alternatifs ; ce qui a fait dire et répéter dans 
plusieurs ouvrages qu'il existait une exploitation 
d emeril ù Jersey- On en exploite aussi à Ochsen- 
liopf en Saxe, où il est accompagné de talc lami- 
naire et stéatite. 

Les belles variétés du corindon hyalin tiennent 
les places les plus distinguées parmi les gemmes ou 
les pierres précieuses, en raison de leur rareté, de 
la fraîcheur de leurs teintes, et du brillant poli que 
leur grande dureté leur permet de recevoir. Le co- 
rindon harmophane est employé dans l'Inde par 
les lapidaires pour scier et polir les pierres fines ; 
et le corindon hyalin lui-même étant plus pur que 
1 emeril, son énergie est beaucoup plus forte, Aussi 
a-t-on déjà cherché à utiliser celui de Piémont, 
pour aiguiser les cardes de la petite manufacture 
de draps de Chaînon nv, 

L emeril de Saxe, de Naxos et du Thibet sert à 
polir les corps durs , a tailler les pierres fines, elc. 
On trouvera les plus grands détails a ce sujet dans 
l'ouvrage où j'ai rassemblé l'histoire de tous les mi- 
néraux utiles, et de leurs nombreuses applications 
dans les arts (1). 

La réunion âans la même espèce, du saphir, du 
spath adamantin et de 1 emeril, est un des grands 
pas de la minéralogie moderne, et on le doit en 
grande partie aux travaux sub is de JL delioiu'noiK 
et aux mémoires qu'il publia sur ce point impor- 
tant. 



(i) Minéralogie appliquée aux arts, 5 vol. in-8% 6g, 
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ALUMINE COMBINÉE. 

DEUXIÈME ESPÈCE. 
ALUMINE SULFATÉE (vulgairement alun). 

Signalement* 

5e fondant sur un corps chaud dans son eau de 
cristallisation avec bruissement et boursouflement, 
saveur astringente. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Molécule iutégrante, le tétraèdre régulier* 

Cassure très- vitre use. 

Soluble dans neuf fois son poids d'eau froide, 
et dans moins de moitié de son poids d'eau bouil- 
lante. 

Analyse de l'alun artificiel par P^auffuetin. 

Sulfate d'alumine, 4 9 i 
Sulfate de potasse, j J 100. 
Eau de cristallisation, 44* 

Analyse de l'alun naturel de Freyemvald 
par Klaprotk. 

Al uni i ne i5,s5\ 

\rule sulfiirique, 77,00 f 

Potasse, o/i 5 î 99* * 

Fer oxidulé, 7>oS / 

Variétés de formes et de tissus. 

Alumine sulfatée primitive. La plupart des aluns 
du commerce se présentent en masses, où Ton peut 
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presque toujours observer des portions d'octaèdres 
plus ou moins volumineux* Souvent aussi ce solide 
est terminé par une arête au lieu d'une pointe; il 
offre quelques troncatures qui le font passer insen- 
siblement au cubo-octaèdre et au cube parfait, 

Fibro-soyeuse (vulgairement alun de plume). 
En fUamcns blancs réunis en faisceaux , qui ont 
l'aspect de la soie. 

Concrétionnêe mamelonnée. 

Amorphe. Les cristaux sont transparens quand 
ils sortent de la liqueur; mais bientôt ils se cou- 
vrent d'un enduit farineux qui leur enlève leur 
transparence. 

L'alun pur est incolore. Le rosé doit cette nuance 
à une très-légère dose d oxide de fer. 

GisemenSj, localités , usages. 

L'alun tout formé est assez rare dans la nature; 
mais les roches et les susbstances qui sont sus- 
ceptibles d'en fournir les élémens sont assez ré- 
pandues. 

L'alun natif ne se rencontre qu'en filamens et en 
eflloresccuces plus ou moins mélangées de sulfate 
de fer, qui se produisent souvent sur les mêmes ro- 
rlicH et dans le même lieu. L'une des grottes de l'île 
de Milo, dans l'Archipel grec, est devenue célèbre 
pâr lâ découverte de celte substance, ou plutôt par 
l'homme illustre qui la fit* C'est en effet à Tour- 
nefort que Ton doit cette observation rninéralo- 
gique. 

Quant aux roches qui renferment les principes 
constituans de l'alun, on les divise en deuXi sa- 
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voir : relie*; qui peuvent fournir l'alun sans addi- 
tion d alkaîû et celles qui manquant de ce prin- 
cipe ont besoin de cette addition pour donner nais- 
sance à ce sel , à moins que certaines circonstan- 
ces fortuites ne viennent compléter cette sorte de 
fabrication* 

Les roches de la Toi fa, qui ont été voleani- 
sées , et dont on vient de faire une espèce sous la 
dénomination (Va la ni m e s <<n v - .s If m va aient in e , 
appartient aux premières, et la plupart des schistes 
pyriteux se rangent parmi les secondes; carsouvent 
on est obligé d'ajouter a la lessive alumine use que 
Ion en retire une certaine dose de potasse ou d'am- 
moniac, pour en retirer de Talon proprement d-t. 
Enfin, il arrive aussi que le principe alkalin est 
fourni par certaines causes accidentelles , comme 
nous lavons déjà dit s et c est ce qui arrive dans les 
houillères embrasées de l'Aveyron, et dans celles 
du pays de Sarrebruek , dont les schistes calcinés 
nalurcllemeul donnent de l'alun pariait, parla sim- 
ple évaporation de l'eau qui les a lessivées, et Ton 
attribue ce complément de formation à l'ammoniac 
qui se dégage dans la combustion de la houille, 

La Hongrie ? les Etats romains, le pays d'Aubin, 
les environs de Sarrebrnck dans la Lorraine alle- 
mande, présentent de grandes exploitations d'a- 
lun; mais les manufactures où on le fabrique de 
toutes pièces se multiplient de jour en jour» 

Le plus grand usage de l'alun est celui de servir 
dans l'art de teindre les étoffes de tout genre; il 
fait la fonction de mordant , en Axant les couleurs 
d'une manière infiniment durable à la surface, ou 
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dans toutes les parties des tissus de tout genre. Ce 
sel est employé en chirurgie pour arrêter les hémor- 
ragies , et pour restreindre les chairs qui se bour- 
soufllent sur le bord des blessures : pour ce dernier 
usage, on emploie particulièrement de l'alun que 
Ion a Tait calciner sur un fer chaud. 



TROISIÈME ESPÈCE, 

ALUMINE SOUS-StLFÀTÉE (autrefois alumine native). 
Signalement. 

Dîssoluble dans l'acide nitrique sans efferves- 
cence r happant à la langue , saveur nulle. 
Pesanteur spécifique, 1,6. 

Tendre et doux au toucher, se coupant au cou- 
teau. 

Blanc mat. 

Analyse par Stromeyer. 

Alumine, 5d i 

Acide sulfuriquc, 2^ \ 100. 
Eau, 46 J 

Variétés. 

Ce minéral n'a point encore été trouvé cristal- 
lisé , mais seulement en masses peu volumi- 
neuses. 

Mamelonnée, Arrondie, lisse, ayant l'aspect et 
la consista nrc île ht craie. 
Pulvérulente* 
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Gi&emens et localités* 

L'alumine sous-sulfatée a été trouvée d'abord à 
Halle en Saxe ; on la prit pour de l'alumine pure, 
et son voisinage de la terre végétale fit présumer 
qu'elle pourrait bien n'être qu'un produit de l'art; 
la localité autorisait en quelque sorte cette pré- 
somplîou, mais depuis * -lie s'esl remontiic dans des 
terrains non équivoques, entre autres à Dolau en 
Saxe, où elle accompagne deslignites; à New-Haven 
en Angleterre, également associée au lignite; en- 
fin, sur la montagne de Bernon, près d'Épcrnay 
en Champagne. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 

ALUMINE SOUS-SULFATÉE ALKÀLINE (vulgairement 
pierre alu mineuse de la Tolla; alaunstcîn de Werner). 

Signalement. 

Odeur (V acide sulf ureux par une faible chaleur, 
et happànt alors à la langue avec un goût d'alun. 

Forme primitive, un rhomboïde légèrement aigu. 

Pesanteur spécifique, 2,75. 

Rayant la chaux carbonatée > rayée par la chaux 
fluatée. 

Cassure, inégale et vitreuse. 

Elle décrépite au chalumeau ; mais quand on la 
chauffe d'abord à la flamme ordinaire, elle répand 
une odeur sulfureuse. 
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Analyse par Cordier. 

Acide sulfurique, 55*49*> V 

Alumine» Sû,6M I ^ . 

n i „ > 100,000. 

Potasse, io,ofti / 

Eau et perte, i4,8oo î 

V ariétés de formes et de lissas* 

Alumine sous-su l fa têe alkaline primitive. 

Basée. 

Compacte. 

APPENDICE. 
Alumine sous-sulfatée silicif hi-e. 

Gisements y localités, usages. 

L'alumine sous-sulfatée alkaline se trouve en 
grandes masses homogènes sur différens points du 
globe , où Tact ion des volcans a laissé ses traces. 
Le gîte le plus connu et le plus anciennement ex- 
ploité peut-être, est la Tolfa dans les Etats romains, 
et à 14 lieues de la capitale. C'est de cette exploi- 
tation que provient tout 1 alun du commerce, connu 
sous le nom d'alun de Rome. Vient ensuite le gîte 
de Hongrie , qui est aussi en pleine exploitation, 
et qui fournit une quantité prodigieuse d'alun. 
Enfin, on doit à M. Cordier la découverte d'une 
roche analogue dans les monts Dor en Auvergne. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

ALI MINE FLIÀTÉE SILICEUSE (vulgairement topaze; 
topas» Y/emcr). 

Signalement. 

Electrique pàr la chaleur^ itif lisible. 
Forme primitive , l'octaèdre rectangulaire. 
Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 
Pesanteur spécifique, 5,53 à 5,56. 
Rayant le quarz, mais rayée par le rubis. 
Réfraction double. 

Cette substance s electrise par pression, par frot- 
tement et par chaleur; par ce dernier moyen, elle 
acquiert la double électricité , c'est-à-dire vitrée au 
sommet le plus compliqué, et résineuse a l'autre; 
enlin, les lames incolores conservent l'électricité 
pendant plusieurs heures. 

Analyse de la topaze du Brésil par Vauquelvn, 

Silice, a<j ) 

Alumine, 5o ( ^ 

Acide fliiorique, 19 j 
Perte, 2 j 

Variétés de formes* de tissus et de couleurs. 

Alumine fluatée silicieusc diheœaèd/ e.Un\msmQ 
à 6 pans , terminé par des pyramides culminantes 
composées de 2 faces principales et de 2 facettes 
additionnelles à une extrémité, et de l'autre par 2 
faces seulement. Toutes les autres variétés sont 
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composées de prismes à 8 pans, terminés par des 
sommets très-compliqués , mais dont Y un est tou- 
jours plus surchargé de facettes que l'autre. 

Cjdîndroïde. En longs prismes chargés de stries 
profondes et longitudinales , se cassant facile- 
ment en travers, et offrant un aspect terne à cette 
fracture: c'est l'ancienne pvenite d'Allenberg en 
Saxe, 

Prîsmatoïde. En prismes, dans lesquels on dis- 
tingue encore les indices de 4 P ans * ma ^ s ç \ m 
sont tellement surchargés de cannelures qu'il est 
impossible de les rapporter à aucune des variétés 
cristallines connues. Leur fracture transversale, qui 
est toujours assez facile , est nette et brillante. 

Laminaire. Ordinairement incolore. 

Les topazes sont assez variées en couleur; on 
remarque les teintes suivantes : 

Incolore, à?, Mina-ï\ova au Brésil, de Sibérie, 
de la, Nouvelle-Zélande et d'Ecosse (goutte d'eau 
des Portugais, esclaves des Indiens); se trouveassez 
souvent sous la forme de petits galets arrondis. 

Jaune roussâtre, plus ou moins vif, du Brésil* 
C'est cette variété qui change sa couleur en un assez 
beau rose quand on l'expose a la chaleur d'un 
bain de sable , ou à la combustion d'une enveloppe 
d'amadou; elle prend alors dans le commerce le 
nom de rubis du Brésil , et augmente beaucoup de 
valeur. 

Jaune de paille, en Saxe; devient incolore au 
feu. 

Verddire % de Sibérie. 
Bleu verdâtre, de Sibérie. 

8 
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Bleu pâle j de Jocays au Brésil, 
Blanchâtre , de Saxe. 

Quelques topazes ont présenté des aceidens de 
transparence assez remarquables; Ion a vu des 
cristaux transparens et bleu verdatre dans Tune 
de leurs extrémités , et opaque ou blanchâtre u 
la il Lie. 

Giscmens, localités, usages. 

La topaze semble appartenir aux roches de la 
plus antique formation : elle se trouve accidentel- 
lement dans quelques granités particuliers ; mais elle 
caractérise a elle seule la roche de Schneekenstein 
en Saxe, qui a sou analogue au Cornouailles en 
Angleterre, et elle accompagne le minerai de- 
tain, qui paraît être un des métaux les plus an- 
ciens, relativement aux autres : telles sont les to- 
pazes d'Ehrcnfriedersdorf en Saxe, de Schalcken- 
wald en Bohême. À ïNertschink , dans les monts 
Odontchclon, en Sibérie, on trouve les topazés 
associées au quarz hyalin , ;t lemcraude béryl, à la 
chaux fluatéc, à la tourmaline et à la lithotnargc. 
Quant à celles du Brésil, elles se trouvent à Capao, 
au-dessus de Villarica , dans la contrée de Minas 
Geracs; elles ont pour gangue une chlorite sehis- 
toïde. On en trouve aussi des cristaux qui traversent 
des blocs de quarz incolore. 

Les belles topazes orangées sont fort estimées 
dans le commerce de la joaillerie; celles qui sont 
incolores et d'une belle eau , le sont aussi, parce 
que , après le diamant et le saphir, ce sont elles 
qui ont le plus d'éclat. Quant aux topazes de 
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Saxe, elles ont beaucoup moins de valeur, et ne 
se montent guère à jour; on les place presque tou- 
jours sur un paillon, qui relève leur éclat", et donne 
de la vigueur à leur teinte naturellement très-pale. 
L une des plus belles topazes connues est dans le 
cabinet particulier du roi de France; son gros vo- 
lume , sa pureté et la richesse de sa couleur ue lais- 
sent rien à désirer. 

SIXIÈME ESPÈCE. 

ALI MINE FLLATÉE ALKALINE (kryolith de Worner). 
Signalement. 

Très-aisément fusible au chalumeau % en coulant 
sur la pince à la manière de lu glace , prenant l'as- 
pect gélatineux dans l'eau. 

Pesanteur spécifique, 2,95. 

Rayant la chaux sulfatée. 

Aspect légèrement nacré. 

Après avoir coulé au chalumeau, elle se couvre 
d'une croûte qui résiste. 

Analyse par V auquel in. 

Alumine, ai \ 

Soude, 5s \ 100. 

Acide iluorique et eau, 47 J 

V ariétes. 

Jusqu'ici Ton ne connaît point cette substance 
sous la forme de cristaux réguliers; elle ne s'est 
présentée qu'en masses laminaires ou fibreuses, 
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blanche, blanc jaunâtre et blanc brunâtre, seule- 
ment translucides, et offrant quelques reflets bril- 
la ns s qui sont les indices de sa forme primitive, 
mais qui n'a point encore pu être déterminée. 

Gisemens cl localités, 

La cryolitlie se trouve à Irikael, près de la baie 
d'Àrksut , dans le Groenland; elle est engagée , sui- 
vant M* Gicsecke, qui Ta observée en place, dans 
un gneiss, où elle est associée au quarz, au plomb 
sulfuré 9 au cuivre pyriteux et au fer spathique. 

Ce minéral est un des plus rares et des plus pré- 
cieux que Ton connaisse. Les échantillons qui pré- 
sentent les minerais ci-dessus indiqués, sont sur- 
tout du plus grand prix; car, pendant quelque 
temps, on a douté que cette substance fût naturelle : 
on la soupçonnait d être un produit de l'art. 



SEPTIEME ESPÈCE. 

ALU MIN E-HYDftO- PHOSPHATÉE (uavdlite ou hfât&~ 
gîliifé}. 

Signalement. 



Dissolubledâns les acides nitriques et suif iniques 
chauffes ? en répandant une vapeur qui cor/ode le 
verre. 

Pesanteur spécifique, 2,0. 

Eclat vitreux légèrement nacré- 

Infusible au chalumeau» mais les fragmens ex- 
posés à la flamme d'une bougie y blanchissent et 
deviennent friables. 
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Analyse far Bevzelius* 



Alumine, 


55,55 


Acide phosphoricjuc, 


55^4° 


lia u t 


2C80 


Acide iluorique, 


2,06 


Chaux, 


o,5o 


0 xi des de fer et manganèse, 


1,25 



Variétés. 



Alumine, hydro-phosphatée glohuli forme. Com- 
posée de petites aiguilles divergentes. 

Mamelonnée. Elle est d'un vert obscur, et se 
trouve sur une roche schisteuse à Tipperary en Ir- 
lande. 

Filamenteuse et blanche. Du Cornouailles. 
Gisemens et localités. 

On a découvert cette substance près de Barn- 
staple, dans le Devonshire, en Angleterre; sa gan- 
gue est un schiste. 

La variété filamenteuse se trouve près de Sainte- 
Àustlc, dans le Cornouailles ; elle a pour gangue un 
quarz, et accompagne l'urane oxidé. 

Au Brésil, on trouve aussi la wavellitc à Villarica ; 
elle y est en globules aciculaires, dont la surface est 
brune, et dont le centre est occupé par une espèce 
de cylindre de la même substance. Enfui, on Fa 
encore découverte en Irlande, en Bohême, sur un 
grès psammite , en Bavière, etc. 
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HUITIÈME ESPÈCE. 
ALUMINE HYDRATÉE (autrefois diasporc). 
Signalement. 

Un fragment exposé à la flamme* d'une bougie, 
pétille et se dissipe en une infinité de parcelles (fut 
brillent dans l'air. 

Pesanteur spécifique, 3,/|5. 

Rayant Je verre par ses parties les plus aiguës. 

Gris cendré. 

Analyse par Fauqueliiu 

Alumine, 80 j 
Eau, ij ) ion. 
Fer, 5 ) 

N. B* Ce singulier minéral, dont le gisemenl 
est inconnu, existe, dans quelques collections seule- 
ment, en masses composées de lames ctArviïigûes 
qui se séparent facilement; sa gangue est une ar- 
gile 1er rugi ne use. 

NEUVIÈME ESPÈCE. 

ALUMINE MAGNE SIÉE ou SPlNELLE(vulgairemcnlrubrH^ 

Signalement. 

Infusible, rayant fortement le quarz, rayé par le 
corindon* 

Forme primitive, l'octaèdre régulier- 
Molécule intégrante, tétraèdre régulier. 
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Cassure vitreuse, coachoïde dans la variété noire. 
Réfraction simple. 

Analyse du spineUe rouge par Vauqaeihu 

Alumine, 8^,47 \ 

Magnésie, 8,78 I 

Acïtle ciiromiquCj G^iSi ,0 °' 
Perle, 2,57 } 

P^arièlès de formes , de tissus et de couleurs. 

Spinelle primitif. L'octaèdre régulier , cunéi- 
forme, segminiforme, trapézien, transposé; toutes 
modifications de l'octaèdre dont la figure prédo- 
mine toujours. 

Granuli fi truie. Ce sont des cristaux plus'ou moins 
altérés par le frottement» 

Toutes les teintes de l'ancien spinelle se rap- 
prochent plus ou moins du rouge de rose ; mais 
les couleurs de la variété qui a été nommée pléo- 
naste pendant quelque temps, sont tout-à-fait op- 
posées à celles du spinelle, car il y en a, 

De verlj 

De bleu. 

De noir. Ce dernier est tout-à-fait opaque ou lé- 
gèrement verdâtre sur les bords des fragtnens les 
plus minces, 

APPENDICE. 

Spinelle zineifhv* Ce minéral ne s est encore 
présenté que sous la forme d'octaèdres réguliers, 
ou transposes, engagés dans un talc qui renferme 
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aussi du cuivre pyriteux , à Fahhm en Suède. Sa 
pesanteur spécifique est de 4?7 ca raison du zinc 
qu'il contient ; mais du reste ses principes et ses 
caractères le rangent à coté du spineile noir. Il 
est vert noinUrc avec un léger éclat métallique. 

Gisemens, localités, usages. 

Les spinelles du commerce viennent de Ccylan; 
on les trouve dans W sable d'une rivière qui des- 
cend des hautes montagnes situées vers le centre 
de File , et ils y sont mêlés avec des corindons 
saphirS, des toivrmalincjs des zircons, des grenats, 
des topazes. 

Jusqu'ici Ton n'a trouvé cette pierre en place 
que daus une roche que le Vésuve a rejetée, et qui 
ne parait point avoir été altérée par l'action du feu. 
Là les spinelles se présentent en cristaux noirs, 
verts ou purpurins, tapissant l'intérieur de petites 
cavités, ou implantés dans les diverses substances 
qui composent cette roche, tels que le mica vert 
foncé» le calcaire grenu. 

M- Suedènatiern a également trouvé à Aker eu 
Sudermanie, des cristaux bleuâtres, octaèdres, qui 
sont engagés dans une roche calcaire, et qui ont 
tous les caractères du spineile. 

Le spineile, considéré sons le rapport de sa va- 
leur dans le commerce des pierres fines* suit <lc 
fort près le corindon rouge , dit rubis oriental ; 
quand il est même d'un certain volume et d'une 
teinte vive, on ne balance point a le faire passer 
pour tel. 
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On distingue cette pierre fine en deux varié- 
tés, qui, chez les lapidaires, portent le nom de 
rubis spmeUe et de rubis balais* Le premier est 
eeîui dont la teinte est la plus riche et la plus vive; 
et L'autre j dont la nuance rosée se rapproche de 
celle que Ton procure a la topaze du Brésil en la 
brûlant : aussi cette ressemblance fait que Ton vend 
souvent pour des rubis balais de simples topazes 
brûlées; il est cependant fusé de la distinguer au 
moyen du caractère tiré de l'électricité par la cha- 
leur, qui est nul dans le vrai spinelle, et fort pro- 
noncé dans la topaze brûlée ou naturelle. 

Quant à sa comparaison avec le corindon rouge, 
on remarque que le spinclle, approché très-près de 
l'œil, parait au jour d'une simple nuance rosée; 
tandis qtie le corindon, quelles que soient la vivacité 
et la pureté de sa nuance, quand on l'examine a la 
manière ordinaire, prend toujours, quand on l'ob- 
serve très-près de l'œil, une teinte de violet pourpré 
très-sensible. 
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SIXIÈME GENRE. 
POTASSE (oxide de potassium des chimistes). 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

POTASSE NITUATKE (vulgairement ni ire ou salpêtre; n.i- 
lurlicher salpetor de AVerncr). 

Signalement. 

Fusant sur les charbons ardens, dont elle anims 
la combustion } saveur fraîche qui devient amère. 
Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire, 
3\on déliquescente, 

Soluble dans deux fois son poids d eau froide, et 
dans moitié de son poids d eau bouillante. 

• Analyse par Bevgmann. 

Potasse, 4 9 ) 

Àcidc sulfurique, 55 > 100. 
Eau de cristallisation, iS ) 

Variétés. 

La potasse nitratée ne se trouve point naturelle- 
ment en cristaux réguliers; on ne les obtient que 
dans les manufactures de salpêtre ou dans les labo- 
ratoires de chimie : leur forme est toujours pris- 
matique et pj^ramidée. On remarque les suivants: 

Potasse nitratée primitive. Un octaèdre rectan- 
gulaire. 

Dodécaèdre, Deux pyramides à 6 faces triangu- 
laires opposées base h base. 
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Basée. Cristaux plats, carrés et entourés d'un 
biseau. 

Trihcxaedre. Un prisme à 6 pans, et 2 pyramides 
à 6 faces. 

Aciculaire. En aiguilles confuses. 

Efflorescenle. En lilamens soyeux. 

La potasse nitratée pure est blanche et transpa- 
rente, ou au moins translucide. 

Gisemens, localités, usages. 

La potasse nitratée se forme journellement dans 
les lieux où des matières animales et végétales en- 
trent ensemble en putréfaction; c'est ainsi qu'on 
la trouve ordinairement à la surface des murs d'é- 
tables, d'écuries, de caves, dans le sol des bou- 
cheries et des caves . etc. Jl se trouve aussi certaines 
cavernes dont l'intérieur est en partie comblé par 
cette substance: telle est surtout la nitrière de la 
Mofetta en Calabrc. Plusieurs plantes contiennent 
ce sel tout formé, entre autres la famille des borra- 
ginéed en général, etc. 

On retire le salpêtre en grand, soit du lessivage 
des terres que l'on enlève à une certaine profon- 
deur dans le sol des endroits ci-dessus désignés, 
soit par celui des nitriercs artificielles ou des amas 
de matières végétales et animales, que l'on assem- 
ble a dessein et que l'on place dans les circonstan- 
ces les plus favorables à la formation de ce sel. 

Le principal emploi de la potasse nitratée, au- 
trement désignée sous les noms de nitre ou de sal- 
pêtre, est de servir a la fabrication de la poudre à 
canon , qui, comme on le sait, est un mélange de 
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nitre, de soufre et de charbon, dans des propor- 
tions qui varient avec la qualité de la poudre que 
Ton veut obtenir. 

Soumis à la distillation, le nitre sert à la fabri- 
cation de l'acide nitrique, plus connu sous le nom 
d eau forte. Enfin, la médecine en fait usage a pe- 
tite dose comme rafraîchissant et diurétique. 



SECONDE ESPÈCE. 
TOTASSE SULFATÉE (autrefois sel de duobus). 
Signalement. 

Saveur amère et désagréable , inaltérable à l'air. 

Forme primitive, rhomboïde un peu aigu, solu- 
blc dans seize fois son poids d eau froide, et dans 
deux fois son poids d'eau bouillante. 

Variétés. 

Potasse sulfatée dodécaèdre* Deux pyramides à 
G faces opposées base ù base. 

Prismatique* Un prisme hexaèdre. 
Massive. 

Gisement ci localité. 

Ce sel ne s'est encore rencontré qu'au Vésuve, 
en masses composées de couches superposées et 
stratiformes; leur surface est colorée par des nuan- 
ces verdàtrcs et bleuâtres, l'intérieur est blanc. Les 
variétés cristallisées sont des produits de Tari. 
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SEPTIÈME GENRE, 
SOUDE (oxidc de sodium des chimistes)* 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

SOUDE SULFATÉE (vulgairement sel de Glauber; Gkiu- 
bcrsalz de b erner). 

Signalement, 

Tres-efflorescente à tair et fusible a une faible 
chaleur en perdant plus de moitié de son poids. 

Forme primitive, l'octaèdre symétrique. 

Molécule intégrante, le tétraèdre symétrique. 

Saveur amère , fraîche et salée. 

Eclat vitreux dans les cassures récentes. 

Transparence parfaite quand le sel est pur et 
nouvellement cristallisé , car il s'effleurit prompte- 
ment à l'air, en perdant environ moitié de son eau 
de cristallisation . 

Analyse par Bergmann. 

Soude, s 5 } 

Acide sulfurirpie, 27J100. 
Eau, 48 J 

Variétés. 

Soude sulfatée primitive. Un octaèdre régulier. 

Aciculaiie. 

Cou ci ét ion n é< ï , 

Incriisiarite* 

Pulvérulente. 
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Gîsemens, localités, usages. 

La soude sulfatée se trouve ordinairement en 
dissolution dans ïeaû des fontaines qui a voisinent 
les salines ; elle se rencontre aussi en efflorescences 
neigeuses, a la surface de quelques roches schisteu- 
ses ou calcaires; elle est employée en médecine 
comme purgatif. Si Ton fait bouillir, pendant une 
demi-heure, dans une dissolution de sulfate de 
soude saturée à froid, une pierre d'appareil, dont 
on ne connaît pas encore la qualité , qu'on la fasse 
ensuite effleurir pendant quelques jours, en ayant 
soin de faire tomber les efflorescences avec quel- 
ques gouttes d'eau chaude , on sera certain que 
eette pierre pourra résister a la ^elée si cette épreu- 
ve ne la fait point tomber en grains, en miettes ou 
en feuillets; dans le cas contraire, on devra la re- 
jeter comme étant gelive. Jusqu'ici le sulfate de 
soude est le seul sel qui ait rempli cette condition. 



DEUXIÈME ESPÈCE- 
SOUDE &1UIUATÉE (hvdrocliJorate de soude des chimis- 
tes; vulgairement sel gemme). 

Signalement. 

Saveur salée par ejccel/cncc. 

Forme primitive, le cube. 

Molécule intégrante, idem. 

Soluble dans 1 eau, à chaud comme a froid. 

Réfraction simple. 
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Lc sel marin décrépite au feu, le sel gemme s y 
fond. 

Analyse par Bergmann. 

Soude 4 4 2 J 

Acide murialique, > 100. 
Eau, 6 ) 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Soude mwiaîée primitive. En cubes plus on 
moins parfaits, naturels ou obtenus par la division 
mécanique. 

] 11 fwulibuli forme. En petites trémies de quelques 
lignes de large, composées de cubes dont un seul 
forme le fond ou le point de départ des cadres tou- 
jours croissans qui sont venus s adapter les uns aux 
autres. C'est le produit d'une évaporation lente, et 
cette cristallisation a lieu à la surface du liquide. 

Laminaire. 

Lamellaire. 

Capillaire. 

Fibreuse. 

Mamelonnée. 

On trouve ces diverses variétés , 

Incolore. 

Rouge. 

Bleue. 

Verte. 

Violette. 

Et blanchâtre. Celle-ci est la plus commune. 

Quant aux degrés de transparence, rarement on 
trouve la parfaite limpidité, mais le plus souvent, 
la demi-transparence nébuleuse. 
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APPENDICE. 

Soude muriatèe cuprifère. Elle esl colorée en vert 
par le cuivre, et se trouve au Vésuve. 

GisemenSj localités, usages. 

La soude muriatée est très-répandue dans la na- 
ture, et sous trois états dilïércns. 
« En masse. Dans le sein de la terre, d'une éten- 
due souvent très-considérable. 

Disséminée* Dans certaines roches argileuses ou 
à la surface du sol des déserts. 

Enfin 5 en dissolution. Dans les eaux de la nier et 
d'un grand nombre de sources souterraines. 

Les niasses de sel gemme les plus célèbres, sont 
celles de Pologne et^articulièrement de \\ eilieseka. 
11 en existe des couches fort étendues en Angle* 
terre; et dernièrement on vient aussi d en découvrir 
de fort belles en France, à. Vie, département de la 
Meurthe; enfin, la montagne de sel de Cardone 
est célèbre en Espagne. Les sources et les rocs sa- 
lés abondent en Bavière et en Tyrol , et les plaines 
immenses de l'Asie sont tellement imprégnées de 
sel, qu'on peut l'en retirer abondamment par le 
lavage; et c'est en raison de cette même abondance 
que l'eau douce est si rare dans ces contrée^. Le 
sel gemme est généralement accompagné par la 
chaux sulfatée, le soufre et l'argile. Souvent, les 
roches qui l'accompagnent sont pénétrées de corps 
organisés, ce qui rattache cette substance à la for- 
mation des terrains secondaires ou au moins de 
transi! ion. 
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La mer, enfin, est le plus vaste et le plus iné- 
puisable de tous les dépôts de sel; il n'y est pas 
pur, il est vrai, mais tel qu'on l'en retire, il est 
susceptible de servir à tous les usages auxquels 
nous l'avons appliqué. Excepté le sel gemme, qui 
ne demande pas d'autre préparation que d être é- 
crasé ou égrugé pour entrer dans le commerce , 
tout celui qui se retire des rocs et des sources sa- 
lés, s'obtient par 1 evaporation du liquide, dont on 
augmente préalablement le degré de salure par 
une évaporation artificielle, qui consiste i\ diviser le 
liquide à l'infini, à lui faire présenter une grande 
surface à l'air, et à l'exposer, autant que possible, 
à un courant qui hâte levaporation et abrège infi- 
niment le travail de la chaudière. Quant au sel 
marin, tout le monde sait qu'il s'obtient par l'éva- 
poration naturelle de l'eau de mer, que l'on intro- 
duit dans les cases des marais salans, et au fond 
desquelles le sel se précipite à mesure qu'il se cris- 
tallise. 

Outre les salaisons et les usages domestiques du 
sel, qui absorbent cependant la plus grande partie 
de celui qui se fabrique journellement, nous cite- 
rons l'emploi qui s'en fait maintenant pour la fa- 
brication de la soude, celle de l'acide muriatique 
oxigéné ou chlore, pour le blanchiment artificiel 
des fils, des toiles, de la cire et du papier, etc. Le 
sel est certainement l'une des substances les plus 
utiles que nous connaissions; mais il est si répan- 
du dans la nature, que son abondance répond par- 
faitement à nos besoins. 
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TROISIEME ESPÈCE, 

SOUDE BÛRATÉE (vulgairement bornx). 

Signalement 

Saveur analogue à celle du savon , fusille en 
une masse très-$poiigtcuse et tres-boursoufflée , qui 
se convertit en un bouton de verre. 

Forme primitive, prisme rectangulaire oblique. 

Molécule intégrante, idem. 

Cassure ondulée et brillante. 

Jetée sur les charbons artlens, elle se boursoufïle 
avec bruissement, et augmente trois ou quatre fois 
de volume. 

Réfraction double. 

Analyses par Kiaprolh. 



Acide borique, 57,0 
Soude, 

Eau, 4/>o 



100,0. 



. Variétés. 

Soude boratée petïhexaèdre. Un prisme hexaèdre. 

Perioctaïdre. In prisme octogone. 

Dihexaedre. Un prisme hexaèdre, dont deux 
bords opposés des bases sont remplacés par une 
facette oblique. 

Ces cristaux sont des produits de Fart. On ne 
trouve la soude boratée dans la nature qu en mas- 
ses informes et impures, qui ont besoin d'être épu- 
rées, Dans l'état naturel, ce sel est blanchâtre et 
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verdàtre; relui du commerce est incolore, farineux 
à sa surface et d'un aspect gélatineux. 

GiscmcnSi tocalitê$% usages. 

L on ne connaît point encore bien le gisement 
du borax; il y a une sorte de mystère répandu sur 
les lieux d'où on le retire, sur la manière dont il 
se forme et sur les moyens employés pour l'extrai- 
re. On s'accorde assez généralement a le considérer 
comme un produit naturel aidé parfait, à la ma- 
nière du salpêtre; mais cependant on assure qu'il 
se trouve tout naturellement formé au Thibet, en 
Perse, a Ceylan , dans la grande Tartarie et même 
en Saxe. Le borax, tel qu'il arrive de l'Inde, n'est 
point pur; celui de Perse est en grands cristaux 
recouverts d'un enduit gras qui paraît y avoir été 
mis à dessein; celui de la Chine paraît plus pur; 
enfin, tous ces borax demandent à être affinés, et 
c'est un secret qui a été long-temps la propriété des 
Hollandais. Aujourd'hui, on affiné le borax en 
France tout aussi bien qu'en Hollande. 

Le borax, nommé tenckal par les Indiens, et 
bourach par les Arabes, est employé dans l'orfè- 
vrerie et la bijouterie, pour souder et brascr les 
métaux les uns avec les autres; dans la docimasie. 
pour aider a la fusion des minerais, et dans l'art de 
fabriquer le verre, a très-petites doses, également 
pour hâter la fusion des matières contenues dans 
les pots. 
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QUATRIÈME ESPÈCE, 

SOUDE CARBONÀTÉE (vulgairement natron; naturliches 
minealkali de, AYerner), 

Signalement, 

Saveur mineuse, dissûluble avec effervescence 
dans V acide nitrique > verdissant le sirop de vio- 
lette. 

Forme primitive, l'octaèdre rliomboïdah 
Soluble dans le double de son poids d'eau froide 
et dans un poids égal d'eau bouillante. 
Très-ciïloresccnt par Faction de Tain 

Analyse de l'a soude carùonatée de Suhcna en 
Afrique y par Klaproth. 



100,0. 



Soude, 07,0 

Acide carbonique, ùH>o 

Eau, 22,5 

Soude sulfatée, 2,5 

Variétés* 



Soude carbonatëe primitive. In octaèdre très- 
allongc. 
A ciculaire. 
Pulvérulente. 

Les cristaux de soude carbonatée sont des pro- 
duits de Tari. On ne la trouve dans la nature qu'en 
aiguilles, qui tombent bientôt en poussière; sa cou- 
leur est blanchâtre et ses cristaux sont translucides. 
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GisemenSy localités, xisages. 

La soude carbonatée abonde en Egypte, et par- 
ticulièrement dans le bassin des lacs natron. Sui- 
vant Berthollet , elle s'y forme journellement par la 
décomposition du muriate de soude qui existe dans 
les mêmes eaux, au moyen de la chaux carbonatée 
qui s'y trouve aussi; de là, double échange de ba- 
se et d'acide ; formations simultanées de carbonate 
de soude qui cristallise, et de muriate de chaux 
qui reste en dissolution. Ce sel se trouve aussi dans 
le sol de la vallée où sont situés ces lacs , ainsi que 
dans plusieurs plaines de la Hongrie, où il sort du 
terrain sous la forme d'aiguilles et d'eiïlorescences. 
C'est aussi sous cette même forme qu'il se présente 
à la surface des murailles de certains édifices, 
comme nous l'avons vu à l'égard du salpêtre; en- 
fin, il existe .tout formé dans certains végétaux, et 
particulièrement dans les salsola et salicornia, qui 
fournissent, par (Incinération, la soude d'Alicaute, 
qui est si estimée d;;«ns le commerce. 

Les principaux usages de la soude carbonatée 
sont d entrer dans la composition du verre, et de 
former avec l'huile la base des savons durs. On 
en fait usage en médecine, et les eaux de Vichy 
lui doivent une partie de leurs propriétés médica- 
menteuses. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

SOUDE NITRATÉE (autrefois oître cubique). 

Signalement. 

Fusant sur les chûtbons^ mais moins vivement 
a ue la potasse nitralée. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 
Pesanteur spécifique , 2,09. 
Très-tendre. 

Soluble dans trois parties d'eau froide et dans 
autant d eau chaude, 

Saveur fraîche, un peu amère- 

S'électrisant résineusement par le frottement 
quand elle est isolée. 

Gisement et localité, 

Suivant M* Rivero, minéralogiste péruvien, la 
soude nitratée se trouve près du port de Yquique, 
district d'Atacama au Pérou, où elle forme des 
couches plus ou moins épaisses, recouvertes et 
mélangées d'argile, et d'une étendue de plus de 
5o lieues. 

SIXIÈxME ESPÈCE. 
G LAI BU JUTE. 

Signalement. 

Perdant sa transparence et devenant laiteuse 
dans Veau. 

Forme primitive, le prisme rhomboïdal oblique. 
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Pesanteur spécifique, 2,73. 

S electrisant résineusement par le frottement, 
surtout quand on isole le fragment que Ton éprouve. 

Décrépitant au premier coup du chalumeau, 
mais se fondant en émail blanc. 

L'effet de l'eau sur le glauberite ne pénètre point 
jusqu'au centre, a moins que le cristal ne soit fort 
petit. On peut ordinairement enlever l'espèce de 
croûte blanche et terne qui se forme, et Ton trou- 
ve au centre une partie qui est encore transparente. 

An aii) se par Brongniart. 

Soude sulfatée anhydre, 5l ) 
Chaux sulfatée anhydre, 4 9 j 

Variété. 

Glauberite primitif. Cristaux prismatiques obli- 
ques. 

Ces cristaux sont ordinairement très-aplatis, d'u- 
ne transparence et d'un blanc jaunâtres. 

Gisement et localité. 

On doit la connaissance du glauberite à M. Du- 
méril, qui le trouva à Yillarubia. près d'Ocanna, 
dans la iNouvelle-Castillc, où les cristaux sont en- 
gagés dans des masses de soude rnuriatée laminaire. 
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HUITIÈME GENRE. 
AMMONIAQUE (oxide d'ammonium ?) 



PHEMI ERE ESPECE, 

AMMONIAQUE SULFATÉE (vulgairement sel secret de 
Glauber}. 

Signalement. 

Volatile, en partie seulement , par V action du 
feu. 

Soluble dans une quantité d'eau froide doubla 
de son poids, et dans une quantité égale au sien 
d eau chaude. 

Analyse par Kirwan, 



Ammoniaque, 29*70 

Acido sulfuriquc, 60,70 

Eau, 1 4 j 1 û 

Perte, o ? 44 



> J 00,00. 



Gisemens et localités. 

On n'a encore trouvé ee sel que sous la forme de 
concrétions ou d'cfllorescenees pulvérulentes, soit 
dans certains Lagon i de la Toscane, soit à la sur- 
face de la terre et dans le voisinage des fumerolcs 
de l'Etna. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

AMMONIAQUE MURIATÉE ( vulgairement sel ammoniac; 
nalurliclier sulmiak). 

Signalement. 

Complètement volatile sur les charbons ardens. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Saveur urineuse et piquante. 

Légèrement flexible, quand on agit sur un frag- 
ment mince et allongé. 

Soluble dans six fois son poids d'eau froide, et 
à peu près dans son poids d eau bouillante. 

Refroidissant sensiblement l'eau dans laquelle 
on le dissout 

A na lyse. 

Ammoniaque, 4° ) 
Acide muriatique, Sa > 100. 
fcau, 8 J 

V ariétés de formes et de tissus. 

Ammoniaque muriaiée primitive. Un octaèdre 
régulier. 

Concrétionnée plumeuse. En petites aiguilles qui 
paraissent être composées d octaèdres implantés. 

Striée. En masses dont le tissu est composé d'ai- 
guilles serrées les unes contre les autres, et qui 
sont souvent sinueuses. 

Les cristaux obtenus par l'art, les masses qui ré- 
sultent des opérations chimiques par lesquelles on 
forme ce sel de toutes pièces, les aiguilles et les 
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concrétions naturelles enfin, sont pour l 'ordinai- 
re .cl f uii blanc grisâtre tirant sur la couleur cendrée. 

Gisent en$) localités, usages. 

On trouve l'ammoniaque muriatée dans le cra- 
tère de certains volcans en feu. Il y existe des mas- 
ses plus ou moins considérables qui sont quelque- 
fois l'objet d'une récolte lucrative pour leshabitans 
voisins de ces grands laboratoires. En Perse et chez 
les Kalmouks s on la rencontre a la surface du sol, 
en efflorescences neigeuses mélangées d'argile. 

En Belgique, on fabrique le sel ammoniac en 
brûlant dans les mêmes fours, et tout à la fois, des 
os, de la houille, de la suie et du muriate de sou- 
de. La houille et les matières animales fournissent 
la base, et la soude muriatée cède l'acide. 

En France et a Paris même, il existe des fabri- 
ques de ce même sel, que Ton obtient à peu près 
parles mêmes procédés, en utilisant une partie 
des immondices de celte grande ville. 

Enfin en Egypte, où Ton manque de bois, les 
Arabes et les habitans du désert brûlent la fiente 
de leurs chameaux mêlée avec la paille, et la suie qui 
provient de cette combustion renferme une gran- 
de quantité d ammoniaque que Ton ramasse avec 
soin par sublimation, et ce sel, sous la forme de 
pains ronds et plats, est versé dans le commerce. 

Les principaux usages de l'ammoniaque muria- 
tée sont de servir a décaper les métaux et de dis- 
poser leur surface, en les désoxidant, à. recevoir un 
autre métal et à s'y souder complètement. C'est 
ainsi qu'on en fait usage dans la fabrication du fer- 
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blanc, en préparant les lames de fer à recevoir la 
couche d etain qui doit les recouvrir. 

Les teinturiers la réclament aussi dans plusieurs 
circonstances, et elle donne au plomb doux la pro- 
priété de se granuler; enfin , elle est employée avec 
succès comme l'un des meilleurs réfrigérons connus. 

tPPENDICE A LA SECONDE CLASSE. 
ORDRE r \ iq\ e 

SI Lie E. 

SILICE LIBRE. 

QUARZ (réunissant toutes les variétés du cristal de roche , 
de l'agate, du silex et du jaspe). 

Signalement 

In fusible au chalumeau, insoluble dans les aci- 
des j rayant toujours le verre. 

% I. quarz hyalin (i) (vulga iremcnt cristal de 
roche; berg krystall de ^Verner). 

Forme primitive, un rhomboïde légèrement ob- 
tus, que Ton obtient assez facilement par la per- 
cussion. 



(1) Le nombre des modifications que l'espèce quart fournil 
à l'observation , a engagé M. Haûy à la sous -diviser en 4 
sous-espèces : le quai/, hyalin, le quarz agate, le quarz rési- 
nite , et le quarz jaspe. Malgré celte diversité , le signalement 
qui est en lete du quarz hyalin est applicable aux trois autres 
sous-divisions. 
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Pesanteur spécifique , 2,0/j. 

Etincelant sous le choc de l'acier. 

Réfraction double a un degré moyen. 

Phosphorescent par la collision, dans l'obscurité, 
en répandant l'odeur de pierre à fusil. 

Cassure vitreuse. 

Analyse du attavz violet, par Rose. 

Silice, 97»5o j 

Alumine, o,s5 I 

Fer oxidé, o,5o>ioo,oo* 

Manganèse oxidé, o,s5 I 

Perte, 1 S>a j 

Variétés de formes et de tissus. 

Quotz hyalin primitif. Est assez rare. 

Dodécaèdre. Deux pyramides hexaèdres opposées 
baseàbase, et formant un dodécaèdre a faces trian- 
gulaires. 

Prisme. Cette variété , la pins commune de 
toutes , est extrêmement rare à rencontrer entière 
et parfaite; je ne l'ai même vue telle que parmi les 
cristaux qui proviennent des carrières de marbre 
blanc de Came, autrement elle est toujours in- 
complète ou modifiée. Dans son état parfait, elle 
se compose d'un prisme hexaèdre, terminé à cha- 
que extrémité par une pyramide à six faces trian- 
gulaires. Toutes les autres variétés dérivent de celle- 
ci , et n'en diffèrent que par des facettes addition- 
nelles ou par des modifications des faces ou des 
pans qui prennent quelquefois un accroissement 
démesuré aux dépens des faces ou des pans adja- 
cens ; un de ces accidens le plus commun est celui 



DE MINÉRALOGIE. 141 
qui résulte de 1 extension extrême d'une seule des 
faces de la pyramide, qui donne au cristal l'appa- 
i , i icc d'un prisme à base oblique. J'ai déjà dit que 
a - sortes de ehangemens dans les dimensions des 
formes ne dérangeaient en rien la constance de 
leurs incidences respectives. 

Lamini forme. En lames isolées qui semblent a voir 
été moulées dans les fentes d'une substance qui a 
été détruite ensuite. 

Lammaire. Des sablonnières de Paris, en cailloux 
roulés. 

Sublaminaire. Bleu foncé d'Abo en Sibérie. 

Aciculaire radié. Des environs d'Angers, 

Fibreux. 

Concrélionné. 

Botrroide 

Géodiquc. 

Perlé y fis tu la ire ou mamelonné (millier glass). 
Des environs de Francfort, d'Expailly près du Puy, 
des environs de Bézicrs , a la Bégude de Jordy, 
département de l'Hérault, de Santa-Fiora en Tos- 
cane, etc. 

Ondulé. Ayant l'apparence du verre fondu qui 
a coulé , du Cap de Gâte en Espagne. 

Moiré. Nouvelle variété qui se présente en cail- 
loux roulés dans le psammite du bassin de la Yé- 
y.cie, département de la Dordognc, et qui se fait 
remarquer par les reflets intérieurs et satinés que 
l'on observe surtout au soleil. Sa couleur est le gris 
de cendre, et sa transparence est nébuleuse. 

Massif. On peut comprendre dans cette variété 
tous les quarz hyalins qui n'affectent aucune forme . 
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et qui se trouvent en assez grandes masses ou en 
filons puîssaus, tels que le quarz rose du Bolstein , 
près Darmstadt, celui de Passaw et de Kabenstein 
on Bavière , le quarz fétide des environs de îNantes , 
celui qui est bleuâtre et que Ton trouve à Baudem- 
neis en Bavière, etc. Parmi les quarz massifs s fl 
faut encore ajouter l'hématoïde sinople, dont h 
couleur est le rouge fonce joint à un aspect luisant; 
le quarz rubigineux qui se présenta en masses 
assez, considérables aux environs de Saint-Lazare, 
près Terrasson , département de la Dordogne, mais 
dont les fissures sont tapissées de très-petits cris- 
taux de quarz opaque très-nets, et pourvus de leurs 
deux pyramides, etc. , etc. 

Granulaire. Servant de gangue au disthène. eu 
Espagne. 

Subgmnulaire. La plupart des cailloux rouléj 
qui se trouvent dans les terrains dailuvion des en- 
virons de Lyon , et en place à la montagne du 
Boule, près Cherbourg. 

dossier (hnrnstcm de W.). Cassure terne, of- 
frant souvent des joints droits, qui se séparent fa- 
cilement, noirs, brun jaunâtre, ou brun rougeâtre, 
du mont Vautier, près Servoz en Savoie. 

Compacte massif. Cassure terne et inégale, des 
environs de la Garde-Fraînet s département du Van 

Àrenacê* C'est le sable ou sablon dont le type se 
trouve dans les plaines du Désert et dans la forêt de 
Fontainebleau ; chaque grain est un fragment de 
quarz hyalin. 

Farineux. En sable excessivement fin , nouvel- 
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liment découvert par M. Andréa dans les ocrières 
de Vierzon, département du Cher. 

Pseudomorphiquc. Cette variété comprend tous 
les corps organisés qui se trouvent changés en 
quarz, tels que certaines coquilles, quelques our- 
sins, certains bois, etc. Ils sont au reste beaucoup 
plus rares que les bois agatisés et changés en jas- 
pes, avec lesquels il ne faut pas les confondre. Le 
quarz hyalin s est quelquefois moulé sur des cris- 
taux qui appartiennent à diverses autres subs- 
tances, telles que la chaux carbonatée, la chaux 
sulfatée, etc. , etc. 

Variétés de couleurs et iCaspect. 

Quarz incolore. (C'est le cristal de roche propre- 
ment dit de l'ancienne minéralogie et des gens du 
inonde). En cristaux isolés, ou groupés en fragmens 
irréguliers, qui ne sont que des cristaux mutilés , 
en galets arrondis par le frottement. 

Violet (vulgairement améthiste). Les beaux 
améthistes sont d'une belle teinte également ré- 
pandue dans toute la masse de la pierre. Les plus 
estimés viennent du Brésil; il s'en trouve aussi en 
Allemagne, dans les montagnes de Murcie en Es- 
pagne, et en Auvergne aux environs de Brioudc. 

Bleu. Bleu de lavande d'Espagne* 
Bleu sombre. Du Brésil. 
Blcuverdâtre. Idem. 

Jaune. Jaune de paille, passant au jaune miellé, 
en grosses masses irrégulières qui présentent des 
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espèces de stries contournées dans leurs cassures; 

du Brésil, 

Orangé brunâtre. Produit un bel effet quand il 
est poli ; du Brésil. 
Jaune brunâtre. 

Enfumé (vulgairement cristal brun, ou diamant 
d'Àîençon ), Des aiguilles qui entourent le Mont- 
Blanc. 

Gris obscur* 

Jlémafrïde. En cristaux nets, opaques, d'un 
rouge sombre (vulgairement hyacinthe de Com- 
postelle). 

Rub gineux. Même aspect et même forme, avec 
la couleur de l'ocre jaune. 

/ art obscur. 11 doit sa couleur à une substance 
étrangère qui est interposée* 

Laiteux. 

Noir, En cristaux souvent bien réguliers . mais 
peu volumineux» 

Parmi les accidens de lumière, on remarque 
particulièrement : 

Le quarz gi ; ra$ol 9 dont le fond laiteux laisse 
échapper des reflets bleuâtres et aurore; de Sibérie, 
fort rare. 

ChatojaiiL M. Cordier s'est assuré que les reflets 
satinés de cette variété sont dus à des filamens 
soyeux d'asbeste interposés dans son intérieur., Le 
quarz chatoyant qui porte le surnom d 'œil de chat 
dans le commerce, se trouve a Madagascar, à Ceylan 
et sur la cote du Malabar. 

Gras. Sa surface semble frottée ou enduite d'un 
corps gras. 
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Aventuriné ( vulgairement aventurine). Couleur 
brune ou grise, souvent rougeâtre a l'extérieur des 
masses, et blanchâtre au centre , composée de par- 
ties brillantes qui scintillent en renvoyant à l'œil 
des reflets vifs, jaunes ou blancs, qui sont dus h 
des fissures ou à des lames quarzeuses plus pures 
et plus vitreuses que le reste de la substance. Cette 
variété a beaucoup de rapports avec certains grèS 
micacés, mais elle ne doit cependant être confon- 
due avec ces roches arénacées. Se trouve à Nantes, 
dans la grave des environs de Bordeaux, en Péri- 
gord, etc. 

Irisé. Accident produit sur le quarz hyalin, soit 
par une fissure naturelle, ou par un étonnement 
résultant d'un choc. 

s/érO'hj dre. Quelques morceaux de quarz ren- 
ferment une goutte d'eau et une bulle d'air qui se 
meuvent dans une cavité à la manière de la bulle 
du niveau. Ces échantillons sont assez rares. 

Divers minéraux se trouvent engagés dans l'in- 
térieur des cristaux les plus limpides, et sont sou- 
vent recherches par les amateurs de ces sortes d'ac- 
cidens. C'est ainsi que l'on y trouve, 

Lasbcste y en Dauphiné. 

TJaniiantholdc. a Chamouny. 

Le titane rouge, au Brésil (cheveux de Vénus). 

Le manganèse, ù Madagascar, 

Le fer oxidulé , en Sibérie. On le taille et on le 
polit à Moscou, et il y porte le surnom de flèches 
d'amour. 

Le fer alibis te 9 en Qisan. 

J a pyrite de fer, idem. 
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L'or natif, à la Gardette en Oîsan. 

Enfin lepidote, la chloride, la tourmaline, la 
topaze, la baryte, etc. ? etc. 

Giscmens. localités et usages du quarz hyalin. 

Le quarz hyalin ne forme point de montagnes 
entières a lui seul ; mais il est tellement répandu 
dans la nature et il entre dans la composition d'un 
si grand nombre de roches et d'alluvions, qu'il 
joue certainement Tun des principaux rôles dans la 
constitution du globe. 

Le quarz hyalin forme de grands filons qui tra- 
versent les roches primordiales ; souvent il est seul * 
mais souvent aussi on le voit associé à une foule de 
minéraux ou de minerais rares et précieux. Quand 
il est pur, il arrive que ces grandes veines quar- 
zeuscs offrent des poches ou des fours dans leur 
intérieur, qui sont tapissés de cristaux réguliers plus 
ou moins volumineux et plus ou moins parfaits ; 
leur surface est ordinairement couverte d'une cou- 
che couleur de rouille qui cache leur limpidité, 
mais dont il est aisé de les dégager. Le Valais, la 
Suisse , la Savoie et le Dauphiné sont les contrées 
d'Europe où Ton rencontre les plus riches liions de 
quarz ; mais le Brésil ♦ Madagascar et quelques can- 
tons de la Sibérie produisent des masses ou même 
des cristaux de quarz qui surpassent de beaucoup 
en volume tout ce qui se trouve habituellement de 
plus remarquable en ce genre dans nos Alpes. 

Le quarz hyalin en grains irréguliers fait partie 
essentielle des roches granitiques; il constitue tou- 
jours au moins le tiers de leur masse : que Ton 
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juge d'après cela, en considérant la hauteur, l'é- 
tendue et le nombre des chaînes granitiques, quelle 
est l'importance de ce minéral dans ce genre de 
formation seulement; maintenant si Ton considère 
ce même quarz dans les terrains d'alluvion, et sur- 
tout dans le sable qui forme le sol mobile des grands 
déserts de l'Afrique et de l'Asie, on se convaincra 
de nouveau qu'il joue certainement encore là le 
rùle essentiel et principal. 

Enlin, je ne connais aucune formation où le 
quarz, hyalin soit absolument étranger, et certai- 
nement c'est la gangue la plus générale que l'on 
connaisse, et il serait- peut-être assez difficile de 
citer un minerai qui ne lui soit jamais associé. 

Le quarz hyalin incolore de belle qualité s'em- 
ploie dans la bijouterie; on en fait des vases qui 
sont d'autant plus précieux que leur volume dé- 
passe la grosseur ordinaire des masses de quarz. 

Quant aux variétés colorées, elles remplacent les 
gemmes dans la bijouterie commune, et atteignent 
elles-mêmes une assez grande valeur quand leur 
volume, leur pureté et leurs couleurs sont remar- 
quables ; parmi celles-ci, la variété violette est une 
des plus recherchée. 

Nous possédons un grand nombre de gravures 
antiques qui ont été exécutées sur améthiste. 

Le quarz, à l'état de sable, entre dans la com- 
position du verre et en forme réellement la base. 

Le cristal du commerce, qui est si remarquable 
par sa pureté et la diversité des objets qui sont exé- 
cutés avec cette belle matière, n'est lui-même qu'un 
verre plu$ parfait, dont la base est encore le sable 
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quarzeux le plus pur. Le sable et les graviers de 
nos rivières sont en grande partie composés de 
fragment de quarz; aussi sont-Us employés dans la 
fabrication du verre noir, et sont-ils recherchés 
pour la confection du mortier et des ciinens com- 
muns , dont la base est toujours le sable et la 
chaux, 

APPENDICE. 

Quarz hyalin cafcarijvre (autrefois conit). Rayant 
le verre, soluble en partie dans l'acide nitrique, 
couleur grisâtre, aspect et cassure ternes, excepté 
dans les points où il existe des lamelles de chaux 
carbonatée, interposées dans la masse. 

§ IT. O UA TtZ À GATE. 

Cassure ordinairement terne, quelquefois légè- 
rement luisante, avec quelques petites écailles ana- 
logues à celles qui se l'ont remarquer dans la frac- 
ture d un morceau de cire, rarement tout-à-fait 
opaque, presque toujours translucide. 

Analyse du quart affale çarnalvw % far 
Trom$dor(j\ 

Silice, 



nlioe, 99 ) 
Perte, 1 j 



100, 



On remarquera sans doute avec quelque raison 
que le principe colorant n'entre pour rien dans les 
parties constituantes de la cornaline. 
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Variétés. 

Qiifirz agate calcédoine. Transparence nébu- 
leuse; couleur plus ou moins laiteuse, avec une 
teinte de jaune ou de bleuâtre. 

La calcédoine se présente ordinaireaient en 
masses mamelonnées à leur surface, ou composées 
de petites stalactites assez courtes; d'autres fois elle 
se forme en petites couches peu épaisses; et enfin 
en gouttes analogues, pour la forme, à celles du 
mû figé- U en existe une variété cristallisée; mais 
elle est tellement rare qu'elle forme une sorte d'ex- 
ception, et qu'on a même été, mais à tort, il est 
vrai, jusqu'à la considérer comme étant une simple 
pseudomorphose : ses cristaux ont l'aspect cubi- 
que, mais ce sont véritablement des rhomboïdes; 
leur couleur est le bleu tendre. 

La calcédoine taîlîée et polie présente souvent 
dans son intérieur des taches ou des veines rousses, 
et de plus des petits nuages arrondis qui sont dus 
à la forme mamelonnée quelle affecte ordinaire- 
ment. C'est parlïculièrcment aux calcédoines qui 
présentent cet accident * que les amateurs ont 
donne la qualification d'agate orientale. Nous dis- 
tinguerons le.-, sons-variétés suivantes : 

Quarz agate } calcédoine primitif, lin cristaux 
rhomboïdaux , semblables a ceux qui servent de 
noyau au quarz hyalin. 

Mamelonné. C'est la variété la plus commune. 
I Ces mamelons, qui peuvent être considérés comme 
des stalactites naissantes, sont plus ou moins sail- 
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lans , plus ou moins allonges , et s'approchent ainsi 

des vraies stalactites. 

Guttulaire. En forme de gouttes déposées à la 
surface dïine roche volcanique, et accompagnée^ 
de bitume. Commune au Pont-du-Chàteau près 
Çlermout, département du Puy-de-Dome, et sus- 
ceptible d'être travaillée parle lapidaire. 

Géodicfue. En forme de coques creuses, dont l'in- 
térieur est tapissé de petites saillies mamelonnées, 
ou de cristaux blancs ou violets, de quarz hyalin. 
Souvent le vide est tout-à-fait obstrué, et le centre 
ne présente qu'un point de quarz hyalin. Ces va- 
riétés sont communes à Oberstcin en Palatinat. 

Jnlijdre. Coques de calcédoine blanche et trans- 
lucide, qui renferment une goutte d'eau plus ou 
moins mobile, et devenant très-visible par le poli 
extérieur de la coque, dont les parois sont ordinai- 
rement tapissées de petites pointes de quarz. On 
trouve cette jolie variété dans un tu fia volcanique 
du Montechio Maggiore, et du mont Main eu Vi- 
centin. 

Stratij'orme. En couches droites , différemment 
colorées, dansTIndc, a Féroé, à Chompigny près 
Paris, etc. 

Les nuances de la calcédoine proprement dite se 
réduisent aux suivantes : 

Blanchâtre (vulgairement cornaline blanche ). 

Bleu céleste. En Sibérie. 

Venlâtre. 

Vert foncé (plasma). Couleur d'herbe avec des 
nuances irrégulièrement répandues de blanchâtre, 
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de jaunâtre, etc. Celte variété a été connue et tra- 
vailler parles anciens; ce n'est même que parmi 
les déblais de I ancienne Rome que Ion a trouvé les 
échantillons qui sont dans les collections. On en 
Qite cependant au mont Olympe. 

APPENDICE. 

Quarz agate cacholong. D'un blanc mat. opaque, 
à cassure imparfaitement conchoïde, happant à la 
langue dans les parties qui ont l'aspect terreux et. 
qui forment une espèce de croûte extérieure. Le 
caeholong alterne ou accompagne la calcédoine, 
dont il ne paraît différer que par l'addition d'une 
substance étrangère, que l'on présume être l'argile. 
À Féroé, au Mussinct près Turin, etc. 

Quarz agate thermoghie. Cette variété n'est 
qu'un tuf siliceux déposé par les eaux alkalincs 
bouillantes, et les jets du Geyser et du Strok en 
Islande. Sa couleur est blanche ou ro^ée, avec des 
taches de rouille ; sa cassure est terne, et se pré- 
sente sous la forme de masses concrétionnées qui 
se son! déposées à la surface des corps que l'eau bai- 
gnait lors des éruptions. 

Quarz agate cornaline. Couleur rouge de cerise, 
jointe à la demi-transparence de ce fruit dans la 
belle espèce; teinte passant au jaune d'orange plus 
ou moins intense, distribuée dans toute la masse 
de la pierre, ou simplement par taches irrégulières, 
séparées les unes des autres par des espèces de cal- 
cédoines pures; cassure finement conchoïde. 

Lescornalincs sepréscntentle plusordinairement 
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en galets airondiVplusou moins gros, dont ia surface 
est noire, et dont l ? îutériëut est d'un rouge plus ou 
moins vif. Cependant on cite cette même variété en 
masses mamelonnées, compactes ou fibreuses, Les 
plus belles cornalines viennent du Japon; celles 
d'Europe sont généralement impures et peu volu- 
mineuses. 

Quarz agate saixloine (sardoine ou sardonyx). 
Couleur orangée plus ou moins foncée, passant 
même au brun marron dans les morceaux dune 
certaine épaisseur. Se trouve à la Chine, et à Yr- 
koulzt en Sibérie, sous la forme de galets» dont 
quelques-uns sont mamelonnés à leur surface. 

Quarts a gale p rase (ebrysoprase). D'un vert pom- 
me agréable à l'œil, passant rarement au vert foo- 
cé; cassure terne unie , plus ou moins translu- 
cide. Suivant Klaproth, sa couleur verte est due au 
nickel. 

Se trouve en Silésie, aux environs de Kosemùtz , 
Grochau et Glassendorf. 

Quarz agale vert obscur. Vert dragon translucide 
sur les bords ou dans les morceaux très-minces ; 
cassure légèrement luisante* De Sicile? et de Bornéo. 

Quarz agate pjromaquG (vulgairement pierre à 
fusil). Celle variété d'agale est le silc.\ proprcmenl 
dit ; sa cassure est eonelioïde, à fragrnens convexes 
et abords tratichans; sa couleur varie du jaune 
blond au noir bleuâtre; il est translucide sur les 
bords, et quelquefois dans toute son épaisseur, 
quand sa couleur n'est pas foncée. Deux fragmens 
frottés l'un contre l'autre sont pTiosphorcscens dans 
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l'obscurité, et répandent l'odeur connue sous le 
nom de pierre à fusil. 

Les variétés de formes du silex sont infinies ; par- 
mi celles qui ont quelque régularité on remarque 
les suivantes : 

Ovoïdes. En globes ronds, ou ovoïdes pleins ou 
creux , tapissés intérieurement de points de quai/, 
ou renfermant, suivant les localités, de l'eau, ^e 
l'argile ocreuse, dont un fragment résonne quel- 
quefois quand on agile le silex près de l'oreille; 
d'autres silex creux renferment de la craie.; enfin 
on en trouve aux environs de Poligny, département 
du Jura, qui contiennent du soufre pulvérulent : à 
cria pics, le silex n'offre rien <!e remarquable dans 
ses associations, qui sont extrêmement rares; mais 
en revanche il présente souvent dans son intérieur 
les traces de corps organisés de la famille des our- 
sins, des madrépores, des alcions, etc. 

APPENDICE. 

QjÛarz agate cnlcarijïre. Cassure lisse, blam 
grisâtre; aspect terne, rayant le verre, mais se dis- 
solvant en partie dans l'acide nitrique en raison «le 
la petite quantité dé chaux qu'il contient; il accom- 
pagne et recouvre souvent le silex sous la forme 
d'une espèce de croule qui participe ainsi des bancs 
erayeux dans lesquels on le trouve ordinairement. 

Quarz nec tique (schwimmstein de Wcrner). Ko 
masses noueuses d'un blanc sale opaque, à cassure 
terne et inégale, renfermant souvent dans leur cen- 
tre un noyau de silex pyromaque, qui se fond dans 
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la masse terreuse par des nuances insensibles. Le 
quarz nectique nage sur ] eau tant qu'il n'en est pas 
imbibé , puis il se précipite au fond. 

Analyse par Fauquelin. 

Silice, rjS i 

Chaux carbonatée, 2/ 10 °* 

On trouve cette singulière variété de silex léger 
à Saint -Oucn près Paris, sur le bord même de la 
Seine, au pied du moulin Fidèle; il renferme des 
coquilles d eau douce. 

Qttarz agate molaire (vulgairement pierre meu- 
lière). Couleur, transparence et cassure du silex or- 
dinaire, souvent très-caverneux, et ren fermant dans 
ces cavités de l'argile ocreuse d'un jaune orangé, 
qui colore quelquefois toute la niasse; ces cavités 
sont très-irrégulièrcs , et traversées par des cloisons 
siliceuses : ce silex renferme quelquefois des co- 
quilles d'eau douce. S'exploite à la Ferté-sous- 
Jouarre, près Château - Thierry . département de 
l'Aisne, à la Gorcc près Domme , aux environs de 
Bergerac, déparlement de la Ûordogne, etc., etc. 

APPENDICE GÉNÉRAL. 

Réunions plus ou moins irrégulières de plusieurs 
des variétés ci-dessus décrites, offrant des assem- 
blages remarquables par la vivacité et la diversité 
de leurs couleurs. 

Quarz agate onjx. Composé de couches droites 
d une certaine épaisseur, et bien tranchées de cor- 
naline et de calcédoine? de calcédoine et de sar- 
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duinc, etc. > répétées une ou deux fois au plus. On 
ignore cl où les anciens liraient les beaux onyx qu'ils 
gravaient. 

Quarz agate ruhannê. Composé (le couches droi- 
tes, sinueuses , ou repliées sur elles-mêmes , très- 
fines et très-multipliées, variées de couleurs et ré- 
pétées à l'infini. D'Allemagne, et surtout d'Ober- 
stein. 

Quarz agate œille'. Composé de couches con- 
centriques différemment colorées, ou despeces d'an- 
neaux bruns et blancs pour l'ordinaire, qui imi- 
tent quelquefois assez bien la couleur de la prunelle 
de l'œil. 

Quarz agate p&rigone (vulgairement agate à for- 
tifications). Cette variélé se rapproche beaucoup de 
la précédente, dont elle ne diffère réellement que 
par la largeur de ses bandes colorées, qui sont, il 
est vrai, plus particulièrement repliées sur elles- 
mêmes, en formant des angles saillans et rentrans, 
que Ton a comparés à ceux du tracé des fortifica- 
tions. 

Quarz agate ponctue'. Un fond de calcédoine 
avec des points rouges ou bruns; fond vert dragon, 
parsemé de points rouge de sang (vulgairement jas- 
pe sanguin ). 

Quarz agate panaché. C'est un assemblage irré- 
gulier de calcédoine, de cornaline et de sardoinc, 
quelquefois associé a du quarz hyalin blanc ou 
violet; de Sicile. 

Quarz agate dendritique (moos achat deWerner, 
vulgairement agate arborîsée ou herborisée). Un 
fond de calcédoine, avec des dendrites ou imita- 
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lions de rameaux d'arbres et de buissons- binns, 
noirs ou rouges. Ces derniers sont loin d'être aussi 
purs et aussi délicats que les noirs; on les attribue 
à des infiltrations de manganèse oxidé, d'autres à 
du bitume $ etc. 

On a donné le nom d'agates mousseuses ou her- 
bbrisées, à des calcédoines blanches qui renfer- 
ment dans leur intérieur des substances étrangères 
vertes ou brunes, imitant assez bien la forme et le 
port de certaines conferves et de quelques mousses. 
Plusieurs minéralogistes , au nombre desquels se 
trouvait le célèbre Daubcnton, pensent que ce sont 
réellement des conferves et des mousses. Je ne par- 
tage point cette opinion. 

Tels sont les principaux accidens qui se trouvent: 
dans les variétés du quart agate. 11 en est sans 
doute beaucoup d'autres; mais ils sont si fugitifs 
et si peu importans, qu'ils ne valent réellement 
point la peine d'être décrits, surtout dans un ou- 
vrage abrégé. 

ÇisemenSi localités et mages du quarz agate. 

Le quarz agate, pris en général, appartient à 
presque tous les terrains. Nous avons vu qu'il se 
dépose journellement tout à l'en tour des jets bouil- 
lans d eau alkaline de l'Islande, et nous ajoute- 
rons, en remontant depuis les terrains les plus mo- 
dernes jusqu'aux roches les plus antiques, qu'il 
accompagne constamment le calcaire crayeux sous 
la forme de masses irrégulières, déposées en cor- 
dons droits parfaitement parallèles entre eux; qu'il 
fait partie essentielle de la plupart des terrains d'al- 



DE MINÉRALOGIE. i5; 
luvion d'an tique origine; qu'il n'est point étranger 
aux terrains de transition ni aux terrains houillers; 
qu'il abonde dans les terrains trappéens, qui, pour 
quelques minéralogistes, sont les produits du feu; 
qui! se montre dans les produits volcaniques avé- 
réset br ùlant encore; et enfin, qu'il se trouve dans 
le grdnite et dans le porphyre, en veines ou en 
m oses disséminées. Tels sont particulièrement les 
gisements de Vienne en Dauphiné, d'Àutun en 
Bourgogne, le porphyre vert antique, etc. 

Ou se rend assez facilement compte de la for- 
m a lion des agates qui portent l'empreinte évidente 
de l'infiltration ; mais il n'en est pus de même de 
celles qui, sous la forme de géodes creuses ou plei- 
nes, $e trouvent fioyées et empâtées dans la masse 
des roches trappéennes; de ces silex: qui abondent 
dans le calcaire crayeux, dont la forme bizarre éloi- 
gne toute idée de cailloux roulé.* et transportés , 
qui semblent se fondre dans la craie elle-même par 
une dégradation insensible, et qui doivent souvent 
leur origine à des corps marins mous, dont ils con- 
servent la trace organique. 

Les arts et ta bijouterie emploient les plus belles 
variétés du quarz agate. Les calcédoines, les cor- 
nalines, les sardoines et les onyx d'un beau volu- 
me, sont réservées pour les graveurs qui exécutent 
des sujets plus ou moins compliqués, soit en creux, 
soit en relief, soit en profitant de la diversité des 
couleurs des onyx et des autres accidens que pré- 
sentent les agates. 

Les agates ordinaires sont souvent taillées en 
plaques ou en coupes, et ces dernières sont quel- 
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qnefois d'une grande valeur, en raison de leur vo- 
lume et de la difficulté du travail qu'elles ont exigé. 
C'est particulièrement de l'Inde que Ton nous ap- 
porte ces précieux ouvrages, pour lesquels on est 
forcé d employer la poudre de diamant. Quant aux 
agates communes dites d 1 Allemagne, aux cornalines 
de basse qualité, Ton en fait une foule de petits 
objets d'ornement, tels que cachets, clés de mon- 
tre, mortiers, colliers, chapelets, etc. 

Le silex sert particulièrement à la fabrication des 
pierres à fusil. En France, on n'emploie guère à 
cet usage que le silex blond; mais en Belgique et 
en Angleterre, on se sert du silex noir, que nous 
réservons pour l'usage domestique de battre le 
briquet* 

Le silex molaire est employé comme pierre a 
bâtir, mais surtout pour la fabrication des meules 
de moulin , qui sont plus estimées que toutes celles 
que Ton exécute avec les autres roches, 

g III. QUARZ RÉ SI SUITE, 

Cassure largement conchoïde, jointe au luisant 
de la résine nouvellement brisée, étincelant dtffi- 
cilement sous le choc de l'acier. 

în'alyse du qvarz vésînite commun , par 
klaproth* 

Silice, 
Alumine, 
Oxide de fer, 
Chaux, 

Eau et substances charbonneuses, 
Perle. 
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Variétés. 

Quarz résinite hydrophane (autrefois oculns 
mundi). Happait! a la langue, blanc, jaunâtre ou 
rougeâtre, à peine translucide. 

La propriété qui dislingue cette variété et qui en 
fait tout le mérite, tient à ce que cette pierre, na- 
turellement opaque, devient plus ou moins trans- 
parente après un séjour momentané dans l'eau pu- 
re. On trouve les bons hydrophanes à Féroé, à 
ITubertusbourg en vSaxe , et à Châtelaudrcu en 
France. 

Du moment où Ton plonge un hydroplianc dans 
l'eau, on voit s'élever de sa surface une foule de 
très-petites bulles d'air, qui se succèdent si rapide- 
ment, qu'elles forment des files non interrompues; 
ce phénomène dure jusqu'à ce que l'air contenu 
dans la pierre ait été remplacé par l'eau, qui la pé- 
nètre dans tous les sens. Or, c'est à cette subs- 
titution de l'air à l'eau, qu'est du le phénomène 
dont il s'agit; car ÎNewton a démontré que les 
rayons lumineux qui pénètrent deux corps de den- 
sités très-dilïéi entes, sont réfléchis en beaucoup 
plus grand nombre que quand ils rencontrent deux 
milieux moins opposés en densité; or, c'est ce qui 
arrive quand l'air qui était bien plus éloigné de la 
densité de la pierre, se trouve remplacé par l'eau, 
qui en approche beaucoup ^avantage. 

Les hydrophanes sont aujourd'hui beaucoup 
moins rares et beaucoup moins prisés qu'autrefois, 
où ils étaient considérés comme l'un des produits 
les plus extraordinaires du règne minéral. 
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Qurtrz résinite opale (edle opal de Werner). 
Fond ordinairement laiteux , légèrement bleuâtre 
et demi-transparent , d'où sortent les relleis colorés 
de la plus brillante iris. Se trouve particulièrement à 
Tseherwcnit/Jca en Hongrie, dans une roche por- 
phyri tique altérée. On en cite aussi à Féroé et en 
Islande. 

L'opale, disait Hauy, doit sa beauté à ses imper- 
fections. Ses reflets, si agréablement colorés, d'u- 
ne vivacité qui ne peut être comparée qu a ceux 
des colibris, des oiseaux-mouches et des papillons 
les plus brillans, proviennent d'une multitude de 
fissures qui interrompent la continuité de sa propre 
maliere : et déterminent la réflexion des différentes 
espèces de rayons colorés; aussi tous ces beaux re- 
flets s'évanouissent quand on vient a briser l'opale. 
Ce phénomène tient à celui des anneaux colorés, 
auquel iNewton attacha son nom par un nombre 
infini d'expériences délicates et ingénieuses, et 
dont il tira ce fait : qu'une lame d'air ou de toute 
autre substance transparente, réfléchit une couleur 
déterminée, soit simple ou composée, qui dépend 
du degré de ténuité de cette lame, et qu'elle ré- 
fracte en même temps une antre couleur opposée 
aux rayons qui l'ont pénétrée en échappant à la ré- 
flexion , en sorte qu'il suffît de changer la ténuité 
de cette lame pour lui faire changer de couleur. 

L'opale est très-estinjée dans le commerce; on la 
taille en cabochon ou goutte de suif, et la roche qui 
en est pénétrée se taille en plaques ou en tabatiè- 
res. C'est ce qu'on nomme matrice d'opale. 

Quarz résinite rose. D'un rouge vif de carmin, 
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variété tout-à-fait nouvelle qui est susceptible de 
recevoir le poli, mais qui perd sa fraîcheur à l'air. 
Découvert par M, André fils, à AIclzun-sur-Yèvre , 
département du Cher, dans un calcaire siliceux. 

Quartz 7-ésinile miellé. Des liions de Zunapan. 

Quarz résinite comtfiun (gcmeiner opal , Werner) . 
couleur peu brillante, sans rellets particuliers. 

Quarz résinite subluisant (vulgairement mcni- 
lite). Se trouve en plaquettes ou par petites masses 
noduleuses, engagées dans une argile marneuse et 
schisteuse, blanchâtre, de Ménil-Montant , ainsi 
qu'à Pantin et Saint-Ouen, près Paris. On le cite 
également près du Mans. 

La surface de ces tubercules est quelquefois va- 
riée de bleu-ciel et de lignes blanches; mais son 
intérieur est toujours brun et luisant. Un distingue 
donc les sous-variétés bleuâtres et blanc grisâtre. 

Quarz résinite pseudomorphique. Ayant pris la 
place du bois commun ou du bois de palmier, les 
premiers présentent des couches concentriques dans 
leur cassure transversale, et l'autre les indices de 
l'organisation particulière des monocotylédones. 

Gisemens, localités et usages du quarz résinite. 

Les quarz résinites sont très-peu répandus dans 
la nature ; ils ne forment que de légères veines ou 
des masses peu considérables qui sont disséminées 
çà et là dans certains terrains argileux. Les hydro- 
phanes et les opales appartiennent aux terrains pri- 
mitifs altérés. l\ous avons déjà dit, en parlant de 
chacune de ces variétés, que la Hongrie fournissait 

1 1 
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les plus belles opales, qu'elles étaient fort estimées 
dan* la bijouterie, et que les bons liydropîlâfles* 
sans être aussi vailles qu'anciennement, étaient 
cependant restés un objet intéressant pour la mi- 
néralogie et la physique, et que la Saxe donnait 
ceux qui jouissaient de la propriété hydrophane an 
plus haut degré. 

Quant aux bois changés en silex résînites, au- 
trement nommés Pescksteitts, pierre de poix, au- 
cun ne jouit d'autant de valeur que le palmier aga- 
tisé de Hongrie, dont les moindres échantillons 
sont du plus grand prix. 

§ IV. QUAR2 JASPE* 

L'opacité complète, même sur les bords, est le 
caractère essentiel des jaspes , et ce qui les distingue 
desquarz agates, c'est aussi leur cassuretcvncet com- 
pacte. On considère les jaspes comme des quarz aga- 
tes surchargés d'argile ferrugineuse, à laquelle ils 
doivent leur couleur, leur opacité et leur aspect 
terne. Ils sont bons conducteurs de 1 électricité, en 
raison delà grande quantité de fer qu'ils contiennent. 

Variétés. 

Il n'existé que des variétés de couleur parmi les 
jaspes, et tout au plus quelques mélanges irregu- 
licrs de plusieurs teintes dans les mêmes niasses. 
Voici les principales : 

Quarz jaspe , rouge foncé. 

Vert. 

Violet. 
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/{/eu de lavande. 
Jaune d'acre. 
Noir. 

Il existe un jaspe blanc; j'en ai vu plusieurs piè- 
ces travaillées, mais il est excessivement rare, et 
encore est-il veiné par de très-légers filets roses qui 
le traversent de loin en loin ; sa teinte est le blanc 
jaunâtre de l'ivoire. 

Parmi les couleurs mélangées, on remarque le 
(/uarz jaspe onyx; il est d'un brun de chocolat, 
veiné ou rubanné débandes d'un vert sombre; de 
Sibérie. 

Zonaire (ou jaspe égyptien). Un fond chamois 
ou jaune brunâtre, varié de veines et de zones à 
peu près circulaires, d'un brun bistré, avec des 
dendrites noires entremêlées. Ce jaspe, qui se trou- 
ve en Egypte, par masses arrondies, est recouvert 
d'une espèce de croûte tout aussi dure que le reste, 
mais qui se distingue par son aspect et sa couleur 
brune. 

Panaché on jaspe fleuri. C'est un assemblage des 
diverses variétés qui sont décrites ci-dessus, mélan- 
gées irrégulièrement ensemble, et souvent accom- 
pagnées par de la calcédoine, qui, dans les plaques 
minces, se fait distinguer de tout le reste par sa 
demi-transparence laiteuse. 

Certaines masses contiennent même plus d'aga- 
te que de jaspe; dans d'autres, c'est le contraire, 
et de la cette distinction de jaspes agates et d'aga- 
tes jaspées. 
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Gîsemens, localités ^ usages. 

Pendant long-temps Ton n'a connu que le zircou 
des sables ou celui qui se rencontrait dans le lit des 
rivières de Ceylan et dans le sable volcanique du 
ruisseau d'Expailly, prés la ville du Puy, départe- 
ment de la Haute-Loire, où il est associe au 1er 
oxidulé, à des corindons sapbyrs et à des grenats. 
Depuis quelques années Ton a retrouvé la même 
pierre en place, à Expailly même, où AL Weiss la 
découverte dans une lave poreuse, et M. Léman 
dans le basalte noir compacte de Clary. Il a été 
trouvé de plus dans les roches granttoïdes de New- 
Jersey aux Etats-Unis ; dans une siénite de Eredc- 
rîchwern en l\orwège, qui est non-seulement re- 
marqu able par la n ature de ses principes constituans 
(le feldspath opalin et le fettstein de Werncr), mais 
aussi par sa situation géologique; car, suivant MM, 
Hausmann et de Buch, cette siénite reposerait sur 
un calcaire coquiller de transition, et lui serait par 
conséquent postérieure. 

Les zircons, plus connus sous les noms de jargons 
et d'hyacinthes, sont peu estimés dans le com- 
merce à cause de leur faible éclat; cependant ç>o 
ne laisse pas d en polir et d'en tailler pour la bijou- 
terie, et pour servir de chapes ou de supports aux 
pivots de l'horlogerie soignée. 
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SILICE COMBINÉE 1VEC («'ALUMINE. 



PREMIÈRE ESPÈC E, 

CYMOPHAN (chrysoberyll de Werner). 
Signalement. 

Vxayant fortement le quarz, infusible, ordinai- 
rement verdâtre. 

Forme primitive, prisme droit^rectangulaire. 

Molécule intégrante, idem. 

Facilement électrique par le frottement. 

Cassure transversale conchoïde, tantôt inégale 
et presque sans éclat, tantôt légèrement vitreuse. 

Pesanteur spécifique, 4>79- 

Analyse par Klaproth. 

Alumine, 75,5 \ 
Chaux, 6,0 f 

c-r o / 101,0. 

Silice, 1 8,0 ( 

Oxidc de fer, 1 ,5 / 

Variétés de formes et de couleurs. 

Cjmophane anamorphique. Un prisme à !\ pans 
a sommets culminans. 

Dioctaèdre, du Connecticut. Un prisme à 8 pans, 
terminé par 2 pyramides a i\ faces pentagones. 

Autres variétés plus compliquées. Hauy en décrit 
trois: 

Granuli forme. Commune dans le sable des ri- 
vières de Ceylan. 
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Verdâtre. Avec une teinte de vert d'asperge, un 
peu jaunâtre et transparente. 

Chatoyante. La même teinte avec un beau reflet 
bleuâtre laiteux, etmobile avec lapierre elle-même, 
dans laquelle il semble flotler mollement. 

Gisemens, localités ^ usages. 

Il en a été de la cymopbanc comme de la plu- 
part des autres gemmes, que Ton ne connaissait 
que dans le sable des rivières de Ceylan et du Bré- 
sil; mais dépits pfcu d'années, on a acquis, à l'é- 
gard du gisement de cette pierre, une donnée très- 
intéressante. En effet, Haùy reçut de M. Brun, 
professeur de minéralogie à New-York, un échan- 
tillon d'une roche qui se trouve au Connccticut. 
qui est composée dequarz, gris, de feldspath blanc, 
et de talc blanchâtre (protogine de J urine), dans 
laquelle sont renfermés des cristaux de cymopbanc 
translucide et d'un vert d'asperge , de la variété 
dioctaèdre. 

On taille ordinairement les cymophanes cha- 
toyantes en cabochon , afin de faire valoir leur 
reflet satiné ; et quant à celles qui sont privées 
de cet accident, on n'y attache de prix qu'autant 
qu'elles sont d'un cerlain volume, d'une belle teinte 
et d'une belle eau. Les cymophanes des Etats-Unis 
ne sont pas susceptibles d'entrer en concurrence 
avec celles du Brésil et de Ceylan, sous le rapport 
de leur valeur commerciale; mais aux yeux des 
minéralogistes elles en ont un bien grand, puisque 
leur gangue nous met à même de connaître la 
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roche et la formation auxquelles cette gemme ap- 
partient. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 
GRENAT. 

Signalement. 

F usible en émail noir, 1 ayant le (juarz, ordinai- 
rement rouge ou rougeâtre. 

Forme primitive, le dodécaèdre à plans rhombes. 

Molécule intégrante, tétraèdre symétrique. 

Pesanteur spécifique variant de 5,56 à 

Réfraction simple. 

Eclat vitreux plus ou moins vif. 

Agissant sur l'aiguille aimantée ordinaire, ou par 
double magnétisme. 

Analyse dit grenat rouge de Bohême, 
par F atiquelin. 

Silice, 
Alumine, 
Chaux, 
Oxidc de fer, 



102. 



Analyse dm grenat olivâtre de Sibérie, par 
Ktaproth. 

Silice, 44»° 
Alumine, 8,5 

Chaux. 55,5 

Oxidc de fer, 1 2,0 
Oxidc de manganèse, 2,0 



100,0. 
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Variétés de formes et de coït leurs. 

Grenat primitif. En dodécaèdres, a plans rhom- 
bes plus ou moins parfaits; subissant quelquefois 
un allongement dans un sens, ce qui fait passer le 
dodécaèdre à la forme d'un prisme carré, termine 
à chaque extrémité par 4 faces rhomboïdales. 

Trapézoïdal» Solide compose de 'al\ facettes tra- 
pézoïdales. 

Emarginé. Le primitif, dont chaque rhombeest 
entouré de 4 facettes hexagonales allongées. 

Triémarginé. Les faces rhomboïdales du noyau 
sont entourées d'un triple cadre de facettes. 

Convexe. C est le dodécaèdre primitif, dont lès 
faces sont devenues curvilignes par l'effet d'une 
cristallisation troublée ou précipitée. 

Granulifarme. En grains arrondis , noyés et dis- 
séminés dans la serpentine de Zœblis en Bohême, 
ainsi qu'à New-York, où ils ont un feldspath blanc 
pour gangue. 

Rouge de feu. Grenat oriental, ou pyrope des la- 
pidaires. 

Rouge violet. Grenat syrien des lapidaires. 
Rouge vineux. Grenat de Bohême ou de Cey- 
lan^ idem. 

Brun rouge dire. Hyacinthe, la belle, dès Italiens. 

Orangé brunâtre. Vermeille des lapidaires* 

Jaune. Variété de la succinite. 

Verdâtre (grossular de YVcrner)- 

Résinite ( colophonit de Karstcn ). D'un brun 
jaunâtre et d'un aspect résineux; d'Arandalcn Nor- 
vège. 
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ZVTô/r. En cristaux très-réguliers, des environs de 
Frascati, et en petits cristaux d'une netteté remar- 
quable , engagés dans un calcaire gris; du Pic d'E- 
redlitz dans les Pyrénées. 

APPENDICE, 

Grenat ferrifere. Aspect demi-métallique, action 
très-marquée sur l'aiguille aimantée; de Suède. 

Grenat manganésifère. Ce grenat, qui contient, 
dit-on, jusqu'à 35 p. | d'oxide de manganèse, se 
trouve dans un granité des environs d'Aschaffen- 
bourg en Franconie. 

GisemenSy localités, usages. 

Le grenat entre dans la composition d'un assez 
grand nombre de roches primordiales, telles que 
les serpentines de la Bohème, les roches talqueuses 
et micacées des Alpes, les roches à base de dial- 
lage du Tyrol, le calcaire primitif d'Auerbach, près 
Darmstadt, etc. 

Il se trouve empâté dans le calcaire granulaire 
des Pyrénées, et particulièrement dans celui du Pic 
d'Eredlitz. Il n'est point étranger aux roches vol- 
caniques d'ancienne et de nouvelle origine, puis- 
qu'on le rencontre dans les laves de Lisbonne et 
dans celles du Vésuve; enfin il s'associe quelquefois 
aussi avec les substances de filons, et présente des 
assemblages assez remarquables, mais assez rares. 

On trouve quelquefois des amas de grenats dé- 
tachés de la roche qui leur servait de gangue, qui 
ont été charriés et rassemblés par les eaux, et qui 
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sont quelquefois exploités comme minerais de fer, 
ou comme un fondant qui a le double avantage 
d'aider et d'enrichir la fonte. 

Los belles espèces de grenats et ceux qui réunis- 
sent à un certain volume une couleur agréable et 
une transparence convenable, sont assez estimes 
dans le commerce. Les anciens ont beaucoup gravé 
sur cette pierre, qu'ils nommaient quelquefois es- 
carhoucle; et de nos jours , les teintes les plus esti- 
mées sont celles qui appartiennent aux grenats 
pjropos et syriens des joailliers. En général, les 
nuances de cette pierre sont toujours sombres, ce 
qui oblige de diminuer l'épaisseur des gros grenats, 
en les creusant (les chevant) en dessous; sans cette 
précaution, ils sembleraient noirs et ne feraient 
aucun effet. Quelques gros grenats ont permis d'en 
exécuter de petites coupes d'un grand prix. Les pe- 
tîls grenats de lïohcmc se taillent et se forent pour 
les fabricans de chapelets et de colliers communs. 

On fait remarquer que la forme primitive des 
grenats est la même que celle des alvéoles des gâ- 
teaux d'abeilles, qui ont cela d'admirable, que cette 
figure est précisément celle qui renferme le plus 
grand espace avec le moins de matière* 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

HELYl V 

Signalement. 

Dissolublc étant pulvérisé dans V acide sulfuriaue, 
en répandant une Jumée épaisse. 

Forme primitive, le dodécaèdre rhomboïdal. 
Molécule intégrante, le tétraèdre symétrique. 
Pesanteur spécifique, 3,5. 
Rayant le verre. 

Fusible au chalumeau avec addition de borax . 
en verre transparent. 
Couleur, le jaune citron. 

Gisement et localité. 

L'helvin de Wcrncr ne s'est encore présenté qu'en 
petits cristaux de forme tétraèdre, dont les angles 
solides sont tronqués, et dont la couleur varie du 
jaune de soufre au jaune citron safrané. 

11 a été découvert à Swar/.enberg en Saxe, où il 
est disséminé dans un talc clilorite , qui renferme 
aussi du zinc sulfuré brun, et de la chaux lluatée 
blanche et violette. Nous Savons point encore d'a- 
nalyse de ce minéral. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

SïAUROTIDE (vulgairement pierre de croix; stauroîith » 
Werncr). 

Signalement nul (i ). 

- Forme primitive, prisme droit rliomboïdal. 

Molécule intégrante, idem. 

Cassure raboteuse dans les cristaux opaques, et 
luisante dans les cristaux translucides. 

Pesanteur spécifique, 5, 28. 

Rayant faiblement le quarz. 

Couleur générale, le brun rougeâtre ou le gris 
terne, formant une simple fritte parle feu du cha- 
lumeau, après avoir bruni. 

Analyse de la staurotide dit Morbihan* par 
Fauquelin, 

Alumine, 44>oo 
Silice, 55,00 
Chaux, 5,84 v 

Oxide de fer, 1 5, 00 ( * 

Oxide de manganèse, 1 ,oo 
Perte, 5 , 1 0 



(i) Il faut tout l'ensemble des caractères de celle espèce pour 
pouvoir la reconnaître. Il n'en est puint qui pourrait la signa- 
ler, si jamais on la trouvait en masses non cristallisées ; <:t j'ai 
dit ailleurs que je ne composais les signaleniens qu'avec (les 
caractères qui survivent pour ainsi dire a toutes les variétés. 
C'est pour celte raison que cette substance s'en trouve dé- 
pourvue. 
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La chaux provient de 12 parties de sulfate de 
chaux contenues dans cette espèce. 

Variétés de formes y de tissus et de couleurs. 

Staurotide primitive. Un prisme droit rhomboïdal. 

Géminée. Deux cristaux quelconques, croisés ù 
angle droit; c'est à peu près La variété la plus com- 
mune. 

Rectangulaire. Deux prismes hexaèdres, croisé- 
à angle droit. 

Obliquante. Deux prismes hexaèdres, croisés de 
manière à former 2 angles obtus et 2 aigus. 

Te/née. Trois cristaux croisés et disposés comme 
les diamètres d'un hexagone régulier. 

Brune et opaque (pierre de croix). 

Brune et translucide (granatile de Saint -Go- 
thard ). 

Grisâtre (pierre de croix). 

Gisernens et localités. 

Les staurotides se sont fait remarquer depuis 
long-temps par la singularité de la disposition de 
leurs cristaux, qui forment, en se màclant deux à 
deux ou trois à trois , des croix latines ou de Saint- 
André, ce qui de tout temps leur a valu le nom de 
pierres de croix. Les plus anciennement connues 
se sont trouvées aux environs de Quimpcr en Bre- 
tagne , et près de Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne. Il s'en est trouvé depuis à Saint-Tropez, 
département du Var, à Cayenne, et enfin au Saint- 
Gothard; mais ces dernières diffèrent de toutes le* 
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autres par leur couleur d'un brun rougeâtre, et sur- 
tout par leur demi-transparence. 

Toutes les staurotides opaques se sont trouvées 
dans le mica-schiste, au milieu duquel elles sont 
comme noyées et empâtées; celles du Saint-Go- 
thard, qui sont demi-transparentes , ont pour gan- 
gue un talc argentin qui contient aussi de Tort beaux 
cristaux de disthène bleu, quelques grenats, etc. 
La même roche talqueuse, contenant aussi du dis- 
thène et des grenats, s'est présentée avec des stau- 
rotides pareilles à celles des Alpes , aux environs de 
Philadelphie et de INew-Jersey. 

La disposition des cristaux de staurotides a du 
nécessairement les mettre au rang des amulettes ; 
aussi trouve-t-on quelques vieux chapelets espa- 
gnols qui en sont décorés. 



SIXIÈME ESPÈCE. 
NÉPHÉLINE, 
Signalement. 

Un fragment plonge dans V acide nitrique froid 
y perd sa transparence ; sa poussière forme une 
gelée dans le même acide chauffe. 

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 

Molécule intégrante, le prisme triangulaire équi- 
latéral. 

Cassure conchoïde éclatante. 

Pesanteur spécifique, 5,27. 

Ses parties aiguës rayent le verre. 
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Difficilement fusible au chalumeau en un verre 
blanc. 

Analyse par Vauquelin. 

Silice, 46 \ 

Alumine, 49 f 
Chaux, 2 > 100. 

Oxidc de fer, 1 l 
Perte, 2 j 

Parié tés. 

Néphéline primitive. Le prisme hexaèdre régu- 
lier. 

Annulaire. Une rangée de facettes autour des 
bases. 

Grano-lamellaire. 
A ciculaire. 

Ces différentes variétés ne se sont encore présen- 
tées qu'avec la couleur blanche unie à une trans- 
parence imparfaite. 

Gisemens et localités. 

La néphéline se trouve dans cette roche que nous 
avons déjà citée plusieurs fois , qui est rejetée par 
le Vésuve, que Ton rencontre particulièrement à la 
Somma, et qui est rîèhe en substances rares el bien 
cristallisées. La néphéline s'y montre en cristaux 
nets et brillans, tapissant les petites cavités du 
mica vert qui forme la base de cette roche, où l'on 
remarque aussi toutes les plus belles variétés d'ido- 
crase, de spinelle, pléonaste, etc. M. Flcuriau de 
Bellevuc a trouvé la variété aciculaire dans le ba- 
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salte de Capo-di-Jiove; et on l'a trouvée tout nou- 
vellement encore aux environs du Puy en Velay. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 
PINITE. 

Fusible au chalumeau en un verre via ne et hui- 
leux (1); odeur fortement argileuse. 

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 

Pesanteflr spécifique, 2,92*, 

Rayant à peine la chaux carbonalce ; facile à 
racler avec le couteau. 

Analyse de ia pi ni te de France par Drappier. 

Silice, 4û,o \ 

Alumine, 4 9 * 0 ( 
Oxide dèfer, s,5 i * ,0 " 
Porte, ) 

Variétés. 

Pinite primitive. Un prisme hexaèdre régulier. 

Peridodécavdre. Lu prisme à 12 pans. 

Stratiforme. Gros cristaux qui semblent com- 
posés de couches parallèles aux bases, et dont l'ex- 
térieur est recouvert d'une sorte d'enduit brun mé- 
talloïde. 

Cruciforme. Deux cristaux croisés, mais sans 
régularité, et différant par-là des staurotides. Jus- 



(j) Suivant M. Bcrze!ius ? il faut qucï la piùec d'épreuve 
soit portée sur le charbon. 
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qu'ici cette substnnee ne s'est point encore ren- 
contrée avec un certain degré de transparence; 
elle s'offre toujours sous l'aspect de cristaux ternes 
et opaques. 

(jiseme)is et localités. 

La pinite paraît appartenir essentiellement aux 
terrains anciens, car nous ne l'avons encore ren- 
contrée que dans les granités proprement dits, tels 
qu'en Saxe; dans les environs du Mans ; et surtout 
à Sainte-Honorine, près L'alaise, département du 
Calvados; celle d'Auvergne est disséminée dans un 
porphyre altéré argiliforme , et il en est à peu près 
de même de celle de Salzbourg. 

Il l 1 i 1 i; M i; PSPÈÇ1Î. 

DISTHENE (cyanit tic Wcmer, autrefois snpparc). 
Signalement. 

Absolument inf lisible . conlexlure lamclleusc. 

Forme primitive, prisme oblique irrégulicr. 

Molécule intégrante, prisme quadrangulaire ir- 
régulicr. 

Pesanteur spécifique , 3,5 1. 

Les parties aiguës rayent le verre; mais il estra) r é 
par une pointe d'acier quand on agit sur le plat de 
ses lames. 

électrique par le frottement, tantôt résineuse- 
ment, tantôt vitreusement. 



i8a 
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Analyse par Théodore de Saussure. 

Alumine, 54, 5o 

Silice, 5o,6î? 

Chaux, 2,02 

Magnésie, v,7>o 

Oxide de fer, 6,00 

Eau et perte, 4»56 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Disthene divergent. Un prisme hexaèdre , obli- 
que et aplati. 

Perioclaedre. Un prisme hexaèdre aplati. 

Laminaire. Des États-Unis. 

Lamelliforme. 

Subaciculaire. Du Tyrol. 

Compacte. 

Bleu. C est la variété la plus commune et la plus 
anciennement connue. 
Jaunâtre, 
Verdâtre. 
liougeâtre. 
Blanc. 

Faciolé. Unebande bleue entre dcuxbordsblancs. 
Gisemens, localités, usages. 

Le disthene n'entre dans aucune roche comme 
principe constituant essentiel , mais il se rencontre 
accidentellement dans plusieurs. On le trouve dans 
le talc et dans le mica schisteux , accompagné de 
staurotides et de grenats; il est même si intimement 
lié avec la première de ces substances , qu'il a cris- 



100,00. 
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îallisé de concert avec elle, que ces cristaux sont 
parfois juxtaposés l'un sur l'autre et dans le sens de 
toute leur longueur. Tel est surtout 1 état et la si- 
tuation du disthène du Saint-Gothard ; on le cite 
aussi dans le gneiss des environs de Lyon, dans le 
granité proprement dit, etc. 

Le Disthène pur et d'une belle cpialité, a quel- 
quefois été taillé et poli en cabochon, et s'est dé- 
bité pour du soi-disant saphir; mais aujourd'hui 
l'on est prévenu de cette supercherie. Saussure s'en 
servait sous la forme d'un léger filet pour suppor- 
ter certaines substances qu'il soumettait à l'épreuve 
du chalumeau. 
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MACLE (hohlspiith de Werner). 

Forme primitive, octaèdre rectangulaire. 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique, 2,94. 

Rayant le verre lorsqu'elle a un tissu vitreux. 

Grain fin et serré, poussière douce au toucher. 

Au chalumeau, la partie blanche donne une 
fritte de même couleur, et la partie noire un verre 
également noir. 

Variétés de formes et d'assortiment. 

M âcle prismatique. Un prisme droit rhomboïdal. 
Cjlindroïde. La variété précédente, dont les arê- 
tes sont arrondies. 
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Mâcle hyaline. D'un rose paie, légèrement vio- 
lâlre; aspect vit feux et lamelleux. 

Quaterné. Assemblage de quatre prismes blancs 
disposés en croix. 

Mâcle tétra gramme. La matière noire forme un 
rhombe encadré de blanc, et il part de chacun de 
ses angles une ligne noire qui correspond aux an- 
gles du cadre blanc. 

Mâcle ])ealarlicmibi(juc La précédente, dont cha- 
que ligne noire est terminée par un petit rhombe. 

Mâcle polj --gramme. Le même dessin, avec cette 
différence que les lignes noires diagonales sont 
garnies de chaque coté par d'autres petites lignes 
noires qui sont parallèles aux bords de la base 
du p ri Miic. 

Mâcle circonscrite. Prisme entièrement noir, 
mais dont les pans sont simplement recouverts d'u- 
ne pellicule nacrée. 

L'on voit, par ce qui vient d'être exposé, com- 
bien ce singulier minéral diffère de tous les au- 
tres, atftsi nous aurions été réduits à nous servir 
d un simple caractère extérieur pour en composer 
le signalement, tant ses propriétés sont peu tran- 
chées et peu caractéristiques. 11 est heureux toute- 
fois que sa forme primitive ait permis de lui assi- 
gné! une place distincte dans la méthode et sui- 
vant les observations d'Haiïy; elle se fait même re- 
marquer parmi genre particulier de décroissement. 
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Gisemens, localités, usages. 

Les màcles se trouvent en Bretagne dans le dépar- 
tement du Morbihan, et aux environs de Saint- 
Jacques de Compostellc en Espagne. Dans l'un et 
l'autre lieu, elles sont engagées dans un schiste 
noir. M. Chanipcaux a retrouvé la même substan- 
ce dans la dolomie du Simplon . où elle est accom- 
pagnée d'aiguilles d'amphibole gris. Enfin, AI. 
Charpentier a reconnu la màcle dans une chaux 
cavbonatée de Coulcdoux, vallée de Gcr, départe- 
ment de la Haute-Garonne. 

A l'égard de la màcle rose hyaline, elfe se trouve 
dans un schiste noir, rue de Rennes, à Nantes; et 
c'est a cette variété que l'on croit pouvoir joindre 
le prétendu feldspath apyre ; mais tous les minéra- 
logistes ne partagent point eeite opinion. 

La grosseur des cristaux de màcle varie depuis 
un pouce de diamètre jusqu'à la ténuité d'une très- 
petite épingle. Les premiers se sont fait remarquer 
depuis long-temps parla singularité des dessins qui 
se distinguent sur leurs bases; aussi en avait-on 
fait des grains de chapelet en Espagne, des amu- 
lettes, etc. Quelques plaques de schistes renfer- 
mant des màclcs, ont été polies, et offrent à l'œil 
une suite de figures anguleuses bizarres, qui va- 
lant avec l'inclinaison et la position sous lesquel- 
les ces màcles ont été coupées. Les màcles font, 
dit-on, partie de l ecusson de la maison dellohan, 
ce qui prouverait qu'elles ont été remarquées de- 
puis long-temps en Bretagne. 
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SILICE COMBINÉE AVEC LA CHAUX. 



PREMIERE ESPÈCE. 



AMPHIBOLE {réunion de la hornblende, de la irémoliie ce 
de Taclinole» trois substances qui faisaient partie du schorï 
de l'ancienne minéralogie). 



Fusible au chalumeau en verre noir* en émail 
grisâtre ? ou blanc et huileux (suivant que la pièce 
d'essai a été prise sur l'amphibole noir» vert ou 
blanc). 

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique. 
Molécule intégrante, prisme triangulaire oblique. 
Pesanteur spécifique, 3,5. 

Rayant le verre, et étincelant difficilement sous 
le choc du briquet. 

Tissu ordinairement très-lnmelleux , accompa- 
gné d'un éclat très-vif. 

Toutes les variétés de couleurs foncées agissent 
sur l'aiguille aimantée. 

Analyse de V amphibole cristallisé par 



Signalement. 



Kiaprotk. 




DE MINERALOGIE. 187 

Analyse de l'amphibole aclinote du Ziller- 
thal par Laugicv. 

Silice, 
Chaux, 
Magnésie, 

Alumine, 

0.11/. 7 > 100,00. 

xide de fer, 1 1 ,00 / 

Oxide de chrome, 

Eau, 

Perle, 

Analyse de l'amphibole grammatite par le 
même. 




Silice, 55,5 

Chaux, 26,5 

Magnésie *6,5j 

Eau et acide carbonique, 20,0 



101 ,5. 

Une partie de la chaux et l'acide carbonique sont 
dus à la gangue dont la substance est pénétrée. 

Variétés ac formes et de tissus. 

Amphibole ditetraïdre. Un prisme à 4 pans, ter- 
miné par 2 pyramides formées par des faces trian- 
gulaires. 

Bisunitaire. Un prisme hexaèdre termine par 2 
faces quadrangulaires. 

Dodécaèdre. Un prisme hexaèdre terminé par 7) 
faces rhomboïdales. Haùy décrit encore i3 autres 
variétés qui sont prismatoïdes , et terminées par 
des sommets beaucoup plus compliqués. Plusieurs 
sont sujetes à l'hémitropie. 

Rhomboïdal. Le primitif ou le prisme rhomboï- 
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dalj dont les sommets irréguliers ne pcnnetieut 

pas d en déterminer la forme. 

Comprimé. Le prisme s est élargi dans le sens 
de la grande diagonale,, et en même temps ses pans 
se sont arrondis de manière à augmenter encore 
l'ouvert ure de l'angle qu'ils forment entre eux. 

Laminaire* En niasses composées de lames très- 
brillantes, et qui forment entre elles un angle qui 
est constant et qui appartient à la forme primitive 
de ce minéral. 

Lamellaire. Composant des masses dont la cas- 
sure offre une infinité de facettes peu étendues, 
très-brillantes, et qui semblent entrecroisées en- 
tre elles* 

Granulifoime ( pargasite). 

Àeiçulaire. Vax aiguilles parallèles ou diver- 
gentes. 

Fibreux. Formant de petites masses composées 
de fil am éUS déliés qui se divisent facilement entre 
les «loîgls, mais qui sont élastiques et roides quand 
on essaie de les courber dans le sens de leur lon- 
gueur* 

Gloùuhforme radié. En globules noirs ou gris 
foncé, engagés dans un feldspath blanc ou rosé, et 
dont rintérieur est composé de petites aiguilles di- 
vergentes. 

Altéré. De noîr foncé et brillant, l'amphibole 
passe quelquefois à la couleur de rouille et à ) a con- 
sistance terreuse; c'est alors surtout qu'il a l'odeur 
argileuse lorsqu'on souille dessus. 
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V ariétés de couicurs et d'aspect. 

Noir intense et très-brillant. C est la variété à la- 
quelle on donnait particulièrement le nom de 
schorl noir et d'hornblende (basaltiche hornblende 
de Werper.) 

Noir verdâtre sombi-e. Variété de rhornblendc. 

Gris de fer. 

Gris clair, Variété de la trérnolite ou grammatitc. 

Gris blctuitre. Du Saint-Gothard. 

Vert clair Passant successivement au vert som- 
bre; c'est l'ancien schorl vert ou l'aetinote (strahl- 
stein de WernèrJ. 

Gris verdâtre. Variétés de l'aetinote du Ziller- 
thal. 

Blanc verdâtrè* Variété de la grammatitc. 

Blanc. C'était la trérnolite ou la grammatitc pro- 
prement dite (tremoht de Werncr); du Saint- 
Gothard. 

Violet, dette couleur particulière pourrait bien 
être due à l'oxide de manganèse, comme nous le 
verrons pour 1 epidole. 

Gisement et localités. 

Non-seulement l'amphibole fait partie consti- 
tuante de différentes roches primordiales, mais il 
compose à lui seul des niasses homogènes et com- 
pactes, qui sont soin en t très-étendues et qui cons- 
tituent des montagnes entières. 

C'est ainsi quïl fait partie essentielle des siénites, 
qui sont composées dequarz, de feldspath, et d'am- 
phibole; des diabascs. diorites d'IIauv, qui sont 
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composés de feldspath et d'amphibole; qu'il semble 
former la masse des roches cornéennes et trappéen- 
nes, qui elles-mêmes servent de base aux por- 
phyres, aux variolites et aux amygdaloides , sans 
compter que les variétés d'amphibole laminaire et 
lamellaire se trouvent aussi en très-grandes mas- 
ses. Enfin, comme parties accidentelles, on la cih j 
dans une foule de roches diverses, et dans les vei- 
nes et les filons qui traversent les montagnes pri- 
mitives. Telles sont les variétés blanches, grises et 
vertes qui constituèrent long-temps des espèces sé- 
parées sous les noms de gmmmatites et d'actinotes. 
La première, abondante au Saint-Gothard dans lu 
chaux magnésifère ou dolomie , et l'autre accom- 
pagnant et entrant même comme partie consti- 
tuante dans les roches particulières qui composent 
le massif de cette chaîne de montagnes de Carin- 
thic, nommé Sau-AIpe, 

Uamphibole noir abonde dans les roches volca- 
niques non contestées, et il arrive souvent qu'on le 
rencontre en cristaux isolés, qui semblent avoir 
abandonné quelque lave friable et peu adhérente. 
L'on voit donc, d'après cette simple énumération , 
combien ce minéral est répandu dans la nature, et 
combien il est susceptible de varier de forme, d'as- 
pect et de conlexture, depuis les filamens déliés 
et capillaires, jusqu'à la consistance des roches les 
plus inaltérables, et depuis les lamelles dissémi- 
nées dans les siénites, jusqu'aux niasses les plus 
homogènes et les plus compactes de la cornéenne* 
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DEUXIÈME ESPECE. 

PYROXÈiVE (cette espèce réunit les substances suivantes : 
Tau^ît, le diopsid, la saldit, la lassai!, et la kokkolit de 

Warner}* 

Signalement. 

Toutes les variétés sont fusibles , mais difficile- 
ment; la couleur' du verre qui en résulte varie de 
couleur avec celle de la variété essayée; rayant à 
peine le verre. 

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique* 

Cassure transversale raboteuse. 

Pesanteur spécifique, 3,22. 

Réfraction double à un très-haut degré. 

Moins éclatant que l'amphibole , avec lequel on 
peut confondre les variétés de couleurs sombres. 

Analyse du pyroœène de l'Etna par 
V auqueiin* 



Silice, 5ïVM) ■ 

Chaux, 
Magnésie, 

Alumine, 5,55 /100,00. 

Oxide de fer, 
Oxide de manganèse, 
Perte, 



52.00 \ 
>5,20 1 
10,00 F 

i, s,oo 1 



Analyse du pyroxène mussite par Laugier. 

Silice, 57,00 

Chaux, 16,30 

Magnésie, i8,*i5 > îoo,oo, 
Oxide de 1er et manganèse, (i,oo 
Perte, 2,25 
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M. Milschcrlich , en combinant les principes es- 
sentiels de cette espèce, est parvenu à produire des 
cristaux de pyroxène, en exposant ces élémens 
dans un creuset au l'eu de porcelaine, et en le lais- 
sant refroidir très-lentenient. Ce premier pas vers 
une nouvelle lliéorie , laisse entrevoir des résultats 
de la plus haute importance pour la géologie et la 
minéralogie. 

fCariétéi de formes et de tissus. 

Pyrog&ne primitif. Un prisme rbomboïdal obli- 
que. 

Perihexahdre. Un prisme à 6 pans. 

Bisunitaire. Un prisme a 6 pans, dont 2 faces 
ont ordinairement plus d'accroissement que les au- 
tres, et dont les sommets sont culminans. 

Dihexacdre. Le même ensemble , avec cette seu- 
le différence que l'arête des pyramides se trouve 
remplacée par une facette. 

Perioctaldrc et nmbi;:u. Un prisme à 8 pans. 

Triuni luire. Un prisme à 6 pans, avec des som- 
mets culminans composés de 1» grandes facettes 
hexaèdres. Hauy décrit 55 variétés de formes pour 
cette espèce, dont il n'est pas rare de trouver des 
cristaux maelcs. 

Cylindroïdfi. En eyUudrcs allongés, quelquefois 
curvilignes. C'est une Variété de là niussite de Bon- 
voisin; elle est grise et translucide. 

Bacilhiiv(\ Ou mont flose. 

Laminahx* jÇûns \eidalre; variété de la sahlite et 
de la malacolithe. 
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Lamellaire. Vert foncé de Norwègé; sahlite pro- 
prement dite. 

Résinite. De Sicile. 

Granuliforme. En grains assez gros, pressés les 
uns à côté des autres. C'est la coccolithe ou pierre 
à noyaux, des minéralogistes allemands. 

Comprimé, En prismes allongés, légèrement cur- 
vilignes, et appliqués les uns contre les autro. 
C est une variété de la inussite de Bonvoisin. 

Vibro-granulaire. En masses, dont le tissu res- 
semble à celui de certains grès. 

Variétés de couleurs et d'aspect. 

Pjroxinegrisverdâtre. Transparent (alalite). 
Gris verdâtre, vert clair, grisâtre (mussite). 
V ert obscur. La coccolithe , etc. 
V ert noirâtre et noir brunâtre. La plupart des 
pyroxènes volcaniques. 
V ert olivâtre. 
Vert jaunâtre (fassaïte). 
Blanc. Translucide. 

Pyroxïne altéré. Quelques cristaux exposés aux 
vapeurs acides et gazeuses des fumerolles, ont été 
visiblement attaqués, et sont devenus ternes, jau- 
nes ou blanchâtres ; souvent leur centre est noir et 
intact. De l'Etna et de la Somma. 

Giscmens et localités. 

Pendant assez long-temps le pyroxène n'a été 
reconnu que dans les produits volcaniques avérés. 
Ses cristaux noirs et opaques avaient tous un cer- 
tain air de famille, et Ton ne supposait véritablc- 

i3 
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nient pas que certaines substances que l'on con- 
naissait déjà , mais qui se faisaient remarquer par 
la fraîcheur de leurs teintes et leur demi-transpa- 
rence, vinssent jamais se ranger à coté de ces py- 
roxènes volcaniques et rembrunis ; niais tel est au- 
jourd'hui l'état de la science, que les substances 
les plus opposées en apparence, dont l'extérieur 
n'offre aucun trait d'analogie , sont amenées à faire 
partie de la même espèce, sous le titre de simples 
variétés* C est ainsi que nous avons vu Fatalité, la 
mussite, la sahlite des Danois, la fassaïte du Tyrol, 
la eoccolithe de INonvège, venir se grouper autour 
des pyroxènes de l'Etna, de l'Auvergne, du Vésuve 
et du Latium. 

Le pyroxène appartient donc non-seulement à 
la plupart des roches volcanisées, mais aussi à un 
grand nombre de contrées qui sont étrangères au 
l'eu, tels que le Piémont pour Falalithe, le Tyrol 
pour la fassaïte, la Suède et la Norwège pour la 
sahlite et la eoccolithe, etc. Dans ces diverses lo- 
calités, le pyroxène est associé à plusieurs substan- 
ces qui se trouvent également aussi dans les déjec- 
tions volcaniques. C'est ainsi qu'il se montre, avec 
Faualcyme et Fidoerase, dans la chaux earbonatée 
laminaire de la vallée de Passa; qu'il accompagne 
le grenat orangé, dans la vallée d'Ala en Piémont, 
etc. En Suède et en ?sorwègc, le pyroxène fait par- 
tie des Alons de fer oxîduié. Enfin, semblable eu 
cela a l'amphibole, le pyroxène forme aussi des 
masses homogènes qui constituent des roches pro- 
prement dites, et Ton doit cette découverte a M. 
Charpentier, directeur des salines de Box enSuisse^ 
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a prouvé que certaines masses considérables de 
roches vertes , intercalées dans un calcaire primitif 
que Ton trouve depuis la vallée de Vicdessos, dé- 
partement de l'Arriére, jusqua celle de la Garonne, 
ne sont composées que de pyroxène en roche, ce 
qui fait présumer qu'on le signalera dans d'autres 
lieux encore, et que cette espèce deviendra ainsi 
d'une toute autre importance qu'on ne l'avait d'à- 
hord présumé. 

TROISIÈME ESPÈCE. 

W O L L A STO N" ETE (tafelchpath ou spath en table). 
Signalement. 

Phosphorescent quand on gratte sa surface avec 
une pointe d'acier dans l'obscurité; dissoluble en 
partie seulement dans V acide nitrique , avec effer- 
vescence momentanée. 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique, 2,86. 

Tendre et même friable. 

Couleur ordinaire, le blanc grisâtre. 

Se fondant très-difficilement sur les bords au feu 
du chalumeau et avec le support de charbun. 

Analyse par Klaproth. 

Silice, 5o J 

Chaux sans acide, 4*> } 1 00 « 
Eau, 5 ) 

M. Stromeyer a trouvé quelques millièmes de 
magnésie dans celle de Parga. 
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(Use mens et localités. 

La wollastonite est encore très-rare dans les col- 
lections; on en cite quelques cristaux en prismes 
hexaèdres. Jusqu'ici 00 ne Ta trouvée qu'à Parga, 
à Dognatska et à Tshiklowa ; dans le JJannat, où 
elle est accompagnée d'une chaux carbonatée la- 
mellaire, qui contient aussi des grenats; au Vésu- 
ve, également dans une chaux carbonatée amphi- 
bolique , et dans une lave de Capo di Bove. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'YTTRIA. 



ESPÈCE l MOI E. 
GADOLINIT E 

Signalement 

Se décolorant dans f acide nitrique, et se rédui- 
sant ensuite en une gelée épaisse et jaunâtre. 
Forme primitive, un prisme oblique rhomboidal. 
Pesanteur spécifique, /j,o. 
lvpyant légèrement le quarz. 
dassure vitreuse et esquilleuse. 
Quelquefois magnétique. 

Au chalumeau elle se boursouffle sans se fondre, 
et il arrive que certains échantillons ont présenté 
le phénomène d'une sorte de décrépitation lumi- 
neuse. 



DE MINERALOGIE. 
Analyse par VauqueUn. 



Yllria, 


55,o 


Silice, 


a5,5 


Fer, 


55, o 


Oxide de manganèse, 


2,0 


Chaux, 




lia u et acîde boracique, 


10,5 



1 10,0. 



Fariélès. 

Gadolinitc sexdécimale noire brunâtre. C'est un 
prisme à 10 pans, terminé par des sommets à 5 
faces. 

Amorphe. Ressemblant beaucoup, à La pesanteur 
près, à de 1 obsidienne noire (verre de volcan noir). 

Gisement et localité. 

La gadolinite a été trouvée par M- Gadolin , à 
Ytterby en Suède, dans des filons de feldspath, 
coupés par des veines de mica. On la cite aussi à 
Jïroddbo, à Finbo et en Korarf , dans la même 
contrée. 

SILICE COMBINÉE AVEC LA MAGNÉSIE, 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

IlYPERSTHÈNE (labradorische hornblende et paulith 
de Werner). 

Signalement 

Facilement fusible en ? ferre opaque gris verti 'ti- 
tre , sélectrisant résineusement par le frottement. 



iqS nouveaux démens 

Forme primitive, prisme droit rhomboïclal. 
Pesanteur spécifique, 5,58, 
Rayant le verre, et donnant des étincelles par le 

choc du briquet. 

Analyse par Klaproth. 



Silice, 


54,2^5 > 


Magnésie, 


i4,oo j 
2,55 f 


Alumine, 


Chaux, 


i,5o J 


Oxirle de fer, 


24,5o / 


Eau, 
Perte, 


1,00 1 


2»4o J 



Variétés de formes , de tissus et de couleurs. 
ITjpersthene primitf* 

Triuniiaiie de Cornou ailles. Un prisme à 8 pans 
à sommets culminans très-surbaissés. 
Laminaire. 
Lamelliforme. 
Actculaire conjoint. 

Noirâtre à reflets. Métalloïdes, d'un rouge cui- 
vreux ; du Labrador, 

Noir. À reflets gris métalloïdes; d'Angleterre. 

Brun noirâtre. A reflets opalins bleus ; du Groen- 
land. 

Toutes ces variétés sont opaques/' 

Gisemens, localités, usages* 

Les premiers échantillons d'hypersthène ont été 
trouvés sur la cote du Labrador, dans l'Amérique 
du nord , où il était engagé dans une roebe dont le 
feldspath est opalin. Depuis on Ta découvert dans le 
Cornouaîlles; là il estaceompagnéde feldspath com^ 
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pac!e blanc, qui forme avec lui une roche qui, exa- 
minée sous différentes inclinaisons, réfléchit par- 
fois un éclat demi-métallique qui caractérise cette 
substance. Enfin , on Ta encore reconnu au Groen- 
land , où il est associé au feldspath et au grenat. 

Il est aisé de confondre au premier aspect l'hy- 
persthène avec l'amphibole laminaire , et surtout 
avec la diallage métalloïde; mais il se distingue du 
premier par ses reflets métalloïdes et par un plus 
haut degré de dureté, et de la seconde par une 
fusion infiniment plus aisée et une dureté beau- 
coup plus considérable, 

L'hypersthènc se taille en cabochon , et lance 
des reflets métalloïdes, qui, quoiqu'un peu som- 
bres, ne sont pas sans agrément. L'on en fait des 
bijoux de fantaisie* 

DEUXIÈME ESPÈCE* 
DIALLAGE. 
Signalement, 

Fondant lentement , et sur les bords seulement , 
en une scorie grisâtre; rayant à peine le verre, 
maïs toujours la chaux carbonatée spathique. 

Forme primitive, le prisme oblique quadrangu- 
laire. 

Pesanteur spécifique, 5, 00. 
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Analyse de la (Hallage verte par Fauquelin, 

Silice, 5o\ 
Magnésie, 6 f 

Alumine, 2 i > ioo. 

Chaux, i 5 i 

Oxide de fer ou de chrome, to ) 

Analyse de la diallage métalloïde par* 
Drappier, 

Silice, 4 1 \ 

Magnésie, 29 J 

Fer oxidé, i /, f 

Alumine, 5 \ 1 00. 

Chaux, t i 

Eau, 10 1 

Perte, 2 / 

Variétés de formes et d'aspect. 

Diallage perioctaedre. Un prisme oblique à 8 
pans, très-court 

Laminaire. D'un beau vert (smaragdit (le Rarst). 
avec des reflets satinés ou nacrés. 

Laminaire. Métalloïde (schillestern de Werncr), 
avec des reflets métalliques gris, jaunes, quelquefois 
nuancés de vert, quelquefois noirâtres. 

Fibro- laminaire. Verte et nacrée dans Te sen^ 
des lames , ou métalloïde , avec des reflets bronzés. 

Lamellaire. Verte (ompbasit de Werner), du 
pays de Bayreuth; d'un brun foncé, avec une teinte 
violette. 

Lamelliforme. Noire , dans un talc schistoïde. 

Aciculaire. Verte; de Corse. 

Compacte. Verte : il faut la faire mouvoir dan< 
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tous les sens et à la lumière* pour distinguer les 
reflets nacrés, 

Gisètnens, localités, usages. 

La diallage entre comme partie constituante de 
deux roches, savoir : celle que nous avons déjà citée 
comme renfermant le grenat et le disthène, et for- 
mant une roche distincte qui se trouve particuliè- 
rement dans le Sau-Àlpe en Styrie. Cette roche * 
nommée ëclogite par Ilaùy , est composée de dial- 
lage et de grenat, et ne contient les autres subs- 
lances qu'accidentellement. 

L'autre roche diallagique est Peuphotidc, dont 
la base est le jade tenace, pénétré en tout sens par 
des lames satinées de diallage verte ou métalloïde. 
Llle abonde aux environs de Turin et en Corse , el 
c'est elle que les marbriers italiens nomment verde 
di Coi sica. 

La diallage métalloïde se trouve aussi assez com- 
munément dans les serpentines et les pierres ol- 
laires; mais ici il est évident quelle ne joue qu'un 
rfiJc tout-à-fait secondaire et accidentel. Ces roches 
abondent en Allemagne et en France, et leurs ana- 
logues ont été retrouvés jusque sur les plages de 
l'ile de Timor, par M. Bailly, Tun des naturalistes 
du voyage du capitaine Baudin à la Nouvelle-Hol- 
lande. 

On travaille toutes ces roches comme objets dfo- 
meublement et de décoration. 
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TROISIÈME ESPÈCE, 

PERI DOT (krisolithe et olivin de Werner). 

Signalement. 

Infusible au chalumeau > cassure couchai le écla- 
tante* 

Forme primitive , prisme droit rectangulaire. 
Molécule intégrante, idem. 
Caractère physique, 3,/j. 
Rayant faiblement le verre. 
Réfraction double à un haut degré. 
Agissant sur l'aiguille aimantée par double ma- 
gnétisme. 

Analyse dit përidol, du commerce par 
Vaar/uelln. 



Silice, 58,o 

Magnésie, 5o,5 

Oxidc de fer, 9, 5 

Porto, 2,0 



100,0. 



Analyse du pèridoi granuliforme d'Unhcl* 
par Kiaproth* 

Silice, 00,00 \ 

Magnésie* 58,5o f o0 ~r y 

Oxide de 1er, 1 2,00 / >r * 
Chaux» 0,20 J 

Variétés de formes cl de couleurs. 

Pèrîdot triunitaire. Un prisme octogone, avec 
des sommets composés de 6 faces obliques et 
d'une septième horizontale. 



DE MINERALOGIE. 3 f>3 

Continu. Prisme à 10 pans, sommets à 6 faces 
obliques, et une septième horizontale- 

Monastique , Prisme octogone , avec des som- 
mets composés de 8 faces obliques et d'une hori- 
zontale. 

Granuliforme (autrefois elirysolîte des volcans, 
olivin des Allemands). En grains libres ou agrégés, 
et formant alors des masses de la grosseur du poing 
et au-delà. 

Jaune verdàtre. 

Vert jaunâtre. 

Péridot décomposé. 

Rouge brun* À la Bastide d'Entrnigue, départe- 
ment de l'Ardèche. 
Bouge de brique. Idem. 
Jaune d'or. 

Jaune d'acre. A Montferricr, près Montpellier. 

Jaune pâle (limbilite de Saussure), près Vieux- 
firissac. 11 passe à l'état tout-à-fait terreux, se dé- 
tache de la lave basaltique qui le renferme, et 
laisse une cavité à sa place. 

GisemenS; localités, usages. 

On ne connaît point encore le gisement des pé- 
ridots cristallisés, qui sont généralement transpa- 
rens et assez volumineux. On dit que ceux du com- 
merce viennent du Brésil ? 

Quant aux variétés granuliformes pures, altérées 
ou tout-à-fait décomposées , elles abondent dans 
les laves, et surtout dans les basaltes des volcans 
éteints. Le Vivarais est surtout riche en masses 
énormes de péridot granulaire, agrégé, souvent d Vin 
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assez beau vert ; on l'y trouve aussi près du château 

d'Entraigue , à la iïastide , en petites masses d'un 

rouge de brique, qui renferment quelques grains 

encore verts , et d'autres irisés. M. Bert a trouvé de 

petits péridols cristallisés dans le basalte de l'île 

Bourbon. 

On taille et on polit les plus beaux peridots, et 
dans cet état ils se présentent sous une belle nuance, 
une transparence assez parfaite et un brillant éclat; 
malheureusement leur peu de dureté ne leur per- 
met pas de conserver très-long-tcmps leur poli. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 
COH DRODIT E. 
Signalement. 

] r usible avec peine en un émail bleu jaunâtre , 
rûj a ut le gt rement le verre. 

Forme primitive, prisme rectangulaire oblique. 

Pesanteur spécifique, 5,i4- 

Les morceaux lisses et translucides s'électrisent 
résineusement par le frottement et quand ils sont 
isolés. 

Les morceaux bwins agissent sur l'aiguille aiman- 
tée par double magnétisme. 

Variétés de formes, de tissus et de coulctirs. 

Condrodiîe quadrih&mgonale, États-Unis. I n 
prisme hexaèdre terminé par deux faces culmi- 
nantes, dont Farète repose sur Tune de celles du 
prisme. 
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Laminaire. New- Jersey. 
GmnuUforme. Suéde* 
J aune. 
Jaunâtre, 
Btim noirâtre. 
Translucide. 
Opaque. 

Gisement et localités» 

On a déjà trouvé la condrodite dans différens 
lieux fort éloignes les uns des autres, savoir : eu 
Finlande, dans de la chaux carbonatée renfermant 
de l'amphibole (pargasite) et du mica brun; à Àker 
en Sudcrmanic, dans une chaux carbonatée lami- 
naire; et enfin aux États-Unis, près New-Jersey, 
où elle a toujours la chaux carbonatée lamellaire 
pour gangue, mais où on la voit associée au graphit. 

Dans tous ces différens gîtes , ce minéfal ne s'est 
encore présenté qu en grains, en lamelles ou en 
petites masses d'un jaune vif ^ d'où Ton a eu peine 
à obtenir les premières données cristallographiques 
qui lui assurent cependant une place distincte dans 
lu méthode. Quelques essais d'analyse ont fait pen- 
ser à M. Berzelius que ce minéral était un silicate 
a base de magnésie. 



IN OU VEAUX ÉLÉMEYS 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

ASBESTE (vulgairement amiante). 
Signalement. 

Tissa toi (jours filamenteux, consistance coriace, 
se déchirant plutôt que de se rompre; souplesse 
variable , depuis celle de la soie jusqu'à la ténacité 
du bois* 

Pesanteur spécifique variant de 0,90 à 2,57, et 
même à 2,99, suivant que l'on éprouve lasbcste 
flexible et soyeux, l'asbeste tressé ou l'asbeste dur. 

Dureté, variable depuis la faculté de rayer le 
verre jusqu'à la mollesse du coton. 

Poussière, douce au toucher. 

Fusible au chalumeau eu une perledc verre noir. 

Jnaiysê de Vasbeste flexible par Citer* eviœ. 

Silice, ôf| \ 
Magnésie, I 
Chaux, o \ 1 00- 
AI u mine, a 1 
Perle, 4 ) 

Comme on n 'a point encore trouvé d'asbeste cris- 
tallisé, on craint pour ainsi dire que ce ne soit 
qu'une variété de contexture d'une espèce déjà 
classée; cependant le toucher doux et savonneux 
qui est constant, surtout dans sa poussière, sem- 
blerait 1 éloigner des autres substances filamen- 
teuses qui sont revèches au toucher, et dont les 
fragmens se piquent dans la peau, ce qui n'arrive 
point quand on touche les asbestes. 
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Variétés de tissus et de couleurs. 

j4 sieste flexible (c'est l'amiante proprement 
dite). 

Filamenteux* En fila mens doux , droits , flexi- 
bles et élastiques* ayant l'aspect de la belle soie 
blanche. 

Cotonneux. En filamens plus courts et aussi dé- 
liés que ceux du coton en laine. 

Membraneux. En fils courts et grossiers, qui sa 
laissent éliler comme le vieux linge à charpie. 

Asbeste dur (gemeiner asbest de Werner). Fila- 
mens durs et cassans, mais toujours susceptibles de 
donner une poussière douce au toucher. Elle passe 
à lasbcste flexible par une infinité de nuances. 

Fibreux, conjoint, rodiê , contourné, bacillaire* 
ou composé de prismes ébauchés, qui sont réunis 
dans le sens de leur longueur, et qui foraient des 
faisceaux. 

Jsbeste tressé. Composé de fibres tellement tres- 
sées les unes parmi les autres, qu'il en résulte un tis- 
su solide et continu; c'est le papier ou le liége fossile 
des anciens minéralogistes. Cette variété subit quel- 
ques modifications , et passe à l'aspect complète- 
ment ligneux ; aussi l'avait-on nommé bois de mon- 
tagne, cuir, liège fossile, etc. 

Les couleurs de Tasbeste ne sont ni variées , ni 
brillantes; on remarque seulement les suivantes: 

Blanc soyeux* 

Gris. 

Jauni! Ire. 
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V erdâire* 
Et brun de bois. 

GisemenSf iocaUlés, usages* 

L'asbcste n'entre point dans la composition des 
roches primitives, mais il remplit souvent leurs 
fissures, et s'associe aux minéraux cristallisés des 
liions. C'est cependant plus particulièrement dans 
les roches sérpentineuses ou talqueuses que Ton 
rencontre Pasbestc, que partout ailleurs; il tapisse 
leur fissure, ou forme à lui seul des filets minces 
qui nuisent a la solidité des serpentines que Ton 
veut employer dans les arts, en formant des solu- 
tions de continuité et en occasionant presque tou- 
jours les ruptures des grandes pièces précisément 
au milieu des filets d'asbeste. 

Le plus bel asbeste se trouve en Tarentaise, aux 
environs du petit Saint-lJernard ; il a quelquefois 
un pied de long. Vient ensuite celui de Corse» qui 
est très-abondant; celui du Dauphiné , de Sibé- 
rie , etc. * 

11 est certain que les anciens, qui attachaient 
beaucoup de merveilleux à ce produit naturel, qu'ils 
nommaient lin incombustible, étaient parvenus à 
le filer, a le tisser, et à en former des toiles dans 
lesquelles on recueillait sans mélange la cendre 
des grands personnages dont on brûlait les restes. 
On conserve un de ces suaires dans la bibliothèque 
du Vatican, qui fut trouvé encore intact dans un 
tombeau antique. De nos jours, remploi de las- 
beste se réduit à quelques ouvrages de pure curio- 
sité, parmi lesquels on remarque la dentelle, dont 
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la délicatesse approche de celles que Ton exécute 
avec le fi! ordinaire. On en a composé aussi un 
papier incombustible, qui recevait passablement 
l'impression typographique et la gravure en taille- 
douce, i/on nous apporte de Russie et de Corse des 
bourses et des bonnets de bergers exécutés avec ce 
minéral, qui entre d'une manière avantageuse dans 
la composition des poteries communes. Dolomieu 
enfin, et ceci rentre parfaitement dans le cadre de 
ce manuel, s'était servi d'asbeste de Corse pour em- 
baller une collection de roches du pays. 



SIXIÈME ESPÈCE. 
TALC. 

Signalement. 

Toujours susceptible d'être gratéavec le couteau^ 
poussière douce et savonneuse. 

Forme primitive , prisme droit rhomboïdal, 

S electrisant résineusement par le frottement. 

Souvent infusible, blanchissant ou offrant à peine 
quelques indices de fusion à ses extrémités les plus 
minces. 

Analyse du taie laminaire par Fcmquelin, 



Silice, 


62,0 


Magnésie, 


27,0 


Fer oxidé, 


3,5 


Alumine, 


i.î 


Eau, 


6,0 



»4 



aïo 



NOUVEAUX ÉLÉMEiNS 



Analyse du talc slèalite rouge par Vauquelin. 



Silice, fi 4 \ 

Magnésie, 22 1 
Alumine, 5 I 

Fer et manganèse, 5 ) 10 °* 
Eau, 5 1 

Perle, j / 



M. Peschier, de Genève, croit avoir trouvé de 
fortes dosesde titane dans toutes les variétés de talc. 
Son travail n'étant point achevé, nous ne pouvons 
pas nods permettre d'en publier ici les résultats. 

Variétés de formes 9 de tissus et de couleurs. 

Talc hexagonal. Un prisme à 6 pans très-courts, 
souvent lamelliformes. 

Laminaire. Vulgairement talc de Venise, d'un 
blanc verdàtre, nacré et argentin. 

Lamellaire. Violâtre; deGuanaxuatoau Mexique. 

Ecailleuœ. Vulgairement craie de Brianeon, d'un 
blanc verdâtre nacré, se divisant par écailles par- 
tielles et nou continues. 

Radié. 

Talc stéatite. Contexture serrée; cassure écail- 
leuse, susceptible d'être travaillée sur le tour et 
polie; aspect de la cire ou du savon fin. Ses varié- 
tés de couleurs sont assez remarquables; on distin- 
gue les suivantes : 

Gris venta tre. Faux jade. 

Vert obscur* Idem» 

Vert d'émeraude. Très-rare. 

Vert olivâtre* Faux jade. 
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fncamat. Pagodite, pier?e à magot. 

Talc ollaire (vulgairement pierre ollaire). Cas- 
sure terreuse, tendre , susceptible d être travaillé 
au tour, mais non capable de prendre le poli 5 ren- 
fermant souvent des lamelles de taie et de diallage. 

Talc chlorite. Assemblage d'une infinité de pe- 
tites lamelles vertes , formant de petites masses, re- 
couvrant simplement certaines espèces minérales 
cristallisées , ou entrant dans leur composition par 
voie de mélange, Ou prétend avoir observé dans 
cette variété des indices de prismes hexaèdres mi- 
croscopiques ; le plus souvent elle est finement gra- 
nuleuse, mais quelquefois on la trouve sous l'aspect 
schistoïde ou tout-à-fait compacte, alors elle passe 
à la variété suivante : 

Talc zographique (vulgairement terre de Vé- 
rone). D'un vert foncé qui tire sur le bleu dans les 
places nouvellement gratées; cassure terreuse, grain 
très-fin. 

Pulvérulent, Il contient une forte dose de silice. 
APPMNMGE. 

Talc pseudomorphùfue. Le talc est une des subs- 
tances qui paraît être la plus prédisposée à prendre 
la forme et la place des substances qui lui sont 
tout-à-fait étrangères. C'est ainsi que Ton en trouve 
qui a remplacé , 

Le quarz hyalin prisme. 

Le quarz hyalin émarginé. 

La chaux carbonatée primitive, si rare dans la 
nature. 
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Les variétés équiaxe et métasta tique. 
Le feldspath quadrihexagonal, 
Le pyroxène triunitaire,, etc. 

GisemeiiS) localités^ usages. 

Le talc, sans former des roches importantes dans 
lu nature par leur étendue, compose cependant 
des amas assez remarquables, et se trouve, noa- 
seulement par places et par cantons, mais aussi dis- 
séminé, à la manière du mica, dans des contrées et 
des chaînes de montagnes entières, tel que le groupe 
du Mont-Blanc, parcxemplc, où il joue absolument 
le même rôle que le mica dans les granités. Parmi 
les variétés de talc qui se trouvent en masses nota- 
bles , nous citerons: 

Le talc stéatite et ollaire, qui se trouve en bancs 
ou en masses assez étendues pour que plusieurs 
d'entre eux soient exploités de temps immémorial 
pour les usages domestiques. 

Le talc schistoïde, qui abonde au Saint-Goihard, 
et qui sert de gangue au disthène et a la staurotide. 

Le talc laminaire, qui accompagne souvent les 
roches serpentineuses. 

Le talc chlorite, qui prend quelquefois une tex- 
ture schisteuse, et qui sert de gangue à certains 
grenats volumineux et au fer oxidulé octaèdre de 
Suède . de Corse et de Piémont. 

Le talc zographique , qui se trouve en nœuds dans 
les amygdaloïdes, etc. 

' Enfin , suivant ïlaiïy et plusieurs autres minéra- 
logistes qui partagent son avis, lorsque le talc stéa- 
tite perd sa pureté > qu'il reçoit dans sa niasse quel- 
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qucs substances étrangères, comme le grenat, la 
dia liage, I'asbeste, qu'il se trouve (tellement péné- 
tré de fer, qu'il se décèle par son action sur l'ai- 
guille aimantée; il passe à. la serpentine ou plutôt 
il se change en serpentine, et Ion sait que cette 
roche est assez mportante dans la nature, puis- 
qu'elle forme en TSolièmc et ailleurs des couches et 
des niasses fort étendues. Nous reviendrons sur ce 
sujet et sur les mélanges de la serpentine avec la 
chaux carbonalée, en décrivant les roches propre- 
ment dites. 

L'on emploie depuis des siècles la pierre ollaire 
à la fabrication des marmites et des pots de mé- 
nage. Il en existe une exploitation près de Corne, 
qui remonte, dît-on, au temps de Pline; les mon- 
tagnes du Valais en possèdent aussi plusieurs, où 
l'on exécute des poêles pour le chauffage des appar- 
tenons. 

Les stéatites sont employées pour l'exécution de 
quelques objets d'ornement et de caprices, telles 
que des urnes et des caricatures chinoises, connues 
sous le nom de magots. 

La craie de Briançon sert à tracer sur le drap; le 
talc blanc laminaire formait la base du fard des 
darnes; la terre de Vérone, ou talc zographique, 
est employé dans la peinture à fresque, dans les 
décorations et dans la fabrication des stucs colorés. 
Enfin , les serpentines se travaillent sur le tour, en 
boites à thé, lampes, écritoires, etc. 



NOUVEAUX ÈLÈ1HEMS 



COMBINAISON TERNAIRE DE LA SILICE. 

SIMCE COMBINÉE AVEC t/ALrMINE ET LA GLL'CIKË. 



PREMIERE ESPECE. 

JÊMERAUDE. (Cette espèce réunit rémeraude proprement 
dite, le béril, l'aiguë- ma ri ne, ci toutes Jours variétés; beryt 
et smaragd de Wcrner.) 

Signalement, 

Fusible au chalumeau en un verre blanc un peu 
écumeitJCj rayant difficilement le quarz* 

Tonne primitive, tin prisme hexaèdre régulier. 
Molécule intégrante, le prisme triangulaire équi- 
latérah 

Pesanteur spécifique, 2,72 à 2,77. 
Réfraction double à un degré médiocre. 

Analyse de Vè mer an de du Pérou, par 
V avquclin. 

Silice, 64i5o 

Alumine, 16,00 , 

Glucine, i5,oo 
Oxide de chrome, 5^5 ( 100,00i 
Chaux, 1 ,60 

Matière volatile, 1 ,65 . 
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Analyse de Vèmerande aigue-marine de 
Sibérie. 

Silice. 68 \ 

Alumine, j5 / 

Glucine, i4 } 100. 
Chaux, 2 1 

Oxide de fer, i j 

Variétés de formes et de couleurs. 

Emeraude primitive. C'est la variété la plus com- 
mune» Les bords de ce prisme à 6 pans se surchar- 
gent d'un plus ou moins grand nombre de facettes 
additionnelles ? qui, par leur disposition, imitent 
une espèce d'anneau assez parfait. Haùy en a dé- 
crit y variétés. 

Les cristaux des variétés de bénis, ou aiguës- 
marines, qui se trouvent en Sibérie, sont sujets à 
des accidens singuliers, qui n'avaient point échap- 
pé n Pat rin , qui les avait étudiés sur place : les 
uns présentent des fractures transversales et une 
sorte de flexion dans le sens de leur longueur, de 
manière à former un coude; d'autres sont articulés 
comme certains basaltes, c'est-à-dire que la frac- 
ture transversale présente une surface convexe qui 
s'emboîte dans la surface creuse de l'autre tron- 
çon , etc. 

Cjlindtvïde, En prismes arrondis , chargés de 
cannelures longitudinales qui ont masqué les pans 
et fait disparaître les autres. Les cristaux imparfaits 
sont les plus volumineux parmi ceux qui conser- 
vent encore un certain degré de transparence. Il 
en existe de 8 pouces de long sur jSà 20 lignes 
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de diamètre; on en cite même de 44 lignes. Voici 
les principales variétés de couleurs jointes A une 
transparence plus ou moins parfaite. 

Ferle, Le vert pur, sans aucun mélange de jaune 
ou de bleu; c'est lemeraude par excellence. Elle 
se trouve au Pérou, en Egypte, et à Salzbourg en 
Tyrol; celle d'Egypte est un peu nacrée dans son 
intérieur. 

V cri jaunâtre. Àigue-marînc f de Sibérie. 

Jaune verd ri tre. Do Sibérie. 

Miellée. 

Jaune. 

Bleue. Béril de Sibérie. 
Bleu verdâtre. Bérîl de Sibérie ctdu Brésil. 
Parmi les ëmeraudes opaques, ou remarque les 
teintes suivantes : 

Blanche. De Chantclub, près Limoges. 
Blanc jaunâtre. De Marmagne, prés Àutun. 
Gris brunâtre. 

Violacée. De Chante] ub, près Limoges. 
GisemenSj localités , usages. 

I/cmeraude appartient aux terrains granitiques 
les plus anciens , mais elle n en fait point partie es- 
sentielle; elle n'y remplit qu'un rôle purement ac- 
cidentel. On la trouve dans les points où les trois 
élémens du granité, le quarz, le feldspath et le 
mica , se sont réunis en grandes masses et ont don- 
né naissance a un granité gigantesque, si je puis 
m'exprime* de la sorte ; c'est ainsi que le quarz , 
qui ne se trouve ordinairement qu'en grains de quel- 
ques lignes, se voit ici en masse de la grosseur de 
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In lètc; que les paillettes de mien sont changées en 
lames de plusieurs pouces de large, et que le feld- 
spath suit à peu près la même règle. Là le béril , 
car nous savons peu de chose sur l'émeraude du 
Pérou , se trouve au milieu de ces trois substances , 
soit en grandes masses, comme à Chantelub, près 
Limoges, ou en prismes longs et déliés, traversant 
les noyaux de quarz, comme à Nantes et à M arma - 
gne, près d'Autun ; et d'après les grands échantil- 
lons qui nous ont été apportés des monts Oural, on 
peut en conclure que ces aigucs-inarînes et ces bé- 
rils sont dans les mêmes circonstances que les nô- 
tres. Quant à l'émeraude du Pérou , à l'émeraude 
antique d'Egypte, et à celle de Sakbourg en Ba- 
vière, elles se trouvent en cristaux implantés dans 
le granité proprement dit, et dans le mica schistoïde 
noir; elles remplissent aussi quelquefois le vide de 
certains filons qui traversent ces montagnes en s'as- 
sociant à diverses autres substances. Ceci a parti- 
culièrement rapport à lemcraude du Pérou, dont 
nous avons des échantillons venant de Santa-Fé de 
Bogota, où cette pierre précieuse est associée au fer 
sulfuré, à la chaux carbonatée et à une substance 
noire qui tache les doigts. M. de Ilumholdt a visité 
d'ailleurs ce gisement intéressant, et a confirmé ce 
que ces échantillons avaient déjà fait présumer. 

L'émeraude antique, dont les anciens auteurs 
ont parlé, s'exploitait en Egypte; mais on n'avait 
aucune donnée sur le lieli précis de leur gisement, 
jusqu'à ce que M. Cailliaud, voyageur français, qui 
a exploré cette contrée dans ses parties les plus re- 
culées qui avoisinent l'Ethiopie, ait retrouvé ces 
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vieilles exploitations et 1 erneraude elle-même dans 
le granité el le mica seliistoïde du mont Zabara , à 
sept lieues de la Mer-Rouge. 

L erneraude du commerce, connue sous le nom 
d erneraude noble ou du Pérou , se trouve en effet 
dans la juridiction de Santa-Fé de Bogota, entre 
les montagnes de la Nouvelle-Grenade et celles du 
Popayan, qui borne îe Pérou du coté du nord. 

L'émeraude verte s est encore trouvée dans les en- 
virons de Salzbourg en Bavière, et ces trois gîtes 
sont les seuls jusqu'à ce jour qui aient fourni 1 e- 
nieraude colorée parle chrome ; toutes celles dont 
nous allons citer maintenant la localité, appartien- 
nent aux bérils et aux aigues-marines , qui sont 
colorées par le fer. 

Les monts Oural, et Altaï en Sibérie , la monta- 
gne d'Odon-Tchelon , dans la même contrée, four- 
nissent les plus beaux bérils et les plus belles ai- 
gues-marines connues*, viennent ensuite ceux du 
Brésil , de Pœnip en Saxe, du comté de~Wicklow en 
Irlande; ceux des Etats-Unis et ceux de France en- 
fin, qui remportent sur tous les autres par leur vo- 
lume et leur abondance, qui est telle que Ton en 
ferre une partie de la route de Limoges à Paris. 

L erneraude a toujours été fort estimée par les 
amateurs des belles pierres, des pierres fines ou des 
pierres précieuses; mais elle était si rare, et si pri- 
sée par les Romains et les Grecs, qui la recevaient 
des montagnes de la Haute-Egypte, qu'on ne per- 
mettait pas aux artistes de graver dessus; on la ré- 
servait pour soulager la vue et délasser Tccil. Néron 
considérait le spectacle sanglant de l'arène ù travers 
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une émeraude. De nos jours, celte pierre est en- 
core an premier rang des gemmes , et si elle le cède 
en dureté et même en éclat aux corindons, et sur- 
tout aux diamans, sa couleur pure et veloutée len 
dédommage ; et quand son intérieur est exempt de 
défauts, de glaces ou de tout autre accident, elle 
rivalise, à volume égal , avec les plus belles variétés 
de saphir, et surtout avec l'émeraude orientale, 
dont la nuance est loin d'avoir l'éclatet la richesse 
de celle qui caractérise 1 emeraude du Pérou. 

Quant aux bérils et aux aigues-marines,leurva- 
leur n'approche point de celle de Témeraude verte; 
mais quand ils sont purs et volumineux, ils ont 
cependant encore un assez grand prix. L'une des plus 
grosses érneraudes vertes connues est celle qui ap- 
partient au pope, et qui orne le sommet de la tiare : 
elle a 2 pouces de haut sur i5 ligues d épaisseur, 
et existait à Home avant la conquête du Pérou ; par 
conséquent elle provient probablement cle la Haute- 
Egypte, Le roi d'Angleterre possède une aigue- 
marine d'une beauté rare par son volume et sa pu- 
reté. Enfin, la collection des pierres gravées de la 
Bibliothèque royale de Paris renferme une aiguë - 
marine gravée en relief, qui est également précieuse 
par son volume, sa pureté, sa couleur et le mérite 
de la gravure, qui représente la tete de Julia, fille 
de Titus. 
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SECONDE ESPÈCE. 
EU CL A SE. 
Signalement. 

Tris-fragile et ttis-facile à réduire en lames, 
fusible en émail blanc, rayant le qitarz. 

Forme primitive, un prisme rectangulaire obli- 
que. 

Molécule intégrante , prisme droit triangulaire. 
Cassure transversale conchoïde. 
Pesanteur spécifique, 3,of>. 
Réfraction double à un haut degré* 
Electrique par pression , et conservant son action 
pendant 2] heures. 

Analyse par Bcrzeliw. 

Silice, 92 \ 

Alumine* 00, 55 I 
Glucine, s 1 ,78 \ 98,47* 

Oxide de fer, 2,122 L 
Oxidc (Péta in, 0,70 1 

Variétés de formes el de couleurs* 

Euclase tétrapiaèdre* 
Surcomposée. 

Ces deux variétés de formes sont extrêmement 
eompliquées, car Tune a i/| pans à son prisme, et 
l'autre 1 5, avec des sommets de plus en plus sur- 
rhnrgés de facettes. 
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La couleur de l'euclase, la seule qui ait été ob- 
servée jusqua ce jour, est le 
Bleu verddtre tres-clair. 

Gisemens, localités. 

Dombcy, le célèbre botaniste , rapporta quelques 
cristaux d'euclase de son voyage au Pérou, mais 
sans aucun renseignement sur le gisement de cette 
substance, ni même sur le lieu précis d'où elle 
provenait; depuis, Ton a retrouvé l'euclase a Villa- 
rica au Brésil. 

Si cette pierre, qui a tout-à-fait l'aspect des gem- 
mes, n'était pas d'une extrême fragilité, elle serait 
susceptible de se ranger au nombre des pierres 
précieuses, car elle est d'une limpidité parfaite, 
et sa teinte, quoique peu intense, n'est pas sans 
mérite. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE 
ET LA CHAUX. 



PRE M 1ÈRE ESPÈCE. 
APLOMB. 
Signalement. 

Fusible au chalumeau en verre noirâtre j rayant 
fortement le verre, légèrement ie quarz y et étince 
lant sous le choc de V acier. 

Forme primitive, le cube. 

Pesanteur spécifique, au-dessous de 3,44* 
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Analyse par Laugier. 

Silice, 
Alumine, 
Chaux, 
Oxide de fer, 
Oxîrlc de manganèse, 
Silice femigîpée, 
Perte, 

V artétés* 

Àplôme dodécaèdre; 

Cuèo-dodécaèdre* 

Vnibinaire* 

On ne connaît encore ce minéral que sous la for- 
me de cristaux bruns ou brun jaunâtre, qui se 
font remarquer par les stries transversales qui cou- 
vrent leurs faces, et qui les. font distinguer d avec les 
grenats qui n offrent point cette marque distinctive, 
ou du moins , qui ne la présentent jamais dans le 
même sens, c'est-à-dire que les cristaux daplôme 
sont striés parallèlement aux petites diagonales de 
leurs faces qui regardent les angles solides, et que 
lorsqu'on remarque des stries sur les faces trapézoï- 
dales des grenats, ces lignes suivent un sens opposé. 

Gisemens et localités. 

L'aplôme fut découvert d'abord en Sibérie» sur 
les bords du Léna, puis à Berggrûn en Bohême, ii 
Schwarzenberg en Saxe, et dernièrement en Angle- 
terre. On le prit en premier lieu pour une simple 
variété du grenat; mais nous avons vu que ces cris- 
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taux dérivent d'un cube, ce qui les éloigne suffi- 
samment de la famille des grenats. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ESSONITE (kaoeebteiD de Werncr). 

Signalement. 

Fusible en un verre qui conserve la couleur du 
minéral si Von ne prolonge pas le Jeu au-delà de 
la fusion. 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal droit. 
Pesanteur spécifique, 5,6* 
Rayant difficilement le quarz. 
Réfraction simple. 

Agissant par double magnétisme sur l'aiguille ai- 
mantée* 

Eclat vitreux, légèrement gras. 

Analyse par Ktapvoth» 

Silice, 58 7 8o \ 

Alumine» 2 1 ,20 / 
Chaux, 5i«8'5 \ 100,0a. 

Oxide de fer, 6,5o ( 
Perte, 

Variétés, 

Essonile granuliforme. En grains isolés peu vo- 
lumineux. 

Massif En petites masses de la grosseur d'une 
pomme, composées de grains aggrégés , qui se dé- 
tachent par la percussion, et dont quelques- uns 
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sont du volume d'une aveline, et susceptibles d'ê- 
tre taillés et polis. La cou leur ordinaire de lcsso- 
nite est le jaune mordoré, le rouge d'hyacinthe* 
qui , examiné en plaçant la pierre très-près de l'œil , 
se change en jaune pur. On ne connaît point en- 
core de cristaux réguliers de cette substance, dont 
on a déterminé le noyau à l'aide des joints natu- 
rels et de la division des plus gros grains. 

Gisement, localités ± usages. 

I/essonite était connue depuis long-temps, mais 
on la confondait , sous le nom générique d'hyacin- 
the s avec les zircons et les jargons de Ceylan, Un 
examen plus attentif a fait découvrir des caractères 
distînetifs dans cette prétendue hyacinthe : on Ta 
tirée d'avec le zircon, et on eu a constitué une 
espèce séparée fondée sur la forme particulière de 
son noyau, et sur ses propriétés chimiques et phy- 
siques. L'essonite ne s'est encore trouvée qu'a Cey- 
lan, d'abord en grains épars dans les sables que 
nous avons déjà cités tant de foi: en parlant de la 
plupart des gemmes, et ensuite sous la forme de 
petites masses roulées, composées de grains aggré- 
gés et associés, suivant SI. Thomson, avec le quarz 
et la wollastonite. 

La couleur chaude de lessonîte lui vaut une pla- 
ce dans la série des gemmes; mais il est rare de la 
trouver tout-à-fait exempte de glaces et de défauts 
intérieurs. J/on en voit de fort belles et de très-vo- 
lumineuses dans la collection particulière du roi de 
France. 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

IDOCRASE (vcsuviaa et egcraa de Werner). 
Signalement. 

Fusible au chalumeau en verre jaunâtre ; aspect 
luisant et gras. 

Forme primitive, le prisme droit symétrique. 

Cassure raboteuse et huileuse. 

Pesanteur spécifique, 3, 08 à 3,4o. 

Rayant le verre. 

Réfraction double assez, forte. 

Analyse de Vidocrase du V ésuve, 
par klaproth. 

Silice, 55, 5o 

Chaux, 22,25 
Alumine, 53, 00 

Oxidedefer, 7 ,5o [ l00 > 00 ' 

Oxidc de manganèse, 0,2 5 
Perte, i,5o< 

Analyse de Vidocrase de Sibérie, par le même. 

Silice, 4 2 >° 0> 
Chaux, 54,oo 
Alumine, 16, 25 

Oxidedefer, 5,5o } 100 > 00 * 

Oxide de manganèse, un atome, 00,0 
Perte, 2,20 

Variétés de formes et de couleurs 

Idocrase primitive. Un cube régulier. 
Perioctaèdre. Un prisme à 8 pans, assez court. 

i5 
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Toutes les 'variétés de forme de cette espèce sont 
assez compliquées, mais on y reconnaît cependant 
toujours facilement des prismes plus ou moins sur- 
chargés de pans et surmontés de sommets, dont 
le plus simple a 4 faces obliques, et une horizon- 
tale qui appartient au noyau. 

Cjlindroïde. 

Bacillaire* 

Massive 

Idocmse brune. Du Vésuve. 

Vert obscur. De Sibérie. 

Orangé brunâtre. D'Italie. 

Vert jaunâtre. Variété la plus ordinaire. 

Bleue. Cyprine de Berzelius. 

Noirv. 

Aucune de ces teintes n'est exempte d'une nuan- 
ce sombre et rembrunie, qui est répandue dans 
toute la masse et dans toute l'épaisseur des idoera- 
ses les plus pures. 

Gisemens, localités, usages. 

On trouve presque toujours les idocrascs dans les 
roches talqueuses ou stéatiteuses, soit dans les ter- 
rains volcaniques, soit dans les pays qui n'ont point 
été ravagés par le feu. 

Au Vésuve, où l'on trouva cette substance il y a 
déjà bien des années, elle fait partie de la roche 
micacée de la Somma, qui renferme des cristaux de 
spinelle noir, de néphéline, demeïonite, etc. Celle 
des bords du Willoni en Sibérie, près du lac Acli- 
taragda, a pour gangue une serpentine blanc ver- 
daire; celle de la vallée de Saint-J\icolas , au pied 
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du Mont-Rose, est dans une stéatitc verdâtre par- 
semée de talc nacré et de chaux carbonatée ; celle 
de la vallée de Mussa en Piémont, forme de petites 
masses disséminées dans une serpentine. Quant 
aux idocrascs du Tyrol , leur gangue diffère de tou- 
tes celles que nous avons citées ci-dessus: c est un 
calcaire granulaire blanc et incarnat; celles des en- 
virons de Pisigliano sont disséminées dans une ar- 
gile, gîte qui a été décrit par jVI. Sauii; et enfin, 
Ticlocrase d'Eger en Bohême, décrite par Wcrner, 
sous le nom d egeran, a pour gangue un quarz .am- 
pli iboli que. 

Les bijoutiers napolitains font tailler et polir les 
plus belles idocrases de la Somma, et les vendent 
sous le nom de gemmes du Vésuve* Le peu d'éclat 
de leur couleur, qui tire sur le vert bouteille, ne 
leur a jamais donné une grande vogue. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 
G EH LENITE. 

Signalement. 

Sa poussière jetée dans V acide muriatique chauf- 
fé, se convertit en gelée. 

Forme primitive présumée, un parallélépipède 
rectangle. 

Pesanteur spécifique, 2,98. 

Les parties aiguës rayent la chaux fluatée, et ont 
peine à attaquer le verre. 

Exposée seule au feu du chalumeau, elle a été 
trouvée infusible par M. lïerzelius. 
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Analyse par Fuchs* 

Silice, 99,64 A 

Chaux, 55,5o f 

Alumine, 24,80^99,80. 
Oxîde de fer, G, 50 L 
Perte, 5,5o j 

Variétés. 

Cette substance, encore nouvelle, 11 a été trou- 
vée jusqu'à présent que sous la forme de cristaux 
cubiques noirs, mais dont la surface est recouverte 
d'un enduit jaunâtre, qui parait être l'effet d'un 
commencement d'altération; d autres semblent cor- 
rodés. 

Gisement et localité. 

La gelilenitea été découverte dans la montagne 
de Mazzoni, près Fassa en Tyrol, par M. Fuchs, 
qui la dédia à son ami Gehlen. Elle a pour gangue 
une chaux: carbonatée laminaire. 



CINQUIÈME ESPÈCE. 

AXINIT15 (thumerstein, Werncr). 
Signalement, 

Fusible au chalumeau, avec bouillonnement ^ en 
un verre gris noirâtre sombre; odeur de pierre à 
fusil par le choc. 

Forme primitive, prisme droit irré^ulier dont les 
bases sont parallélogrammes obliquangles. 
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Molécule intégrante, prisme oblique triangulaire. 
Cassure raboteuse et écailleuse. 
Pesanteur spécifique, 3,2 1. 
Rayant le verre. 

Une partie des cristaux sont électriques par la 
chaleur, et ce sont, comme à l'ordinaire , ceux qui 
dérogent à la symétrie cristalline. 

Analyse de i'axinile de VOisan. par 
V auquel in. 

Silice» 44 \ 

Àlumînc» j % j 

Chaux* u) \ 

Oxtdedefer, i4( ,0 °* 

Oxide de manganèse, 4 \ 
Perte, î / 

Variétés de formes et de couleurs. 

Axinile équivalente. C est un prisme quadran- 
gulaire très-oblique, émarginé entre les faces laté- 
rales les plus inclinées. 

Tous les cristaux dVixintte dérivent de cette va- 
riété, et n en sont que de légères modifications. Ils 
ont tous l'aspect d'un solide très-comprimé , tran- 
chant sur les bords; de là son nom, qui exprime 
pierre de hache. 

Lamîni forme allongée. De Thum en Saxe. C'est 
cette variété qui avait valu à cette espèce le nom 
allemand de thnmersteîn. 

Axinile violette. D'un violet tirant sur le brun, 
et qui n'a aucun éclat. 

V crie. Couleur due à un mélange de chloritc. 
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Tous les cristaux violets sont transparens, mais 
les verts sont simplement demi-transparens ou tout- 
à-fait opaques, 

GisemenS) localités, usages. 

La découverte de Taxinile date de 17S1. On h 
trouva a Saint- Christophe en Oisan, près la bal- 
mc d'Àuris, département de l'Isère. Elle repose 
sur la roche qui sert également de gangue au feld- 
spath, à lepidote , à la prehnîte et à i'asbestc flexi- 
ble. Ses cristaux sont groupés avec ces différentes 
substances. 

L'axinite de Chamouny se trouve dans un filon 
d'asbeste à la fontaine du Caillot, à moitié che- 
min du Montcnvers % on Va découverte aussi sur la 
montagne de la Côte, et ici elle est disséminée par- 
mi des cristaux de prehnite koupholite. Quant a 
celle des Pyrénées, elle a pour gangue une chaux 
carbonatec; mais l'association la plus remarquable 
de Iaxinite se trouve à Konsberg, où elle est ac- 
compagnée de chaux earbonatée, d'anthracite et 
d'argent natif. On remarque dans cette substance, 
comme dans beaucoup d'autres, que les cristaux 
qui sont mélangés de chlorite» sont beaucoup plus 
nets que les autres; et ceux qui dérogent à la sy- 
métrie sont électriques par la chaleur, et pourvus 
des deux électricités. 

M. Bourdèt a fait tailler quelques cristaux daxi- 
nite qui ont pris un assez beau poli ; mais la nuan- 
ce de cette pierre est si peu tranchée , que son effet 
n*a rien de bien agréable- 
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SIXIÈME ESPÈCE. 

ÉPI DOTE (i) (autrefois schorl vert). 

Signalement. 

Fusible au chalumeau en une scorie brunâtre , 
avec bouillonnement; rayant facilement le verre. 
Forme primitive, prisme droit irrégulier- 
Molécule intégrante, prisme triangulaire îrrégn- 
lier. 

Pesanteur spécifique, 3,45. 
Etincelant sous le choc du briquet, 
Réfraction simple. 

Difficile à électriser par le frottement. 
Poussière jaune verdatre dans les gros cristaux 

verts et opaques ? blanc grisâtre dans les autres. 
Cassure raboteuse, légèrement éclatante dans le 

sens transversal. 

Analyse de l'èpidote du Dauphiné, par 
Descotiis. 

Silice, 07,0 

Alumine, 27,0 

Chaux, i4,o 

Oxitle de fer, 17,0 

Oxide <\r manganèse, 1 J> 

Porte, 5,5 



(1) Cette espèce réunit une foule de substances qui ont 
figuré dans la méthode allemande chacune sous un nom par- 
ticulier, et comme étant des espèces distinctes, telles que la 
pbtazitj le scorza^ l'akanticone, l'arendalit, la zoïsit, etc. 



100,0. 



2^2 
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Analyse de î'êpidote zoïsit du Valais^ par 
Laugier. 

Silice, ^7,0 

Alumine, 26,6 

Chaux, a 0,0 

Oxide do fer ? i5,o 

Manganèse, 0,6 

Eau, 2$ 

Variétés de formes 3 de tissus et de couleurs* 

Epidote biswritaire. Un prisme à 6 pans, termi- 
né à chaque extrémité par 2 faces culminantes. 

Toutes les autres variétés ont a-peu-près le même 
aspect; ce sont toujours des prismes à 6 ou 8 pans, 
terminés par des sommets où deux facettes domi- 
nent assez ordinairement , et qui sont entourés d'un 
plus ou moins grand nombre d'autres faces addi- 
tionnelles. 

Aciculaire* En prismes très-allongés , striés en 
longueur et réunis en faisceaux. 

Comprimé. En cristaux aplatis; à Chamouny. 

Bacillaire. D'Àrcndal et des environs du petit 
Saint-Bernard, 

Granulaire, En masses d'un jaune verdatre , à 
cassure raboteuse, avec quelques reflets dus à des 
aiguilles de la même substance. 

Àrenaeê* Sous la forme d'un sable fin olivâtre * 
qui dépolit le verre et s oppose par-là à ce qu'on 
puisse confondre avec lui Je talc chlorite pulvéru- 
lent des bords de l'Arianos, près Muska en Tran- 
sylvanie. 
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Compacte. D'Egypte. 
Terreux. 

Epidote vert obscur. De FOisan. 

Gris, 

Brun. 

Noir brunâtre. 
Jaune verdit 'tre. 
Jaune brunâtre. 

Les épidotea en cristaux déliés et acieulaires sont 
généralement très-brillans à leur surface; mais les 
gros cristaux d'Àrendal sont quelquefois recouverts 
d'un enduit métalloïde vert ou 'grisâtre, qui res- 
semble à la patine du cuivre antique. Les cristaux 
de Chamouny sont à peu près les seuls qui jouissent 
d'une assez belle transparence* 

Epidote mahganésifere. D'un assez beau violet 
foncé, de Saint -Marcel, près Àost en Piémont. 
Cette variété doit sa couleur particulière à 12 pour 
100 d'oxide de manganèse qu'elle renferme, sui- 
vant ML Cordicr. 

Gisement et localité, 

L'épidotc, qui faisait autrefois partie de la grande 
famille des schorls, ne se trouve qu'accidentelle- 
ment dans les roches qui lui servent de gangue; 
souvent même on ne la rencontre que dans les filons 
qui les traversent. 

Le granité sert de gangue a la variété grise qui 
fut désignée un moment sous le nom de zoïsit, à 
relie de la Caroline du sud , qui est d'un vert jau- 
nâtre. La diorit la renferme dans les montagnes du 
Daupbiné et de la Savoie, près Chamouny; la chlo- 



s5.i NOUVEAUX ELÉMEN3 

rite sehistoïde dans le département de l'Isère ; enfui 
1 epidote se trouve dans les mines de 1er d'Arendal, 
dans les filons d'argent de Konsberg, dans ceux de 
la montagne d'Àllemont en Oisan. où elle est as- 
sociée au qiuuz et à la chaux carbonatée. Quant 
aux cristaux d'Àrendal, ils sont remarquables par 
leur volume et leur perfection; Ton en cite un du 
poids de 5 livres. 



SEPTIÈME ESPÈCE. 
W E UNE RITE. 

Signalement 

Fusible au chalumeau en émail blanc et avec 
écume; phosphorescente quand on jette sa poussière 
sur les charbons ardens dans robscurité. 

Forme primitive, prisme droit symétrique. 

Pesanteur spécifique > 5,6o. 

Rayant le verre et étincelant sous le briquet. 

Analyse du wernevite vert cristallisé , par 
John, 

Silice, 1)0,0 

Alumine, 54*0 

Chaux, i(i,o 

Oxîde de fer, 8,o 

ttairîc de manganèse, i ,5 

Perte, o ? 5 



100,0, 
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Variétés de formes et de couleurs. 

W ernerite dioctabdre. Prisme octaèdre, termine 
pnr des sommets à -\ faces tétraèdres, qui naissent 
sur les bords horizontaux du même prisme. 

Amorphe. En petites masses disséminées dans sa 
gangue- 
Ce minéral ne s'est encore présenté que sous la 
couleur olivâtre jointe à une légère transparence; 
quelquefois il est tout-à-fait opaque. 

Gisement et localité. 

Ce minéral, dédié au célèbre minéralogiste Wer- 
ner, par M. Dandrada, se trouve dans les mines de 
fer de Aorto et dUlrica en Suède, ainsi que dans 
celles d'Arcndal en Norwège; il s'y trouve associé 
au quarz, au feldspath et au paranthine laminaire. 
Le wernerite est fort rare. 



HUITIÈME ESPÈCE, 
PARANTHINE (skupotith de Werûet), 
Signalement, 

Fusible ait chalumeau en un émail éclatant ^ et 
avec boursoufflement. 

Forme primitive, prisme droit symétrique. 

Pesanteur spécifique, 5,o. 

Les morceaux les plus purs rayent le verre ; les. 
autres sont beaucoup moins durs. 
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Analyse du paranlhine vitreux, par Laugier. 



Silice, 


45,o \ 


Alumine, 




Chaux, 


1 7 »6 f 


Fer et mangani sc. 


] ,0 \ 100,0» 


Soude, 


1,5 l 


Polasse, 


o,5 ] 


Perte, 


i,4/ 



Variétés de formes, de ti$s%ts et de couleurs. 

Paranlhine perioctacdre. Un prisme à 8 pans. 

Dioitaklre. Le même prisme avec 2 pyramides 
à 4 laces. Cette variété est commune au wernerite 
et au paranthiûe, 

Gjlindmïdê* 

Aciculaire. 

Laminaire. 

Amorphe, 

Paranlhine vitreux. Gris et translucide. 
Blanc métalloïde. Analogue, pour l'aspect, au 
mica argentin. 
Gris métalloïde. 

Blanc grisâtre. Subnacré, opaque 
Blanc jaunâtre. Subnacré. 
Verdâire nacré. 

Rouge obscur. Cylindroïde ou bacillaire. 

Tout porte à croire, d'après M. de Monteiro, qui 
a publié un excellent mémoire sur cette espèce, que 
le paranthine se réunira un jour au wemerite ? et 
qu'il non formera plus que de simples variétés. 
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Gisemens et localités. 

Le paranthine se trouve avec le wernerite clans 
les mines de fer de Norwègc, où il est associé au 
quarz, au mica brun, à l'épidote, à la chaux car- 
bonatée, à l'amphibole et au grenat. 

NEUVIÈME ESPÈCE. 

DIPYUE (sehmelzsteia décerner). 

Signalement. 

Fusible avec bouillonnement; poussière phospho- 
rescente dans V obscurité , sur les charbons ardens. 
Forme primitive, encore inconnue. 
Pesanteur spécifique, 2,65, 
Rayant le verre. 
Cassure conchoïde. 

Analyse par Vauquetin. 

Silice, 60 \ 
Alumine, 2 4 f 
Chaux, 10 \ 100. 
Eau, à l 

Perte, 4 J 

W ariétés de formes , de tissus et de couleurs. 

Dîpjre perioctogone. Sa coupe est un octogone 
régulier. 
A ciculaire. 

Fascicule. En aiguilles réunies en faisceaux. 
Libre. En aiguilles isolées- 



*58 NOUVEAUX 1ÏLÉMENS 

Altéré* 

Dipyre blanchâtre ou rougeâtre. 

Giscineiis et localités* 

Le dipyre, dont on n'a point encore pu détermi- 
ner rigoureusement la forme primitive, et qui par 
conséquent pourrait bien ne point être définitive- 
ment placé, a été découvert en 1786 par MM. G il- 
let Laurnont et Lelièvre, sur la rive droite du Gave 
de Mauléon, département des Hautes-Pyrénées, où 
ses cristaux sont engagés dans une stéalile argileuse 
blanchâtre. M. Charpentier l'a retrouvé depuis dans 
la vallée de Castillon, près Saint-Girons, et près 
d'Angoumer, département de l'Arpège. Dans le 
premier lien f les aiguilles du dipyre sont engagées 
dans un schiste qui forme des couches au milieu 
d'un calcaire ferrugineux; mais à Angoumer, c'est 
ce calcaire lui-même qui lui sert de gangue, et 
M. Charpentier considère cette roche comme étant 
de transition. La découverte de M. Charpentier 
ayant mis de plus beaux échantillons de dipyre à 
la disposition de M. Haûy, ce savant prévoyait que 
cette espèce viendrait se confondre avec le paran- 
thine, qui lui-même paraît avoir la plus grande 
analogie avec le we mérite. 
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DIXIÈME ESPÈCE. 
A N T f 1 O P H T L L I T E , 
Signalement 

Infusible au chalumeau, formant un verre co- 
loré avec le borax , rayant légèrement le verre. 
Forme primitive, un prisme droit rhouiboïdal. 
Pesanteur spécifique, 5,2. 

Analyse par John. 

. Silice, 
Alumine, 
Magnésie, 

Chaux, 5,35 \ ioo,oo. 

Oxido de fer, i 2,00 i 

Oxicle de manganèse, 5 ,2 à \ 
E&u, 1,487 

Variétés de formes, de tissus, et de couleurs, 

Ànthophyllite quaclriheacagonale. 
Laminaire. Du Groenland et de Norwège. 
Àciculaire. Mêmes lieux. 
Couleur ordinaire, le brun métalloïde. 

Gisemens et localités. 

M. Sehumacker découvrit rauthophyllite à Kons- 
berg en îNorwège, et M. Giesecke la retrouvé au 
Groenland , où il est accompagné d'amphibole àci- 
culaire. 

Les minéralogistes allemands semblent avoir réu- 
ni mal ù propos cette nouvelle espèce avec une 
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simple variété de notre diallage. Elle est encore 

très-râre. 



ONZIÈME ESPÈCE, 
PREHNITJE (autrefois chrysolite du Cap). 
Signalement 

lïlectrique par la chaleur; fusible au chalumeau 
en une écume blanche remplie de bulles 3 qui se ré* 
duit en émail brun. 

Forme primitive, un prisme droit rhomboïdal. 

Pesanteur spécifique, 2,60 à 2,70. 

Rayant légèrement le verre. 

1 nul ij se do ta prehnite du Cap, par 
Hassenfratz. 

Silice, 5o,o 

Alumine, 20,4 

Chaux, 25,5 

Fer, 4,9 

Eau, 0,9 

Mauganèse, o,5 

F arrêtés de formes, de tissus et de conteurs. 

Prehnite primitive. Un prisme droit rhomboïdal ; 
de TOisan, département de l'Isère. 

Férihexaèdre. Un prisme hexaèdre très-court, 
passant à la forme d'une table. 

Lamelliforme. Cristaux très-minces (koupholitej, 
de la montagne de la cote près Chamouny. 

Perioctaèdre* Un prisme très-court, à 6 pans. 



100,0, 
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Conchoïde.En petites musses composées de lames 
divergentes, dont l'ensemble présente assez bien 
la figure dîme coquille bivalve fermée; de l'Oisan. 

Bacillaire. De Eassa en Tvrol. 

Entrelacée. Du Cap de Bonne-Espérance. 

Fibreuse conjointe. D'Ecosse. 

Globuli forme radiée. En globes composés d'ai- 
guilles divergentes. 

Mamelonnées. 

Subcompacle. De la Chine. 

Prehnite blanche ou blanchâtre. 

V ert d'eau. 

Olivâtre. 

Jaune verdâtre. 

Gistmcns, localités, usages. 

Les différentes variétés de prehnite se trouvent, 
d'une part, dans les roches granitoïdes associées 
avec l'asbeste, l'amianthoïde , Taxante et le feld- 
spath , comme à Saint-Christophe en Oisan , au 
glacier des Bossons dans la vallée cie Chamouny, 
en Styrie, etc. 11 en est probablement de même 
de celle qui nous fut apportée du Cap par l'ab- 
bé Rochon, où elle avait été découverte par le 
capitaine Prehn , dont elle a emprunté le nom. 
D'autre part, les prehnites d'Ecosse et de Reichem- 
bach en Palatinat, semblent participer du gise- 
ment des mésotypes et des stylbites ; aussi les trou- 
ve-t-on dans les roches amygdaloïdes trappeennes. 
Celle d'Allemagne est associée au cuivre natif et \ 
la laumonite ; elle forme de petites masses de' quel- 
ques pouces de diamètre dans des roches particu- 
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lières, sur l'origine desquelles tous les géologues ne 

sont point d'accord - 

La prehnitc du Cap est celle dont la couleur est 
la plus agréable à l'œil ; aussi est-on tenté de la 
travailler et den exécuter quelques petits objets 
d'ornement, qui , en raison de la rareté de cette 
matière, se sont trouves fort estimés dans les ventes 
où ils ont été exposes. La prebnite de la Chine 
paraît avoir été employée dans le pays pour imiter 
l;i fameuse pierre de lu, qui est notre jade. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE ET LA 
MAGNÉSIE. 



ESPÈCE UNIQUE. 
CORD1ER1TE (îoHth de Wernerj autrefois saphir â'ean), 
Signalement. 

D JJlcilement fusible au chalumeau en un émail 
gris nuancé de vtidiiiïe. 

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 

Molécule intégrante, prisme triangulaire, à base 
rectangle sealène. 

Pesanteur spécifique, 2,56. 

Payant fortement le verre, et légèrement le 
quarz. 

Cassure vitreuse, inégale, imparfaitement cou- 
ehoïde. 

Réfraction double à travers deux faces inclinées 
entre elles. 
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Dichroïte: surface réfléchissant une couleur bleue 
violâtre, qui se change en une teinte de jaune bru- 
nâtre enfumé, quand on regarde le jour à travers 
l'épaisseur du prisme de cette substance; dans les 
morceaux taillés ou irréguliers, il faut tourner la 
pierre jusqu'à ce que Ton ait rencontré ce sens, 
l'ette propriété, au reste, souffre quelques excep- 
tions. 

V ariétés de formes et de couleurs. 

Çordierite primitive. Un prisme à 6 pans. 

Peridodêcakdre. Un prisme à 12 pans. 

Emarginée. La variété précédente, dont les ba- 
ses sont entourées d'une rangée de facettes hexa- 
gonales. 

Massive. En petites masses bleuâtres (c'est le pé- 
liom de Werner). 

La seule substance de laquelle on pouvait croire 
que la çordierite ne fut qu'une simple variété est 
lemeraude; mais on s'est assuré depuis, et par les 
résultats de la cristallographie , et par ceux de quel- 
ques tentatives d'analyse, quelle était étrangère k 
cette espèce, de même qu'au quarz bleu , avec le- 
quel on avait aussi confondu la çordierite. 

GisemenSy localités 4 usages. 

Launoy, marchand naturaliste, rapporta la çor- 
dierite du Cap de Gates en Espagne, il y a déjà bien 
long-temps, puisqu'il en remit des échantillons à 
lïomé de llsle. Depuis cette époque, la çordierite 
a été retrouvée à la baie de Sau-Petro en Espagne, 
par M. Cordicr. où elle est engagée dans un por- 
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phyre volcanique altère, qui renferme aussi des 

grenats violets, et des lames de mica, 

La cordicrite de Baudemnais en lîavière, était 
connue aussi depuis plusieurs années; elle s y pré- 
sente rarement en cristaux, et plus ordinairement 
en petites niasses vitreuses, qui sont engagées dans 
de la chaux earbonatée laminaire et lamellaire blan- 
châtre, mélangée d'amphibole vert, de fer oxidé 
brun, et de 1er oligiste lamelliforme. 

Enfin, cette substance a été reconnue au Saint- 
(Jolhard , au rocher Saint-Michel de la ville du Puy 
en Vclay, à Arenclal eu iNorwège, au Groenland et 
dans riude. On dit que les saphirs d *eau du com- 
merce viennent de cette dernière contrée, et sur- 
tout de Ceylan; mais on ne sait rien sur leurs re- 
lations géologiques, ni sur la roche qui leur sert de 
gangue; peut-être se trouvent-ils dans le même 
sable qui renferme toutes les autres gemmes, La 
eordierite du commerce reçoit un assez beau poli, 
se taille à facettes à peu près comme le corindon 
saphir; mais elle est bien loin d'avoir la même du- 
reté , le même éclat , et par conséquent la même 
videur. 



DE MINÉRALOGIE. 3| 5 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE ET LA 
SOUDE. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

TOURMALINE (autrefois schorl électrique). 

Signalement 

Electrique parle frottement et parla chaleur ( i ) . 
Forme primitive > un rhomboïde obtus. 
Molécule intégrante, tétraèdre hémisphérique. 
Cassure transversale, conchoïde, à petites éva- 
sures, et quelquefois articulée. 
Pesanteur spécifique, 3 ? o à 3,4* 
Rayant le verre. 

Réfraction double, à un degré médiocre. 

La plupart des cristaux prismatiques sont trans- 
parais dans le sens de leur épaisseur, et opaques 
dans le sens de leur longueur. 

Fusible au chalumeau en émail blanc ou gris (la 
variété rouge exceptée). 

Analyse de la tourmaline noire , par 
Kiaproth* 

4o,o ( 

[ 100,0* 
22,0 t ' 

5,o / 



Alumine, 
Fer oxidé, 
Perle. 



(i) Voyez ci-après les détails sur ceïte propriété. 
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Analyse de la tourmaline verte du Brésil, 



Tourmaline {rédécimale* I n prisme à 9 pan*, 
terminé par deux sommets dissemblables, dont l'un 
a 5 facettes hexagonales, et l'autre à deux. 

Seocdécimale. Un prisme à 6 pans; un somme! a 
6 faces, dont 5 carrées et 5 hexagonales; l'autre 
sommet compose de 4 laces triangulaires. 

Tfonoseptimale. Un prisme à 9 pans; un sommet 
à 4 faces triangulaires, et l'autre à 5 faces hexago- 
nales. 

Les dix-neuf variétés de tourmalines décrites par 
Haûy, sont toutes composées de prismes générale- 
ment assez allongés à un grand nombre de pans, 
et terminés par deux sommets très-dissemblables, 
en raison de la propriété électrique, 

La plupart des cristaux de tourmaline ont la 
forme de prismes très-allongés, très-surcharges de 



par f^auquelin. 




- Analyse de (a tourmaline rouge de Sibérie, 
par le même. 




Variétés de formes. 
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pans, et dont les deux sommets, quand ils en sont 
pourvus, diffèrent toujours par le nombre de leurs 
facettes, ainsi que cela arrive constamment à toutes 
les substances électriques par la chaleur. Haiïy en 
a décrit dix-huit variétés dans sa nouvelle édition. 

Cylindroïde* En prismes arrondis par les nom- 
breuses cannelures dont ils sont surchargés, acci- 
dent qui est commun à toutes les variétés de cou- 
leur de cette espèce, quelle que soit leur localité* 

Suhlamellaire: De Carinthie. 

Jciculaire. En aiguilles divergentes, plus ou 
moins fuies et plus ou moins longues, formant des 
masses ou de simples globules. 

Capillaire. En iilets excessivement déliés, qui les 
font comparer à des cheveux ; se trouvent quelque- 
fois dans l'intérieur du quarz hyalin, comme le 
titane. 

V ariètés de formes et de couleurs* 

Tourmaline incolore. De Sibérie. 
Ji la riche* Du Saint-Gothard. 
Violette. De Sibérie. 

Bouge cramoisL Quelquefois chatoyante quand 
elle est polie; (sibérite) de Sibérie et dX'tou eu 
Suède* 

Violâtre. De Rosena en Moravie. 

Iiouge pourpré. On a fait long- temps passer celte 
jolie variété pour du corindon rouge dans le com- 
merce des pierres fines; elle en a effectivement la 
couleur et l'éclat, mais sa dureté est infiniment au- 
dessous. Ces tourmalines arrivent toutes taillées , 
les uns disent du Brésil, les autres de Sibérie. 
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Violette bleuâtre. D'Uton en Suède. 

Rose. Du Massachuset aux Etats-Unis; de Rosena 
en Moravie. 

Indigo. D'I'ton en Suède (autrefois indicolite). 
Bleue. Du Brésil et du Massachuset (c'est le sa- 
phir du Brésil des lapidaires). 
Bleuâtre. D'Uton. 
Noir bleuâtre. 

Vert obscur. De Ceylan, du Brésil et du Massa- 
cluiset (c'est 1 emeraude du Brésil des lapidaires). 

V tri d'herbe. Du Saint-Gothard et du Massa- 
chu set. 

Bleu verdâtre clair. Du Brésil. 
Vert jaunâtre* De Ceylan (pérîdotde Ceylan du 
lapidaire). 

Orangé brunâtre. De Ceylan. 
Brune. De New- York. 

Noire. Ou d'un noir brunâtre par transparence. 
Celte variété, la plus commune et )a plus ancien- 
nement connue, se trouve dans une infinité de 
lieux fort éloignés les uns des autres, tels que Ma- 
dagascar. Ceylan, la Sibérie, les Alpes, l'Angle- 
terre, etc. 

Malgré le grand nombre de variétés énoncées ci* 
dessus, il en est beaucoup d'autres encore qui partici- 
pent de deux ou trois de ces teintes, et dont la dé- 
nomination serait difficile à exprimer; il en est une 
entre autres qui tient du brun de girofle et du rouge 
vineux; enfin, la même pierre est souvent composée 
de deux parties différemment colorées, telles que 
verte et brune , rouge et blanche , violette et blan- 
che, etc. Dans les tourmalines cristallisées, ces nuan- 
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ces forment des espèces d étuis qui semblent em- 
boîtés Tuu dans Vautre 1 et marquent aussi les dif- 
férentes périodes de leur accroissement. CYsl ainsi 
que la collection d'IIaiiy présentait plusieurs de ces 
prismes dicolorcs, dont le centre était brun et l'ex- 
térieur vert, un autre dont Taxe était rouge et l'ex- 
térieur vert, etc. 

De {'électricité des tourmalines (i). 

Cent ans se sont écoulés depuis que Lemery vint 
annoncer i\ l'Académie des sciences que les tour- 
malines avaient* la propriété d'attirer et de repous- 
ser les corps légers quand on les avait exposées à la 
chaleur. Depuis lors, tous les physiciens se sont 
occupés de ce phénomène, et sont parvenus non- 
seulement à l'expliquer de la manière la plus satis- 
faisante, mais encore lont reconnu dans plusieurs 
autres minéraux, dans lesquels on ne soupçonnait 
pas même cette singulière propriété. Haiïy, plus 
que tout autre, se distingua dans ces recherches, 
tout à la fois comme physicien et comme minéra- 
logiste, et c est particulièrement à lui que Ton est 



(1) Je suppose que l'on connaît les lois fondamentales qui 
régissent le fluide électrique et les phénomènes principaux 
qui en résultent. Je n'insisterai donc pas sur les raisons qui 
l'ont que les fluides de même nom se repoussent , et que ceux 
de noms différent s'attirent; qu'un corps à l'état naturel est 
attiré, si son poids le permet, par les corps éleetrisés ; que 
les corps idio-électriqucs sont ceux qui s'opposent au passage 
du fluide électrique, et qui, en l'isolant, ne lui permettent 
pas de se rendre dans le réservoir commun, qui est la terre, 
etc., etc. [Fnyc: |a Minéralogie d'IIaiiy. i >m. I et III.) 
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redevable de la connaissance des principaux phé- 
nomènes de l'électricité fies tourmalines, dont nous 
allons essayer de présenter un aperçu rapide. 

Une tourmaline frottée sélectrice vitreusement 
comme la plupart des minéraux qui ont le tissu et 
la fracture du verre; son effet sur les corps légers, 
ou librement suspendus dans l'espace, se manifeste 
par de simples attractions, semblables à celles que 
leur fait éprouver un bâton de cire A cacheter frot- 
té; mais si Ton présente cette même tourmaline à 
un électromètre quelconque, que Ton aura mis a 
l'état vitreux, par exemple, cette tourmaline agira 
sur lui par répulsion , en raison de la parité du flui- 
de qui anime la pierre et rélectromètre. 

Une tourmaline chauffée modérément, et que je 
supposerai pourvue de ses deux sommets, donnera 
des signes alternatifs des deux électricités par des 
répulsions et des attractions sur un électromètre 
quelconque, que Ton aura préalablement placé dans 
I*étftt d électricité vitrée ou résineuse, et Ton remar- 
quera , ainsi que nous l'avons dit m parlant de la 
topaze et de la magnésie boratée, que l'électricité 
vitrée siège à l'extrémité du cristal, qui est terminé 
par le plus grand nombre de facettes, tandis que 
l'électricité résineuse occupe toujours le sommet le 
moins compliqué. L'on démontre que cette même 
tourmaline, électrisée par la chaleur, attirerait par 
l'un et l'autre pôle tous les corps légers ou libre- 
ment suspendus, qui ne seraient point électrisés 
ou qui seraient dans l'état naturel, 

Deu\ tourmalines électrîsées par chaleur et li- 
brement suspendues en l'air par leur centre de gra- 
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vile, tourneront naturellement leurs sommets op- 
posés Tun vers l'autre , comme cela arrive quand on 
approche deux aiguilles aimantées ; Tune cl elles 
fait une deinî-révolulion pour venir se placer de 
manière à ce que les pôles de noms diffère ns soient 
l'un vis-à-vis de l'autre. Or, cette petite expérience 
peut se varier à l'infini, soit qu elle se fasse au moyen 
d'une tourmaline iixe et d'une tourmaline suspen- 
due à un fit de soie, portée sur un flotteur ou pla- 
cée en équilibre sur une petite armure tournant 
sur pivot, soit que les deux tourmalines chauffées 
soient toutes les deux mobiles. 

Une tourmaline élcctrisée par chaleur, présente 
trois parties distinctes dans sa longueur, savoir, 
une portion vitreusement électrisée , une portion 
cenlrale dans 3 état naturel , et la troisième opposée 
a la première, qui donne des signes d'électricité ré- 
sineuse ; cela tient à ce que les deux fluides» en 
s 'éloignant l'un de l'autre le plus possible, laissent 
entre eux un espace neutre qui ne participe ni de 
l'un ni de l'autre. Si Ton vient à couper cette mê- 
me tourmaline en deux ou trois tronçons, chacun 
devient alors une tourmaline complète, c'est-à-dire 
que chacun d'eux est pourvu des deux pôles et de 
l'espace neutre; phénomène qui trouve encore son 
parfait analogue dans un barreau magnétique que 
Ton viendrait a briser, dont toutes les tractions 
deviennent chacune un aimant complet, et dont le 
célèbre Coulomb donna une explication des plus 
satisfaisantes. Ainsi, comme le remarque fort bien 
Ilaùy, la minéralogie réclame, en faveur de sa tour- 
maline, cette belle prérogative d'avoir servi de lien 
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commun pour réunir dans une seule théorie deux 
des branches de nos connaissances les plus dignes 
d attention, par l'importance et par la diversité 
des découvertes auxquelles leur étude a donné nais- 
sance. 

GiscmcnSy localités * usages. 

Les tourmalines appartiennent essentiellement 
aux terrains de la plus ancienne formation , et jus- 
qu'ici même cette situation géologique est exclu- 
sive, car nous ne connaissons cette substance ni 
dans les terrains secondaires ni même dans les ro- 
ches de transition; dire qu'elle accompagne Té- 
tain et la topaze 9 c'est confirmer ce que nous 
venons d'avancer sur l'antiquité des roches dont 
elle fait partie; non essentielle , mais seulement 
comme principe accidentel.. En nommant les diffé- 
rentes variétés de tourmalines colorées, Ton a déjà 
cité plusieurs des localités principales de cette es- 
pèce; mais nous y revenons encore ici, et nous 
ajouterons que les lieux qui nous fournissent les 
plus belles variétés de tourmalines, sont les grani- 
tés de Suède, ceux delà Bretagne, du Devonshire 
en Angleterre, les gneiss de la Gastille et du Xiller- 
tiial, le talc du Saint-Gotliard , la dolomie du mê- 
me lieu, la lepidolîthede llosena en Moravie, et les 
quarz de Madagascar, des monts Oural et du Massa- 
chuset, qui forment des liions à travers le granité et 
qui présentent la plupart des belles variétés de la 
tourmaline colorée, roses, rouges, bleues et ver- 
tes, etc. 

La tourmaline se trouvant dans les filons, est 
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nécessairement associée à différentes substances 
métalliques; aussi en avons-nous plusieurs exem- 
ples, soit pour Té ta in, soit pour le fer. À l'égard des 
belles tourmalines de Tilc de Ceylan et du Brésil , 
un les trouve dans les terrains d'alluvioti , dans les 
fameux sables où Ton rencontre toutes les gemmes, 
et ce sont principalement eelles-la qui passent dans 
le commerce après avoir été taillées et polies par 
les lapidaires de l'Inde. La tourmaline ne le cède 
presque à aucune gemme sous le rapport de la \a- 
riété de ses teintes; la plupart, il est vrai, sont al- 
térées par une nuance rembrunie; mais cependant 
il en existe quelques-unes qui sont pures et même 
assez vives. Telles sont entre autres celles qui se 
vendaient pour des rubis d'Orient, celle qui est 
d'un rouge cramoisi, qui se taille en cabochon, et 
dont les reflets nacrés et ehatoyans ajoutent encore 
au mérite de sa couleur; telles sont aussi les va- 
riétés vert d'herbe et jaune de jonquille, celles qui 
réunissent plusieurs couleurs tranchées sur la mê- 
me pierre, etc. Outre cet emploi de la tourmaline 
dans le commerce de la joaillerie, on peut ajouter 
que cette pierre fait partie des appareils de physi- 
que, au moyen desquels on démontre quelques 
propriétés du fluide électrique. 
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DEUXIÈME ESPECE. 

LAZUL1TE (lasurstcin de Wcrncr, vulgairement lapis). 

Signalement. 

Soluble en gelée dans les acides y après avoir été 
calciné j fusible en un émail blanc par un feu pro- 
longé. 

Forme primitive, le dodécaèdre à plans rhombes* 
Pesanteur spécifique, 2,76 à 2,9/1. 
Rayant le verre. 
Cassure , mate et à grain serré. 
Selectrisant résineusement par le frottement 
quand il est isolé. 

Analyse par M. Clément Désarme. 

Silice, , 55,8 \ 

Alumine, 3 \ >8 j 

Soude, 25,2 \ 100,0. 
Sou Ire, 5,1 ( 

Carbonate de chaux, 5,i J 

Variétés de formes cl de coif feurs. 

Lazulite primitif De Sibérie. 
• Êmarginé , dont les arêtes du noyau sont rem- 
placées par des facettes. 

Amorphe. Renfermant des veines de fer sulfuré. 

Lazulite bleu pourpré. C'est la plus belle qualité; 
il est rare d'en voir de grandes pièces* 

Bleu céleste. 

Bleu varié de taches blanches. Qui sont due- J 
des substances étrangères* 
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Gi&cmens, localités , i&sagcs* 

Le lazuliie de Sibérie, le seul dont on connaisse* 
le gisement, se trouve dans les granîtes du lac Baï- 
kal , où il forme un filon qui contient aussi des gre- 
nats, du fer sulfuré, du feldspath, et du talc stéa- 
tï te et nacré. Ce LazixHfe n est pas de la plus belle 
qualité , mais on cite la Perse , la SNatolie et la Chi- 
ne, comme fournissant celui qui est d'un bleu pur 
parsemé de pyrites brillantes, sans mélange des ma- 
tières blanches qui nuisent infiniment à sa valeur. 
Le beau lazulite est employé par les graveurs, par 
les artistes qui s'occupent de l'exécution des objets 
d'ornement, tels que vases, socles, plaques, pen- 
dules, etc.; mais son usage le plus important est 
sans contredit de servir à la fabrication du bleu 
d'outremer, dont l'éclat et la durée ont attiré l'at- 
tention des peintres de toutes les écoles. 



TROISIÈME ESPÈCE. 
SODA LITE. 

Sigualenicnt. 

Formant une gelée épaisse dans F acide nitru/ue* 
Forme primitive, le dodécaèdre a plans rhombes. 
Pe sauteur spécifique, 
Rayant le verre. 

Les échantillons du Vésuve résistent au feu du 
chalumeau, et d'autres s'y fondent avec boursouf- 
lement, en un verre incolore; ce sont ceux du 
Groenland (Ber^elius). 
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An<Uysc par Thomson, 

Silice, 
Alumine* 
Sonde, 
Chaux, 

Acide înuriatiqim» 
Oxîde de fer, 
Matière volatile, 

Variétés. 

Sodalite primitive* 
Massive. 

Vert obscur plus ou moins intense. 

Gisemens et localités. 

On a découvert la sodalite au Groenland, dans 
une roche composée de feldspath blanc, d amphi- 
bole noir et de grenats, puis à K.angerdluarsuk sur 
Je continent; et enfin , ou l'a retrouvée au Vésuve» 
où elle est associée à l'amphibole aeieulaire noir, 
au mica et à iïdocrase brune. 

SILICE COMBINÉE AVEC L* ALUMINE ET LA 
POTASSE. 



PREMIERE ESPÈCE, 

AUPHIGÈNE (faillit de Werner). 

Signalement* 

ïnfusibte au chalumeau y rayant difficilement le 
verre. 



2 3,i>0 I 

2,70 

5 t GO | 
1 ,00 
2,10 



■98,20. 
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Forme primitive, le cube* 
Molécule intégrante, le tétraèdre irrégulier. 
Cassure raboteuse, quelquefois légèrement on- 
dulée, avec un certain luisant- 
Pesanteur spécifique, 2,/jGj 
Réfraction simple. 

Analyse par Klaprolh. 

55,75 \ 

> 100,00. 

0,28 ) 

Vavièlès de formes et de co%Ucuvs. 

Ampkigène trapézoïdal. Solide composé de 2 4 
trapèzes égaux et semblables. On ne connaît enco- 
re que cette seule variété de cristallisation. 

Arrondi* La variété précédente, qui a perdu ses 
angles et ses arêtes par l'effet d'une cristallisation 
précipitée. 

Altéré. Accident qui est probablement dû à l'ac- 
tion du feu ou des vapeurs acides. 
Amphighie, Incolore. 
Blanchâtre ou grisâtre. 
Jaunâtre. 

Les amphigènes transparens sont rares; le plus 
ordinairement , ils ne sont que translucides, et sou- 
vent tout-à-fait opaques. 

Gisemens, localités , usages. 

L'amphigène connu pendant assez long-temps 
sous la fausse dénomination de grenat blanc , se 

>7 



Silice, 
Alumine, 
Polasse, 
Perte, 
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trouve particulièrement dans les laves du Vésuve, 
qui ont coulé à différentes époques, ainsi que dans 
les roches qui ont été lancées par son cratère, sans 
qu'elles paraissent avoir sensiblement souffert de 
l'action du feu. 

On a beaucoup discuté sur l'origine et la forma- 
lion des cristaux d'amphigène dans les laves. Les 
uns ont admis que ces cristaux étaient préexistons 
à la fusion de la roche; les autres ont voulu qu'ils 
se fussent formés pendant l'état de fluidité de la 
lave, et ont apporté quelques preuves à l'appui de 
cette opinion, entre autres, qu'un grand nombre 
de cristaux d'amphigène renferment dans leur in- 
térieur des fragmens de la Iâte qui les entoure de 
toutes parts. Il me semble beaucoup plus simple 
de considérer les laves à cristaux dacnphîgène 
comme des espèces de porphyres qui auraient été 
mis en fusion, et qui auraient coulé sans que ces 
cristaux, qui sont infusibles» eussent souffert au- 
cune altération. La difficulté est beaucoup plus 
grande pour les laves qui contiennent des cristaux 
de feldspath, puisque cette substance fusible n'est 
pas dénaturée, et conserve saxonne et son aspect: 
comme dans les porphyres ordinaires. 

Lamphigène n'appartient point exclusivement 
aux terrains vulcanisés; M. Lelièvre Ta reconnu 
dans une roche granitique des Pyrénées. 

M. Léman a fait tailler des amphigènes incolo- 
res dcFrascati, près Rome, qui font un assez- bel 
effet, et qui ont même un certain éclat adamantin. 
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DEUXIÈME ESPÈCE- 

MEÏONITE (autrefois hyacinthe blanche de la Somma). 

Signalement, 

Aisément fusible au chalumeau avec un grand 
bouillonnement et bruissement, en un verre spon- 
gieux. 

Forme primitive, prisme droit symétrique. 

Molécule intégrante, idem. 

Cassure transversale, ondulée et brillante. 

Pesanteur spécifique, 2,61. 

Rayant aisément le verre. 

Analyse de la meïonite du Vésuve, par 
Arfwedson. 

Silice, 08,70 \ 

Alumine, 1 9,90 j 

Potasse, s 1,40 ) 101,80, 
Chaux, i ,55 l 

Oxide de fer, o,4o 1 

Variétés de formes et de couleurs* 

Meïonite dioctaedre. Un prisme à 8 pans, terminé 
par 2 sommets a 4 faces pentagonales. 

Triplante. Le même prisme, dont les faces ter- 
minales sont entourées des quatre côtés par des fa- 
cettes additionnelles. 

Granuliforme. 

Meïonite incolore. 

Blanchâtre. 
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Gisemens et localités. 

La meïonite est une de ces substances qui font 
partie des roches rejetées par le Vésuve, sans qu'el- 
les paraissent avoir subi d altération sensible; sa 
gangue est souvent une chaux carbonotée lamel- 
laire, et c est particulièrement ;\ la Somma que Ton 
trouve les plus beaux échantillons de cette subs- 
tance. 



TROISIÈME ESPÈCE- 

FELDSPATH. (Cette espèce réunit l'adula irc ; la pierre des 
Amazones, ta pierre de Labrador, la pierre de lune, la pier- 
re du soleil, le jadty le pétrosilex, et plusieurs autres subs- 
tances qui ne sont que des variétés du feldspath, et qui por- 
taient des noms particuliers dans l'ancienne minéralogie.) 

Signalement. 

Fusible en émail blanc de porcelaine, rayant le 
verre et é tin celant sous le choc du briquet. 

Forme primitive, le parallélépipède obliquangle. 

Molécule intégrante, idem. 

Pesanteur spéeilique, 2*43 à 2,70. 

Réfraction double à un degré médiocre. 

Phosphorescent par le frottement de deux mor- 
ceaux, dans l'obscurité. 

dnaiyse du feldspath limpide (adiUairc) , par 
Vauquûlin. 

Silice, (yl\\ 

Alumiue, 20 f 

/M > 100. 

Polas&c» l4 \ 
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Variétés de formes et de tissus. 
Feldspath primitif. 

Prismatique. Un prisme très-oblique, à 6 pans . 
dont 2 infiniment plus larges que les l\ antres. 

Les nombreuses va rie Lés erislallines de eelte es- 
pèce se présentent presque toujours sous l'aspect 
de prismes obliques, plus ou moins surchargés de 
pans sur leur eontour et de facettes à leurs som- 
mets. Haiïy en décrit 28. 

Hemitrope. Les cristaux hémitropes sont ceux 
dont Tune des moitiés semble avoir fait un demi- 
tour sur l'autre, de manière qu'il résulte toujours, 
de cet arrangement des angles rentrons, qui sont 
en quelque sorte les marques distinetives de ce 
singulier accident- La plupart des cristaux de feld- 
spath, qui forment les taches carrées que Ton re- 
marque dans les granités et dans les roches con- 
génères, sont des hémitropes; c'est pourquoi les 
taches feldspathiques ne brillent point a la fois dans 
toute leur étendue^ mais seulement dans une de 
leurs moiliés; ce reflet est nettement tranché dans le 
sens de la longueur. 

Laminaire. 

Lamellaire. 

Granulaire* 

Compacte ce roule (autrefois pélrosilex). Aspect 
analogue à celui de certaines agates. Tel est le feld- 
spath céroïde rouge de Suède; quelquefois il devient 
tout-à-fait opaque, et ressemble alors beaucoup 
aux jaspes communs. Cette variété, d'un vert fon- 
cé, se trouve dans les Vosges. 
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V ariélés de couleurs ci d'aspect. 

Feldspath incolore (adulaire). Du Saint-Gothard, 
en grands cristaux* 

Blanc et opaquç. Petunzé des Chinois. 

Blanc et frY//^/MC>Vfe.DeGuanaxunto, au Mexique, 

Blanc verdâlre (adulaire). De Saint-Gothard. 

Rouge obscur. Commun dans tous les pays gra- 
nitiques. 

Rouge incarnat. D'Egypte, dans le siénite des 
cataractes* 

Rose. De Bavcno; Pormenaz, près Servoa en Sa- 
voie. 

VûH céladon. En Sibérie (vulgairement pierre 
des Amazones). 

Gris. De Nonvègc et du Mont-Blanc. 

Noir. De Vauze, près Servoz en Savoie. 

Feldspath nacré (vulgairement pierre de lune). 
De beaux reflets nacrés, légèrement bleuâtres ou 
verdâtres, partant d'un fond demi-transparent ou 
légèrement laiteux; s'est trouvé, d'abord au Saint- 
Gothard, et a été tout nouvellement rapporté de 
Ceylan par M. Lechenaud, naturaliste voyageur, 
auqucl l'histoire naturelle en général est redevable 
d'une foule d'objets nouveaux du plus grand in- 
térêt. 

Opalin (vulgairement pierre de Labrador), De 
beaux reflets analogues à ceux de la queue du paon , 
composés pour l'ordinaire de deux nuances, bleu 
et vert, aurore et bleu, etc., partant d'un fond gris 
obscur traversé par des lignes droites qui se croi- 
sent en formant des rhombes ; de l'île Saint-Paul 
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sur la cote de Labrador, du Groenland , de Finlan- 
de , de iNonvège , etc. 

Ayentw'ittê jaune v à pîiue d'or (vulgairement 
pierre du soleil). Fond d'un jaune d'or éclatant, 
parsemé d'une infinité de petits points brillans, 
rouge aurore; de l'iledc Cedlovatoï , près d'Àrehan- 
gel eu Russie. Variété rare et chère. 

Aventurinè vert à pluie d'argent. Fond d'un vert 
tendre, parsemé d'une infinité de points brillans 
argentins; des environs de Catlicrimbourg en Si- 
bérie, 

APPENDICE. 

Feldspath tenace (jade de Saussure). Très-diffi- 
cile à briser; couleur blanchâtre, verdatre ou légè- 
rement violette; ordinairement compacte, mais 
quelquefois laminaire; stisreplihlc de .-^altérer à 
l'air, dîfiicilement fusible au chalumeau en verre 
blanc, renfermant souvent des lames de diallage 
verte, Cette variété est commune sur les bords du 
lac de Genève* 

Feldspath décomposé "ou kaolin. Très-friable, $ce 
au toucher, quoique assez doux; happant légère- 
ment à la langue; se délayant dans l'eau sans y 
faire pâte; infusible. 

Analyse du kaolin par V auqueUn. 

Silice, 71,10 \ 

Alumine, 1 5,86 # 

Chaux, 1*9$ 100,00. 

Eau, 0,70 i 

Perte, 4,54 1 



1 
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L'on voit, par le résultat de cette analyse, que les 
principes, à la potasse près, sont absolument les 
mêmes que ceux du feldspath adulaire, analysé par 
le même savant* Or, I T in fusibilité du kaolin s'ex- 
plique aisément par la disparition du fondant; et, 
comme on peut suivre la décomposition graduelle 
du feldspath ordinaire jusqu'à celle du kaolin par- 
fait , on ne peut hésiter a le placer a la suite de cette 
espèce. J'ai observé des kaolins qui avaient une sa- 
veur alkaline a leur surface; ainsi dans ce cas, la 
potasse était à l'état libre, et prête à abandonner 
les autres principes constitutifs du feldspath. 

Gisemeîis, localités, usages. 

Quelques minéralogistes, au nombre desquels on 
cite M- Rose, de Berlin, sont d avis que plusieurs 
variétés de notre espèce feldspath déviaient en être 
éloignées comme appartenant à de nouvelles espè- 
ces; tels sont entre autres le Labrador et celui du Vé- 
suve ; mais cet avis n étant point généralement adop- 
té, nous nous contentons de l'énoncer comme pour 
l'espèce alùite? qui est également créée aux dépens 
du feldspath, et qui, de l'aveu même de AL Berze- 
lius, se comporte absolument de la même manière 
au chalumeau que le feldspath proprement dit. 

Le feldspath ne forme jamais de grandes masses 
à lui seul , mais il fait partie essentielle des roches 
qui composent les plus hautes montagnes du inon- 
de, tels que les granités, les siénîtes, les porphyres, 
et quelques-uns des produits volcaniques. Il partage, 
ainsi que le quarz, le rôle important qui leur fait 
servir de base aux roches qui semblent avoir pré- 
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cédé toutes les antres, et qui sont par conséquent 
recouvertes par toutes les formations qui ont suivi 
la leur; mais le feldspath, considéré sous le rap- 
port géologique 9 diffère du quarz en ce qu'il ne se 
rencontre point dans les terrains qui renferment des 
restes de corps organisés, si ce n'est dans les roches 
arénacées qui sont formées aux dépens de monta- 
gnes préexistantes; ainsi Ton peut dire de lui qu'il 
a pu assister aux dernières révolutions du globe , 
qu'il a fait partie des déblais qui ont été portés d'un 
point à un autre, mais qu'il n'a pas été créé pen- 
dant ces périodes de tourmentes et de désordres. 

Le feldspath, jouissant assez souvent d'une co- 
loration très-vive, est la substance qui détermine 
la couleur des roches dont il fait partie. C'est ainsi 
que le siénite d'Kgypte lui doit sa couleur rouge, 
que le granité rose de Baveno doit sa nuance à du 
feldspath incarnat; que celui des Vosges se trouve 
caractérisé par les grands cristaux de feldspath 
feuille-morte, dont il est lardé en tout sens; il en 
est à-peu-près de même des porphyres rouges, des 
porphyres verts , etc. 

Le feldspath, si abondant dans les roches d'an- 
tique formation, est assef rare dans les filons qui 
traversent ces mêmes montagnes; à peine le ren- 
contre-t-on en pelits cristaux implantés, dans quel- 
ques fissures accidentelles où il accompagne cer- 
taines substances cristallisées, telles que les prehni- 
tes, les axinites, etc. 

Les plus jolies variétés de cette espèce sont em- 
ployées dans la bijouterie et dans la décoration ; les 
feldspaths aventurinés et chatoyans se taillent en 
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cabochon ? parce que celte forme convient nu 
jeu de leurs reflets; mais les variétés opalines se 
prêtent, par le volume des masses que Ton peut se 
procurer, au travail du lithoglypte, qui sait en exé- 
cuter des vases, des tables, des socles plaqués , so- 
lides ou d une seule pièce. 

Quant au feldspath décomposé ( kaolin), qui for- 
me des espèces de filons à travers le gneiss altéré, 
et où il se montre associé an quarz et au mica, tout 
le monde sait que c'est Loi qui forme la base de la 
pâte rie la porcelaine, en même temps que le feld- 
spath blanc laminaire (petunzé) forme la couverte 
et le fondant de cette même porcelaine. 

Il existe de vastes dépôts de ce feldspath décom- 
posé en Russie, en Saxe, à la Chine, en Angleterre 
et en France (1). Pour l'ordinaire, ces dépats font 
partie des terrains primitifs; mais on en a décou- 
vert un grand amas à Pignac, département de la 
Charente, qui recouvre un calcaire marin, analo- 
gue, d'après M. deMorogue, à notre calcaire à 
gryphite; et ce kaolin, suivant toute apparence, a 
été transporté au Heu qu'il occupe, depuis qu'il est 
à l'état pulvérulent. 



(i) Voyvi la Minéralogie appliquée aux arts, Lom. HI. 
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QUATRIÈME ESPECE. 

MICA (glimmer $e Werner, vulgairement or flt argent de* 
chats, poudre d'or, p;i i n de corbeau, etc. ) 

Signalement. 

Eclat métalloïde doré, argentin ou bronzé > divi- 
sible en lames ou en paillettes excessivement min- 
ces,, élastiques, et qui se déchirent plutôt quelles 
ne se brisent. 

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal. 

Molécule intégrante, idem. 

Pesanteur spécifique, 2.65 à 2,93. 

Très-facile î rayer, même avec l'ongle. 

Poussière blanche, quelle que soit la couleur de 
la variété; toucher onctueux. 

S electrisant vitreusement par le frottement. 

Fusible au chalumeau en émail blanc, gris ou 
verdâtre. Cet émail fait mouvoir l'aiguille aimantée 
quand il provient d'un mica noir. 

Analyse du mica noir de Sibérie, par 

KLAPAOTii. pëschieh (de Genève) . 

Silice, 55,oo 

Alumine, 11, 5 11,26 

Magnésie, 9,0 o,oo 

Potasse, 10,0 4> 00 

Soude, o,o 1 ,70 

Peroxide de fer, 22,0 14*26 

Peroxido de titane, 0,0 27,00 

Manganèse, 2,0 Traces, 0,00 

Eau et acide fluor ique; 0,0 2,70 

Perte, 5,o 4»°4 

100,0. 100,00. 



*33 NOUVEAUX ÊL^MENS 

La quantité énorme de titane trouvée par M, Pes- 
ehier dans ce mica noir de Sibérie, est étonnan- 
te , et fait désirer que ce singulier résultat soit 
encore constaté par un nouveau travail. Nous de- 
vons dire cependant que d'autres chimistes en ont 
retrouvé comme lui, mais en moindre dose. 

Variétés de formes, de tissus cl de couleurs. 

Mica primitif. En prismes rhomboïdaux 9 ordi- 
nairement très-courts. 

Prismatiques. En prismes hexaèdres réguliers 
très-courts; quelquefois trois des cotés de l'hexa- 
gone ont pris un accroissement considérable aux 
dépens des trois autres, ce qui donne t\ ces prismes 
ou à ces lames l'aspect triangulaire; devienne en 
Valais. 

Foliacé. En grandes feuilles de plusieurs pieds 
de large (vulgairement verre de Moscovie). 

Lamelliforme. En lames ou paillettes de peu de- 
tendue. 

Ecailleujc. Eu masses composées d'une infinité 
de parcelles qui s'attachent aux doigts. 

Testacé. En petites niasses composées de petites 
lames curvilignes. 

Filamenteux. En filamens, ou plutôt en très- 
petites lames, longues et étroites. 

Distique. En masses composées de laines dispo- 
sées dans leur fracture comme la barbe des plumes 
(vulgairement mica en épi); des Pyrénées. 

Pulvérulent. Vulgairement poudre d or; de la Lor- 
raine allemande. 
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Mica métalloïde jaune d'or (vulgairement or des 
cliats). 

Argentin (vulgairement argent des chats). 

Verdâtre. 

Rougeâtre* 

Jaunâtre. 

Brun* 

Violet ou lilas (ancienne Iépidolitlie). 
Violet foncé. Manganésifère; de Saint-Marcel en 
Piémont. 

Noir, Cette couleur n'est souvent que le résultat 
de la réflexion. Le même mica , observé par réfrac- 
tion, est ordinairement vert foncé : tel est celui de 
Sibérie. 

Le mica est transparent, translucide ou opaque, 
suivant que ses lames sont plus ou moins épaisses. 
Celui qui réfléchit les couleurs de l'iris, est arrivé 
ù un point extrême de ténuité. Haùy a calculé que 
les points qui réfléchissent les rayons bleus, n'a- 
vaient qu'environ 4^ millionièmes de millimètre, 
ou millionième de pouce; cela tient au munie 
phénomène des anneaux colorés , qui est la cause 
des reflets de l'opale, de l'iris des verts antiques, 
de l'iris interne du quarz, etc. , etc* 

OBSERVATIONS. 
Si les résultats des analyses de M. Pesehicr de 
Genève se constataient, nous serions forcés de re- 
fondre en entier les espèces talcs et mica; leurs 
noms disparaîtraient de la liste des espèces; nous 
ne pourrions plus les considérer que comme de 
simples variétés de titane silicialés, et dès-lors le 
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rôle de ce métal serait d'une toute autre impor- 
tance que celui qu'on lui a accordé jusqu'à ce jour. 

Gisemens, localités, usages. 

mica appartient d'origine aux terrains les plus 
anciens. Cest parmi les roches primordiales qu'il 
a pris naissance ; mais ayant été soumis aux acci- 
dens et aux remaniemens qui ont dispersé les élé- 
mens de ces roches, il s'est trouvé incorporé dans 
les montagnes secondaires, dans les terrains mo- 
dernes, et même parmi les dépôts de nos dernières 
alluvions. C'est ainsi qu'on le voit entrer comme 
principe constituant dans les granités; 

Qu'il forme la plus grande portion de la masse 
des gneiss et des micas schistes ; 

Qu'il fait partie des grès psammites qui accom- 
pagnent la houille, et qu'il brille dans la plupart 
des sables de nos rivières qui, en raison de la lé- 
gèreté de ses paillettes , le transportent au loin , et 
vont le déposer au sein des mers. Outre cela, ce 
minéral se trouve accidentellement dans une inii- 
nité de roches calcaires , quarzeuses ou leldspa- 
thiques; mais s'il était prouvé que l'ardoise ne lut 
elle-même qu'un mica tres-atténuéet réuni en cou- 
Mies fissiles, alors sun importuner comme subs- 
tance géologique serait beaucoup plus grande qu'elle 
ne l'est encore. AI aïs ceci demande confirmation. 

Le mica nest point étranger aux pays volcani- 
ques antiques, non plus qu'à ceux qui brûlent en- 
core de nos jours. On le trouve disséminé dans les 
îrachttes,et les roches de la Somma en renferment 



* 
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des lamelles serrées et aggrégées, d'une couleur 
vert foncé, on lout-à-nut noire; il s\ pvése.inr hKiiic 
aussi en cristaux (Tune netteté remarquable. 

Les pins grandes feuilles de mica ont été trou- 
vées en Sibérie; on en cite de deux aunes et demie 
en carré, ce qui répond à 9 pieds dans chaque di- 
mension (3 mètres). Il s'exploite avec succès pour 
le service de la marine impériale , et pour l'usage 
des particuliers, qui en vitrent leurs maisons, les 
lanternes, etc. Sa principale qualité est de résister 
au choc par sou élasticité, ainsi qu'aux commotions 
de l'artillerie; du reste, sa surface arrête la pous- 
sière , ce qui à la longue nuit à sa transparence. 

Dernièrement on a utilisé le mica du Limousin , 
dont on a trouvé des feuilles de la longueur de la 
main, pour en tailler de petites lames carrées, entre 
lesquelles on conserve le vaccin. Ces jenners^ ainsi 
qu'on les nomme, sont plus commodes que les pla- 
teaux de verre, que Ton ne peut introduire dans 
une lettre, et qui sont sujets à se briser. Le mica 
sert aussi dans les habitacles des boussoles marines. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE ET LE 
LITllIOY 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
TRIPHÀNE (spodumèiie de Dôndradu). 
Signalement. 

Fusible avec boursouflement e?i un verre trans- 
parent; se divisant^ quand on le chauffe au creuset* 
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en parcelles faunes 9 qui passent insensiblement au 

gris cendré. 

Forme primitive, l'octaèdre à triangles isocèles. 
Pesanteur spécifique , 5,2* 
Rayant le verre , étincelant sous le choc du bri- 
quet. 

Eclat tirant sur le nacré, 

faralysô du triphane d'Uto* par Jrfivedson. 

Silice, 00*4,0 \ 

Alumine, 2 5,7)0 f 

r il • y gr > 109,00. 

Lan ion, 8,85 f 

Oxidule de fer, î ,4 5 J 

Variétés de tissus et de couleurs. 

Triphane laminaire. D'Uto et de Bavière. 

Vibro-laminaire. Du Groenland* 

lîaùy n'a point eu occasion d étudier des cris- 
taux entiers, maïs seulement un prisme hexaèdre 
fracturé. 

Triphane gris et nacré. 

Ci semons et localités. 

Le triphane a été découvert pour la première fois 
dans la mine dXto en Suède, par M. Dendrada, et 
depuis en Tyrol , par M, Léonhanh 

La gangue du triphane de Suède est un granité 
à gros grains , dont le feldspath est d un rouge vif; 
celle du triphane du Tyrol est un feldspath blanc 
mêlé de mica en lames. Ce minéral est rare. 
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DEUXIÈME ESPÈCE, 
P E TÀLITE. 

Forme primitive, prisme rhomboïdal droit, di- 
visible par un plan qui passe par Ja petite diagonale* 
de ses bases; les pans du prisme sont nacrés, les 
bases n'ont qu'un léger degré de luisant. 

Pesanteur spécifique, 2,4& 

Rayant fortement le verre, et étincelant sous le 
choc du briquet. 

Surface éclatante et parfois nacrée. 

Fusible au chalumeau en un émail blanc , ou en 
un verre transparent huileux. 

Insoluble dans les acides. 

Analyse par jirfvqedson. 

Silice» /O»^ 1 ^ ) 
Alumine, 1 7 ,9^0 > 102,198- 
Lithion, 5,761 J 

V ariétés de tissus et de couleurs, 

Petaîite laminaire. 

Lamellaire. Mêlé de quarz gris et de paillettes de 
mica blanc. 
Petalite blanc. 
Rose. 
Verdâtre. 

Gisemens et localités. 

Le petalite fut découvert aux mines de fer d'Uto 
en Suède, par M. Dendrada. Ou cessa de trouver ce 

il 
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minorai pendant assez long-temps, et il s'offrit de 
nouveau aux recherches de M* Suédenstîcrna* qui 
en adressa des échantillons au célèbre Ilaiïy, dans 
lesquels il reconnut les indices d'une division mé- 
canique particulière, qui sufiit pour lui faire con- 
sidérer ce minéral comme devant constituer une 
espèce distincte de toutes les autres connues jus- 
qu'à ce jour, et ce jugement fut confirmé d'une 
manière saillante par la découverte du lithion que 
fit M; Arfwedson, en analysant le petalite , qui est 
encore un minéral assez rare dans les collections. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE ET LE AU» 



ESPÈCE UNIQUE. 

TRICLASITE (fahlunUe cTHbinger). 

Forme primitive, prisme rhomboïdal oblique. 
Pesanteur spécifique , -a ,(>* 
Rayant le verre. 

Exposé au chalumeau, il blanchit et fond sur 
ses bords en verre blanc et huileux. 

Analyse par IILniiyer. 

Silice, 4^*79 i 

Alumine, 26,75 I 

Eau, i5,ôo \ qàJiô. 

Magnésie, a *97 1 

Ter et manganèse oxtdés, 5,44 I 
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Variélès. 

Triclasite perihexaidre. Un prisme à 6 pans. 
Compacte. 

T rit las i te brun rongea tre. 

Gisement et localité. 

M. Wallman a découvert cette substance dans 
la mine de cuivre d'Eric Math , à Fallmn en Suède. 
Sa gangue est un talc schistoïde. Ce minéral est en- 
core très-rare. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE, LA 
BARYTE ET L'EAU. 



ESPÈCE UNIQUE. 

HARMOTOME (krcuzstein de Werner, autrefois hyacinthe 
cruciforme). 

Signalement. 

Fusible au chalumeau en un verre diaphane non 
bulleu.r; phosphorescente en jaune verdâtre sur les 
charbons et dans l % obscurité. 

Forme primitive, un octaèdre symétrique. 

Molécule intégrante, tétraèdre symétrique. 

Pesanteur spécifique, 2,35. 

Rayant légèrement le verre. 

Cassure transversale, raboteuse et presque terne. 
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Analyse de Vliarmatome d/ Àndreasberg* par 
Klaproth. 

Silice, 4o\ 

Baryte, 18 / 

Alumine, 16 \ 100. 

Eau, i 5 l 

Perte, a ) 

Varié tés de formes et de couleurs. 

llarmotome dodécaèdre. Solide, composé de t\ 
faces hexagones et de 8 faces rhoroboidales. 

Cruciforme. Composé de deux cristaux dodé- 
caèdres aplatis, et croises dans ce sens et dans 
celui de leur longueur, de manière que les angles 
rentrans sont produits par la jonction des pans les 
plus larges. Cette variété est assez, commune, 

llarmotome blanc mat. 

Blanc jaunâtre. 

Blanc rosé. 

Ces cristaux ne sont jamais transparons; ils sont 
opaques, ou tout au plus translucides, 

Gisemens et localités. 

L'harmotome se trouve, d'une part, dans les fi- 
lons de plomb sulfuré d'Andreasbcrg au Hurlz, ou 
elle est accompagnée de cliaux carbonatée; et de 
l'autre, dans les roches amygdaloïdes d'Oberstcin , 
rive gauche de la Nalie, où elle tapisse les cavités 
de concert avec la chabasîc et la chaux enrbonatéc. 
On connaît aussi cette substance venant des envi- 
rons de Konsberg, où elle fuit probablement 
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lie des filons de cette contrée; tandis que celle d'E- 
cosse appartient très-probablement aussi aux roches 
analogues à celles des environs d'Oberstcin. 

SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE , LA 
CHAUX ET L'EAU. 



PREMIERE ESPECE. 
LAUMONITE (autrefois zeolithe eflloresccnle). 
Signalement. 

F lisible en un email gris, qui se convertit par un 
feu prolonge en un verre demi-transparent formant 
gelée dans les acides. 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique, 2,5. 

Tendre et friable à la fois. 

Aspect légèrement nacré joint a un blanc mat. 

Analyse par Fogel. 

Silice, 4o>°\ 
Alumine, 22,0 f 
Chaux, 9,0 \ 100,0. 
Eau, 17,5 ( 

Perle, 2,5 1 

Variétés de formes. 

Laumonitc unitaire. Un prisme à 6 pans irrégu- 
liers, terminés par 2 sommets culminans. 

Bacillaire. En grandes baguettes droites, prisma- 
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tordes et cannelées. C est la variole la plus com- 
mune. 

Aciculaire. En aiguilles fines; du Saint-Gothard. 

Laumonile blanche et nacrée* Dans son état de 
fraîcheur, on remarque toujours ce reilet nacré sur 
la laumonitc; mais quelques jours après qu'elle est 
sortie de la mine, elle commence à se ternir, à se 
couvrir d'un enduit farineux, et enfin elle tombe 
en efflorescence. Pour garantir les échantillons des 
collections de cette destruction, on les conserve dans 
Feau mêlée d'un peu d'esprit de vin , ou . ce qui est 
plus commode ? on les couvre d'un vernis ou d'une 
couche de gomme arabique bien blanche, ce qui 
suffit pour les préserver du contact de l'air. 

Gisemens et localités* 

M« Gillet Laumont découvrit la substance qui lui 
est dédiée, dans les travaux de la mine de plomb 
du Huelgoct, département des Côtes-du-Nord, vers 
l'année i j§5; elle lapissait la roche schisteuse noire 
qui sert de salbande au filon, et les cristaux bacil- 
hiires étaient accompagnés par de la chaux carbo- 
natée blanche, cristallisée ou lamellaire. On a re- 
trouvé depuis la laumonitc, non-seulement dans la 
même exploitation, mais aussi à Féroé parmi la stil- 
bite, au Saint-Gothard avec la chaux phosphatée 
incolore , dans les laves du comté d'Antrirn en Ir- 
lande ? parmi la prehnite de Reichembach en Pàïa- 
tinat, à la Chine , et tout nouvellement à Cor- 
majeur en Savoie. Ces nouvelles laumoniles se con- 
servent mieux que celle du Huelgoët 
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DEUXIÈME ESPÈCE, 
STILBITE (blaUerzeolîih dcWcrncr). 

Signalement. 

Fusible avec bouillonnement et phosphorescence; 
aspect constamment nacré. 

Forme primitive, le prisme droit rectangulaire. 

Molécule intégrante, idem. 

Cassure transversale, raboteuse, presque terne. 

Pesanteur spécifique, 2,5. 

Rayant seulement la chaux carbonatée. 

Eclat nacré dans le sens où les cristaux se divi- 
sent le plus facilement, et vitreux dans les autres 
directions. 

Formant difficilement gelée dans les acides , et 
seulement après qu'on Ta chauffée ù. plusieurs re- 
prises. 

Analyse deiasiilbile de Fcroé^parVauquelin, 

Silice, 
Alumine, 

Chaux, 9,0 \ ioo>o. 
Eau* 

Perte, 

Variétés de formes , de tissus et de conieurs. 

Stilbite primitive. Un prisme droit rectangulaire. 

Dodécaèdre. Passant quelquefois par un aplatis- 
sement extrême, à la figure d'une simple lame 
hexagonale biseautée. 
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Epointée. La variété dodécaèdre, dont les som- 
mets sont remplacés par une faccttCi 

Arrondie. Dérivant de la slilhile épointée, dont 
les sommets sont devenus Curvilignes. 

Laminaire. 

Lamelliforme. 

Lamellaire. 

Gran o - lamellaire. 

Âcicidaire radiée. Les aiguilles soni I ou jours sen- 
siblement aplaties dans un sens. 

Mamelonnée radiée. Composée de petites latries 
posées sur leur tranchant, et divergeant en partant 
d'un rentre commun. 

Stilbite blanche et nacrée, (-est la plus commu- 
ne, celle de Féroé entre autres. 

Rouge. De brique vif, de Passa en Tyrol et de la 
vallée des Zuccanti. 

Rouge incarnat. D'OEdclfors en Suède* 

Brime. De TOisau. 

Bronzée, De iNorwège. 

Grise. D'Àrendul. 

Toutes ces variétés sont plus ou moins nacrée* 
dans le sens des grandes faces de leurs laines; leur 
transparence n'est jamais parfaite, et leurs cristaux 
sont assez souvent épanouis à leur sommet en forme 
d'é vantail entr'ouvert. 

Gisemens et localités, 

La stilbite appartient à plusieurs psemens très- 
opposés ; les plus belles variétés, les plus beaux 
cristaux, se trouvent en Islande, à la surface de la 
chaux carbonatée la plus pure que Ton connaisse 9 
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et cette chaux repose elle-même sur une roche qui 
est généralement considérée comme volcanique. La 
stilbite du Tyrol est ordinairement rouge , et com- 
posée de petites masses rayonnées qui sont enga- 
gées dans une roche qui n'est point encore bien 
déterminée sous le rapport géologique. Quant à la 
stilbite des Alpes, elle tapisse les fissures de cer- 
taines roches asbi-stoïdes qui ont déjà été citées en 
parlant de l'axinite, de la prehnite, etc. Là, notre 
stilbite est associée à l'amianthoïde, particulière- 
ment à Saint-Christophe en Oisan, et au glacier 
du Miage près Cormayeur en Savoie, sur le revers 
méridional du Mont-Blanc. 

La stilbite se trouve aussi dans les filons métal- 
lifères; on la cite dans ceux d'Ârendal en iNorwè- 
ge, d'Andre&sberg au Hartz, de Strontian en Ecos- 
se , etc. 



TROISIÈME ESPÈCE. 
CIIABASIE. 
Signa loment, 

Trhs-aisêment fusible au chalumeau en une mas- 
se blanchâtre et spongieuse ; rayant le 7>erre. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus très-voi- 
sin du cube. 

Molécule intégrante , idem. 

Pesanteur spécifique, 2,71. 



2Î>2 



NOUVEAUX ÉLÉMENS 



Analyse delà chabasie de Féroé, parVauquelin . 

Silice, 43,53 
Alumine, 22,66 
Chaux, 5,34 
Soude mêlée de polasse, 9,54 
Eau, 21,00 
Perte, o,35 

Variété s de formes. 

Chabasie primitive. En cristaux d'une moyenne 
grosseur, ordinairement très-nets, blancs ou rosés; 
quelquefois transparcns, mais souvent translucides. 
Haûy décrit deux autres variétés de cristallisation, 
dont Tune résulte de l'assemblage de trois rhom- 
boïdes, ce qui lui a valu le nom de trirhomboïdale. 

Gisemcns et localités. 

La chabasie se trouve à-peu-près dans les mêmes 
roches que la stilbite et la rnésotype, c'est-à-dire 
dans les laves et dans les roches trappéennes amyg- 
dalaires, qui, pour quelques minéralogistes, sont 
volcaniques aussi. C'est ainsi qu'on la trou ve à Ober- 
stein, à Passa en Tyrol , à Féroé et dans le basalte 
du Vogelsgcbirge. La chabasie, comme la stilbite, 
la mésotype et l'harmotome , faisait partie de la fa- 
mille des zéolithes de l'ancienne minéralogie. 



100,00. 



SILICE COMBINÉE AVEC L'ALUMINE , LA 
SOUDE ET L'EAU. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
A N A L C ï M E (kubizit de Wemcr) . 

Signalement* 

Fusil/le au chalumeau en un verre transparent; 
rayant légèrement le verre. 

Forme primitive, le cube. 

Molécule intégrante, idem* 

Pesanteur spécifique, au-dessous de 5 ,00. 

Difficile à électriser par le frottement même avec 
les cristaux diaphanes. 

Cassure un peu ondulée dans les morceaux trans- 
parens. 

Compactes et à grain fui quand ils sont opaques* 

Analyse de Vanalcime de Montecchio-Maggio- 
re, dans le Vicentin, par f r auqtielin. 

Silice, 5S,o 
Alumine, 18,0 
Chaux, 2,0 
Soude, 10,0 
Enu, 8,5 
Perte, 5,0 

Variétés de formes , de tissus et de couleurs. 

ytnalcime trapézoïdal. Cristaux composés de 2/ 
trapézoïdes égnux et semblables. 

Triépointé. Un cube, dont tous les angles solide.- 



100,0. 
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remplacés chacun par trois petites facettes triangu- 
laires. 

Citho-octaedre. 

Radié. 

Globulifomie. 
Amorphe. 
Ànalcime limpide. 
Blanc mat 

lïose (sarcolithe de Thomson). 
Translucide ou opaque. 

Gisement et localités. 

L'analcime se trouve encore dans les mêmes ro- 
ches que la stîlbite et la mésotype, soit à Montec- 
chio-Maggiore \ où elle accompagne ces substances, 
la strontiane sulfatée bleue et le talc chlorite; soit 
au Vésuve, aux îles Cyclopes ; soit enfin dans la fa- 
meuse vallée de Fassa en Tyrol , où elle est enve- 
loppée par des lames d'apophyllite rose , recouver- 
tes de cristaux de chaux carbonatée cuboïde. L'a- 
nalcime se trouve aussi dans les filons d'argent de 
Meskiel, près d'Àrendal en Nonvège. 

Viennent ensuite des roches qui n'ont rien de 
commun avec celles où Ton trouve habituellement 
la réunion des anciennes zéolithes, tels que les grès 
psammites de Waldeshut, dans le pays de Bade, où 
lanalcime recouvre de petits groupés de quarz, etc. 

Il s'est élevé une petite discussion au sujet de la 
substance rose que l'on trouve à la Somma, et à la- 
quelle Thomson a donné le nom de sarcolîthe, 
substance qui se retrouva depuis en petites masses 
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roses, soit à Castel, soit à Montccchio-Maggiorc en 
Vicentin. Haiïy la place au nombre des variétés 
danalcime, malgré son degré inférieur de dureté; 
d'autres minéralogistes, parmi lesquels se range M. 
Léman, ne partagent point cet avis, et tendraient 
à faire une nouvelle espèce de la sarcolithe. 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

MESOTYPE (faserzeolith de Werncr, zéolithe par excellence 
de l'ancienne minéralogie). 

Signalement. 

Soluble en gelée dans F acide nitrique ; fusible 
avec bouillonnement en émail spongieux. 

Forme primitive, prisme droit rhomboïdal. 

Molécule intégrante, prisme triangulaire, rec- 
tangle scalène. 

Cassure un peu vitreuse. 

Pesanteur spécifique, 2,08. 

llayant fortement la chaux carbonatée. 

Réfraction double. 

Une partie des cristaux sont électriques par la 
chaleur. 

Analyse par KAaproth. 

Silice, 48,00 \ 

Alumine, 24,2 ; > I 
Soude, iG,5o \ <j(),5o. 

Eau, 9>0O ( 

Oxide de fer, 1 ,70 ? 
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Variétés de formes^ de tissus et de couleurs. 

Mésotype pyramidée. Un prisme à 4 pans, termi- 
ne par des pyramides à 4 faces surbaissées. Ces cris- 
taux sont communs et généralement bien formés. 

Bacillaire. 

Aciculaire libre, 

Àciculaire radiée. 

Globuliforme radiée (natrolithe). 

Fibreuse (natrolithe). 

Mamelonnée compacte (natrolithe). 

Capillaire. 

Filamenteuse. 

Floconneuse. Ressemble à du coton pressé ; en 
\onvcge. 

Compacte. Toujours plus ou moins altérée. 

Mésoiype incolore. 

Blanc de lait. 

Jaune d'œuf { natrolithe). 

Mésotype transparente > translucide et opaque* 

Mésotype altérée. 

GisemenSi localités, usages. 

ta mésotype appartient exclusivement aux ter- 
rains volcaniques , pour les minéralogistes qui con- 
sidèrent les wackes comme étant des produits du 
feu; mais pour ceux qui ne partagent point cette 
opinion, elle se divise entre les roches volcaniques 
proprement dites et les roches de transition. 

La mésotype se trouve donc, i° dans le basalte 
{l'Auvergne; 2* dans le phonolite de Hohentwcil en 
Souabe; 5" et dans les wackes de Féroé et de l ; assa. 
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C'est surtout de Féroé et d'Auvergne que nous 
Tiennent les plus beaux cristaux de cette substance; 
et, quant ù là variété jaune et mamelonnée, on la 
trouve au pie de Hoheutwcil, en petites veines di- 
rigées dans tous les sens, et formant quelquefois 
de petites poches dont les parois sont tapissées d'ai- 
guilles blanches et capillaires, qui ne sont que la 
même natrolitbe, plus pures que les parties jaunes 
qui leur servent de support. Je vis, il y a quelques 
années, un échantillon de cette natrolitbe qui se 
terminait par des cristaux de la variété pyramidée; 
il appartenait a M. Selb, et se trouvait dans sa col- 
lection de Wolfach. Depuis cette époque, on en a 
trouvé beaucoup d'autres; mais c'est en partie ce 
premier échantillon et la découverte de la soude 
dans la mésotype ordinaire , qui a engagé 31. Haûy 
à réunir ces deux substances. La natrolitbe reçoit 
un assez beau poli et peut fournir quelques plaques 
d'ornement, parce que la roche dans laquelle on 
la trouve est assez dure et assez compacte pour le 
recevoir aussi. 

SILICE COMBINÉE AVEC LA CHAUX, LA 
POTASSE ET L'EAU, 



ESPÈCE UNIQUE. 
APOPHYLLITE (iclithyophlhahne de Dendrada.) 
Signalement. 

Se divisant dans [acide nitrique au bout d'un 
certain temps , par lamelles <jui se convertissent en 
façons, 
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Forme primitive » prisme droit symétrique. 

Molécule intégrante, prisme triangulaire rectan- 
gle isocèle* 

Pesanteur spécifique, 2,5~. 

Rayant légèrement la chaux fluatée, se dilatant 
par feuillets quand on le passe avec frottement sur 
un corps dur, et que Ton agit sur le tranchant des 
lames. 

Eclat tirant sur le nacré. 

Seleetrisant vitreusementpar le frottement, sans 
avoir besoin d'être isolé au préalable. 

Exposé à la flamme d'une bougie, il se dilate en 
feuillets; mais il se fond difficilement en émail 
blanc au chalumeau. 

Sa poussière fait gelée dans l'acide nitrique. 

On voit que cette substance a une grande ten- 
dance à s'exfolier, puisque le frottement, le feu et 
l'action de l'acide écartent ses feuillets ou ses la- 
melles ; c'est ce qui a suggéré le nom d'apophj llite, 
qui signifie corps qui s'exfolie. 

Analyse par Fonrcroy. 

Silice, 5i \ 
Chaux, ^8 r 
Potasse, 4 { 1 
Eau, 17) 

Fariêlés de formes > de tissus et de couteitrs, 

Jpophjllite primitif. D'Uto en Suéde. 
Dodécaèdre. Huit faces rhomboïdalcs et l\ faces 
hexagonales; de Féroé. 
Epointé. Le même solide f dont les sommets sont 
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fortement tronques; d'Uto, de Féroé et de Ma rien- 
berg en Bohême (c'est Falbin deWerncr). 

Laminaire* D'Uto en Suède et du Groenland. 

Apophyllite incolore. 

Blanchâtre et nacré* 

Blanc grisâtre. 

Gris verdâtre. 

Rouge de chair, 

Gisemens et localités. 

On trouve l'apophyllite dans les mines d T LIto en 
Suède, où il a pour gangue une chaux carbonatée 
lamellaire d'un rouge violet, qui renferme aussi de 
l'amphibole vert noirâtre, ou *out simplement de 
l'amphibole vert foncé ; quelquefois aussi on le voit 
adhérer au feroxidulé. On le trouveaussi au Groen- 
land et à Fassa en Tyrol, où il enveloppe de gros 
cristaux d'analcime sous la forme de lames roses; 
il s'y présente lui-même en cristaux, et se voit en- 
core accompagné de chaux carbonatée lamellaire 7 
le tout renfermé dans la fameuse wacke verdâtre, 
que nous avons déjà citée tant de fois. Quant à Fa- 
pophyllite blanc, nommé albin par Werner, il a 
été découvert près de Marieuberg en Bohème. 



10 
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TROISIEME CLASSE. 
SUBSTANCES MÉTALLIQUES AUTOPSIDES (i). 

GÉNÉRALITÉS. 

Les métaux proprement dits jouissent de plu- 
sieurs propriétés qui leur sont tout-à-fait particu- 
lières ; en parlant de la ductilité , de l'éclat des cou- 
leurs, de la malléabilité et du son 5 nous ayons déjà 
indiqué, dans les notions préliminaires qui sont à 
la tête de cet ouvrage, celles de ces facultés qui 
n'appartiennent qu aux métaux» ou qui s y mon- 
trent d'une manière plus développée que dans les 
autres corps. Nous allons revenir un instant sur ces 
différentes propriétés, et classer les métaux les plus 
usuels suivant leur degré d'éclat, de dureté, de mal- 
léabilité, etc., etc. Ou n'entend parler ici que des 
métaux réduits à l'état de régule et non pas des sim- 
ples mine rais. 

i. Le brillant métallique est l'apanage des mé- 
taux; il résiste à l'action du frottement et de la tri- 
turation, tandis que le faux éclat métallique dis- 
paraît par l'un et l'autre moyen. Voici Tordre sui- 
vant lequel on peut ranger ces corps, en commen- 
çant toujours par celui qui jouit de cette propriété 
à un plus haut degré. 



(l) Elles existent naturellement chus un ou plusieurs étaB, 
Jouées tle l'éclat métallique. 
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Platine, Cuivre, 
Fer ou acier, Etain, 
Argent, Plomb. 
Or, 

2. La densité est portée à un point extrême dans 
la classe des métaux qui contrastent par-là, d'une 
manière frappante, avec les corps de la s M classe* 
puisque la baryte sulfatée, qui est le minéral le plus 
pesant, atteint tout au plus à 4*5, et que rétain, 
qui se trouve le métal le plus léger, ne desrend 
point au-dessous de 7,0 ; en d'autres termes, la ba- 
ryte sulfatée pèse 3 1 5 livres le pied cube, et Téta in 
5 1 1 - Enfin, le platine écrouï pèse 1,580 livres. 

Voici l'ordre des densités ou des pesanteurs spé- 
cifiques : 

Platine, Argent- 
Or, Cuivre, 
Mercure, Fer, 
Plomb, Étain. 

3. La dureté des métaux le cède souvent aux mi- 
néraux des autres classes. Voici leur ordre d'arran- 
gement en ayant égard à cette faculté: 

Acier, Or, 
Platine, Étain, 
Cuivre, Plomb, 
Argent, 

4« L'élasticité suit le même ordre que la dureté; 
on peut aussi l'augmenter par des alliages particu- 
liers, ou la manière de ménager le refroidissement, 
en le hâtant ou le précipitant; de là dépend l'art 
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de convertir le fer en acier» l'art de le tremper, la 
fabrication des cimballcs, des tamtams, et des ins- 
t rumens sonores en généra]* 

5. La ductilité, ou la faculté de s étendre par le 
choc du manteau ou la pression du laminoir, ne se 
retrouve dans aucun minéral de la classe précé- 
dente; elle n'appartient pas mémo à tous les mé- 
taux, ce qui avait fait regarder ceux qui en sont 
privés comme étant imparfaits; de là cette déno- 
mination singulière de métaux uobles et de demi- 
métaux, qui était usitée dans le langage de l'an- 
cienne minéralogie. Ordre de ductilité; 

Or, Fer, iNickcl. 

Platine, Etaiu, 

Argent, Plomb, 

Cuivre, Zinc, 

G. La ténacité^ ainsi que nous Ta von s déjà dit, est 
la propriété dont jouissent certains métaux réduits 
en iils déliés, de soutenir un plus ou moins grand 
poids sans se rompre. Voici cet ordre de ténacité: 

Or, Argent. 
1er, Ëtâin, 
Cuivre, Plomb. 
Platine, 

7. La dilatabilité est une propriété commune à 
tous les corps de la nature, puisque le calorique* 
en s'interposant entre leurs molécules, eu augmenta 
le volume; mais dans les métaux, cette dilatation 
devient d'autant plus sensible que les molécules de 
ces corps sont plus homogènes, et le calorique a 
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une telle action sur leurs parties composantes, qu'a- 
près les avoir éloignées, écartées de plus en plus, 
elle finit par en rompre l'adhérence, et c'est le mo- 
ment où les métaux entrent en fusion- Cette faculté 
d'augmenter de volume est si sensible dans la plu- 
part des métaux, que Ion en calcule 1 effet dans 
les machines qui sont exécutées avec une grande 
précision , et que Ton remédie quelquefois à son ef- 
fet en combinant deux métaux dilïérens ensemble. 
C'est le but que l'on se propose en composant le 
balancier d'une pendule avec des tiges de fer et des 
tiges de cuivre ou de laiton. Les métaux sont d'au- 
tant plus dilatables , qu'ils sont faciles a faire entrer 
en fusion; aussi la .série s'ouvre nécessairement par 
le mercure qui est encore fluide à 5o° au-dessous 
de zéro, et se ferme par le platine pur, qui résiste 
au plus fort coup de feu de nos usines. 

Ordre de dilatabilité cl de fusibilité* 

Mercure, i h . 

Etain, Cuivre, 

Plomb, Vca\ 

Argent, Pin line. 

8. Le son est très-dévcloppé dans plusieurs mé- 
taux purs et dans plusieurs alliages : les cloches, le 
taintam, les cimballes, les cordes métalliques des 
pianos, les lames d'acier qui sont lame des musi- 
ques mécaniques , en sont d'excellens exemples, 
Enfin, le petit craquement que fait entendre un 
barreau d etain que l'on vient a plier, est encore 
une modification de cette faculté, qui, pour être 
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]>cu apparente, n'en est pas moins bonne à cons- 
tater. Les métaux les plus sonores sont l'argent, le 
eum-c, le fer, l'or et le platine; mais l'alliage du 
cuivre et de l'était}, qui est cependant un métal 
muet, tient la première ligne dans cette série. 

Viennent ensuite quelques propriétés qui sont 
moins exclusivement réservées à la classe des mé- 
taux : c'est ainsi qu'ils sont tous bons conducteurs 
du fluide électrique, qu'aucun ne peut servir à iso- 
ler; que quelques-uns ont un goût ou une odeur 
remarquables, qui se développent par le frottement 
ou la chaleur, etc. 

A l'égard des substances métallifères , c'est-à- 
dire decelles qui contiennent les métaux combinés, 
soit avec l'oxigène, les acides, le soufre, le carbone, 
ou tout autre minéralisateur, elles n'ont point de 
traits caractéristiques généraux, et leurs propriétés 
seront énoncées en parlant de chacun de ces mi- 
nerais en particulier; car on a consacré ce nom de 
minerai, pour désigner un minéral qui contient une 
substance métallique en quantité notable, dette 
expression remplace le mot mine, qui était employé 
autrefois pour désigner les minerais, et qui est ré- 
servé aujourd'hui pour indiquer les travaux souter- 
rains d'où on les extrait. On se sert maintenant du 
mot tiatif pour designer le métal qui se trouve dans 
la nature, et qui est pourvu des propriétés du même 
métal obtenu par les procédés métallurgiques. C'est 
ce que l'on désignait jadis par l'expression vierge: 
on disait argent, or, cuivre vierges; nous disons ar- 
gent, or, cuivre natifs. 

La troisième classe qui nous occupe est divisée, 
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suivant la méthode de Bergmapn , en trois ordres, 
savoir : 

i°. Les substances métalliques qui ne sont pas 
oxidables immédiatement, c'est-à-dire par la sim- 
ple action de la chaleur, â moins qu'elle ne soit 
poussée à l'extrême, mais qui sont réductibles im- 
médiatement, ou qu'il suffit de chauffer pour les 
dépouiller de leur oxigène : tels sont le platine et 
l'or, 

2°. Les substances métalliques oxidablcs et ré- 
ductibles immédiatement, c'est-à-dire oxidables et 
revivi fiables par la chaleur et sans aucun inter- 
mède : tel est le mercure seul. 

3°. Les substances métalliques qui peuvent bien 
s oxider immédiatement, mais qui exigent un corps 
auxiliaire qui les aide à se débarrasser de leur 
oxigène en brûlant à ses dépens : tels sont le 
plomb , Tétai n , l'an ti moine* Ce troisième ordre se 
subdivise en deux sections : la première qui con- 
tient les métaux sensiblement ductiles , et la se- 
conde qui renferme les métaux aigres et cassans. 

Dans chacun de ces ordres on a suivi celui de la 
densité, en commençant par le métal qui jouît de 
cette faculté au plus haut degré. 
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PREMIER ORDRE, 

J\on oxidables immédiatement ^ si ce ce ri est à un 
jeu très-violent; réductibles immédiatement. 



PREMIER GENRE. 
PLATINE, 

ESPÈCE UNIQUE. 
PLATINE NATIF FERIUFÈRE, 

Signalement, 

Blanc livide (i), soluble dans l'acide nitromu- 
riatique. 

Pesanteur spécifique , i5,6o (2). 
Moins dur que le fer. 
Moins ductile que Ton 

Infusible sans addition, si ce n'est à un feu d'une 
extrême activité. C est le moins fusible de tous les 
métaux. 

Pariétés. 

Platine natif granulif orme. 
En pépites, 
À gros grains, 
À grains fins. 

{ j) Le platine fondu est d'un blanc d'argent tirant sur le gris. 
(2} Le platine fondu pèse 20,98. 

Le platine passé sous le balancier de la monnaie pèse a3,oo. 
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* Les pépites de platine sont excessivement rares; 
la plus grosse connue existe dans le cabinet de mi- 
néralogie de Berlin; elle pèse près de â onces , est 
du volume d'un œuf de pigeon, et a été donnée par 
M. de Humboldt. 

Gisements 9 localités * usages* 

Le platine fut rapporté, pour la première fois, en 
Europe, vers Tan 1755, par don Ulloa, savant es- 
pagnol ? qui accompagnait les académiciens au Pé- 
rou, pour vérifier si, comme la v ait avancé Newton, 
la terre était renflée à l'equateur et aplatie vers les 
pôles* Ulloa annonça sa découverte dans la rela- 
tion de son voyage; mais il paraît qu'avant cette 
époque, les Espagnols du Pérou connaissaient le 
platine, qu'ils en avaient même des gardes d'épées, 
des chaînes de montres, etc. , mais qu'ils le dési- 
gnaient tout simplement comme étant un argent 
dur et particulier, 

Le platine natif se trouve dans les mines d'or de 
l'Amérique méridionale, et particulièrement dans 
les lavages du Choco et de Barbacoas, à l'ouest des 
montagnes qui s'élèvent sur la côte occidentale du 
Cauka, Il s'y trouve, ainsi que For, sous la form& 
de petits grains irréguliers, en paillettes d'une cer- 
taine épaisseur, et très-rarement en pépites* 

Le platine tel qu'il nous est apporté du Pérou , 
est loin d'avoir été dégagé de tous les principes 
auxquels il est associé- Fourcroy y avait déjà re- 
connu : 

1. Du sable quarzeux. 

3. Du fer. 
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3. Du soufre, 
/p, Du cuivre, 

5. Du titane, 

6. Du chrome. 

7. De I or. 

8. Et un métal nouveau qui est notre palladium. 
Mais depuis les travaux de ce savant chimiste, 

le nombre des substances étrangères au platinés est 
augmenté : 

9. Du fcircon, qui s'y trouve en petits cristaux. 

10. De l'iridium osmié , dont nous parlerons 
bientôt, 

1 i.Etdu rhodium, autre métal peu connu encore- 
Pendant assez long-temps Ton n'a connu le pla- 
tine que dans les terrains de transport ; mais M. Yau- 
quelin l'a trouvé en analysant un minerai de cuivre 
qui provenait d'Espagne. 

Le platine pur, a von s- no us dit, est presque infu- 
sible; quelques grains exposés au feu de verrerie 
pendant plusieurs jours, s'y sont simplement ra- 
mollis; la chaleur produite parle miroir ardent Ta 
fondu , il est vrai » mais, comme on ne peut ob- 
tenir qu'une très-petite quantité de métal par ce 
procédé, on a du songer à d'autres moyens , et c'est 
à quoi les chimistes sont parvenus, à l'aide d'un 
alliage d'arsenic qui facilite infiniment la fusion • 
et que Ton chasse ensuite au moyen d'un grillage 
soutenu. 

Pendant les premières années, Ton n'a exécuté 
que des objets de pure fantaisie avec ce métal pré- 
cieux , mais bientôt les arts et les sciences s'en sout 
emparées. Von s'en est servi pour exécuter l'étalon 
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du mètre, coirîme étant le inétal le moins dilatable 
connu. 

L'on en a construit des miroirs de télescope à 
réflexion, comme étant moins oxidablc que tous 
les autres métaux ou alliages; puis des creusets, 
des capsules, des cornues, des cuillers à I usage 
des chimistes , qui recherchent ces instrumens 
comme étant inattaquables par la plupart des agens 
chimiques. 

Depuis quelques années on se sert d'oxide de 
platine pour recouvrir les vases de porcelaine , qui 
ressemblent alors à des vases d'argent, quoiqu'avec 
une teinte un peu plus sombre. Le platine purifié 
vaut 2Ï\ francs Ton ce. 



SECOND GENRE. 
IRIDIUM. 



ESPÈCE UNIQUE, 

[R1DIUM OSMIÉ. 

Cette substance est une de celles qui accompagnent 
toujours le platine natif; elle se présente en grains* 
où Ton distingue quelques indices de cristallisa- 
tion tendant au prisme hexaèdre régulier. L'iridium 
osmié ressemble beaucoup à l'extérieur au platine; 
mais il est encore plus dur et plus pesant. Comme 
l'iridium osmié résiste à tous les acides, et que le 
platine se dissout dans l'acide muriatique, on l'ob- 
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tient par ce procédé* Le docteur Waflaslon est Tau- 
leur de la découverte de ce métal . qui est encore 
excessivement rare dans les collections. 

TROISIÈME GENRE. 
PALLADIUM. 

La couleur du palladium approche de celle de 
l'argent» mais lorsqu'il est bruni, son éclat est com- 
parable à celui du plus bel acier poli. Sa pesanteur 
spécifique est de 12? 

Il est ductile comme l'argent, mais cette faculté 
s'altère facilement et disparaît même en entier, 
comme cela arrive à l'or. 11 est aussi difficile à fon- 
dre que )e fer, mais on y parvient cependant en 
se servant des mêmes creusets que pour le fer» 

L'air et l'eau ne peuvent point altérer le palla- 
dium ; mais lorsqu'on le chauffe au rouge sous la 
mouille d'un fourneau, il prend une teinte rouge 
violacée, analogue à celle du bismuth ou de l'acier 
trempé que Ton a fait revenir. Poussé à une plus 
forte chaleur, il reprend sa couleur blanche ordi- 
naire. 

Ce nouveau métal est très-peu soluble dans les 
acides purs; mais il se dissout a froid dans l'acide 
nitrique mêlé d'acide hydrochlorique (eau régale). 
Il a la singulière propriété de décolorer complète- 
ment l'or. Il se combine avec le mercure, le soufre, 
et probablement aussi avec le carbone, puisqu'il 
devient aigre après qu'il a été fondu avec du noir 
de fumée. 
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La belle couleur que le palladium, convenable- 
ment divise, prend à un certain degré de chaleur, 
le fera probablement employer pour la préparation 
des émaux ; et si ce métal inoxidable devenait assez 
commun » on pourrait en faire des galons blancs 
qui ne se terniraient jamais. 

AL lîreant, véri l\ca leur-général des essais de la 
Monnaie de Parts, qui a trouvé un nouveau moyen 
âe purifier le platine, ayant été chargé de traiter 
tout celui que la couronne d'Espagne avait ramassé 
depuis la découverte de ce métal en 1 755, et dont le 
poids s'élevait à plusieurs milliers de kilogrammes, 
est parvenu à en retirer une quantité très-notable 
de palladium, dont il a été frappé plusieurs mé- 
dailles, et dont on a exécuté de belles lames et de 
petits vases- Je tiens ces détails de M. Breant lui- 
même, qui a bien voulu me les communiquer. 

QUATRIÈME GENRE. 
OH fgold des Anglais et des Allemands). 

ESPÈCE UNIQUE. 
Oa NATIF. 
Signalement. 

Couleur et éclat plus ou moins voisins de l'or 
pur; dissoluble seulement dans l'acide nitro-mu- 
riatique [eau régale). 

Pesanteur spécifique, 19,2^72; plus pesant que 
tous les métaux , excepté le platine. 
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Plus mou que tous les autres métaux , excepté 
!e plomb. 

Plus ductile et plus tenace que tout autre métal, 
sans exception. 

Moins fusible que le plomb , Téiain et ] argent, 
mais le cédant en cela au cuivre, au fer, et à plus 
forte raison au platine, 

Les cristaux naturels sont susceptibles d être ra- 
menés parle calcul a la forme cubique; je dis par 
le calcul, car Por, comme tous les autres métaux 
ductiles, n'est pas susceptible d'être clivé* 

La facilité avec laquelle l'or natif peut s étendre 
sous le marteau, ou se couper par une lame tran- 
chante, suffit pour le faire reconnaître d'avec cette 
foule de minéraux dorés que Ton a confondus si 
souvent avec lui, et qui ont donné lieu à tant de 
méprises» 

V arrêtés de forme** 

Or natif cubique. Du Pérou. 
Octaèdre. Pointu ou cunéiforme. 
Dodécaèdre. À plans i bombes. 
Tri/orme. Le cube dont les arêtes sont abattues 
et les angles remplacés par 8 facettes hexaèdres. 
Trapézoïdal, Vingt-quatre facettes trapézoïdales. 
(hibo-octaèdrc. Du Brésil* 

Lamelliforme, lin lames planes ou contournées, 
dont la surface est souvent réticulée ; de Hongrie et 
du Pérou, 

Hamuleiur. Ramifications ou dendrites, dont les 
mieux prononcées paraissent composées de petits 
octaèdres implantés les uns au-dessus des autres;. 
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Capillaire. En lilamens déliés et contournés com- 
me de la laine. 

Granuliforme. En grains ou paillettes libres. 
Massif, ou en pépites plus ou moins volumineu- 
ses, dépourvues de gangue. 

Gisemens et localités* 

1/or natif se trouve dans des filons de quart pvi> 
factié de rouille, qui traversent les terrains primi- 
tifs ; il y est seul ou associé avec certains minerais 
de cuivre, et tel est son gisement le plus ordinaire. 
C'est ainsi qu'il se présente en Hongrie, au Pérou, 
au Chili, et jusque dans les Alpes dauphinoises, où 
il a existé pendant quelque temps un filon de qtiârz 
aurifère, exploité à la Gardette. La baryte sulfatée 
et la chaux earbonatéc lui servent rarement de gan- 
gue, mais cela arrive cependant quelquefois. 

Vient ensuite l'or natif des pays secondaires, 
qui se trouve dans les filons des grès psam mites de 
Alattogrosso au Brésil et de Vorospatack en Tran- 
sylvanie* 

Enfin, viennent les sables et les terrains dallu- 
vion, où For est disséminé en paillettes , et sur les- 
quels on a établi les lavages du Choco du Brésil , 
du Chili, et de plusieurs parties centrales de l'Afri- 
que. Ces sables aurifères appartiennent, soit à d'an- 
ciennes alluYÎons, soit au sable que les rivières char- 
rient journellement; et a cet égard l'Europe possède 
plusieurs cours d'eau dont le sable est mêlé de 
paillettes d'or. Pour ne citer que la France, nous di- 
rons que le Rhône, la partie supérieure du Rhin. 
l'Arriège, la Cèze, et plusieurs autres l is ières, trans- 
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portent ce métal , et qu'il a même été l'objet des 
travaux et des lavages de ces hommes qui en font 
métier, et que Ton nomme orpailleurs ou pailloîcurs. 

Lor natif se trouve encore dans un quatrième 
gisement ; mais dans celui-ci il n'est plus apparent : 
il est caché dans certains sulfures de fer qui for- 
ment des filons à travers les montagnes primitives, 
et les pyrites sont tantôt brillantes , comme dans 
les environs du Mont-Rose, où il existe un grand 
nombre de petites exploitations, et tantôt décom- 
posés et friables, comme à Berezoff en Sibérie, 

Enfin, lor natif apparent se trouve quelquefois 
associé à d autres métaux ; ce sont de simples acci- 
dens qu'il faut noter, mais qui ne peuvent être 
considérés comme faisant partie des gîsemens pro- 
prement dits de ce métal. 

Usages et traitement. 

Lor réduit en monnaie doit être considéré com- 
me le signe représentatif du temps et du travail que 
rhomme emploie à culti ver et à récolter une quan- 
tité donnée de denrées; aussi plus lor sera com- 
mun et plus il en faudra pou r payer un temps donné 
de travail; c'est pourquoi la main-d'œuvre a aug- 
menté» lorsque les mines du j\ouvcau-AIondc, plus 
riches et plus faciles à exploiter» ont fait abandon- 
ner celles que l'on travaillait en Europe, et sont 
\enues augmenter la masse d or qui était en circu- 
lation avant cette mémorable époque; car il faut 
absolument qu'il existe une balance entre la peine 
que l'on prend pour récolter un sac de blé, et 



la peine qu'il la ut prendre aussi pour recueillir la 
quantité d or qui en représente la valeur. 

L or monnayé n'est pas pur; celui des bijoux ne 
Test pas non plus, et cela lient a la quantité de 
cuivre ou d'argent qu'il faut allier avec lui pour pa- 
rer à son peu de dureté, el lui permettre de circuler 
sans perdre son empreinte, ou les ornement des 
bijoux que l'on exécute avec. De là ce que Ton ap- 
pelle le titre, c est- à -dire la valeur réelle de l'or 
pur contenu dans un objet quelconque, Ce titre est 
constant pour la monnaie d'une même monarchie, 
il est garanti par l'empreinte elle-même; mais pour 
les bijoux , l'on a du recourir à une marque qui as- 
surât à l'acquéreur que 1 objet dont il fait Tachât est 
au titre légal , ou qu'il ne contient pas plus d'alliage 
que ne le permettent les ordonnances. L essai du ti- 
tre de l'or se fait le plus ordinairement a l'aide de ta 
pierre de touche et de l'eau forte, qui enlève l'alliage 
et laisse l'or intact; on juge de son titre par l'inten- 
sité delatrace qui résiste à l'acide. 11 n'entre pas dans 
mon sujet de m étendre davantage sur ce point. 

L'or étant excessivement ductile et malléable , 
s'étend, pour ainsi dire, en raison directe de sa va- 
leur et de sa rareté; et l'art de couvrir les objets 
avec une très-petite quantité de ce métal précieux , 
est fondé, d'une part, sur cet excès de malléabi- 
lité* et de l'autre, sur la propriété dont jouit le 
mercure de dissoudre l'or, et de l'abandonner en- 
suite quand on vient a chauffer les pièces que Ton 
veut dorer. La divisibilité de Tor est telle, qu'un 
grain peut s'étendre sous le marteau du batteur en 
une feuille de 5o pouces carrés; qu'une statue 

20 
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équestre de grandeur naturelle peut se dorer en 
plein avee une pièce de 20 francs. Mais cette pro- 
priété devient bien autrement surprenante, quand 
on la considère dans le travail des iils dorés dont 
on lait usage pour les tissus. Voici l'exemple cité 
par Huùy. 

Si l'on dore un cylindre d'argent du poids de 45 
inarcs (22 livres 7) avee une once d or, et que Ton 
tire cet argent doré â des libères de plus en plus 
fines, on parvient à convertir ce lingot d'argent en 
un filj toujours doré eu plein, de la finesse d'un 
cheveu et de 97 lieues de poste de longueur- Ce fil, 
passé sous le laminoir, s'allongera en s 'aplatissant 
d'environ un septième; cequile portera à 1 1 1 lieues 
de longueur. 

Arrêtons-nous ici, parce que tout cela est pos- 
sible; mais cependant le petit ruban d'un huitième 
de ligne de large, étant doré sur Tune et l'autre 
face ? peut être supposé dédoublé et placé bout a 
bout, on aurait donc alors une ligne dorée de 222 
limes de long sur un luiilicme de ligne de largo. 
Si, à l'aide d'un microscope, on divise ce ruban en 
8 parties dans le sens de sa largeur, l'once d'or sera 
sensible sur une longueur de 1776 lieues, et sur 
une largeur d'un soixante-quatrième de ligne, ce 
qui n'est pas impossible, puisque Ton parvient a di- 
viser le millimètre en 100 parties visibles a la loupe. 

Enfui, l'or est si tenace qu'un fil d'un dixième 
de pouce de diamètre peut supporter un poids de 
5 00 livres sans se rompre* 

La monnaie emploie la plus grande partie de l'or 
qui provient de l'exploitation des mines et des lu- 
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villes de l'ancien et du nouveau monde; mais l'or- 
féfterie et la bijouterie surtout, en emploient aussi 
une très-grande quantité. Quant aux différons gen- 
res de dorures, nous avons vu combien il faut peu 
de ce métal pour couvrir de grandes surfaces, et 
malgré cela on parvient encore à en retrouver une 
partie lors de la destruction des objets dorés. La 
cendre des bois dorés, par exemple, qui ne con- 
tient que des atomes imperceptibles d'or, est sou- 
mise à L'action du mercure, qui s'empare de ces 
particules précieuses pour les abandonner ensuite 
par l'action du feu. Cet art de traiter les cendres 
aurifères me conduit tout naturellement à dire que 
c'est aussi par l'intermède du mercure que l'on par- 
vient à traiter les minerais et les sables où l'or est 
disséminé en particules si tenaces, qu'il serait ab- 
solument impossible de l'obtenir par tout autre pro- 
cédé mécanique. 

Ce traitement consiste à faire agiter dans des 
tonneaux tournant sur leur axe le sable ou le mi- 
nerai pulvérisé, avec une certaine proportion de 
mercure, de manière qu'après un certain laps de 
temps, le métal coulant s'est emparé de tout l'or 
qui était disséminé dans la matière stérile , et qu'il 
suffît, pour obtenir l'or, de chasser le mercure qui 
Je tient en dissolution. L'on y parvient d'abord en 
pressant l'amalgame dans une peau de ebamois, 
qui laisse échapper à travers ses pores tout le mer- 
cure non combiné, et en exposant Ja partie solide 
à une chaleur capable de volatiliser le mercure. L'or 
reste sous forme spongieuse, et il ne s'agit plus que 
de le fondre et de le Immoler, Tel est, fort en ra- 
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eourci , le traitement des minerais d or par l'amal- 
gamation, méthode qui est suivie au Nouveau- 
Monde et dans tous les lieux ou Ton exploite des 
minerais qui ne peuvent être purifiés par de simples 
lavages. Quand l'opération se fait en grand, on re- 
cueille une partie du mercure employé; mais en 
petit, il s'évapore et on le perd en entier, 

CINQUIÈME GENRE. 
ARGENT (silber, Werncr). 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

ARGENT NATIF (^ediegen silber; Wcrncr). 

Signalement 

Blanc d'argent naturel ou se découvrant par la 
lime f s* étendant sons le marteau* 

Pesanteur spécifique, 10,^7. 

Dureté inférieure à celle du fer, du platine et du 
cuivre, supérieure à celle de l'or, de letain et du 
plomb. 

Elasticité, idem. 

Ductilité, inférieure à celle de l'or et du platine, 
supérieure à celle du cuivre, du fer, de Tëtain et 
du piornb. 

Ténacité, inférieure a celle de lor, du fer, du 
cuivre et du platine, supérieure a celle de Tétain et 
du plomb. 
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Éclat, inférieur à celui du platine et de l'acier, 
supérieur a celui de l'or, du cuivre, de 1 etain et du 
plomb. 

L argent nouvellement décape est d'un blanc pur. 

Le son do l'argent est très-éclatant; il est même 
cité comme exemple (son argentin). 

L'acide nitrique dissout l'argent à froid, mais 
l'acide sulfurique a besoin d être chauffe. 

La ductilité de l'arpent natif le distingue de tqus 
les autres minerais blancs et argentins. 

V ariélès de formes. 

strgent natif cubique. Présumé primitif. 
Octaèdre. Avec ses modifications. 
Citlo-octakdre, 

Ramuleuœ. En petites dendrites qui, examinées 
à la loupe, paraissent composées d'octaèdres ou de 
cubes implantés les uns au-dessus des antres. 

Filici forme. En rameaux aplatis, disposés à la 
manière des feuilles de fougère. 

Réticule. En petites plaques composées de ra- 
meaux droits qui se croisent comme les fils d'un 
1 issu grossier. 

Filiforme. En filets plus ou moins fins , mais qui 
atteignent quelquefois la grosseur du pouce, con- 
tournés, repliés A plusieurs fois sur eux-mêmes, 
formant des anneaux, etc., etc. 

Capillaire. Filamcns très-déliés, frisés comme la 
laine. 

Lamelliforme. En lames qui occupent les fissures 
de leur gangue. 

Granuliforme. On remarque que l'argent se pré- 
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sente bien plus rarement sous la forme de grains - 
que l'or, et surtout le platine; il en est de même 
des pépites ou de l'argent natif, massif et isolé. 

Rarement l'argent natif est exempt de mélange, 
presque toujours il est mêlé d'or, de fer, de cuivre 
ou d'arsenic. 

Le premier de ces mélanges a plus particulière- 
ment fixé l'attention des minéralogistes et des chi- 
mistes, qui l'ont désigné sous le nom à'éleclrwu* a 
l'imitai ion de Pline , qui donne ce nom à un alliage 
artificiel d or et d'argent. 

L'argent aurifère se trouve particulièrement à 
Schlangenberg en Sibérie; il s'y montre en lamel- 
les ou petites masses d'un jaune d'or, qui passe 
en se dégradant, au jaune blanchâtre , et enfin au 
blanc d'argent* tant la dose des deux métaux est 
variable. Sa gangue est un quarz grossier qui con- 
tient aussi du zinc et du plomb sulfurés, et de la 
baryte sulfatée. 

Gise mens , l oca lîlès } usages* 

L'on ne connaît point encore bien le gisement 
des minerais d'argent natif du Nouveau -Monde. 
M, de Humboldt rapporte que celui du Pérou est 
disséminé en parcelles presque imperceptibles dans 
un fer oxidé brun; et les échantillons qui existent 
dans les collections, nous apprennent que l'argent 
natif de cette contrée se Irouve aussi dans un quarz, 
gras, analogues celui qui sert le plus ordinairement 
de gangue à l'or natif. 

Quant aux exploitations européennes qui four- 
nissent également de l'argent natif, elles sont si- 
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tuées dans les terrains primitifs et même dans le 
granité proprement dit. Telles sont les mines de 
Saxe, de Bohême* de Norwége, celle de Wittiçheiï 
en Souabc, etc. L argent natif s'est quelquefois 
trouvé en masses assez considérables; on en cite 
de 5o a 60 livres, qui furent trouvées h Sainte-Ma- 
rie dans Jes Vosges; mais elles sont bien peu do 
chose en comparaison du célèbre bloc trouvé à 
Schneiberg, et qui , suivant la chronique de 1/178, 
pesait /mo quintaux. 

Tout le monde connaît les usages variés de l'ar- 
gent; mais son principal emploi est de servir à la 
confection de la monnaie courante, et de partager 
avec l'or le privilège de représenter le temps, le tra- 
vail et ses produits. 

L'argent est peu altérable à Pair; mais les exha- 
laisons fétides noircissent sa surface presque subi- 
tement, et cela est surtout très-sensible pour le gaz 
hydrogène sulfuré, dont l'effet est instantané. Ce 
métal, sans être aussi ductile que l'or, peut néan- 
moins se convertir en feuilles excessivement minces, 
recouvrir la surface des autres métaux, et surtout celle 
du cuivre et du laiton; de là cette foule d'objets 
d'utilité ou d'agrément, plaqués ou simplement ar- 
gentés, qui rivalisent avec l'orfèvrerie d'argent pur, 
et qui sont loin d'en avoir la valeur, L'argent est 
sujet au contrôle comme l'or; il vaut 5a francs le 
mare ou la demi-livre. 
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DEUXIEME ESP ÈGE, 
itlGENT ANT1M0NIAL (sjtfesglanas sîlber de W*#*r). 
Signalement, 

Blanc argentin* réductible au chalumeau en un 
grain d'argent qui $ étend sous le marteau. 

passant sous le choc du marteau , mais légère- 
ment malléable lorsqu'on 3e Trappe avec précaution. 

Tissu larnclleux. 

Pesanteur spécifique , 9,44- 

Dissolubie dans l'acide nitrique, en se couvrant 
d'un enduit blanc qui est de Eoxide d'antimoine, 

sfnalyse de ( 'argent antimônîal à grain fin 
de IV affadi, par Klaprotft. 

Argent, 84 \ 
Antimoine, 16 £ 

Variétés. 

Argent antimonial prismatique. Pi Urne bexncdiv. 

Cjlindroide. Prismes déformés par des stries pro- 
ïondes longitudinales; de l'atelier de Ventc:Mas , à 
Wolfeeh* 

Granuliforme. 
Massif 

Presque toujours les échantillons d'argent âjjfti- 
momal noircissent dans les collections; ils com- 
mencent par se couvrir d'une teinte jaune, puis ils 
s'irisent, et enfin ils noircissent; mais cet enduit 
n'est que superficiel, et il suffit de le gratter avec. 
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une lame de couteau pour faire reparaître son celât 
argentin, 

APPEADICE. 

Argent antimonial ferro-arscnifere* Ce minerai 
ressemble beaucoup au précédent quant à l'exté- 
rieur, mais il en diffère par l'odeur d'ail qu'il ré- 
pand au chalumeau. On le trouve a Andreasberg au 
Hartz ? où il est associé à l'arsenic testa ce et au 
plomb sulfuré; sa gangue est une chaux carbona- 
téc blanchâtre. 

Analyse de V argent antimonial fcrro avFeni- 
fère d? Andreasberg 3 par Kiaprotli* 

Argent, I2,y5\ 
Antimoine, /J,oo ï 

Fer, /|4» 2 ^ } ioo,oo. 

Arsenic, 55,oo 1 
Perle, 4>o° ) 

Gisemens et localités. 

L'argent antimonial se trouve dans les filons qui 
traversent le granité du Furstenberg, et surtout à 
l'atelier de Venceslas près AVolfach, où M. Selb Ta 
découvert. Il a été reconnu aussi dans les mines 
d'Andreasberg au Hartz; mais ici ce n'est plus dans 
le granité, mais dans le grès psainmilc. On ignore 
la gangue et le terrain dans lequel on trouve ce mi- 
nerai à Casalla , près Guadalaxara en Espagne. 
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TROISIEME ESPECE. 

ARGENT SULFURE (glazserz de erner, autrefois argent 
vitreux). 

Signalement. 

Gris de plomb , réductible à la flamme d'une bou- 
gie en un bouton d'argent * se laissant couper au 
couteau. 

Forme primitive, le cube* 

Pesanteur spécifique, 6,9. 

Surface ordinairement terne, mais devenant bril- 
lante sur les places qui ont été coupées. 

Sensiblement malléable. 

Isolé et frotté, il acquiert l'électricité résineuse. 

L argent sulfuré , exposé à une chaleur douce et 
constante, laisse échapper de son intérieur des Jila- 
mens contournés d'argent métallique, et ce fait a 
donné l'idée que l'argent natif naturel qui recouvre 
l'argent sulfuré, pourrait bien être du à la chaleur 
produite par la décomposition des pyrites* 11 en est 
peut-être de même aussi, par rapport à celui qui se 
trouve presque à la surface du sol de l'Amérique 
méridionale, 

Analysa par Klaprolh. 

Argent. 80 ) 
poutre, i ô ) 

f aviétès. 

Argent sulfuré cubique. 
Octaèdre, 
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Cnbo-octavdre. 
Dodécaèdre, etc., etc. 
Lamelliforme, 
Ràmuleux* 
Filiforme. 
Massif'. 

Tontes ces variétés sont d'un gris plus ou moins 
obscur, rarement éclatant* 

Giscmcns. localités y usages. 

M. Jameson fait remarquer que l'argent sulfuré, 
qui est un des minerais de ce genre le plus répandu 
dans la nature, se trouve plutôt dans le gneiss, le 
mica sebistoïde et le schiste, que dans le granité 
proprement dit, et diffère en cela du gisement dç 
l'argent natif et autimonial. 

Les célèbres mines de Guanaxuato et de Zacate- 
eas au Mexique,, foutissent l'argent sulfuré en 
abondance; c'est particulièrement ce minerai qui 
est l'objet de ces grandes exploitations. Eh Europe, 
les mines de ÏNew-Morgenstern près Freyberg en 
Saxe, de Joachimsthal en Bohême, de Sehcmnitz 
en Hongrie, présentent également l'argent sulfuré 
avec assez d'abondance pour qu'il soit aussi l'objet 
principal de ces exploitations. Enfin, l'ancienne 
mine de Sainte-Marie dans les Vosges, renfermait 
encore ce minerai, dont les gangues sont assez va- 
riables. Il existe, suivant M, klaproth, des médail- 
les d'argent sulfuré naturel, qui ont été frappées 
avec ce minerai , et qui sont a l'effigie du roi Au- 
guste 1 er . Sa grande malléabilité a pu permettre en 
effet de le soumettre à l'action du balancier ou à la 
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pression de tout autre machine, sans qu'il se soit 

déchire. Néanmoins ce fait est assez curieux* 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

ARGENT ANTIM OMÉ SULFURÉ (rothgultïgew de >Ver- 
lier, autrefois argent muge). 

Signalement. 

Poussière d'un beau rouge cramoisi , passant au 
brun ; réductible ea un bouton d * argent* 
Forme primitive, un rhomboïde obtus. 
Molécule intégrante, idem. 
Pesanteur spécifique-, 5,56 à 5 ? 5g. 
Cassant et facile à racler. 

Sa couleur est le beau rouge cramoisi, mais sa 
surface se couvre souvent d'une pellicule métalloïde 
grise, à travers laquelle off voit souvent percer la 
couleur rouge; il est translucide tant qu'il jouit de 
sa couleur naturelle, mais il devient opaque à me- 
sure que sa surface change d'aspect* 

Cassure conchoïde. 

Électricité résineuse, fortement prononcée quand 
on frotte un échantillon pur et isolé. 

Répandant une odeur arsenicale et décrépit an t 
au chalumeau avant de s'y réduire en un grain d'ar- 
gent malléable. 

Exposé à une chaleur douce et soutenue , ce mi- 
nerai se couvre de hlamens d'argent métallique, 
comme nous Ta vous vu pour l'argent sulfuré* 
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Analyse de l'argent antimonié sulfuré de 
Freybvrfft par Tfaônard. 

Argent, 58, o \ 

Antimoine, 20,5 f 

c c ? > 100,0. 

hou Ire, ib f o ( 

Perle, 2,5; 
Variétés de formes, 

Argent antimonié sulfuré. Prisme, un dodécaè- 
dre rhomboïdal, dont 6 faces se sont allongées. 

Prismatique. Un prisme hexaèdre régulier. 

Bisunitaire. La variété prismée augmentée de six 
facéties additionnelles qui séparent les plans rhom- 
boïdaux, qui font l'office de sommets. Cette variété 
prismée domine dans la plupart des autres, qui 
sont plus ou moins surchargées de facettes produi- 
tes sur ses arêtes ou sur ses angles solides. 

II aù y décrit i5 variétés cristallines do ce mine- 
rai , qùî dérivant d'un rhomboïde voisin de celui de 
la chaux carbonatée, ont aussi quelque analogie 
avec ses variétés. 

Bolryoïde* 

Massif* 

Granuhforme* 

APPENDICE. 

Argent antimonié sulfuré noir. A la couleur près^ 
cette v a ri é té ne d i i Ter c en rie n , d u rn o i ns pou ries 
caractères extérieurs de l'argent rouge ordinaire; 
mais ses principes constituâtes sont nombreux et 
variés. Voici ceux qui ont été reconnus par Klaproth , 
dans l'argent noir la mi ni forme de Freyberg. 
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Argent» 06,5 

Antimoine, 10,0 

Fer, 5,o 

Soufre, 12,0 

Cuivre et arsenic, 0,5 

Gangue et perle, 6,0 

Gisemens et localités. 

Le gisement de l'argent antimonié sulfuré est ab- 
solument le même que celui de l'espèce précédente. 
Les fiions qui le contiennent traversent aussi les 
gneiss, les feldspàths porphyroïdes, et enfin les grès 
psammites, qui appartiennent à une tout autre épo- 
que ; ses gangues sont très-variées ainsi que ses nom- 
breuses associations : c'est ainsi qu'on le trouve (buis 
les mines de Saxe, du Hartz. , de Hongrie, de Bo- 
hême et de Guadalcanal en Espagne, dans lequarz, 
la chaux earbonatée, la chaux fluatée, la baryte 
sulfatée, associé à l'arsenic natif dont il a même 
emprunté l'odeur aillacéc, au cobalt, au cuivre gris, 
au fer spatbique, au fer sulfuré blanc, etc. 

L'argent noir, qui n'est qu'une modification de 
cette espèce, partage sou gisement, ses gangues, 
ses associations; se trouve dans les mêmes mines 
que l'argent rouge, et est confondu avec lui, par les 
mineurs et les métallurgistes, qui considèrent ces 
minerais comme très-riches en métal. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

A KG EST CARBONATE (lufcsaueres silber de Widenmann). 

Signalement. 

Faisant effervescence dans [acide nitrique , ré- 
ductible en un bouton d'argent au jeu du chalu- 
meaiL 

D'un gris cendré passant au gris de fer. 
Facile à entamer avec le couteau , et offrant dans 
la pince un éclat assez vif. 
Légèrement ductile. 
Cassure finement grenue. 

Electricité résineuse par le frottement et quand 
Je morceau est isole, 

Cette espèce ne s'est encore trouvée qu'en petites 
masses informes dénuées de tout indice de cristal- 
lisation* 

Analyse par M. Sclb. 

Argent-, 72,5 \ 

Acide carbonique, iQjOf 

Carbonate d'antimoine méJé ( 

de cuivre oxidé, 15,5 J 

Gisement et localité. 

M. Selb, directeur des mines du duché de Bade, 
a découvert l'argent carbonate dans l'atelier de 
Yenceslas, aux mines de Wolfach; il a pour gan- 
gue la baryte sulfatée, et pour associés, l'argent na- 
tif, l'argent sulfure, le plomb sulfuré et le cuivre 
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gris. Ce minerai, n'ayant point été trouvé ailleurs, 
se voit dans fort peu de collections. 



SIXIEME ESPECE. 

ARGENT MURIATÉ (hornerx de Wcracr, autrefois argent 
corné). 

Signalement. 

Donnant des marques d'argent métallique quand 
il est frotté par du fer ou du zinc lut met -tés ; fusible 
à la flamme dune bougie en répandant des vapeurs 
à ères. 

Forme primitive, le cube. 
Pesanteur spécifique, 

Recevant l'empreinte des corps durs à la manière 
de la cire. 

Couleur gris perlé, passant au gris jaunâtre, au 
verdàtre, à la couleur de la corne, et enfin, par une 
sorte d'altération, au violet brunâtre. Dans l'état 
de pureté, il est légèrement translucide. 

Réductible au chalumeau en un grain d'argent* 

A miljjse par Klaprolh. 



Argent, (; 7'7"> > \ 

Acide mtiriatique, 21,00 I 

Oxidule de 1( i , 0,00 \ 

4 I - ; 1 00, on. 

Alumine, i ,70 i 

Acide sulfurlque, 0,26 I 

Perte, ^ ô ! 
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Variétés* 

Argent muriaté cubique. Qui passe au parallèle 
pipède en s 'allongeant. 
Lamellaire. De Sibérie. 
Mamelonné. 
Massif. Du Pérou. 

Gisemens et ioealilës. 

L'argent muriaté accompagne les autres mine- 
rais argentifères, et partage par conséquent leurs 
gisemens, leurs associations et leurs gangues. On 
a seulement remarqué qu'il se rencontrait plus par- 
ticulièrement vers le chapeau ou l'extrémité supé- 
rieure, des filons, d'où l'on a conclu naturellement 
qu'il s'était forme le dernier. Il abonde aux mines 
du Mexique et du Pérou, et on le rencontre en Si- 
bérie , en Saxe, en Angleterre et ailleurs; celui d'A- 
mérique recouvre l'argent natif, mais son peu d'é- 
clat le soustrait souvent au premier coup-d œil , et 
il faut penser à lui pour le trouver; alors il suffît 
de toucher les parties où on le soupçonne avec l'on- 
gle ou la pointe d'une épingle , pour s'assurer de sa 
présence, puisqu'il reçoit l'empreinte et se laisse 
pénétrer par les corps durs* 

Traitement métallurgique. 

On traite les minerais d argent par deux modes 
différeos : le plus ancien consistait à employer le 
plomb, qui a la propriété de s'emparer de l'argent 
par l'acte de la fusion, et qui le cède ensuite en 

ai 
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s'oxidant et se réduisant en lithargc par l'opération 

de la coupelle. 

Le second mode, qui a été adopté dans les ex- 
ploitations du Nouveau-Monde, et dans celles de 
la Saxe et du Hartz» consiste à convertir les mine- 
rais argentifères en muriates, au moyen du muriate 
de soude, à les revivifier à l'aide du fer, et à dis- 
soudre cet argent métallique disséminé, au moyen 
du mercure* Cette dernière partie du traitement , 
qui est une amalgamation tout-à-fait analogue à 
celle que Von fait subir aux minerais d'or, se ter- 
mine aussi par une distillation pendant laquelle le 
mercure se volatilise, et abandonne l'argent sous la 
forme de masses spongieuses, qui ne demandent 
plus qu'à être refondues et lin potées pour entrer 
dans le commerce ou être livrées aux hôtels des 
monnaies. 

SECOND ORDRE. 

Oxidables et réductibles immédiatement. 



GENRE UNIQUE, 
MERCURE (quccksilber deWcrncr), 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

MERCUIVK NATIF (vulgairement vif-argent). 

Signalement. 

Toujours liquide a la température ordinaire. 
Pesanteur spécifique, i3.T>8. 
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Couleur d'un blanc éclatant, qui est intermédiai- 
re entre celui de l'argent et de rétain. 

Volatil par l'action du chalumeau, 

11 se solidifie par un froid artificiel de 3a° au- 
dessous de zéro du thermomètre de Iléaumur; dans 
ce nouvel état, il s étend sous le marteau en ren- 
dant un son sourd analogue à celui du plomb; il 
blanchit la peau quand on vient à le toucher, et 
fait éprouver une douleur vive semblable à la brû- 
lure. La solidification du mercure avait été obser- 
vée par Dclïsle et Gmelin , dans le thermomètre 
qu'ils portaient en Sibérie; mais on taxa leur rap- 
port d'exagération, et ce ne fut que long-temps 
après que Ton en reconnut l'exactitude. 

Au reste , la fluidité du mercure n est qu'une sui- 
te de son extrême fusibilité, analogue en cela avec 
l'état ordinaire de l'eau; mais le parallèle ne se sou- 
tient pas dans l'acte de la congélation, car l'eau, 
en passant à l'état solide , diminue de densité et 
augmente de volume, tandis que le mercure se 
contracte et devient beaucoup plus dense que dans 
son état fluide. 

Variétés. 

L'on ne connaît aucune variété dans le mercure 
natif; il se présente toujours dans le même état, 
c'est-à-dire fluide, mobile > et pourvu du brillant 
métallique. 

G is em e ti s, lo ca t i tés , us a g es. 

Le mercure appartient presque exclusivement 
aux terrains secondaires ; c'est parmi les grès psam- 
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mites, les schistes bitumineux, les argiles litho- 
marges endurcis, qu'on rencontre' ordinairement 
les minerais de mercure et le mercure natif lui-mê- 
me. Il paraît donc dater de la formation, de la pé- 
riode, de l'époque géologique des houillères, car 
ce combustible est accompagné des mêmes roches, 
et il s'en trouve même des indices dans les mines 
de mercure. 

Les principales mines de mercure connues sont 
celles d'Idria en Frioul, du pays de Deux -Ponts en 
Palatinat, d'AImaden en Espagne, du Mexique et 
du Japon ; il s'y trouve disséminé en gouttelettes, ou 
rassemblé dans les cavités intérieures des roches, où 
on le puise avec des vases jusqu'à ce que Ion ait tari 
ces dépôts, qui ne sont jamais bien considérables. 
La masse de mercure qui se répand habituellement 
dans le commerce, provient de la distillation du sul- 
fure de mercure , dont nous allons parler à l'instant. 

Le principal usage du mercure est de servir à l'ex- 
traction ou au traitement des minerais d'or et d'ar- 
gent, qu'il a la propriété de dissoudre; c'est cet 
emploi qui absorbe la presque totalité du mercure 
extrait en Europe , soit pour l'Amérique où on l'ex- 
pédie, soit pour l'Allemagne où l'on pratique aussi 
l'amalgamation. 

Le mercure sert a rétamage des glaces et des mi- 
roirs, à l'art de dorer et d'argenter les métaux , et 
il rend des services journaliers aux sciences et à 
l'économie domestique, en nous fournissant le 
moyen de mesurer la température de l'air et des 
corps qui nous entourent; en nous annonçant à 
l'avance les changemens et les phénomènes météo- 
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rologiques, et en nous permettant de mesurer la 
hauteur des points les plus élevés du globe que nous 
habitons. Mais, outre le thermomètre et le baro- 
mètre, qui sont animés par le mercure, qui s élève 
ou s'abaisse dans l'un par l'effet de la chaleur et du 
froid , et dans l'autre, par la plus ou moins grande 
pression de l'air, ce métal rend encore à la chimie 
de notables services en lui fournissant des cuves 
pneumatiques, pour lesquelles il ne pourrait être 
remplacé par aucun autre corps liquide. 

Le mercure à l'état d'oxide ou combiné avec dif- 
férens acides, fournit plusieurs sels très-efficaces 
dans l'art de guérir; ses principales préparations 
sont le précipité rouge, le mercure doux et le su- 
blimé corrosif; à l'état métallique, on ne lui recon- 
naît pas de grandes propriétés médicamenteuses. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 
MERCURE ÀRGENTAL (naliïrlicher amalgam cîc Werncr). 
Signalement, 

Blanc (V argent ^ laissant des traces argentées sur 
le cuivre décapé quand on l'y passe avec frottement. 
Cristaux susceptibles d'être ramenés à un noyau. 
Dodécaèdre rhomboïdal. 
Pesanteur spécifique', (1). 



(i) Cette grande pesanteur spécifique paraît provenir de ce 
que le mercure augmente de densité en se solidifiant, et de 
ce qu il y a pénétration entre les deux métaux qui forment 
cet alliage. 
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Fragile, et cassure conchoïde. 

Soumis à l'action du feu, le mercure se volatilise 
et l'argent reste seul. 

Analyse par Cordier. 

Argent, 27 ,5 ( 

IL* r ï ioo,o, 

Mercure, 7*2^ > 

V ariétes de formes. 

Mercure a rg entai primitif. Dodécaèdre rhom- 
boïdal. 

Unitaire. Un octaèdre, dont toutes les arêtes sont 
remplacées par des facettes. 

Biforme. La variété dodécaèdre, dont 6 angles 
solides sont remplacés par des facettes carrées, ce 
qui change les plans rhombes en faces hexagonales. 

La variété Sextiforme est une des cristallisations 
les plus compliquées connues. 

Lamelliforme. En feuilles très-minces appliquées 
hermétiquement à la surface d'une litho marge blan- 
che tachée de violet, 

Granuliforme* Provenant de cristaux déformés, 
libres ou adhérant à la gangue. 

Filamenteux. En filamens courts contournés et 
appliqués à la surface d'une gangue ferrugineuse ; 
du Posberg. 

Gisemens et localités* 

C'est à Moschel-Landsberg que l'on trouve les 
plus beaux cristaux et les plus belles lames de mer- 
cure argentah Les premiers sont ordinairement im- 
plantés sur le grès psammite, et les feuilles se trou- 
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vent appliquées à la surface des lithomarges colo- 
rées et endurcies. On cite aussi cet amalgame na- 
turel à Roseneau en Hongrie; il paraît inconnu à 
ldria et à Âlmaden. 



TROISIÈME ESPÈCE, 

MERCI RE SULFURÉ (zinnnhcr de Werner, vulgairement 
cinabre). 

Signalement. 

Poussière plus ou moins rouge , volatil nu cha- 
lumeau avec fumée. 

Forme primitive, un rhomboïde aigu. 

Pesanteur spécifique, 6,9 dans les variétés pul- 
vérulentes, et 10,21 dans les variétés massives ou 
cristallisées. 

Facile à gratter avec le couteau lorsqu'il est pur. 

Électricité résineuse par le frottement, et quand 
la pièce d'épreuve est isolée. 

Sa poussière, passée avec frottement sur le cuivre 
rouge, y laisse une trace d'un blanc métallique. 

Un fragment de cinabre, placé sur un charbon 
ardent , se volatilise ; et si l'on expose au-dessus une 
lame de cuivre décapé, on la trouve recouverte d'un 
enduit argentin qui est dû au mercure qui s'est dé- 

La couleur propre du mercure sulfuré est le rou- 
ge; mais il varie du rouge carmin au rouge brun, 
par suite des mélanges qui en altèrent la pureté. 
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Analyse du mercure sulfuré du Japon. 

Mercure, S^bo j 
Soufre! 1/1,70 > 100,00. 
Perte, ) 

Fariélés de formes et de tissus. 

Mercure sulfuré prismatique* Un prisme hexaèdre 
régulier. 

Les autres variétés de formes sont assez difficiles 
à décrire et assez irrégulières : elles ont 1 aspect de 
prismes à bases triangulaires dont les contours se- 
raient chargés de facettes obliques, trapézoïdales, 
pentagones, etc. * 

Curvilignes. Cristaux imparfaits dont les faces 
sont bombées. 

Laminaire. 

Mamelonnée. 

Granulaire. 

Compacte. 

Pulvérulent (vulgairement vermillon natif). 

Toutes ces variétés de formes présentent tontes 
les nuances du rouge le plus vif au brun rouge mé- 
talloïde; mais la poussière est plus constamment 
d'un rouge vif, excepté cependant pour la variété 
bituminifère. 

APPENDICE, 

Mercure sulfuré bituminifer-e (quecksilber leber- 
erz de Wernerj. 

D'un brun rougeâtre plus ou moins sombre, avec 
une sorte d éclat métalloïde lustré , donnant une 
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forte odeur bitumineuse quand on en jette des frag- 
mens sur les charbons ardens. 

Analyse par Klaproth. 



Mercure, 


81,80 


Soufre, 


15,70 


Carbone, 


2,5o 


Silice, 


o,65 


Alumine, 


o,55 


Fer oxîdé, 


0,20 


Cuivre, 


0,02 


Eau et perte. 


0,7S 



100,00. 



Variétés de tissu. 

Mercure sulfuré bltuminifere feuilleté. 
Speculaîre, 

Testacé. Je croîs que c'est à tort que Ton a cru 
voir des débris de coquilles dans cette simple variété 
de tissu. 

Compacté^ 

Mercure sulfuré ferrifere. 

Cette variété, qui a été consignée par M, Lucas, 
est d'un gris de fer a'ssez éclatant; elle devient at- 
tira ble à l'aimant lorsqu'on la chauffe simplement 
à la flamme d une bougie. 

Gisemens, localités* traitement. 

Nous avons déjà dit, en parlant du mercure na- 
tif, que ce métal appartenais aux mêmes terrains 
qui recèlent les couches de houilles ; que les grès 
psammites, les schistes bitumineux et les argiles 
endurcies étaient ses principales gangues* Or tout 
ceci s'applique également au mercure sulfuré, qui 
est le principal minerai dont on obtient ce métal. 
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Les mines du Palatinat sont exploitées dans 
le grès arkos, qui renfermé même des traces de 
houille; celles d'Almaden en Espagne le sont aussi 
dans des roches analogues , et celles dldria en 
Frioul, dans un schiste très-bitumineux, qui est 
lui-même pénétré de sulfure de mercure , en sorte 
que le métal et le combustible jouent tour à tour 
le rùlc principal s car il y a des parties de ce minerai 
qui brûlent avec la plus grande facilité, et d'autres 
qui sont très-riches en cinabre. Parmi ces schistes 
bitumineux mereuriels , celui de Munster-Apel , 
dans le Palatinat, est très-remarquable , en ce qu'il 
contient des empreintes de poissons mouchetés de 
mercure sulfuré rouge. 

Le mercure sulfuré est associé, non-seulement 
au mercure natif, argcntal et muriaté, mais aussi 
à plusieurs autres minéraux , tels que la baryte sul- 
fatée qui lui sert quelquefois de gangue immédiate, 
au fer sulfuré, au zinc sulfuré, au cuivre pyritcux, 
et au fer oxidé hydrate, qui fait aussi rufiiee de 
gangue. 

Le mercure sulfuré, avons-nous dit, est le prin- 
cipal minerai de mercure; les autres ne sont qu'ac- 
cidentels et se confondent avec lui dans le traite- 
ment métallurgique qu'on lui fait subir, et qui 
consiste dans une distillation très en grand. Cette 
opération se fait dans des cornues de fonte, qui sont 
rangées sur deux lignes dans un four allongé nom- 
mé galère , et chacune d'elles est lutée a un réci- 
pient à moitié rempli d'eau ; le minerai mêlé à de 
la chaux vive se place dans ces cornues. On donne 
le feu au moyen de deux chauffes, et le soufre aban- 
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donnant le mercure pour se porter sur la chaux , 
avec laquelle il a beaucoup d affinité, laisse le mé- 
tal libre de se volatiliser et de se condenser dans 
les réeipiens, qui sont en dehors du fourneau. 

En Espagne. 1 opération se fait encore plus en 
grand, niais l'en ire toujours à peu près dans le 
même principe. Ce traitement, bien simple en ap- 
parence, est funeste aux malheureux qui sont char- 
gés de l'exécuter : Ton ne peut empêcher qu'une 
grande quantité de mercure ne s'échappe au-deliors 
et ne porte d'une manière effrayante sur le système 
nerveux des ouvriers; aussi la plupart sont atteints 
de tremblemcns continuels et convulsifs, que Ton 
a peine à câliner au moyen des bains, et dont ils 
meurent presque toujours avant d avoir atteint aux 
deux tiers de la vie ordinaire, 

Les anciens, qui ont connu le mercure et le ci- 
nabre, paraissent avoir suivi à peu près le même 
système métallurgique, et les Chinois en ont adopté 
un tout-à-fait semblable. 

Le cinabre naturel est rarement assez pur pour 
pouvoir servir de principe colorant; aussi est-on 
forcé a le composer de toutes pièces pour les be- 
soins de la peinture. C est aussi lui qui sert ù colo- 
rer la cire à cacheter. 
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QUATRIÈME ESPÈCE. 

MERCURE MURIÀTÉ (quecksilber hôrnerz de Werner; 
hydro chlorate de mercure des chimistes). 

Signalement 

V olatil au chalumeau, couleur grise perlée* 
Fragile et facile à gratter avec le couteau. 

Analyse par Kiaproth. 

Mercure, 76,0 j 

Acide murîaliquc, iG,/ t j joo,o. 
Acide sulfurKjue, 7,6 7 

F ariétës. 

Mercure munatê trioctonaL Très-pclits cristaux 
diflieiles à déterminer. 

Concrétionné. Tapissant ]a cavité d'une gangue 
ferrugineuse. 

Gisvènvns et localités. 

Ce minerai de mercure , fort rare dans la nature, 
se trouve associé au mercure sulfuré de Moscliel- 
Landsberg et d'Almaden. Il est peu apparent, et 
échappe facilement au premier aperçu. 
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TROISIÈME ORDRE. 

Oxidables ? mais non réductibles immédiatement; 
sensiblement ductiles. 

PREMIER GENRE. 
PLOMB (bley de Werner). 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
PLOMB NATIF VOLCANIQUE. 

Signalement. 

Se laissant couper par l'ongle, gris livide. 

Pesanteur spécifique du plomb pur , 1 1 ,55. 

Ductilité, inférieure à celle de tous les autres 
métaux de cette section, excepté le nickel et le zinc. 

Dureté , inférieure à celle de tous les métaux so- 
lides. 

Eclat, idem. 

Ténacité, idem. 

Odeur désagréable et particulière quand ou l'a 
frotté. 

Fusible à une faible chaleur et bien avant d'a- 
voir rougi. 

Dissoluble dans tous les acides , et même dans le 
vinaigre. 
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Variétés. 

Plomb natif volcanique Tnassif. Un peti les mas- 
ses contournées. 

Gisemens, localités, usages. 

Le plomb natif est excessivement rare; le .seul 
qui soit avéré est celui que M. Rathké a découvert 
dans les laves tendres de l'île de Madère , où il est 
engagé sous la forme de petites masses contournées, 
qui jouissent de tous les caractères et de toutes les 
propriétés du plomb métallique du commerce. Tous 
les autres plombs prétendus natifs ont été con trou- 
vés, et ne sont que des restes de vieilles fonderies, 
caractérisés par les laitiers et les scories, qui sont 
les traces durables et caractéristiques des travaux 
métallurgiques. Celui de Madère est probablement 
dû à quelque minerai que le feu naturel aura ré- 
duit à l'état métallique, et en cela il a droit à une 
place dans la méthode. 

Les usages du plomb métallique obtenu par l*art 
sont très-nombreux. Sans être fort ductile, ce métal 
peut cependant se réduire en lames et même en 
feuilles très-minces ; et dans cet état il sert à cou- 
vrir les terrasses, à construire des réservoirs, des 
chaudières, à envelopper plusieurs marchandises, 
telles que le tabac, le thé, la poudre de chasse , le 
chocolat, etc. ; on en coule des tuyaux pour la con- 
duite des eaux, pour celle du gaz hydrogène des 
thermolampcs, pour le service de quelques fabri- 
ques, etc. ; enfin, ou le moule en balles de diffé- 
rens calibres, et on le convertit eu grains plus ou 
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moins fins pour l'usage de la chasse, et il prend dans 
ce dernier état le nom de grenaille et de cendrée, 
suivant le volume des grains, qui se rangent par 
ordre de numéros ; enfin , le plomb sert à sceller 
les tenons de fer dans la pierre, et paraît être bien 
supérieur au soufre que Ton emploie aussi au même 
usage. 

Le plomb, susceptible de plusieurs degrés d oxi- 
dation, se prête dans ce nouvel état à une foule 
d'usages des plus importans ; et pour ne citer que 
les principaux, nous dirons qu'à 1 état de minium 
il entre dans la composition du cristal* dont ou ad- 
mire Perlât et la limpidité; qu'il fait partie du flint- 
glass qui rend les lunettes achromatiques ; qu'à 
l'état de massicot et de céruse, il est très-employé 
en peinture de concert avec la litharge* qui est en- 
core uti'Oxide de plomb , et qui rend les huiles si- 
catives; qu'enfin il entre dans la composition des 
émaux et de quelques préparations pharmaceuti- 
ques. 

Les oxides de plomb donnent aux ouvriers qui 
les manipulent des coliques excessivement doulou- 
reuses, qui sont connues en médecine sous les noms 
de coliques de plomb, de coliques des peintres. Que 
Ton juge alors de l'effet que peut produire sur l'é- 
conomie animale l'usage des vins acides que la 
fraude rend plus supportables en y mêlant la li- 
tharge en plus ou moins grandes doses! 
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DEUXIÈME ESPÈCE, 

PLOMB SULFURÉ (bieygïanz de AYerner, vulgairement 
galène). 

Signalement, 

Couleur et brillant du plomb nouvellement cou- 
pé; fragile et réductible au chalumeau en un grain 
de plomb doux. 

Forme primitive, le cube , que Ton obtient avec 
la plus graiïdc facilité par le choc du marteau. 

Pesanteur spécifique, 7,58* 

Quelques galènes répandent une odeur de pétrole 
très-marquée quand on les brise , entre autres celle 
de Chabrignac» département de la Corrèze. 

Analyse pur Weslrumb* 

Plomb, 83,00 \ 

Soufre, t6,4i f 100 00 

Argent, un atome, o,oo l ' 
Perte, o,5t) / 

Analyse du plomb .sulfuré antimoivifère de 
dans thaï, par Klaproth* 

Plomb, 4 â *5o' 
Antimoine, 
Cuivre 



Fer, 
Soufre, 
Perte, 




1 00,00. 
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. tualyse du plomb sulfuré anlimonifcre cl ar- 
gentifère d'Ilimmelsfïbrst, près Fr cyber g, 
par Kiaproth. 

Plomb, 48,o6 

Argent, 20, l\0 

Antimoine, 7,88 

Fer, 2,25 

Soufre, 12,25 

Alumine, 7,00 

Silice, o,25 

Perte. 1,91 

Variétés de formes et de tissus. 

Plomb sulfuré primitif. En cubes naturels, ou 
obtenus par percussion. 

Octaèdre, Régulier, ou modifié par des facettes 
sur ses arêtes. 

Cubo-octaedre. Participant de lune et l'autre va- 
riété précédente, dont il est facile de reconnaître 
les faces respectives : toutes les autres dérivent aussi 
de ces deux variétés. Haùy en a décrit dix, dont 
les dernières sont assez compliquées. 

Laminaire. Galène à larges facettes, donnant 
facilement des cubes par le choc. 

Lamellaire. En petites lames qui se croisent en 
tout sens. 

Granulaire. Galène à grain d'acier. 

Compacte. La variété précédente, dont le grain 
est excessivement serré, et qui n'est bien sensible 
qu a la loupe; bleyschweif des Allemands. Se trouve 
à l'atelier du Lac, près Servoz en Savoie. 

02 
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Strié où palmé. Suivant que les stries sont droi- 
tes, larges ou divergentes. 

Spéculai re détonnant. Surface polie, formant les 
salbantes d un filou du Derbysbire, et faisant quel- 
quefois explosion quand on vient à mettre ces sur- 
faces a l'air. 

Conditionné. En petites masses ressemblant par- 
f ai teme nt à du plomb fondu qui se serait coagulé 
en dégouttant a travers une fissure, mais dont l'in- 
térieur est laminaire. Des mines de Cfiabrignac, 
département de la Corrèzc. 

Plomb sulfuré irisé. C'est un premier pas vers la 
décomposition, et il n'est point rare de le remar- 
quer sur les tas de minerai qui ont séjourné quel- 
ques années en plein air, 

APPENDICE. 

Plomb sulfuré antimonifere [ Spiessglandbley )« 
En petits cristaux cubiques allongés* qui sont mo- 
difies par quelques facettes additionnelles, et qui 
se groupent de différentes manières, ou bien en 
masses striées ou palmées. Du Cornouailles en An- 
gleterre, et du Hait/,. 

Plomb sulfuré antimonifere et argentifère (weiss- 
gutsigerz, vulgairement argent blanc). 

Cette variété passe du gris de plomb luisant au 
gris mat et au noirâtre. Son grain est fin et serré; 
mais on distingue quelquefois dans sa cassure de 
petites aiguilles d antimoine sulfuré. Un fragment 
exposé à la simple flamme d'une bougie, décrépite 
et ne se réduit qu'après avoir été échauffé graduel- 
lement, et en colorant en blanc mat la pince avec 
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laquelle on le fixe, ce qui est dû h l'oxide d'ami- 
moine» Se trouver Himmelsfùrst, près Prêyberg en 
Saxe. 

Plomb sulfuré pseudomorphique* Par une méta- 
morphose dont on cherche encore l'explication , il 
est arrivé que des cristaux de plomb phosphaté en 
prismes hexaèdres, se sont convertis en plomb sul- 
furé lamellaire, mais en conservant leur forme pris- 
matique. Cette épîgénie se trouve dans la mine de 
Huelgoët. Haûy avait placé cette variété au plomb 
phosphaté; je la crois ici plus naturellement à sa 
place* 

Cisemens et localités. 

Le plomb sulfuré est très-commun dans la na- 
ture; c est lui qui fait la base de toutes les exploi- 
tations où l'un extrait ce métal, et il est répandu 
dans des terrains excessivement variés par leur na- 
ture et répoque relative de leur formation, En effet, 
nous le rencontrons dans les filons qui traversent 
les granités, en couches métallifères dans les pays 
schisteux ; en filons ou en amas dans les terrains de 
transition , dans les terrains houillers , enfin jusque 
dans le8 terrains calcaires straliformes. Les mines 
de la Silésie, de la Carimhie, celles de Zimapan en 
Amérique, celles de France enfin, offrent des exem- 
ples de ces divers gisemens; et nous citerons com- 
me un fait encore assez rare, les terrains houillers 
du bas Limousin et du Périgord, comme offrant 
des arnas de pîornb sulfuré , des veines disposées en 
tout sens, des espèces de stockyyerek tout à travers 
le grès houiller; en sorte que tels échanlillcms ehoi- 
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sis avec soin peuvent offrir des empreintes de fou- 
gère , de la houille et du plomb sulfuré laminaire, 
le tout engagé dans un grès houillcr à ciment de 
kaolin. L'exploitation de Chabrignae offre ce sin- 
gulier assemblage, et celle du Lardin présente sou- 
vent de la houille recouverte de pellicules ou tra- 
versée par des veines de plomb sulfure- Le plomb 
sulfuré se trouvant dans des terrains si variés, doit 
nécessairement se présenter dans une foule de gan- 
gues différentes, et a>cc des associations très-nom- 
breuses : aussi le trouve-t-on engagé dans la chaux 
carbonatée, dans la baryte sulfatée, dans la chaux 
ûuatée, dans le quarz, dans l'agate, qui forment 
la masse des filous ou des couches, où il se montre 
associé au zinc sulfuré, au fer sulfuré, au cuivre 
pyriteux, au cuivre gris, et à la plupart des nom- 
breuses espèces du genre plomb. 

Usages- et traitement. 

Le plomb sulfuré laminaire, bien purgé de sa 
gangue et des substances métalliques avec les- 
quelles il est si souvent associé, sert à vernir la 
poterie commune. Il porte le nom de vernis dims le 
commerce, ou celui d'alquifoujc. f . 

Considérée sous son principal but d'utilité, c'est- 
à-dire comme minerai de plomb , cette substance 
est véritablement très- importante , puisque c'est 
elle qui fournit tout le plomb métallique qui cir- 
cule dans le commerce, et tous les oxitles qui ré- 
sultent; d une foule de préparations subséquentes 
que Ton fait subir à ce métal. 

Le traitement métallurgique de ce minerai con- 
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sîstc a chasser le soufre qu'il contient et à isoler le 
plomb. Or on parvient à ce but par deux procédés : 
îe premier, le plus ancien , celui qui paraît même 
)e plus simple, consiste à faire subir un grillage 
long et modéré au minerai , pendant lequel la plus 
grande partie du soufre se brûle et laisse le plomb 
passer à l'état métallique et partie i l'état d'oxide ; 
ce tic dernière portion se convertit à l'état de métal 
par une refonte faite à travers les charbons ardens, 
dans un fourneau où le combustible et le minerai 
sont jetés pêle-mêle. 

Le second procédé consiste à mettre du fer en 
contact avec le plomb sulfuré en fusion, et voici ce 
qui se passe dans cette opération. Le soufre de la 
galène se porte sur le 1er avec lequel îl a plus d'af- 
finité; il le convertit en sulfure* et le plomb, dé- 
gagé' de son minéralisatcur, se rend dans la partie 
inférieure du bassin, taudis que le sulfure de fer 
surnage et s'en sépare très-facilement. 

Par l'un et l'autre procédé, Ton obtient ce que 
Ton appelle le plomb d* œuvre; mais comme tous 
les sulfures de plomb contiennent une dose plus ou 
moins forte d'argent, et qu'il devient souvent im- 
portant de l'obtenir, on fait subir au plomb d'œuvre 
une nouvelle opération, que Ton appelle affinage. 
ou coupellation , dans laquelle on a pour but d'ob- 
tenir tout l'argent contenu dans le plomb. On y 
parvient en convertissant le plomb en lUharge, dans 
un fourneau particulier, et l'on trouve sous la der- 
nière pellicule d'oxide qui s'enlève à mesure qu'il 
se forme, un gâteau d'argent qui a résisté à 1*0x1- 
dation produite par le grand courant d'air que Ton 
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introduit dans le four de coupelle» qiû est recou- 
vert d'un chapeau mobile de brique ou de terre ar- 
gileuse contenu entre des traverses de fer. Il existe 
des plombs sulfurés tellement argentifères, que Ton 
peut les considérer métallnrgiquemcnt comme de 
vrais minerais d'argent. 

TROISIÈME ESPÈCE. 

PLOMB OXIDÉ ROUGE ( autrefois minium naLit ). 

Signalement. 

Rouge foncé, et facilement réductible au feu du 
chalumeau. 

Jusqu'ici le plomb oxidé rouge ne s'est présent*' 
qu'en masses informes d'un rouge peu éclatant; et 
son existence n'a même été constatée qu a Langen- 
heck au pays de Hesse-Cassel , par M. Schmitlison; 
on présume aussi qu'il se trouve à Schlangenberg 
en Sibérie , où il serait accompagné de plomb sul- 
furé ; c'est au moins ce que semble prouver un 
échantillon cité par Haùy. 

QUATRIÈME ESPÈCE, 

PLOMB ÀR5ENIÀTÉ (ci-devant plomb arsénié; flokkeneiz 
de KarMein). 

Signalement, 

Couleur ordinaire 9 jaune de cire ; réductible au 
chalumeau en répandant une odeur d'ail. 
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Pesanteur spécifique, 5,o'j. 
Facile à pulvériser. 

Cassure de cire dans les variétés compactes. 
VaTièlès de tissus et de couleurs. 

Plomb arsenîatê aciculaire, Fo roi a n t de *t rès-pe- 
tites masses, composées d'aiguilles courtes et di- 
vergentes. 

Filamenteux. En filamens soyeux , ordinaire- 
ment contournés, légèrement flexibles, et faciles 
à réduire en poussière. 

Compacte. En masses qui ont l'aspect ecroïde. 

Concrétionné et mamelonné. 

La variété aciculaire est ordinairement d'un jaune 
de paille.' 

Mais les autres sont d'un jaune assez vif ou d'un 
jaune verdâtre. 

Gisemens et localités. 

Le premier plomb arseniaté fut trouvé et décrit 
par M. Cliampeaux ; il en fit la découverte aux en- 
virons de Saint- Prix, département de Saône-et- 
Loire, où il accompagne le plomb sulfuré dans une 
gangue de chaux fluatée. Depuis lors il a été re- 
connu dans la mine de Badenweîler, près Baie, par 
M. Paul , directeur de cette exploitation; il y existe 
sous' la forme de petites masses concrétionnées ou 
mamelonnées, d'un beau jaune de cire, ayant la 
baryte sulfatée, la chaux fluatée violette, ou le 
quarz pour gangue , et accompagnant le plomb sul- 
furé laminaire; cette même mine fournit aussi le 
plomb phosphaté vert. 
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CINQUIÈME ESPÈCE. 

PLOMB CIÏftOMATÉ (roth-blcyerz de Wornor, ci-devant 
plomb rouge). 

Signalement. 

Colorant V acide muriatique en vert au bout de 
quelques heures; réductible en un grain de plomb. 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique. 

Molécule intégrante, prisme oblique triangulaire. 

Pesanteur spécifique, 6,o. £ ^ 

Facile à gratter avec le couteau. 

Couleur de la niasse, le rouge aurore, qui se 
change en jaune orangé par la trituration- 
Cassure transversale raboteuse, translucide SUE 
les bords. 

Analyse par Vauquelin* 

Oxide de plomb, Go \ jno 
Acide chromique, 5G,?|0 ) ** 

Notre savant chimiste a obtenu du chromate de 
plomb par synthèse, avec 65, 12 de plomb et 5^,88 
d'acide ehromique* 

Variétés de formes* 

Plomb chromate quadrioctonaL Un prisme octo- 
gone oblique, terminé par 2 sommets dièdres. 

Dioctald/e. Un prisme octogone,, terminé par > 
pyramides quadrangiilaires. 

M. Sorcy, de Genève, a fait un travail particulier 
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sur la cristallisation de cette espèce, et les échan- 
tillons qui viennent à l'appui de ses observations, 
sont déposés dans le musée de la ville. 

Bacillaire. Longs prismes déformés par des stries 
longitudinales. 

Lamelliforme. 

Pour peu que l'on ait le sentiment des couleurs, 
on ne peut réellement confondre le plomb rouge 
qu'avec l'arsenic sulfuré; mais celui-ci se trahit 
aussitôt qu'on l'expose au feu, par l'odeur d'ail qu'il 
répand et par la fumée blanche qui s'en échappe. 

Gisemens, localités, usages. 

Le plomb chromaté fut découvert en 1766, dans 
la mine d'or de Bérézoff en Sibérie, à trois lieues 
de Catherinbourg, sur la lisière orientale des monts 
Ourals; sa gangue ordinaire est un grès fin, parse- 
mé d'une infinité de paillettes de talc blanc et de 
points pyriteux décomposés. Pallas reconnut en- 
suite le même minéral à i5 lieues du premier gîte, 
mais toujours adhérant à un grès, dans les fissures 
duquel il paraît s'être cristallisé. Lehmann, Patrin, 
Pallas et Macquart, nous ont laisse des détails 
fort étendus sur le gisement de cette substance rare 
et précieuse, et sur les résultats de leurs travaux 
analytiques; mais c'est à M. Vauquolm qu'appar- 
lient toute la gloire de la découverte de l'acide chro- 
mique qui colore ce minéral. 

Le plomb chromaté est fort recherché, non-seu- 
lement pour les collections, mais aussi pour la pein- 
ture, à laquelle il fournit une teinte chaude, d'un 
ton qui ne peut ètrû Unité par aucune autre sub- 
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stanec , pas mcme par le chromate de plomb artifi- 
ciel 5 dont les peintres font cependant usage depuis 
quelques années avec le plus grand succès. 

SIXIÈME ESPÈCE. 

PLOMB CHROMÉ, 

Le plomb chromate que nous venons de décrire, 
est souvent accompagne d'une substance verte aci- 
culairc, qui ressemble au plomb phosphaté vert, 
mais qui, suivant M. Yaùquelin* serait composée 
d'oxide de plomb et d'oxide de chrome ; d après 
M. Berzelius, ce minéral serait un chromate dou- 
ble de plomb et de cuivre. Voici le résultat de son 
analyse : 

0\ide de plomb, 60,87 
Oxide de cuivre, 10,80 
Acide chromifjue, 28,53 

J 00,00. 

Ce plomb chromé se trouve a Bcrézoffen Sibérie. 

SEPTIÈME ESPÈCE. 

PLOMB CARBONATE (weiss-bleyen de Kferoèf, autrefois 
plomb blanc) < 

Signalement. 

D insoluble avec effervescence dans l acide nitri- 
que étendu , et réductible en plomb au feu du cha- 
lumeau. 
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Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Cassure ondulée éclatante , ayant presque tou- 
jours un certain aspect gras, qui contribue souvent 
à le faire reconnaître au premier aspect. 

Noircissant et prenant même un aspect métal- 
loïde par le contact d'un hydrosulfure alkalin. 

Pesanteur spécifique, de 6,07 à 6,55. 

Tendre et fragile à la fois. 

Réfraction double très-prononcée. 

Analyse du plomb carbonatè de Leadhills* en 
Ecosse , par Klaprotli. 

Plomb, 77 

Qxigèae, 5 

Lctae carbonique, iG 

Eau et perte, 2 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Plomb carbonate primitif. Un octaèdre rectangu- 
laire, souvent cunéiforme. 

Dodécaèdre. Deux pyramides hexaèdres oppo- 
sées base à base. 

Triheocacdre. Un prisme hexaèdre avec s pyra- 
mides a 6 faces triangulaires. 

Ambi-annulaire. Le môme prisme basé et entou- 
ré de 6 facettes à chaque extrémité. 

Bacillaire. Un longs cristaux prismatiques défor- 
més par des stries, et qni se croisent en tout sens. 
Cette forme est commune au plomb carbonate et a 
la baryte sulfatée; mais l'action de l'acide et du 
chalumeau sont la pour lever le doute; au Ilartz. 
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Âciculaire. En fines aiguilles blanches ou grises, 
disposées par aigrettes; au Hartz« 

Concrê lionne. 

Âmûrphe* À Vienne en Dauphiné, dans l'atelier 
de Vieille-Voûte. 
Terreux. 

Plomb carbonate incolore* 
Blanc nacré. 
Blanchâtre* 
Jaunâtre. 

Quelquefois les cristaux de plomb carbonate se 
couvrent d'un enduit gris métalloïde, que Ton at- 
tribue a une petite dose de plomb revivifié. Ils per- 
dent aluns ln demi-transparence qui leur est propre, 
et deviennent tout-à-fait opaques. 

APPENDICE. 

Plomb carbonate noir (schwarz-bleycrz de Wer- 
ner). Cette variété n'est due qu'à une altération 
analogue à celle que nous avons indiquée ci-dessus 
comme caractère distinct if. 

Plomb carbonate cuprifère. Couleur d'un beau 
bleu , qui est duc à un mélange de cuivre carbonaté 
bleu ; d'Espagne. 

Plomb carbonate muriatifere. La plupart des mi- 
néralogistes en ont fait une espèce, mais llauv 
croyait prudent d'attendre encore. 11 s'est trouvé au 
Derbyshire. Klaprolh Ta trouvé composé de, oxi le 
de plomb, 85,5; acide carbonique, 6, et acide mu- 
riatique, 8,5. 
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Gisemeits et localités* 

Après Je plomb sulfuré, le plomb carbonate est 
le plus communément répandu dans la nature; ils 
sont souvent associés ensemble , et partagent par 
conséquent les mêmes gîtes et les mêmes gangues. 
Les contrées qui ont fourni les plus gros cristaux 
ou les plus beaux groupes d'aiguilles , sont celles de 
Gasimour en Daourie, celles du llartz, de Léad- 
hills en Ecosse, du H uelgoët , de Poulaouen, de 
Saint-Sauveur et de la Croix en France. 
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PLOMB PHOSPHATÉ (braun-bleycrz et grfltt -blcycrz de 
Werucrjé 

Signalement 

Donnant au chalumeau, d abord un bouton à fa- 
cettes 9 (fiw Von ne peut réduire en un grain de 
plomb doux* 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 

Molécule iutégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique, 6.90 à 6,y4' 

Rayant le plomb carbonate. 

Poussière toujours grise , quelle que soit la cou- 
leur de la masse. 

Cassure légèrement ondulée et peu éclatante. 
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Analyse du plomb phosphaté vert du Hrisgait. 
par Ktaproth. 

Oxide de plomb, 77.10 ] 

Acide phosphoriqtie, 19,00 f 
Acide niuriutiquc, 1 ,54 / 100,00. 
Oxide de 1er, 0,10 \ 

Perle, a,^ti ; 

Analyse du plomb phosphate brun du Huel- 
ùoët, par le même. 

Oxîdé de plomb, 78,58 

Acide phosphorîque, 19*73 

Acide muriatique, 1 ,65 

Perle, o,o4 

Variétés de formes , de tissus, et de couleurs. 

Plomb phosphate' prismatique. Un prisme hexaè- 
dre régulier, les cristaux verts ; du Brisgaw. 

Peridodécaedre. Un prisme à 1 2 pans. 

Trihexardre. Le prisme hexaèdre, terminé par 2 
pyramides à 6 faces surbaissées. 

Isogone. Le même prisme, terminé par 2 pyra- 
mides à 6 faces assez aiguës. 

Basé. Un dodécaèdre a plans triangulaires, dont 
les sommets sont tronqués. 

Aciculaire. Un aiguilles courtes divergentes, et 
formant de petites houppes ou aigrettes. 

Mamelonné. 

Plomb phosphaté vert pré. Velouté j du Brisgaw. 

Vert Joneé. 

Jaunâtre. 

Rougedtre. 
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Gris l/runiïlrc. 
Gris cendré- 
Viola ti c* 

Translucide ou opaque* 

APPENDICE. 

Plomb phosphaté arsenijèrc* 

Exposée au chalumeau, cette variété donne d a- 
bord des vapeurs arsenicales et ensuite un bouton 
polyédrique, qui est irréductible en plomb doux; 
il affecte du reste à^ed près les mêmes variétés de 
forme et de tissu, que nous avons consignées cî- 
dessus en parlant du plomb phosphaté pur. 

Le plomb phosphaté arsenifère a été découvert 
d'abord dans les anciennes mines de plomb de 
Pont-Gibaud, département du Puy-de-Dôme, sous 
la forme de masses verdâtres mamelonnées; mais 
depuis, il a été reconnu a Johanngeorgenstadt en 
Saxe. 

Gisemens et localités. 

Le plomb phosphaté vert se trouve près de Eri- 
bourg en Brisgaw, et à lîadcnweiier près Baie; il a 
pour gangue un quarz hyalin carié, et il se fait re- 
marquer par la fraîcheur et la vivacité de sa cou- 
leur, la délicatesse de ses cristaux ou de ses aiguilles 
veloutées. 

Celui du lluelgoët n'est pas moins remarquable 
par le volume de ses cristaux prismatiques, ou l'élé- 
gance de ses brillantes aigrettes composées d'aiguil- 
les courtes, brunes et divergentes. Enfin, les an- 
ciennes mines de la Croix çn Lorraine, ont égale- 
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nient fourni de fort beaux échantillons de cette es- 
pèce. Quant aux niasses mamelonnées etverdàtres 
qui proviennent de Rosière, près Pont-Gibaud en 
Auvergne, elles ont aussi le quarz carié et ferru- 
gineux pour gangue. L'on doit au célèbre chimiste 
Gahn la première découverte du phosphore dans 
le règne minéral; mais nous devons ;\ M. Gillet- 
Laumont la première idée de réunion entre les 
plombs phosphatés verts du Drisgaw, et les plombs 
gris et bruns du Huelgoët. 

NEUVIÈME ESPÈCE, 

PLOMB MOLYBDÀTÉ (gclb-blcyerz de Wcrner). 
Signalement. 

lléductible au chalumeau avec décrépitation, or- 
diîiairement jaune de paille et cassant. 
Forme primitive, l'octaèdre symétrique. 
Molécule intégrante, le tétraèdre symétrique. 
Cassure transversale ondulée et assez éclatante. 
Pesanteur spécifique, 5,/j8. 
Tendre et fragile. 

Noircissant avec l'hydrosulfure alkalin. 

Si Ton pouvait confondre à l'œil le plomb molyb- 
daté avec le plomb carbonaté jaunâtre, son insolu- 
bilité dans l'acide nitrique sulfirait pour l'en faire 
distinguer à l'instant; seulement il faudrait avoir 
soin de le dégager complètement de sa gangue, qui 
est calcaire. 
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Analyse par Macquart. 

Plomb, 58, 7 4\ 

Icide molybdique, 28,00 / 
Oxigène, 4»7^ > 100,00. 

Carbonate de chaux, 4*5° 1 
Silice, 4» 00 ) 

Variétés. 

Plomb moljrbdatê primitif Un octaèdre obtus. 

Doublant. I n prisme à \ 2 pans inégaux, termi- 
nés par des bases hexaèdres et planes, entourées de 
facettes. 

Basé et biforme. C'est l'octaèdre primitif qui a été 
tronqué, soit à ses sommets, soit sur ses arêtes. 

Plusieurs variétés sont tellement comprimées, 
qu'il est assez difficile de les ramener à des formes 
régulières. 

Laminaire. 

Lamelliforme. 

Ces lames ou lamelles ne forment point des mas- 
ses; elles sont implantées sur la gangue et laissent 
des intervalles entre elles; leurs couleurs varient 
seulement entre le jaune de paille et le jaune miel- 
lé; elles ne sont que translucides, non plus que les 
cristaux, qui sont très-souvent laminiformcs. 

Giscmens et localités. 

On trouve le plomb molybdaté à lileyberg en 
Carinlhie, dans une chaux carbonatée compacte. 
M. de Humboldt L'a trouvé au .Mexique dans une 
gangue analogue, et enfin, on l'a rencontré aussi en 

?.5 
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Saxe, en Autriche et en Hongrie. En général, les 
cristaux de ce minerai sont petits et mal formés; il 
est assez rare. 



DIXIÈME ESPÈCE, 
PLOMB SULFATÉ (naturHcher-bleyritriol de Wcvner), 
Signalement* 

Réductible à la simple flamme d'une bougie. 

Forme primitive, un octaèdre rectangulaire, 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique , 6,5* 

Tendre et facile à écraser pa r là pression de l'ongle. 

Noircissant par l'hydrosulfure alkalin. 

Insoluble dans l'acide nitrique. Ce dernier ca- 
ractère suffit pour empêcher qu'on ne le confonde 
avec le plomb carbonate blanc, auquel il ressemble 
assez* 

Analyse du plomb sulfaté d'Jv y (esëa> pa r 
Klaproth. 

Oxide de plomb, 71 ,o \ 

Acide sulfurique. s4,<S I 

Eau, 2,0 \ 100,0. 

Oxï de de fer, 1 ,0 1 

Perte, 1,2 1 

V ariétês de formes et de couleurs* 

Plomb sulfate' primitif. Octaèdre souvent cunéi- 
forme. 

Semi-prisme. L'octaèdre cunéiforme cmarginé, 
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c est-à-dire, dont deux bords sont remplacés par 
deux faces qui font l'office de pans. Cette dernière 
forme est assez dominante dans toutes les autres 
variétés. 

Haùy décrit 8 variétés de formes régulières. 
Granuh (forme. 

Concrétionné terreux* Du Derbyshire et de Si- 
bérie, 

Plomb sulfaté incolore. 

Blanchâtre. 

Jaunâtre. 

Gisemens et localités. 

Le premier sulfate de plomb fut découvert à l'île 
d'Angleséa, vis-à-vis Dublin, parle docteur We- 
therîng, dans un fer oxidé jaunâtre et brun, entre- 
mêlé de quarz et situé au-dessus d'une mine de 
cuivre pyriteux. Depuis cette première découverte, 
on Ta retrouvé à Leadhills en Ecosse, dans le Der- 
byshire, en Andalousie, au Hartz, à Wolfach, dans 
le Furstembcrg, en Sibérie, à Southampton, dans 
le Massachuset; le quarz hyalin lui sert souvent de 
gangue. 

ONZIÈME ESPÈCE, 
PLOMB 11 ÏDKO-A LUMINEUX {plomb gomme), 

Signalement. 

Se réduisant en une matière pâteuse dans l'acide 
nitrique chauffé. 

Aspect analogue a celui d une gomme. 
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Cassure eoncTioïde, 

Ne rayant que la chaux carbonatée, s'émoussant 
sur le verre. 

Acquérant 1 électricité résineuse par le frottement. 
Se boursoufflant au chalumeau sans se fondre. 

Analyse (ht plomb gomme du II uelgoël, par 
Berzeiius. 

Oxide de plomb* 4°>>4 
Alumine* 57,00 
Eau, iS,8o 
Acide sulfureux, 00,20 
Chaux, oxide de manganèse et fer, 01 ,80 
Silice, 00,60 H 

Cette espèce, assez rare dans les collections, ne 
s est encore trouvée qu'en petites masses dans la 
mine du Huelgoët en Bretagne. 
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SECOND GENRE. 
NICKE L. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

NICKEL NATIF (gediengon nickel de W<îrlief)« 

Le nickel pur est blanc , avec une nuance de gris. 

11 est susceptible d'acquérir le magné Usine po- 
laire comme le fer, et d'agir sur l'aiguille aimantée 
dans son état naturel. 

Sa pesanteur spécifique est d environ 9,00* 
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Isole et frotté, il s'électrise résineusement , mais 

d'une manière faible. 

11 s'oxide en vert pomme par la chaleur ou par le 

simple contact de l'air. 

/ ariètè. 

Nickel natif capillaire. En fila mens capillaires 
(l'un jaune de bronze, croisés en tout sens» très- 
fragiles-, et occupant les cavités d'un quarz hyalin 
grisâtre mêlé de quarz, agate commun. 

AL Klaproih a trouvé que cette substance miné- 
râle , qui avait été prise successivement pour du fer 
sulfuré et pour du bismuth capillaire, éJ ait compo- 
sée en grande partie de nickel métallique; mais on 
y a trouvé une légère dose de cobalt et d'arsenic. 

GisemertS} locaUtèSj usages. 

Le nickel natif se trouve en Saxe, à Ànnaberg, 
à Sçhueeberg et Johanngeorgenstadt, à Andréas- 
berg, au Hartx, et à Joachîmsthal en Bohême. 

Les usages du nickel pur sont encore nuls; niais 
sa propriété magnétique et la nuance agréable de 
son oxide le feront peut-être rechercher un jour. 

Son magnétisme lui est tellement inhérent, que 
M- Laugier, ayant obtenu ce métal dans un état de 
pureté inconnu jusqua lui, le trouva naturellement 
pourvu de la propriété polaire, c est-a-dire qu'une 
lame de ce nickel , présentée a une aiguille de bous- 
sole ordinaire, repoussait ou attirait cette aiguille 
suivant qu'elle était sollicitée par le pôle nord ou 
p;ir le pote sud de l'aiguille de nickel, et suivant 
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que les pôles de même nom on de noms différons 
s'approchaient. 



DEUXIÈME ESPÈCE, 
NICKEL ARSENICAL (kupfernickcl de Wcmer). 

Signalement, 

Jaune de cuivre tivs-pâle, donnant une odeur 
cVail au chalumeau y et formant subitement un dé- 
pôt vert dans V acide nitrique. 

Pesanteur spécifique, 6, Go a 6,()'(. 

Très-cassant et répondant une odeur d ail par le 
choc* 

Cassure raboteuse et brillante. 

Variété. 
Nickel arsenical massif. 

Gisent en s et local tics. 

Le nickel partage le gisement des variétés d'ar- 
gent, de plomb, de cobalt et de cuivre, avec les- 
quelles on le voit toujours associé; il se trouve ex- 
trait naturellement avec ces divers minerais, et 
n'est recherché que pour les collections minera lo- 
giques , puisque le meta! qu'il contient n est encore 
d'aucun usage; on le trouve particulièrement à 
Schncebcrg en Saxe, où il est accompagné de co- 
balt arsenical; à Bieberg dans le Hanau. où il est 
associé au cuivre natif, et a pour gangue une baryte 
sulfatée. Enfin, on trouve aussi ce minerai de nie- 
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kcl en Cornouaillcs , et à la mine d'argent d'Àllc- 
mont en Daupliiné. 



TROISIÈME ESPÈCE, 

NICKEL AUSENIÀTÉ (ci-dcvint nickel oxidti; nickeloctier 
<1<: Werner). 

Signalement. 

Réductible au chalumeau par une addition de bo- 
rax en un grain de nickel magnétique , insoluble 
dans V acide nitrique. 

Couleur d'un vert tendre , passant au blanc de 
farine. 

Consistance pulvérulente, et ne formant presque 
jamais de petites masses, mais seulement une sorte 
d'enduit à la surface du nickel arsenical, dont la 
couleur et l'éclat métallique aident à reconnaître la 
poudre verte dont il est couvert, et qui, sans cette 
association) pourrait se confondre avec le cuivre 
carbon a té vert disséminé. Quand l'arseniate est 
blanc , il suffit de le jeter dans l'acide nitrique pour 
lui voir reprendre la couleur verte qui lui est natu- 
relle. 

Ha u v fait remarquer, en terminant l'histoire du 
nickel, que le fer semble être son satellite, puisqu'il 
se trouve associé à. toutes les variétés, et qu'ils sont 
encore unis dans les masses pierreuses aériennes 
qui traversent les espaces célestes, ainsi que nous 
le verrons bientôt en parlant des météorites. 
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Alliage naturel de nickel et d'antimoine. 

Minéral nouvellement découvert par MM. àbel 
et Gourgon , dans les Pyrénées- 
Couleur rosée, analogue à certains alliages de 
cuivre d'antimoine, disséminé en petites masses 
dans un quarz blanc calcarifùre , où il est mêlé de 
sulfure de zinc et de plomb sulfuré- 

Essayé au chalumeau avec la crème de tartre , il 
se réduit en un grain métallique qui a tous les ca- 
ractères de l'antimoine pur. Il produit, pendant la 
fusion, des vapeurs d'acide sulfureux, qui n'ont 
rien d arsenical- 

Jnalyse par F auquel in. 

Soufre, 0,175 
Antimoine, 0,1 /jo 
Nickel, o,i43 

Cobalt, une très-petite quantité. 

Plus du zinc, du quarz, etc* 
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TROISIÈME GENRE, 
CUIVRE, 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
CUIVRA NATIF (gediegcn kupfer de Wernér). 
Signalement. 

Couleur approchant plus ou moins de celle du 
cuivre travaillé; malléable sous le marteau. 

Forme primitive, le cube. 

Pesanteur spécifique de celui de Sibérie, 8,58. 

Le cuivre du commerce est moins dur que l'acier 
et le platine; plus que l'argent , For, Fétain et le 
plomb; moins ductile que For, le platiue et Far- 
gent, mais plus que le fer, Fétain et le plomb. 

Moins tenace que For et le fer; plus que le pla- 
tine , Fargent, Fétain et le plomb. 

Eclat inférieur à celui du platine, de l'acier, de 
Fargent et de For; supérieur à celui de Fétain et du 
plomb. 

Couleur rouge jaunâtre, qui lui est particulière. 

Odeur désagréable et nauséabonde, qui se déve- 
loppe par le frottement 

Plus sonore que tout autre métal. 

Se dissolvant dans l'ammoniaque (alkali volatil), 
et se colorant en beau bleu. 

V a rie tés de formes. 
Cuivre natif. Cubique. 
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Octaèdre. 
( uho octal dre, 
CubO'dadrcavdre. 

Trihcaai'dre. Un prisme à G pans, surmonté de 
^ pyramides à Glaces* 

fUimuleux. En rameaux plus ou moins longs dis- 
poses en tout sens, ou formant des espèces de ré- 
seaux contenus entre les feuillets de la gangue, 

FHamenteuœ. Cette variété, qui est rare, a été 
trouvée prés du Temeswar. 

Laminaire* En feuilles plus ou moins étendues; 
de Froloski en Sibérie, 

Lamelliforme. 

Granidiforme. 

Concrétionnê \ mamelonné ou hotvyoide. 
Massif. 

Gisemens et localités. 

Jl paraît, d'après les observations de plusieurs 
géologues distingués, que le enivre natif n'appar- 
tient point aux terrains primitifs les plus anciens, 
qu'il se trouve plutôt dans les mica schistes et les 
gneiss, que dans le granité proprement dit; telle 
paraît être au moins l'opinion de AL Playfer. Quant 
aux cuivres natifs de cémentation, leur formation 
pouvant être journalière, puisqu'elle tient au tra- 
vail actuel des pyrites cuivreuses, à leur décompo- 
sition naturelle, on conçoit que ceux-là peuvent se 
trouver à la foîs dans les terrains anciens et dans 
ceux que nous regardons comme de formation ré- 
cente, sans qu'ils soient pour cela originaires de 
ces mêmes terrains. Le cuivre natif se trouve aussi 
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accidentellement dans les terrains de wafci ou trap- 
pécns, dont Porigine est contestée; tels sont ceux 
de Féroé, qui sont alliés ;\ la mésotype , et ceux de 
Reïchenbnck près Oberstèîn, qui se' trouvent dissé- 
minés dans les masses de prehnite qui sont conte- 
nues à leur tour dans les roches équivoques dont 
nous venons de parler. 

Là Sibérie, la Suède, plusieurs contrées de l'An- 
gleterre et le Japon t sont les lieux où le cuivre na- 
tif parait exister en plus grande abondance; la Si- 
bérie surtout le présente dans plusieurs de ses gran- 
des exploitations, en masses ou en feuilles, que 
Ion serait tenté de regarder comme des produits de 
Fart, si elles ne tenaient point encore à la roche qui 
leur sert de gangue. 

Usages cl traitement. 

On connaît les nombreux usages du cuivre mé- 
tallique, le nombre infini de vases et d'ustensiles 
de ménage qui se fabriquent avec ce métal, les 
alambics et les chaudières qu'il fournit aux arts, 
la doublure qui défend les vaisseaux de l'attaque 
des vers, et qui les sauve d'un péril d'autant plus 
grand qu'il est souvent caché. Nous nous servons 
journellement de la petite monnaie fabriquée avec 
le cuivre; mais sa malléabilité et sa ténuité lui per- 
mettent aussi de se réduire en feuilles minces et en 
Jils déliés; de là une autre série d'emplois, sinon 
très-importans. du moins assez variés. "Nous ne par- 
lons ici que du cuivre pur employé sans alliage; que 
dirons-nous du laiton dont il est la base, et dont 
l'emploi est encore plus fréquent que celui du cui- 



304 NOUVEAUX ÉLÉftlENS 

rte rouge? que dirons-nous du bronze de l'artille- 
rie, du potin» du métal de cloche, dont le cuivre 
est la partie dominante et dont ou connaît 1 énorme 
consommation? Enfin ce métal, combiné avec l'a- 
cide sulfurique ou avec l'acide du vinaigre, produit 
deux sels, dont l'un est employé dans la teinture et 
la préparation des cuirs, et dont l'autre produit cet- 
te couleur verte qui s emploie si communément pour 
peindre les boiseries extérieures des maisons, les 
grillages, les treillages des jardins, etc« 

L'on a reproché au cuivre de soxider facilement 
et de se changer en une matière vénéneuse dont les 
effets ne sont que trop connus; ce motif fit pros- 
crire ce métal des usages domestiques, en Suède, 
sous la reine Christine, et la reconnaissance publi- 
que vota une statue, non pas à la souveraine, mais 
au philantrope Schëffer, qui sollicita cette réforme. 
Le sacrifice dut paraître d'autant plus grand, que 
ce métal abonde dans les vastes exploitations de 
falun. 

Le traitement métallurgique des minerais de cui- 
vre est long et dispendieux, car le cuivre natif n'est 
point assez abondant pour qu'il puisse fournir la 
base d'aucune exploitation; ce sont presque tou- 
jours des sulfures que Ton doit convertir en métal, 
et le soufre qu'ils contiennent est si intimement lié* 
si fortement combiné avec le cuivre, qu'on ne peut 
l'en séparer que par des grillages multipliés, qui ne 
sont interrompus que par des fontes également fré- 
quentes. Enfin, arrivé au point où la masse est 
déjà ductile, sonore et brillante à l'extérieur, il 
faut encore lui faire subir une dernière opération 



DE MINÉRALOGIE. 36| 
pour Tamener a letat de cuivre rosette, et ce der- 
nier feu est l'affinage du cuivre noir et sa conver- 
sion en métal marchand (i). 

Le cuivre blanc des Chinois parait être un uni ta 1 
particulier dont ces peuples font le plus grand cas, 
et qui est prohibé à la sortie de l'empire. 11 ne faul 
point le confondre avec le toutenague, qui es£ au 
contraire une matière tics-répandue dans le com- 
merce; c est au moins l'avis du docteur Pyfe. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 
CUIVRE PYMTEUX (kupferkie* de Wemer): 

Signalement. 

Fusible en un bouton que colore 1 acide nitrique 
en vert. 

Forme primitive, le tétraèdre régulier. 

Molécule intégrante, idem. 

Jaune de laiton ou jaune doré. 

Pesanteur spécifique, 4>3i. 

Aigre , cassant , cédant à la lime , et donnant 
rarement des étincelles par le choc du briquet* 

Lorsque Ton prolonge le feu du chalumeau , et 
que la pièce d'essai repose dans le creux d'un char- 
bon., le bouton noir qu on obtient d'abord se cou- 
vre d'un enduit de cuivre rouge. Le cuivre pyritcux 
ne peut se confondre qu'avec le fer sulfuré., dont 



(i) V oyez, pour tout ce qui tient aux détails de ce para- 
graphe? Ic tome I" de uotre Minéralogie appliquée aux arts, 
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il est souvent l'associé. Le signalement ci -dessus 
suffit pour le faire reconnaître, caria coloration de 
l'acide s'opère en quelques minutes* 

Analyse du cuivre pyriteuœ de Saintbel, ?mr 
Gueniveau. 

Cuivre métallique, 5o,u 
Fer métallique, 52*5 
Soufre, 57,0 
Perte, o,5 

Variétés de formes. 

Cuivre pyriteux primitif. Tétraèdre parfaitement 
régulier. 

E pointé , euho-tétraèdre. 

Triépoinlé , mixte, encadré } etc. Toutes variétés 
où le tétraèdre est toujours très-sensible ï\ travers 
les faces additionnelles dont il est couvert. 

Concréiionné. Eû masses mamelonnées, dont la 
surface est souvent recouverte d un enduit gris bron- 
zé très-foncé. 

Massif. Se présente quelquefois en très-grandes 

masses. 

Cuivre pyritenoc, jaune pâle. 
Jaune bronze. 
Jaune doré. 

Irisé (autrefois mine gorge de pigeon). Le plus 
souvent cette variété est un commencement d'alté- 
ration , et elle appartient plus particulièrement aux 
minerais qui sont riches en cuivre. 
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APPENDICE, 
Cuivre pyriteux hépathique. Cette variété, qui, 
suivant nous, n est qu'une altération du cuivre py- 
rite ux ordinaire, est d'un brun viola tre, gorge de 
pigeon foncé; il est souvent fragile, se dilate et 
cède à la pression de l'ongle , et sa poussière est 
rougeâtre. Je présume que cette altération est duc 
\ la déperdition d'une portion du soufre du cuivre 
pyriteux, car on est frappé de la ressemblance de 
cette variété avec le cuivre pyriteux, auquel on a 
fait subir un commencement de grillage; et l'a- 
nalyse de Klaproth a confirmé cette idée, puis- 
que la plupart des cuivres pyriteux ordinaires con- 
tiennent moitié plus de soufre que celui-là. J'ai dit 
aussi que le minerai qui était susceptible de s'iriser, 
était généralement riche en métal, ce qui se con- 
firme aussi par l'analyse, 

Analyse par Klaproth, 

Cuivre, 63,7 \ 

Fer, i 2,7 / 

Soufre, 19,0 J> 100,0. 

Oxîgèae, 4,5 i 

Perle, 0,1 f 

Le cuivre panaché, analysé par Phillips, parait 
être une simple variété de notre cuivre hépatique : 
il vient de File de Ross , dans le lac KHlarncy ; il ;» 
donné les principes suivans : 

Soufre, o^oyi) 

Fer, 0,1400 

Cuivre, 0,6107 

Silice, o,oo5o 



0,0,90*. 
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Gisement) localités, usages. 

Le oui vie pyriteux forme des filons et des cou- 
ches puissantes dans les terrains qui se rangent im- 
médiatement après les granités ou les roches de la 
plus ancienne formation, c'est-à-dire, dans les gneiss, 
les schistes talqueux et micacés, et même dans lea 
calcaires stratiformes anciens, La baryte sulfatée, 
le quarz, le fer spathique, lui servent de gangue , 
et une foule de minéraux s'associent à lui. 

Ce minerai forme la base de la plupart des ex- 
ploitations qui ont le cuivre pour objet; c'est lui 
que Ton exploite dans la province de Smoland en 
Suède, dans plusieurs mines du Cornouaillcs, dans 
celles de la Silésie et de la Norwège, dans celles de 
Chessy et de Saint-Bel en France , dans celles de la 
Savoie, du Piémont* etc. Nous avons dit deux 
mots, en parlant des usages multipliés du cuivre 
métallique , du traitement long et coûteux des mi- 
nerais qui le recèlent; et c'est particulièrement au 
cuivre pyriteux que cela s'applique de point en 
point* car c'est lui qui exige ces grillages et ces re- 
fontes alternatives et jnultipliées dont nous avons 
fait mention ; nous ajouterons seulement ici qu'il 
arrive quelquefois que, pour désoxider un minerai 
trop grillé, l'on a recours a une certaine dose de 
minerai cru, qui donne naissance à de l'acide sul- 
fureux, qui achève en s évaporant de revivifier le 
cuivre. 
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TROISIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE GRIS (fabîért de Werner, autrefois argent gris). 
Signalement. 

Réductible sur le charbon en un grain de cuivre 
rouge; couleur ordinaire, le gris de l'acier poli. 
Forme primitive, le tétraèdre régulier. 
Molécule intégrante, idem. 
Cassure raboteuse peu éclatante. 
Pesanteur spécifique, /j,8(>. 
Facile à briser; nullement malléable. 
Poussière ordinairement noire , mais quelquefois 

rougeàtre. 

Selectrisant par le frottement, et donnant de 
fortes marques d'électricité résineuse quand il est 
isolé. 

Analyse du cuivre cristallisé de Saint-lVenzel 
près Woifacli, par Klaprotli. 

Cuivre, ".~),,~)o 

Soufre, &5,5o 

Antimoine, 27,00 

Fer, 7,00 

Argent, i5,25 

Perte, 1,70 

Ces principes sont infiniment variables dans leurs 
quantités; ils s associent même à d'autres élémens 
de composition, tels que le zinc et l'arsenic, en 
sorte que Ton ne peut réellement rien conclure des 
nombreuses analyses faites par les chimistes les 
plus distingués, sur les cuivres gris des différentes 
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mines d où ou les extrait. Il faut ici se rabattre 
tout-à-fait sur les considérations cristallographi- 
ques , et faire remarquer que le cuivre pyriteux et 
le cuivre gris jouissent de la môme forme primitive, 
et que celte forme primitive elle-même est parti- 
culière à ces deux minéraux ; que le tétraèdre ne se 
retrouve dans aucun autre minerai, et que si Ton ne 
craignait pas d'être taxé d'avoir porté un jugement 
précipité, on aurait déjà pu, en se conformant ù 
lavis de Romé de llslc^ ramener ces deux mine- 
rais dans la même espèce, sous une dénomination 
conforme à l'esprit de la méthode, et dont le cuivre 
pyriteux eût été le type, et dont les cuivres gris anti- 
monifère, arsenifère, argentifère ou xincifère, n au- 
raient été que les variétés; mais nous imiterons la 
sage réserve d'Haûy, qui ne se laissa point entraî- 
ner à cette réunion, malgré les excellentes raisons 
qu'il a exposées , et qui devaient être plus con- 
cluantes pour lui que pour tout autre. 

V ariélés. 

Les cristaux de cuivre gris , non-seulement déri- 
vent du tétraèdre régulier, qui leur sert de noyau; 
mais ce solide, le plus simple de tous ceux que Ton 
peut imaginer, puisqu'il n'a que quatre plans, pré- 
domine dans la plupart de leurs variétés. C'est ainsi 
que Ton trouve les suivantes: 

Cuivre gris primitif. Le tétraèdre régulier simple. 

Dodécaèdre. Chaque face porte une pyramide à 
3 faces, tellement surbaissée, que le cristal en lier 
paraît encore pyramidal* 
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Ëpoinlé. Les 4 angles solides sont remplacés par 
une facette. Haùy en décrit i3 variétés. 
Massif* 

APPENDICE. 

Cuivre gris platinijère. Cette variété, dans la- 
quelle M. Vauquelin a découvert une certaine dose 
de platine , se trouve à Cadalcanal en Espagne . 
et est accompagné d'argent antimonié arsenifere. 

Cuivre gris arsenifere. Se distingue des autres par 
l'odeur d'ail qu'il répand quand on en expose un 
fragment à la simple flamme d'une bougie. 

Cuivre gris antimonifere. Couleur tirant sur le 
noir de fer; fusible à lu llanime d'une bougie en un 
bouton métallique éclatant, et après avoir répandu 
des vapeurs qui sont ducs à l'antimoine. Variété, 
capillaire, de Servoz en Savoie. 

Gisemens, localités, usages. 

Le cuivre gris partage les gisemens et les locali- 
tés du cuivre pyriteux, mais il ne se trouve point 
en aussi grandes masses que lui. Il l'accompagne 
presque toujours, il est vrai, mais c'est plutôt en 
veines ou en cristaux que de toute autre manière. 
Le cuivre gris se confond dans le traitement mé- 
tallurgique avec le cuivre pyriteux; mais s'il est 
généralement plus riche et moins chargé de fer sul- 
furé que les pyrites cuivreuses massives, il intro- 
duit dans la fonte un si grand nombre de métaux 
étrangers • qu'il nuit souvent à la qualité du cuivre 
que l'on obtient, qu'il le rend aigre ou cassant, 
qu'il retarde son affinage, et que c'est a lui qu'il 
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faut attribuer le rcsie d'antimoine et d'arsenic qui 
se trouve souvent dans les rosettes du commerce , 
qui ne sont propres qu'à la fabrication du bronze 
ou du métal de cloche , et nullement à celle des 
casses et des planches de doublage. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE SLLFL11É (kupfcrglas de Werner, autrefois cuivre 
vitreux). 

Signalement. 

Gris de fer,, et dissoluble dans lalkali volatil , 
qu'il colore en beau bleu. 

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 

Molécule intégrante, prisme triangulaire équi- 
latéral. 

Pesanteur spécifique, 4>8i à 5,37). 

Tendre et cassant, s'égrainant sous le couteau. 

Poussière noirâtre. 

Donnant au chalumeau un bouton attirablc à 
l'aimant, qui offre des indices de cuivre rouge sur 
les points qui touclicnt au charbon. 

Analyse du cuivre sulfuré de Sibérie, par 
Kiaproth. 

Cuivre, 78,50 
Soufre, i8,»5o 
Fer, 2,2;) 
Perle, 0,70 

Ces principes et leurs proportions sont assez 
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constans, au moins dans les analyses qui ont été 
publiées jusqu'ici; il n'y a que celle de M. Chenc- 
vix qui présente beaucoup plus de cuivre et moins 
de soufre. 

Variétés. 

Cuivre sulfuré primitif. Un prisme hexaèdre ré- 
gulier. 

Doiîëcakdre. Deux pyramides à 6 faces triangu- 
laires opposées base à base. 

Trapézien. Le même, dont les 2 sommets sont 
remplacés par une facette hexagonale, etc. 

Lamimforme. De Norwège. 

Compacte. 

Spiciforme (autrefois argent en épis). 

En petites masses plates, dont la surface présente 
des saillies ou des écailles à recouvrement, qui ont 
fait penser aux uns que ces corps sont dus a des 
cônes, et aux autres, a des épis d'une espèce par- 
ticulière de graminées, 

Hépatique. C'est le produit d'une altération par- 
ticulière* analogue à celle du cuivre pyriteux. 

GiïSùftiïens et localités. 

I| 1 1 il 1 / L j 1 • 

Kl llf 1 Ht !l \ *' 

Le cuivre enhuré;se trouve quelquefois dans les 
mêmes téri'aii&s, e,t dans les mêmes gîtes que les cui- 
vres gris et pyrîteux ; c'est au moins de cette manière 
qu'il se présente en Angleterre, tandis qu'en. Sibé- 
rie, c'est avec le cuivre carbonate vert ou bleu qu'il 
se montre le plus ordinairement associé. Ailleurs . 
il forme à lui seul des filons assez puissaus, qui tra- 



>i NOUVEAUX ÉLÉMEBfS 

versent les roches primordiales, telles qu'en Suède, 

en Saxe et en Hongrie. 

Enfin, la variété spiciforme se trouve dans un 
filon puissant qui est contenu dans une argile, et 
ce gîte extraordinaire , joint aux débris de corps or- 
ganisés qu'il renferme, font assez présumer que sa 
formation est d'une époque infiniment plus récente 
que celle des autres gîtes du même minerai. Ce filon 
particulier se trouve à Frankenbcrg en Hesse. 



CINQUIÈME ESPÈCE* 

CCIVRE OX1DULË (rothkupfcrers de Weraer, autrefois 
cuivre vitreux). 

Signalement. 

Poussière rouge, colorant F acide nitrique en vert. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 

Pesanteur spécifique , 5,4. 

Facile à pulvériser. 

Réductible en un bouton de cuivre. 

Dissoluble dans l'aride nitrique avec efferves- 
cence , et dans l'acide muriatîque sans efferves- 
cence; colorant l'un et l'autre en vert, et lalkali 
volatil en bleu. 

Sa couleur ordinaire est le rouge plus ou moins 
intense; mais sa surface est souvent déguisée par 
un enduit vert , ou par une couverte grise métal- 
loïde. 



Analyse du cuivre oocidulê d* Angleterre * par 
Chenevitë* 



C 

Ox 



uivre métallique, 88,5 ( 
xigene, i i ) 



V ariêtés. 



Cuivre oxidulê primitif. L'octaèdre régulier ou 
cunéiforme; de Chessy. 
Cubique* 

Dodécaèdre, De Chessy* 
Cubo-octaedre ? etc. De Chessy. 
Cuba- dodécaèdre* De Chessy. 
Capillaire, En petites houppes ou aigrettes d'un 
rouge vif , composées d'aiguilles excessivement fines. 
Filiforme. En fil a mens tortueux. 
Laminaire. 
Lamellaire, 
Subréticulé. 
Massif. 

Terreux* Vulgairement cuivre tuile. Il ressemble 
a certains ruinerais de feroxidé rouge, et contient 
en effet une certaine dose de cette substance, puis- 
qu'il devient attirable a l'aimant lorsqu'il a été 
chauffé :;ti chalumeau- 

■ 

APPENDICE. 
Cuivre oxidulé arsenifère. 

Fusible au chalumeau, ou même a Ja 11 a trime 
d'une bougie , sans odeur ni fumée; mais traité sur 
le charbon, il y répand des vapeurs et une odeur 
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arsenicale très-sensibles. Enfin, traite dans l'acide 
nitrique, il s'y dissout en y laissant un dépôt jau- 
nâtre qui a tous les caractères de l'acide arsénié. 

Ce ruinerai, reconnu par M, Lelièvre, accom- 
pagne dt\s cristaux de cuivre arseniaté, dont il sem- 
ble avoir partagé l'acide. 

Gisemens, localités* usages. 

Le cuivre oxidulé, l'un des minerais les plus ri- 
ches que l'on puisse exploiter, accompagne le cui- 
vre natif dans les terrains primitifs du Comouailles. 
11 a souvent pour gangue immédiate le fer oxidé, 
dont il est susceptible de se pénétrer, ainsi que 
nous l'avons vu en parlant du cuivre oxidulé terreux. 

Ce minerai s'associe très-souvent aussi avec les 
cuivres carbonates bleus ou verts ; et par l'effet d'un 
commencement d'altération extérieure, il se cou- 
vre souvent d'une couche de carbonate vert, qui 
ressemble à la patine des statues et des médailles 
de bronze antique. Tels sont les cristaux isolés de 
Nikolewskien Sibérie, et ceux deChessy, près Lyon. 
Le cuivre oxidulé est d'autant plus précieux pour 
l'exploitant, qu'il suffit de le fondre en contact avec 
le charbon pour en retirer du premier feu tout Je 
cuivre métallique.qu'il contient. 
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SIXIÈME ÉSPÊCË. 

CUIVRE SELEMÊ. 

Signalement. 

Dégageant par la chaleur une forte odeur de rave. 

Couleur voisine de celle de l'argent natif. 

Consistance molle, qui permet d'aplatir et de 
polir ce minerai par le choc du marteau. 

S electrisant résineusemcnt par le frottement. 

On doit la connaissance de ce minerai à M. Rcr- 
zelius, qui reconnut en l'analysant la présence d'un 
nouveau principe, auquel il a donné le nom de 
sélénium* 

Gisemens ai tbcaiilïs. 

Le cuivre selcnié ne s'est point encore trouvé 
sous la forme de cristaux réguliers; il se présente 
simplement engagé dans les tissures d'une chaux 
earbonatéc laminaire, à Skrickerum, dans la pro- 
vince de Smolande en Suéde; des taches noires an- 
noncent sa présence, et lorsqu'on vient à briser la 
gangue dans ces places noires, on met à découvert 
des espèces de dendrites métalliques et blanches. 
La partie noire est susceptible d'acquérir le même 
éclat par le frottement d'un corps dur. 
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SEPTIÈME ESPÈCE. 

Cl IVIU-: SELEMK AKGENTAL (cukairîtc Je Bcrzclius). 
Signalement. 

Odeur de rave quand on le chauffe au chalu- 
meau; dissoluble dans t acide nitrique étendu et 
vhauffë ; avec précipité blanc. 

Couleur d'un gris métallique plombé- 
Cassure grenue; consistance molle qui permet de 
l'entamer avec le couteau; la coupure a le brillant 
de l'argent* 

Isolé et frotté, il selectrise résiiieusemcnt. 
Au chalumeau , il donne un grain métallique 
gfîSj cassant, et répand pendant l'opération l'o- 
deur caractéristique (je raifort pouri. 

Analyse par Berzeiius, 



Argent, 08,95 j 

Cuivre, 2D,o5 1 

Sélénium, 26,00 > 100,00. 
Substances terreuses étrangères, 8,90 l 
Perte, 5,1*2 1 



Gisement et localité» 

Ce minéral, encore très-rare, se trouve, comme 
le précédent, ù SkricJkerum en Smolande, province 
de Suède, où il est entremêlé de chaux carbonatée 
et de parties noires , qui , suivant M. Berxclius, ne 
seraient que de la serpentine pénétrée de seleniure 
de cuivre- 
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SI [TIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE H YDRO- SILICEUX ou CUIVRE HYDRATÉ 
SILICEUX (eisenschi'issigcs kupfergrûo de Wernei). 

Signalement. 

Perdant sa couleur inerte dans f acide nitrique 
froid y y devenant blanc et translucide. 

Tonne primitive, un prisme rhomboïdal droit. 

Mblécule intégrante, un prisme triangulaire iso- 
cèle. 

Pesanteur spécifique, 2,70. 

Selecjrisant résineusement par le frottement 
quand il est isolé. 

Ne colorant point lalkali volatil en bleu, ainsi 
que cela aniveau cuivre carbonate vert, quelquefois 
susceptible de se laisMer couper comme le savon. 

Perdant à l'air sa demi-transparence, et tombant 
quelquefois en miettes. 

Analyse par John. 

Cuivre oxidé, 49>65 \ 
Silice, 28,37 f 

Eau, 1 7,5o \ 100,00. 

Acide carbonique, 5, 00 l 
Sulfate de chaux, i,5o 1 

V ariétes de formes, de tissus et de couleurs. 

Cuivre hydraté siliceux ditétraèdre. Un prisme 
à 4 pans avec > sommets culminans. 

Périheocacdre. On prisme hexaèdre régulier. 
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Risunilaire, Un prisme à 6 pans avec 2 sommets 
dièdres culminant 

Radié. Globules d'un vert clair, composés de 
lamelles satinées divergentes. 

Résinite, 

Compacte, 

Savonneux. En masses amorphes peu étendues, 
ou en globules mamelonnés qui se laissent couper 
à la manière du savon ou de la cire, et dont la cou- 
leur varie du vert bleuâtre au bleu céleste. ^ 

Giscviens et localités. 

On trouve le cuivre hydraté siliceux parmi les au- 
tres minerais de cuivre, et particulièrement dans le 
cuivre carbonate vert qui lui sert quelquefois de 
gangue immédiate, et avec lequel il avait été con- 
fondu. 

Le cuivre hydraté siliceux cristallisé se trouve en 
Sibérie, près de Cathcrinbourg, où il a pour gangue 
un fer oxidé brun. 

Celui qui se présente en petites masses mame- 
lonnées, a été découvert à Êhl 3 près Reilmbreisen- 
bacb sur le Rhin ; ici il a pour gangue un quarz 
hyalin massif. 

Le cuivre hydraté a été rapporté du Chili et du 
Cap de Gâte en Espagne, Enfin . je viens d'en trou- 
ver plusieurs jolies variétés dans les travaux de re- 
cherches que je fais exécuter sur des indices de 
cuivre situés aux Farges, près Villac, département 
de la Dordogne; elles ont pour gangue le cuivre 
sulfure, le cuivre carbonate vert, et sont situées 
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dans des veines qui traversent des bancs de grès 
rouge et bigarré. 



NEUVIÈME ESPÈCE. 
CUIVRE DIOPTASE (kupfcrsinaragd de Werncr). 

Signalement. 

Insoluble, et conservant sa belle couleur verte 
dans l acide nitrique même chauffé; prenant une 
couleur marron au chalumeau, et donnant un grain 
de cuivre par l'addition du borax. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 

Molécule intégrante, idem. 

Pesanteur spécifique, 3,3. 

Rayant difficilement le verre. 

Isolé et frotté, il s electrise résineusement, et il 
est bon conducteur. 

Analyse par Lowitz. 

Cuivre oxidé, 55 j 
Silice, 55 > îoo. 

Eau, 12 ; 

On ne peut confondre ce minéral, tel que nous 
connaissons, qu'avec lemcraudc; la phrase du 
signalement l'en dislingue nettement. 

Variété* 

Cuivre dioptase, dodécaèdre, translucide et d'un 
beau vert d'émeraude. Jusqu'ici c'est la seule va- 
riété connue de ce minéral, encore très-rare dans 
les collections. 



NOUVEAUX ÉLÊMENS 



Localité. 

Le cuivre dioptase n'a encore été rapporte qu'une 
seule l'ois de la Bûcha rte Chinoise, par un négo- 
ciant nommé Achir Alalmed. On ignore les circons- 
tances qui caractérisent son gisement 



DIXIÈME ESPÈCE- 

<:iIVRE aiURIÂTÉ (salzkupfrr Ait Werner. autrefois sable 
du Pérou). 

Signalement 

Soluble sans effervescence dans V acide nitrique; 
colorant presque subitement lalkali volatil en bleu. 

Colorant la flamme du papier ou du bois en bleu 
et en vert, quand on en jette la poussière dessus. 

Analyse du cuivre muriaté du Pérou* par 
ProusL 

Oxidc de cuivre, 70,0 ] 
Acide muriali<jue, 1 1>4 f 100,0. 
Eau, 1 8, 1 ) 

De celui du Chili 3 par le même. 

Ûxide de cuivra, 7^*5 
Acide numatique, jo,G 
Eau* 1^,7 
Perte, o f 2 ' 

Variétés de formes et de tissus. 

Cuivre muriaté octaèdre. En très-petits octaèdres 
eunéi formes. 



I 00,0* 
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Quadri-hexagonal. La précédente, dont l'arête 
terminale est remplacée par une facette rectangu- 
laire. 

A ciculairc. 
Lamelliforme. 

Concrétionné. Du Vésuve , dans une lave grise. 
Muscoïde. Semblable à de la mousse naissaute. 
Compacte. Du Pérou. 

Pulvérulent. Vulgairement sable du Pérou. Sui- 
vant M. llivero, tout le sable cuivreux rapporté du 
Pérou, provient de masses compactes ou acicu- 
laires, qui ont été broyées par les naturels du pays. 
L'observation de M. Lucas, qui a trouvé de petits 
cristaux octaèdres cunéiformes, isolés dans ce sa- 
ble, paraît contraire à cette opinion. 

Cisemens et localités. 

Dombey, célèbre botaniste, rapporta le premier 
le cuivre muriaté pulvérulent du Pérou , dont il 
avait acheté une certaine quantité d'un naturel du 
pays* qui lui avait assuré qu'on le trouvait dans 
une petite rivière de la province de Lipès, qui se 
perdait dans les sables du désert d'Atacama, entre 
le Pérou et le Chili. Depuis cette époque, le cuivre 
muriaté a été découvert à llimolinos au Chili , sous 
la forme de cristaux octaèdres ou d'aiguilles plus 
ou moins déliées, dont la gangue est un quarz mé- 
langé d'argile ferrugineuse d'un jaune vif. 11 s'as- 
socie au cuivre oxidulé terreux, et repose alors sur 
la chaux carbonatée granulaire, mélangée d'argile. 
M. Robinson, et plusieurs autres minéralogistes 
depuis lui, ont trouvé le cuivre muriaté daus les 
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laves du Vésuve, sur lesquelles il parait s'être su- 
blimé. 



ONZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE CARBONATË (cette espèce réunit actuellement 
le cuivre azuré et la malachite; le kupl'erlasur et le mala- 
chit de Werner). 

Signalement, 

Vert d'émeraude ou bleu d'indigo; dissolu ht \ 
dans V acide nitrique avec effervescence , et le colo- 
rant toujours en vert. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, 3,57- 

Facile à réduire au chalumeau en un bouton de 
cuivre rouge. 

I nalyse du cuivre car bon a te ble u , par 
PeUetier, 

Cuivre pur, 66 \ 

Acide carbonique, 18 / 
Oxigènc, 8\ioo. 
Eau, 9. I 

Perle, 6 J 

Analyse du cuivre carbonate vert malachite, 
par Kiaproth. 

Cuivre, 58,o 

Acide carbonique, t8,0 

O&îgèjie, là, 5 

Eau. iivS 



100,0. 
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385 



V ariétés de formes^ de tissus et de couleurs. 

Cuivre carbonaté unibinaire. Un prisme à 4 pans, 
dont les bases sont entourées de deux côtés seule- 
ment par 2 facettes additionnelles. 

Dodécaèdre. Un dodécaèdre à plans rliombes, 
dont 6 se sont allongés comme dans les variétés 
prismées cristallines. 

Toutes les formes décrites par Haûy se trouvent 
a Chessy, et appartiennent à la variété bleue. Il est 
souvent difficile de placer ces cristaux, d'ailleurs 
très-nets, dans leur véritable position. 

Lamelliforme. En petites lames bleues , biselées 
sur les bords, striées et diversement inclinées. 

tciculaire radié. Vax aiguillé d'un beau vert, dont 
1 extrémité est souvent terminée par des facettes si 
petites, qu'on ne peut déterminer à quelle variété 
on doit les rapporter. 

Globulaire. En boules bleues, dont la surface est 
hérissée de mdimens de cristaux, qui se prolongent 
à l'intérieur en aiguilles qui convergent vers un 
centre commun, et qui ressemblent en cela auv 
pyrites ferrugineuses radiées. 

Fibreux radié. En masses mamelonnées d'un 
beau vert velouté, dont l'intérieur est composé d'ai- 
- nilles soyeuses divergentes, excessivement serrées 
les unes contre les autres, et qui reçoivent un beau 
poli; souvent aussi les aiguilles sont libres a leur 
extrémité, et forment de petites liouppes ou ai- 
grettes d'une délicatesse extrême. Ceci est la ma- 
lachite proprement dite. 

Fibreux testacé. En masses mamelonnées, dont 

*5 
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les tubercules sont composts de couches concen- 
triques d'un vert plus ou moins foncé, qui se fon- 
dent de Tune à l'autre par des nuances douces et 
veloutées, qu'un beau poli met a découvert. C'est 
la malachite des bijoutiers. 

Compacte. En epèces de stalactites, dont Tinté- 
rieur, compacte en apparence, est cependant com- 
posé d aiguilles excessivement fines et excessive- 
ment serrées. Elle reçoit un beau poli. 

Terreux. Bleu ou vert de montagne; fleurs de 
cuivre des mineurs. Cette variété, fort commune 
dans les pays de mine, se trouve souvent à la sur- 
face des roches qui recèlent d'autres minerais. 

Epigèhe. Ce sont ordinairement de gros cristaux 
de la variété bleue, dont la surface est recouverte 
d'une couche verie provenant d'un commencement 
d altération. 

Les deux seules couleurs propres à cette espèce 
sont le beau vert d'émeraude velouté et le beau bleu 
d'indigo; mais les nuances de ces deux couleurs se 
trouvent presque toutes réunies dans ces minerais, 
excepté les verts tirant sur le jaune, et le bleu ti- 
rant sur le lilas ou le violet rougeâtre. Quant aux 
degrés de transparence, ils sont à-peu-près nuls 
dans la variété verie , et se réduisent au translu- 
cide et au demi-transparent dans les cristaux bleus 
les plus purs. 

Les deux variétés du cuivre carbonate bleu et du 
cuivre carbonate vert, ont fourni deux espèces sé- 
parées jusqua présent; mais la belle découverte des 
cristaux de carbonate bleu, faite ùChessy,prèsLyon, 
et les accidens qui ont démontré que les deux pré- 
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tendues espèces passaient de Tune à l'autre dans la 
même masse et dans le même cristal, ont déter- 
miné le savant Haùy à opérer la réunion de ces deux 
minerais, si souvent unis dans la nature et si long- 
temps séparés dans la méthode. 

Gisemens, localités, usages. 

Le cuivre carbonaté se trouve ordinairement as- 
socié aux autres minerais de cuivre; mais il est sou- 
vent accompagné de plusieurs autres substances 
métalliques, telles que le plomb sulfuré, le zinc 
sulfuré, le feroxidé brun et le fer sulfuré. Les mi- 
nes de la Sibérie et du Bannat de Hongrie nous 
fournissent les plus belles variétés du cuivre vert 
malachite, les masses compactes les plus suscepti- 
bles d'être travaillées en objets d'ornement; mais 
les mines de Chessy près Lyon fournissent, depuis 
dix ans, ce que l'on peut souhaiter de plus parfait 
et de plus brillant en cristaux isolés ou groupés de 
la variété bleue. Le Hartz, la Pensylvanie et le Chi- 
li, renferment aussi du cuivre carbonaté bleu et 
vert, mais nous ignorons quels sont les terrains qui 
les renferment; quant à celui qui a été découvert 
à Chessy, vers 1812, il est disséminé dans un grès 
arkus ancien, qui est divisé par bancs, et sé- 
paré de place en place par des argiles lithomarges 
blanches ou rouges; c'est même plus particulière- 
ment dans ces argiles que l'on rencontre les plus 
beaux cristaux bleus dont nous avons parlé. L'on 
fait , dans ce moment même, des recherches sur un 
terrain parfaitement analogue à celui de Chessy, et 
qui se montre aussi pénétré de veines et de rognons 
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de cuivre oxidulé , sulfuré et carbonate. Ces travaux 
se font sur les limites des départemens de la Cor- 
rèze et de la Dordogne , et nous les avons déjà cités 
comme ayant offert quelques variétés du cuivre hy- 
dra té-siliceux. 

Le principal usage du cuivre carbonate vert et 
bleu, est de servir à la fabrication du cuivre, dont 
il contient une forte dose; mais outre ce premier 
emploi, qui est sans contredit le plus important, 
les variétés vertes et compactes sont très-recher- 
chées dans la bijouterie comme objet d'ornement , 
et même dans la décoration, comme la matière la 
plus riche et la plus magnifique que Ton puisse 
choisir pour la confection des socles, des vases, des 
chambranles de cheminées, pour les tables des meu- 
bles les plus précieux, etc. Quant au cuivre carbo- 
naté pulvérulent, il était connu sous le nom de 
pierre d'Arménie dans l'ancienne minéralogie; on 
lui attribuait beaucoup de propriétés médicinales, 
et les peintres s'en servaient à défaut d'une meil- 
leure couleur. Je crois même que l'on en préparc 
encore dans les montagnes du Tyrol pour la pein- 
ture des jouets d'enfans. 



DOl ZIÈME ESPÈCE. 

CUIVRE AKSENIATÉ. 

Signalement. 

Décrépitant et réductible au chalumeau en iui 
bouton métallique blanc et cassant , forte odeur ar- 
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senicale pendant l'essai, dissoluble dans V acide ni- 
trique sans effervescence, et en le colorant légère- 
ment en vert. 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire obtus. 

Pesanteur spécifique, variant, suivant M. de Bou r- 
non , entre 2,5 et 4>o. 

Me rayant jamais le verre. 

Colorant l'ammoniaque en bleu. 

Couleur extrêmement variable. 

Analyse du cuivre arseniatê octaèdre obtus, 
par ( Itcncvix. 

Oxide de cuivre, 49 1 

Acide arsenique, iZ f 

u 1 • ~? > 100. 

Bâti, do . 

Perte, 2 \ 

De la variété annulaire par le même. 

Oxide de cuivre, fn • 
Acide arsenique, 29 ( 
Eau, 18-r 100 * 
Perte, 9 1 

On ne peut confondre cette espèce qu'avec l'u- 
rane oxidé vert et le cuivre carbonate vert; les deux 
caractères du signalement suffisent pour le distin- 
guer de l'un et de l'autre. 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Cuivre arseniatê, octaèdre obtus, souvent cunéi- 
forme. Bleu céleste, vert sombre ou vert pale. 
Hexagonal lamelliforme. ËD lames hexagonales 



"90 NOUVEAUX ÊLÉMENS 

irrégulières, d'un beau vert, et dont les faces étroi- 
tes sont inclinées alternativement en sens contraire. 

Octavàre aigu. D'un vert brunâtre plus ou moins 
foncé, et dont les sommets sont souvent cunéi- 
formes. 

Prismatique triangulaire. Vert bleuâtre, qui se 
couvre quelquefois à l'air d'un enduit noirâtre que 
l'on peut enlever en le grattant. 

Àciculaire* Vert sombre. 

Mamelonné fibreux. En petites masses compo- 
sées d aiguilles fines et divergentes satinées, et qui 
imitent la disposition des aiguilles de l'hématite. 
Vert bleuâtre, quelquefois couleur de bois ou tout- 
à-fait blanc, 

Terreux. Jaune verdâtre. 

J Itéré. Produit par une sorte de relâchement ou 
peut-être par la perte d'une partie de son eau de 
cristallisation. Les différens degrés de cette altéra- 
tion produisent le vert olivâtre, le jaunâtre, et enfin 
le gris blanchâtre satiné. 

APPENDICE, 

Cuivre arseniaté ferrif ère. En très-petits cristaux 
dodécaèdres, composés d'un prisme rhomboïdal, 
terminés à chaque sommet par une pyramide à 4 
faces triangulaires scalènes. 

En petites masses mamelonnées d'un bleu très- 
pâle. 
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Anaiijsc par Chcncvix. 

Ovide de cuivre, 22,5 \ 

Acide arscniquc, 55,5 I 

Oxide de fer, 9 7, 5 \ 100,0. 

Eau, 1 «,>,o l 
Perle, J,5 ) 

M. Chcnevix considère cette variété comme un 
simple mélange de cuivre arscniaté et de fer; M. de 
Bournon la considère comme une combinaison tri- 
ple de cuivre, de fer et d'acide arsenique. 

Découvert par MM. Cressac et Alluau à Saint- 
Léonard près Limoges, département de la Haute- 
Vienne, où sa gangue est un quarz. 

Gisetnens et localités. 

Suivant M. de Bournon, les cuivres arseniatés, 
dont les plus belles variétés viennent du Cornouail- 
les, se trouvent dans un granité altéré dont le feld- 
spath est passé en grande partie à l'état de kaolin, 
et leurs gangues immédiates sont tantôt le quarz, 
tantôt un fer oxidé brunâtre, avec association de 
cuivre pyritcux. On trouve aussi ce minerai, mais 
en beaucoup moindre abondance, à Altenkirken, 
dans la principauté de ftassau-Hissengen; sa gan- 
gue est le quarz ferrugineux, et il s'y montre asso- 
cié avec le cuivre oxidulé et phosphaté. 
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TREIZIÈME ESPÈCE. 
CUIVRE PHOSPHATÉ (phosyhor-kupfer Weraer). 
Signalement, 

Fusible à la simple flamme d une bougie en un 
bouton gris métallique ; dissoluble dans C acide ni- 
trique sans effervescence. 

Forme primitive, un octaèdre rectangulaire. 

Pesanteur spécifique, 4,07. 

Rayant seulement la chaux carbonatée. 

D'un vert foncé et presque noirâtre à la surface, 
et d'un vert beaucoup plus clair dans l'intérieur. 

Analyse du cuivre phosphaté de firnehergdans 
le duché de Berg, par Kiaproih. 

Oxide de cuivre, 08, 1 3 ) 
Acide phosphorique, 5o,(j5 ! 100,00. 
Perte, 0*92 J 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Cuiv/e phosphaté primitif. Octaèdre ordinaire ou 
cunéiforme, d'un vert foncé. 

Prismatique rhomboïdal curviligne. En cristaux 
prismatiques dont les pans sont courbes, et qui, vus 
à la loupe, semblent être composés par la réunion 
d'une foule d'autres petits prismes qui se distin- 
guent parleurs saillies. Ces cristaux sont quelque- 
ibis très-courts, et ressemblent alors à de simples 
rhomboïdes obtus, vert dragon. 

Mamelonné fibreux. En petites masses compac- 
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1rs. noires à la surface, mais dont l'intérieur est 
vert. 

Si les cuivres carbonates verts et les arseniaic- 
également verts, n'étaient pas suffisamment carac- 
térisés par leurs signalemens respectifs, on pour- 
rait peut-être confondre cette espèce avec Tune ou 
l'autre ; mais il suffit du plus léger essai pour sortir 
du doute que la couleur aurait pu faire naître au 
premier abord. 

Gisemois et locafile*. 

Le cuivre phosphaté a été découvert pics <l< 
lllicinbreitenbach , dans le duché de Berg; sa gan- 
gue est un quarz hyalin blanc ou grisâtre, ordi- 
nairement coloré en jaune roussâtre par de l'oxidc 
de fer, et pénétré de petites concrétions calcédo- 
nîeuses; il s'y trouve disséminé en petites masses 
mamelonnées soyeuses. Quant aux cristaux, ils 
?iennen1 <l< i Schemnitz en Hongrie ) où le quarz 
leur sert également de gangue. 

QUATORZIÈME ESPÈCE. 

Cl 1VRI« SULFATÉ (kupfer-vitriol de >V erner, vulgairement 
vitriol bleu ou couperose bleue). 

Signalement. 

Donnant pav le frottement des traces de cuivre 
rouge sur le fer poli humide. 

Saveur fortement sliptiquc. 

Bleu céleste dans les cristaux, bleu pâle dans les 
efflorescences. 
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Translucide lorsqu'il est pur, se couvrant d'un 
enduit terne et farineux. 

Cassure conchoïde brillante. 

Forme primitive, un parallélépipède obliquante 
irrégulier. 

Molécule intégrante, idem* 

Se fondant facilement sur les charbons ardcns, 
et y devenant d'un blanc bleuâtre. 

Analyse du cuivre sulfaté par Proust. 

Oxirlc noir do cuivre, 3*2 \ 
Acide sulluriqiic, 53 l 101 . 
Eau, 36 ) 

Variétés de formes. 

Les onze variétés de formes cristallines décrites 
par Haûy, sont des produits de l'art; jusqu'à pré- 
sent , ce sel ne s'est point rencontré en cristaux dé- 
tcnninables clans le sein de la terre; ce n'est pour 
l'ordinaire qu'en efllorescences ou en croûtes cristal- 
lines d'un blanc tendre» C'est ainsi qu'il se présente 
dans l'intérieur des mines où Ton extrait le cuivre 
pyriteux, qui se décompose facilement. 

Gisemertôj localités^ usages. 

Le cuivre sulfaté est souvent dissout dans les eaux 
qui traversent les couches, les liions, ou les mines 
de cuivre en exploitation ; elles le déposent dans les 
réservoirs naturels où elles s'amassent, et il se for- 
me ainsi quelques efllorescences, quelques faibles 
croûtes cristallines, où ce sel est souvent mêlé au 
sulfate de fer. Le plus ordinairement, et en raison 
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du peu de pureté de ce sel naturels on conduit les 
eaux qui le tiennent en dissolution dans des cases 
où l'on jette du vieux fer afin qu'il se décompose, 
et qu'il abandonne le cuivre métallique qu'il con- 
tient; et c est là l'origine du cuivre dit de cémen- 
tation , qui remplace le fer sans dénaturer entière- 
ment la forme des objets qui étaient exécutés avec 
ce métal, ce qui pourrait expliquer jusqu'à un cer- 
tain point comment s'opèrent les pseudornorphoscs, 
par rapport aux corps organisés ou aux cristaux qui 
changent de nature sans changer de forme. 

Le sulfate de cuivre est employé comme mordant 
dans différentes sortes de teintures, et il entre aussi 
dans le travail des cuirs et des maroquins noirs, il 
remplace avantageusement le sulfate de fer. 



QUATRIÈME GENRE. 
FEU. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

FER NATIF (gediegen cisen de Werncr). 

Signalement (i ). 

Magnétique ou attirant l'aiguille aimantée; sus- 
ceptible detre limé. 



(i) Ici, comme dans toutes les descriptions des métaux 
natifs, les caractères du métal obtenu pur les opérations mé- 
tallurgiques, sont confondus avec ceux du mitai naturel. 
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Pesanteur spécifique, 7,79. 

Eclat inférieur à celui du platine seulement. 

Dureté supérieure à celle de tous les autres nié- 
taux, mais seulement quand il est converti en acier. 

Elasticité idem; assez ductile. 

Ténacité inférieure à celle de l'or seulement. Vn 
fil d'un dixième de pouce de diamètre peut suppor- 
ter un poids de 45o livres. 

Couleur, le gris légèrement bleuâtre» 

Variétés. 

Fer natif cubique. De Gala tn au Sénégal, 
Massif'. De Kamsdorf en Saxe ; d un gris métal- 
lique un peu plus clair que celui du 1er de fabrique; 
cassure hérissée de petites aspérités droites ou cro- 
chues; engagé par petites masses dans une gangue 
composée de fer oxidé, de chaux carhonatée bru- 
nissante j et de baryte sulfatée. 

Concrétionné. Trouvé par M* Schreiber, inspec- 
teur des mines de France, en stalactites rameuses, 
enveloppé de fer oxidé brun, dans un filon situé 
aux environs de Grenoble. Ce fer était très-ductile. 

APPENDICE. 

Fer natif volcanique. Jouissant naturellement du 
magnétisme polaire, présentant dans sa cassure une 
infinité de petites cellules, un tissu raboteux, une 
couleur blanche et grise, analogue a ce que l'on 
observe dans la fonte truitée; de Gravcnaire en Au- 
vergne. 

Fer acicreux natif. Pscudovolcanique; plus dur 
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que l'acier trempé; cassure semblable à l'acier de 
fabrique, susceptible d'acquérir le magnétisme po- 
laire et de le conserver long-temps; malléable mal- 
gré sa grande dureté, et susceptible de recevoir le 
poli à la manière de l'acier fondu; de la Bouichc 
près ftéri, département de l'Aliter, 

Fer météorique (meteoreisen). 

Scoriforme. En masses contournées, criblées de 
trous et renfermant une substance vitreuse qui res- 
semble à du péridot; couleur de rouille à l'exté- 
rieur, mais prenant l'éclat et la couleur du fer par 
l'action de la lime; de Sibérie, découvert par Pal- 
las, sous la forme d'une masse isolée, sur le mont 
Kemir, et pesant alors i ,680 livres. 

Graniiliforme. En grains généralement peu volu- 
mineux , disséminés dans les masses pierreuses que 
l'on nomme aerolithcs y météorites ou bolides , qui 
tombent de l'atmosphère sur tous les points de la 
terre, et sur la chute desquelles nous reviendrons 
bientôt. 

La plupart des physiciens et des minéralogistes 
rapportent à cette même origine météorique les 
masses de fer natif isolées, que l'on rencontre sous 
toutes les latitudes, et qui présentent dans leur 
composition un point d'analogie infiniment remar- 
quable, savoir, la présence du nickel, métal rare à la 
surface du globe terrestre, et qui partage avec le 
fer la faculté d'acquérir le magnétisme polaire. 

Gisements et localités. 

Nous avons déjà vu que le fer natif terrestre s'é- 
tait trouvé d'une part dans les produits volcanique 
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de l'Auvergne, et de l'autre, dans des filous qui 
n'ont rien de commun avec ce genre de terrain. À 
1 égard de l'acier natif de la Bouiehe, il fut décou- 
vert dans un terrain naturellement embrasé par une 
couche de houille en feu, et il paraît que le fer 
contenu peut-être dans le minerai qui accompagne 
ordinairement la houille (le fer carbonate lithoï- 
de), aura donné par la fusion, en contact avec le 
coak, que Ton trouve tout fait dans ce gîte singu- 
lier, un acier naturel analogue à celui que Ton ob- 
tient en traitant certains minerais de fer par la mé- 
thode catalane. Voila tout ce que nous savons sur 
le gisement du fer natif terrestre ; quant au fer at- 
mosphérique t son histoire se rattache à celle des 
météorites, que nous allons résumer en peu de mots. 

DKS MÉTÉORITKS. 

11 n'est plus permis de douter de lu chute de* 
pierres atmosphériques; ce fait, long-temps contes- 
té, est aujourd'hui prouvé d'une manière irrévoca- 
ble. 11 est donc certain , disons-nous , que des mas- 
ses pierreuses se précipitent de l'atmosphère à la 
surface de la terre» 

Que leur chute est toujours accompagnée d'un 
globe lumineux qui traverse l'air avec une grande 
rapidité. 

Qu'une détonation très-forte se fait toujours en- 
tendre, et qu'elle est immédiatement suivie de sif- 
flemens analogues à ceux des balles ou des pierres 
qui sont lancées avec une fronde, 

Que ces chutes n'ont rien de commun avec les 
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orages, puisqu'elles ont presque toujours lieu par 
un temps clair et serein. 

Que l'on n'a point pu se méprendre sur leur orn 
gifle étrangère et ramasser des pierres du sol en 
croyant quelles étaient tombées, puisque ces pier- 
res atmosphériques n'ont aucuns rapports avec au- 
cune des roches terrestres , ni pour l'aspect ni pour 
la composition, tandis qu'elles se ressemblent tou- 
tes, à une seule exception près, malgré les points 
éloignés où elles se sont précipitées. 

Que sans compter le témoignage non équivoque 
d'une infinité de gens qui ont vu tomber ces pier- 
res , qui se sont brûlés en les ramassant, et dont les 
narrations ont une conformité frappante, il est d'au- 
tres témoins encore : ce sont les arbres meurtris, 
les branches cassées, les trous faits dans le sol, et 
dans lesquels M. Biot lui-même a trouvé Tune de 
ces pierres. 

Enfin, les témoignages historiques viennent en 
foule à l'appui de ce fait, qui, tout extraordinaire 
et tout inexplicable qu'il est, n'en est pas moins 
avéré. Des catalogues chronologiques des chutes 
ont été dressés par plusieurs savans distingués, et 
entre auties par MM. Chladni et Morogue. Reste à 
savoir d'où partent ces corps pierreux et quelle est 
leur origine. Mais ici, la science qui affirme la chu- 
te, propose desimpies explications avec la réserve 
et la modestie qui caractérisent précisément la 
brillante époque où nous vivons. 

On a proposé de supposer qu'il existait dans l'es- 
pace de petits corps composés de matières denses, 
indépendant des grands corps planétaires qui, mis 
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en mouvement par une force de projection quelcon- 
que, ou même par l'attraction de la terre, les dé- 
termineraient à se précipiter à sa surface avec une 
telle rapidité, que le frottement quelles éprouve- 
raient en traversant l'atmosphère suffirait pour les 
porter au point d'incandescence qu'elles subissent, 
toujours avant de terminer leur course rapide. Telle 
est l'opinion de Chladni. 

D'autres physiciens ont pensé que les élémens 
qui composent les météorites auraient été d'abord 
dans un état gazeux et dissous dans l'atmosphère, et 
que leur coagulation aurait été le résultat d'une 
cause quelconque, qui aurait nécessairement don- 
né naissance au dégagement de chaleur et de lu- 
mière qui accompagne toujours ces chutes. Mais en 
supposant que le fer, le nickel et les autres élémens 
puissent être tenus en dissolution dans l'atmosphè- 
re, comment supposer qu'ils puissent former des 
masses de plusieurs quintaux avant qu'elles obéis- 
sent à la loi naturelle de la gravitation? et comment 
toutes ces masses formées à des distances énormes 
les unes des autres, offriraient-elles cette ressem- 
blance parfaite d'aspect et de composition? 

Enfin, l'explication proposée par le célèbre La- 
place, consiste à supposer qu'il existe des volcans 
dans la lune, et que leurs explosions sont capables 
de lancer des masses pierreuses à une distance tel- 
le, que l'attraction de la lune cesserait d'agir sur 
elles, en même temps qu'elles entreraient dans 
le domaine de l'attraction terrestre, qui s'étend 
bien au-delà de l'attraction lunaire. Or, le calcul 
prouve que la vitesse initiale que nécessiterait ce 
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passage d'une «attraction dans l'autre, n'exigerait 
qu'une force environ quatre lois et demie plus gran- 
de que celle qu'une pièce de i i \ chargée de 1 2 livres 
de poudre imprime à un boulet de calibre, ce qui 
n'a certainement rien d'extraordinaire quand on 
compare les effets des volcans terrestres avec ceux 
de notre plus grosse artillerie. 

Nous répétons que ces explications ne sont que 
proposées, et que l'on est loin de leur attacher un 
degré de certitude qui, dans l'état actuel de nos 
connaissances, ne pourrait être considéré que com- 
me très-prématuré (1). 

Nous connaissons trois espèces de météorites, sa- 
voir: les météorites ductiles, les météorites granu- 
laires et les météorites charbonneux* 

Les météorites ductiles sont ceux dont la masse 
presque entière est composée de fer métallique sus- 
ceptible d être limé et forgé. Ce sont ces masses de 
fer isolées, d'un grand volume, d'un poids considé- 
rable, qui se sont trouvées en Sibérie, au Sénégal, 
au Cap de Bonne-Espérance, au Brésil et ailleurs, 
et qui se distinguent du fer travaillé par la présence; 
du nickel, dont elles contiennent toujours une cer- 
taine dose. De nos jours, nous avons peu d'exem- 
ples de la chute de cette première espèce de mé- 
téorite ; mais les historiens parlent souvent de la 



(1) On pourra consulter pour de plus amples explications 
les ouvrages de MM. Chtadûi* Nigot de Moroguc, Marcel de 
Serre, les dictionnaires d'histoire naturelle; celui des science? 
naturelles, le Traité de minéralogie d'Haiiy, etc. 



4<i9 NOUVEAUX ÊllMË$fS 

chute de masses de fer, et Ton doit les ranger dans 

cette première série. 

Les météorites granulaires sont les plus com- 
muns; ce sont eux qui tombent de nos jours et qui 
forment quelquefois, par leur grand nombre, ce 
que Ton appelle pfuie on prèle de pierres. Les mé- 
téorites granulaires se présentent sous la forme de 
masses poliédriques irrégulières, dont les angles et 
les arêtes sont arrondis , dont tonte la surface est 
rouverte d'une sorte de vernis noir et luisant d'une 
très-faible épaisseur, rude ou toucher, et qui porte 
avec lui tous les caractères d'une matière fondue. 
L'intérieur est ordinairement d'un gris cendré plus 
ou moins foncé, taché parfois par de ta rouille; 
son tissu est grossièrement granulaire, et présente 
d'une manière plus ou inoins apparente des grains 
de fer à l'état métallique, qui sont malléables et at- 
tirablcs a l'aimant; du fer sulfuré disséminé , rou* 
geâtre, et des globules bruns ou noirâtres assez fra- 
giles. Parmi les chutes les plus célèbres de cette sorte 
d'aérolithe, nous citerons la pierre d'Einsisheim, 
îqmbée au 1 5 e siècle , et qui fut suspendue dans la 
chapelle jusqu'au moment de la révolution, d'où elle 
passa dans le cabinet de l'école centrale des Vosges; 
celle (te 1, aigle en Normandie* qui fixa déiïuiiîvr- 
metit l'opinion des savans français au sujet de ce 
phénomène; celle de Bénarès, dans les Indes-Orien- 
tales y qui contribua à convaincre les Anglais, etc. 
Depuis la chute deLaigle, le 26 avril i8o3, il ne 
s'est guère passé d'années sans que l'on ait clé in- 
formé de chutes, sinon aussi considérables, du 
moins aussi incontestables; celle de Juvenas, dé- 
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par te ment de l'Ardèche, arrivée en est à peu 

près la plus récente, et les pierres qui lui appartien- 
nent ont cela de remarquable, que Ton trouve une. 
substance cristallisée en très- petits prismes a \ 
pans, terminés par des pyramides très-surbaissées, 
dans les cavités qui sont disséminées (;à et là dans 
sa masse. 

Analyse du météorite tombé à Laig(e n par 
Fourcroy et I 'a-uquelin. 

Silice, 55 
Fer oxiuY», o(> 
Magné$ie,« 9 
Nickel, "> 
Soufre, 2 
Chaux* 1 

Depuis lors, M. Laugier a découvert le chrome 
dans un autre aérolithe, et M. John du cobalt. 

Les aérolithes granulaires présentent le nickel tout 
aussi constamment que les aérolithes ductiles; mais 
quant aux proportions des principes, elles sont assez- 
variables. 

Les météorites charbonneux sont encore très- 
rares; on n'en cite même qu'un seul exemple, c'est 
celui tombé aux environs d'Alais, département du 
Gard, et qui ressemblait tellement à du charbon 
impur, que les personnes qui le ramassèrent essayè- 
rent d'en brûler. M. Thénard, qui a analysé ce mé- 
téorite particulier, y a trouvé en effet un peu de 
charbon et les autres métaux communs à toutes ces 
pierres atmosphériques, avec cette observation qu'il» 
y étaient à l'état d'oxide. 
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Traitement métallurgique et usages du fer. 

Tous les minerais de fer exploites contiennent 
ce métal dans un état plus ou moins avancé d'oxi- 
dalion; et quand il en est autrement , on le ramène 
à cet état par des grillages ou de longues exposi- 
tions aux intempéries de Pair, Le traitement des 
minerais de fer, si compliqué, si difficile à opérer 
en grand , ne consiste pourtant au fond qu'à désoxî- 
der le fer qu'ils contiennent, et à les purger des 
matières terreuses qui lui sont intimement liées , 
telles que la silice, la chaux ou l'argile. On par- 
vient à un premier degré d'épuration en fondant 
ces minerais dans de grands fourneaux , où ils sont 
en contact avec le charbon. Le combustible et le 
minerai sont chargés alternativement par le sommet 
du four; une forte soufflerie agit à lu base, embrase 
toute la colonne. Le minerai se désoxide aux dé- 
pens du charbon , dont il absorbe une partie; les 
matières terreuses qui l'accompagnent se vitrifient, 
et le creuset, qui est au-dessous du point qui laisse 
pénétrer le vent, reçoit une matière déjà métalli- 
que, qui, par sa pesanteur, se réunit au fond, et 
qui laisse surnager les scories formées par les ma- 
tières terreuses contenues dans le minerai lui-mê- 
me, ou par celles que l'on avait ajoutées pour en 
accélérer la fusion. Cette matière métallique est 
la fonte, le fer fondu ou la gueuse, qui, suivant 
la quantité de carbone dont elle est surchargée, 
présente dans sa cassure une couleur grise plus ou 
moins foncée, ou un blanc argentin plus ou moins 
éclatant; de là celte distinction de fonte blanche 
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et de fonte grise, qui sont connues dans le com- 
merce et qui jouissent de quelques propriétés parti- 
culières. Le fer fondu ou la fonte est donc le produit 
immédiat du minerai, dépouillé d'une plus ou moins 
grande partie de son oxigène , des matières ter- 
reuses avec lesquelles il était combiné et surchargé 
(l'une portion de carbone, qui varie avec le mode 
de fonte adopté dans les usines, et surtout avec la 
quantité de charbon employé pour le fondre, avec- 
la quantité , la qualité, la direction du vent, etc. 

Maintenant, pour convertir cette fonte cassante 
en fer doux et malléable, il faut lui faire subir une 
nouvelle opération, qui a pour but de lui enlever 
le reste de son oxigène, de brûler son carbone, et 
de la purger des matières vitrifiées qui sont en- 
core engagées dans ses porcs. On parvient à ce 
but en refondant la fonte dans le bassin d'une 
forge préparée à cet effet, et en rassemblant les 
particules de fer à mesure quelles se forment dans 
le bain, de manière à en composer une masse vo- 
lumineuse et informe que Ton nomme loupe. 

Cette loupe est d'abord battue à bras sur le sol 
même de la fonderie, de manière à lui faire rendre 
une partie de ses scories, à donner la facilité de 
la saisir avec une paire d'énormes tenailles et de la 
porter sous le maillot d'un gros martinet; c'est là 
qu'à l'aide de plusieurs chaudes, on parvient à éti- 
rer eetle loupe, si grossière d'abord, en un prisme 
carré très-court, et puis ensuite en barres ou en la- 
mes de fer marchand. 

Ainsi la fabrication du fer se distingue donc en 
deux opérations bien distinctes : r la formation de 
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ta fonte; 2* la conversion de la fonte en fer. Ne 
pouvant point entrer ici clans de grands détails mé- 
tàllîjrgiques , je me contenterai de dire qu'il existe 
une méthode particulière de traiter certains mine- 
rais de fer, dans laquelle on obtient le 1er en un 
seul feu ; eette méthode se nomme catalane, parce 
quelle est en usage sur l'un et l'autre revers des 
Pyrénées orientales. 

Quant à l'acier, il se fabrique dans certains cas 
en fabriquant le fer lui-même, et c'est J'acier dit 
naturel; mais le plus ordinairement il est le pro- 
duit d'une opération particulière que Ton fait subir 
au fer, et que Ton nomme cémentation, et qui con- 
siste à tenir du fer en contact avec du charbon pul- 
vérisé , dans des caisses de briques hermétique- 
ment fermées, et à lui faire subir ainsi une chaleur 
énorme dans un four particulier, et pendant plu- 
sieurs jours consécutifs; c'est l'acier de cémenta* 
lion. On doit à M. Bréant un nouveau procédé de 
fabriquer les aciers damassés, et un nouveau genre 
de cémentation. Quant à l'acier fondu, il se fabri- 
que avec de l'acier déjà fait par l'une ou l'autre de 
ces méthodes. On sait que la trempe procure à l'a- 
cier un degré de dureté qui lui permet de lutter 
avec tous les autres métaux qu'il parvient à entamer. 

La fonte, le fer et l'acier sont susceptibles d'une 
foule d'applications, dont rémunération seule nous 
forcerait à dépasser les limites qui sont imposées 
à un simple abrégé. Tout le monde connaît cette 
quantité énorme d'objets coulés en fonte , ces pro- 
jectiles, cette grosse artillerie de rempart, ces les- 
tes, ces énormes chaudières destinées aux colo- 
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nies, ces cylindres, ces tuvaux pour la conduite 
des eaux, ces figures, ces vases, ces statues desti- 
nées à l'ornement des villes, ces ponts,. ces char- 
pentes enfin nouvellement introduites dans l'art de 
bâtir, et cette suite d'engrenages et de pièces mé- 
caniques, dont la précision et la solidité sont en 
rapport avec cette vapeur cpii sera bientôt le moteur 
universel des manufactures et des arts. 

Le fer, ramolli par le feu , se prête à tous nos 
besoins, à tous nos caprices; il reçoit toutes les 
formes que nous exigeons de lui , depuis l'ancre 
de la marine jusqu'à l'aiguille de cette boussole, 
qui nous permit la découverte de tout un nouveau 
inonde. 

L'acier enfin, qui n'est qu'une modification du 
fer, pouvant acquérir un degré de dureté énorme, 
et s'adapter au fer par une parfaite union , complette 
en quelque sorte la série des services qu'il nous rend 
journellement, en nous mettant à même de triom- 
pher des corps les plus durs et les plus tenaces. 
C'est ainsi qu'il se montre sous la forme de tous les 
instrumens tranchans dont nous faisons habituel- 
lement usage; qu'il fournit tout à la fois le soc du 
laboureur, le burin , l'épée , la lancette et l'aiguille, 
et qu'il peut reprendre et quitter, au gré de l'ar- 
tiste, ce degré de dureté et d'élasticité qui le rend 
propre à tous ces usages. 

Le fer enfin , dans ses combinaisons, avec l'oxi- 
gèneou avec les acides, fournit plusieurs substances 
utiles aux arts, et plusieurs principes colorans fort 
employés. 



NOUVEAUX ËLÉMENS 



DEUXIÈME ESPÈCE. 
FER OXIDULÉ (roagnet-eiscnslein Je Werner* 
Signalement* 

Jttirant naturellement f aiguille aimantée; pous- 
sière noire, s' attachant au barreau aimanté. 

Forme primitive, l'octaèdre régulie r. 

Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, 9^% f \ à 4->9 h 

Assez fragile sous le choc du marteau. 

Gris sombre, souvent relevé par 1 éclat métalli- 
que. 

Cassure conchoïde. 
Insoluble dans les acides. 

Très-riche en fer, dont il contient parfois jus- 
qu'à 70 pour 100. 

Variétés* 

Fer oxiduié primitif] L'octaèdre régulier avec 
toutes ses modifications. 

Emarginé. Le même, dont toutes les arêtes sont 
abattues» 

Dodécaèdre. Douze faces rhomboïdales striées 
dans le sens de la diagonale. 

Quadriépoînté. Tous les angles solides de l'oc- 
taèdre, remplacés par 4 facettes, 

I lamellaire. 

Spéculai n\ 

Granulaire* \ vulgairement pierre d'aimant, par- 
Compacte } > ce que ces trois variétés jouissent 
Terreux. ) du magnétisme polaire. 
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Fuligineux. Couleur noire, consistance analogue 
à celle de la suie coagulée; des mines de Nassàu- 
Siegen. 

tP PEND 1 CE. 

Fer oxidulé titanijïre. Plus dur que la variété 
précédente, noir de jais et éclat vitreux ; se pré- 
sente sous les mêmes formes cristallines que le fer 
oxidulé ordinaire, et forme souvent un sable com- 
posé de grains irréguliers. 

Analyse du fer oxidulé titanifère du Puy en 
f êlay 9 par Cordier. 

Oxide de fer, 82,0 

Oxide de titane, 12,6 

Oxide de manganèse, 4»5 

Alumine, o,G 

Acide eliromiqne, un atome 0,0 

Perte, o,5 

M. Cordier, qui s est beaucoup occupé de cette 
substance, pense que les sables ferrugineux titani- 
fères, qui sont communs dans les terrains volcani- 
ques . proviennent du détritus des laves altérées par 
l'action de l'air ou des autres agens, qui désagrègent 
continuellement les substances qui ne sont pas as- 
sez solides pour résister à leur action. 

Gisemens, localités, usages. 

Le fer oxidulé forme de grandes masses dans la 
nature; il constitue même a lui seul quelques mon- 
tagnes d'une certaine étendue, telle que le Taberg 
en Suède ; on le trouve en couches épaisses dans 



100,0. 
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plusieurs provinces de ce pays, ainsi qu'en Sibérie* 
et là il traverse les roches granitiques d'antique ori- 
gine ; ailleurs, îl s'associe aux gneiss, aux talcs 
schistoïdes verts , et même aux serpentines, aux- 
quelles il procure sa vertu magnétique. C'est sou- 
vent en cristaux octaèdres .parfaits qu'on le ren- 
contre dans les roches talqueuses de la Suède et de 
la Corse; mais c'est aussi en grains imperceptibles 
qu on le trouve répandu dans certaines roches, qui 
ne trahissent sa présence que par leur action ma- 
gnétique sur l'aiguille aimantée : tel est le roc de 
Schnarcherklippe au Ilartz, dont le feldspath lui- 
même est polaire. 

En Norvège, le Ter oxidulé se présente en filons; 
il s'y montre associé au quarz, a l'épidote, au mica 
et a la tourmaline. 

Quant aux terrains volcaniques, ils présentent la 
variété titanifère avec une telle abondance, qifij 
est permis de lui attribuer l'action magnétique des 
roches qui jouissent de cette faculté, et qui com- 
posent la partie la plus solide de ces terrains, dont 
l'origine est encore contestée par plusieurs miné- 
ralogistes d'ailleurs d'un très-grand mérite. 

Les variétés qui portent plus particulièrement le 
nom d'aimant, en raison de leur faculté d'attirer 
et de repousser alternativement les aiguilles aiman- 
tées, se trouvent assez communément en Sibérie, 
en Suède, eu Angleterre, dans Tlndc, à La Chine, 
à Siam et aux Philippines. 

Le principal usage du fer oxidulé est de servir 
à la fabrication du meilleur fer connu ; c'est au 
moins la juste réputation du fer de Suède, qui est 
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entièrement fabriqué avec ce minerai. Quant aux 
variétés qui jouissent du magnétisme polaire, on 
les taille quelquefois de manière à pouvoir les en- 
tourer d'une armure de fer calculée, et qui leur 
permet de supporter, avec le temps* des poids assez 
considérables. Ce sujet me conduirait naturelle- 
ment a parler du magnétisme des minéraux , ou du 
moins à exposer les principaux faits qui s'y ratta- 
chent, si je ne l'avais pas déjà fait dans les notions 
préliminaires (page 16); quant à la théorie com- 
plète de ce fluide, elle se trouve dans tous les ou- 
vrages de physique nouvellement publiés; et tout 
fait présumer que les grandes découvertes d'Œrs- 
teit et d'Ampère vont en étendre infiniment les 
conséquences. 

TROISIÈME ESPÈCE. 

FEU OLIG1STE (ebcnglanz de AVcrner). 

Signalement. 

Surface brillante , analogue à celle de l'acier jx*- 
lij 71 agissant que sur les aiguilles faiblement ai- 
mantées. 

Forme primitive, un rhomboïde un peu aigu. 

Molécule intégrante, idem. 

Cassure, terne et raboteuse dans les cristaux de 
l'iled'Ëlbe et de Fl amont; éclatante et vitreuse dans 
ceux des volcans. 

Poussière noirâtre, dans laquelle on distingue 
toujours une nuance de rouge. 

Pesanteur spécifique, T),oi à 5,22. 
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Rayant le verre. 

Colorant le verre de borax en vert sale. 

N'agissant que sur les aiguilles très-faibles, ou 
par la méthode du double magnétisme. 

Ce minerai, dont nous n'avons point d'analyse, 
est excessivement riche en métal; il le dispute en 
cela au fer oxidulé. 

V ariètês de formes el de Ussus* 

Fer oligiste primitif. Un rhomboïde un peu aigu. 

Binaire* Un rhomboïde plus aigu encore, 

Trapézien. Un dodécaèdre à plans triangulaires, 
dont les deux sommets sont tronqués et remplacés 
par des faces hexagonales, 

Haûy a décrit 17 variétés de formes cristallines 
de cette espèce de fer; leurs faces sont en général 
très-nettes, mais quelques-unes d entre elles pren- 
nent un accroissement si extraordinaire aux dépens 
de celles qui leur sont contiguës, qu'il en résulte 
des solides très-difficiles à reconnaître et ù mettre 
en position, et il ne fallait rien moins que la haute 
sagacité de ce savant cristallographe pour déchif- 
frer toutes ces énigmes* Les plus beaux cristaux 
viennent de Tile d'Elbe et de StrombolL 

Lenticulaire* Cristaux imparfaits changés en so- 
lides plats et arrondis; de l'île d'Elbe. 

Laminaire. De Suède et de INorwège. 

Lamelliforme. En petites paillettes brillantes po- 
lies, d'un gris d'acier, d'un rouge vif et quelquefois 
chatoyant. 

Granulaire. 

Ecailleux. Il suffît de passer le doigt à sa surface 
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pour en enlever de petites écailles qui tiennent for- 
tement a la peau. 

Luisant. 11 accompagne souvent la variété pré- 
cédente, dont il semblerait n'être qu'une simple 
variété, et il se montre ù la fois en petites masses 
granulaires, compactes et pulvérulentes. 

Concrétionné (vulgairement ferret ou hématite 
rouge). Dans l'état naturel, cette variété est terne 
et d'un rouge sombre; mais si Ton vient à lui don- 
ner le poli , cette teinte se change en un gris métal- 
lique très-foncé. 

Terreux. Ci-devant feroxidé rouge grossier; mal- 
gré la couleur rouge et l'aspect terreux de ceite va- 
riété, le poli lui fait encore acquérir l'aspect mé- 
tallique; c'est en partie lui qui sert d'enveloppe aux 
cristaux de l'iled'Elbe,etc'cstà cette variété qu'IIaùy 
rapportait la sanguine ou crayon rouge, sous le 
nom de fer oligiste argilifère. 

Bacillaire-conjoint. En masses composées de pe- 
tits prismes contournés, allongés et pressés les uns 
à coté des autres; de Duttweiler près Sarrebruck, 
dans un terrain qui recèle une couche de houille 
embrasée. 

Pseudomorphique. Fer oligiste terreux, ayant 
remplacé des cristaux calcaires, entre autres la va- 
riété métastalique; de Dusseldorf en Westplialie. 

Fer oligiste spéculaire. En cristaux aplatis ou en 
lames, si parfaitement polies, qu'elles répètent les 
objets à la manière d'un miroir. 

Irisé. La surface des cristaux de l'île d'Elbe et de 
Frarnont, présente souvent les plus vives couleurs 
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de l'iris; et les brillans reflets qui partent d'an fond 

bronzé, ont un éclat qui leur est particulier. 

Giseniens* localilcs, usages» 

Il y a de l'analogie entre le gisement du fer oli- 
giste et celui du fer oxiduié: il se présente comme 
lui en masses considérables e1 isolées aux monts 
Rio et Calamita de l'île d'Elbe; il forme ailleurs 
des filons et des couches dans les roches primitives, 
et il s'associe à une suite de substances qui appar- 
tiennent à ces mêmes roches. Enfin, les terrains 
volcaniques qui nous ont présenté le fer oxiduié ti- 
taniferc avec une sorte de profusion, nous offrent 
aussi le fer oligiste, mais, il est vrai, dans des cir- 
constances tout-à-fait différentes et dans une pro- 
portion incomparablement moindre. 

Le fer oligiste de l'île d'Elbe, si remarquable par 
le brillant éclat de ses cristaux, celui de Framont 
dans les Vosges, qui ne lui cède que parle volume 
et non par la richesse des couleurs qui pétillent <\ 
sa surface, sont accompagnés ou plutôt renfermés 
dans les variétés terreuses et compactes de la même 
espèce, qui ont été déjà décrites : le quarz hyalin 
s'associe au premier, et la baryte sulfatée à celui 
des Vosges. Quant au fer spéculaire des montagnes 
primitives, il se trouve en cristaux laminaires im- 
plantés sur les roches granitoïdes des Alpes, et se 
présente dans leurs fissures accompagné de quai/, 
et de baryte, comme à Pormenas, près Servoz, en 
SâTOÎe, disséminé à la surface des beaux cristaux 
de feldspath adulaire du Saint-Gothard , et groupés 
parmi les analases, les craitonites, les feldspaths et 
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les amiantboïdes de Saint-Christophe en Oisan. 
Dans d'autres localités, on le voit accompagné de 
1er sulfuré, de cuivre pvriteux. de cuivre earbona- 
té, de plomb sulfuré, etc. Enfin „ le fer oligistc spé- 
culaire volcanique, qui paraît avoir été formé p;;i 
sublimation , se rencontre dans les Tissures qui avoi- 
sinent les cratères ou les solfatares , comme u 
Stromboli et à la Guadeloupe, ou bien en paillet- 
tes ou en grains disséminés à la surface de certai- 
nes laves qui font partie des terrains volcaniques 
éteints, telles que la roebe poreuse de Volvic en 
Auvergne, c elle du cap de Gâte en Espagne, etc. 
L'art a quelquefois imité la nature par rapport à la 
sublimation du fer; Eaujas et Delarbre firent con- 
naître dans le temps du fer sublimé dans les fissu- 
res d'un pot de verrerie qui avait été composé avec 
un mélange d'argiles ferrugineuses. 

Le fer oligiste, dont il nous manqué une bonne 
analyse, et qui n'est véritablement caractérisé com- 
me espèce que par sa forme cristalline particulière 
et ses caractères pbysiques, est un des meilleurs 
minerais de fer connus; aussi, en raison de sa ri- 
ebesse en métal , est-il susceptible de se laisser trai- 
ter par la méthode catalane, et de produire d'ex- 
cellent 1er. La variété argiliforme servait autrefois 
aux dessinateurs, et celle qui porte [dus particuliè- 
rement le nom d'bématite, sert à brunir les mé- 
taux travaillés et déjà polis. 
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QUATRIÈME ESPÈCE, 

FEU ARSENICAL (geraeîner arsenikkîes de Werner, autre- 
fois pyrite arsenicale ou uiisspîckel). 

Signalement. 

Dégageant par le choc et la chaleur une forte 
odeur arsenicale ; se réduisant au chalumeau en un 
grain métallique cassants et attirable a l aimant. 

Forme primitive, un prisme droit rhomboulal. 

Molécule intégrante, idem* 

Cassure finement granulaire et peu brillante. 

Pesanteur spécifique, 6,5s, 

Etincelant sous le choc de l'acier avec odeur d'ail; 
d'un blanc tirant sur celui de 1 etain. 

Présenté à la .simple flamme d'une bougie, il dé- 
jrage une fumée épaisse accompagnée d'une forte 
odeur d'ail* 

Analyse du ftr arsenical de Freiberg, par 
Chevreut* 

Fer, 54,958 j 
Arsenic 45,4' & J 98,488. 
Soufre» 20,102 I 

Du même, par Lampadius. 

For, ^ 58,9 ) ioi ^ 
Arsenic, 4 9 » 1 ) 9 

L'absence totale du soufre dans cette dernière 
analyse, est un fait d'autant plus extraordinaire, 
que son auteur est au nombre des savans métallur- 
gistes qui s'en laissent rarement imposer. 
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L'on peut véritablement confondre, au premier 
coup d'œil, le fer arsenical avec le cobalt arsenical ; 
tous deux d'ailleurs produisent l'odeur arsenicale 
par le choc et par le feu, tous deux présentent la 
couleur grisâtre de rétain; mais ce qui les distin- 
guera, c'est que le cobalt arsenical, essayé au cha- 
lumeau avec le verre de borax, le colore en beau 
bleu , ce que ne fait point le fer arsenical ; et enfin , 
que le cobalt pulvérisé et jeté dans l'acide nitrique 
chauffé, le colore en rouge de lilas. J'ajouterai que 
les cristaux de cobalt, dérivant d'un noyau cubi- 
que, se présentent toujours sous des formes qui 
conservent encore les traces de l'égalité de ses di- 
mensions, tandis que ceux du fer arsenical, déri- 
vant d'un prisme, contractent ordinairement la for- 
me étroite et allongée, qui est propre aux cristaux 
prismatiques. Cette différence persiste même dans 
les formes indéterminables, car le cobalt se présente 
plutôt en grains qu'en aiguilles, tandis que le fer 
arsenical, au* contraire, s'offre plutotsous cette der- 
nière figure que sous la première. 

V arides de formes, de tissus et de couleurs. 

Fer arsenical primitif. Un prisme droit rhom- 
boïdal. 

Unitaire. Un prisme rhomboidal , surmonté de 
2 pyramides dièdres, reposant surs arêtes. 

Ditélraïdre. Le même prisme , avec des sommet* 
à 4 faces surbaissées. 

Bacillaire. En longues aiguilles cannelées. 

Aciculaire. 

Massif. 
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Ces différentes variétés sont d'un gris blanchâtre, 
voisin de la couleur de 1'étain; mais il arrive sou- 
vent que leur surface prend une nuance de jaune 
ou qu'elle s'irise dans certaine partie, a peu près 
comme cela arrive à la surface du plomb fondu. 

APPENDICE. 

Fer arsenical argentifère (weisserz de Wcrncr). 
11 contient de \ à 10 pour 100 d'argent ; ressemble 
beaucoup au fer arsenical ordinaire, mais jouit d'u- 
ne couleur plus sombre et d'une grande facilité à 
jaunir par le contact de l'air. On l'exploite comme 
minerai d'argent à Braunsdorf en Saxe, où il se 
présente en grains engagés dans un quarz et asso- 
cie ù l'antimoine capillaire. 

Gisemens, localités, usages. 

Le fer arsenical appartient exclusivement aux 
terrains anciens; il accompagne même 1 etain et le 
schéelin, 11 forme , dit-on , des unisses assez consi- 
dérables pour qu'on ait pu le mettre au rang des 
roches proprement dites, et serait alors subordon- 
né, suivant M. Tondi, au mica schistoïde. 11 entre 
comme partie accidentelle dans la composition de 
certains granités du Massachusct, dans les roches 
talqucuses de l'Angleterre, etc.; mais son gisement 
le plus ordinaire sont les filons métalliques dans les- 
quels on le trouve cristallisé, et associé à tous les 
minerais qui partagent avec lui cette manière d Vi- 
tre. C'est ainsi qu'on le rencontre dans les mines 
d'argent de Freyberg en Saxe; dans celles dehin 
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de Bohême, dans Jes mines de cuivre d'Angleterre , 
etc. Je l'ai découvert à Flaviac, département de 
rArdèclic, dans un filon de fer sulfuré décomposé. 
Le fer arsenical s'exploite de concert avec les au- 
tres minerais qu'il accompagne, et c'est en partie 
lui qui fournit l'arsenic blanc du commerce, dont 
on le retire par sublimation. 



CINQUIÈME ESPÈCE- 

FER SULFURE (eîseûkics de AVerner, autrefois pyrite mar- 
tiale, vulgairement ma réussite ou marquïsette). 

Signalement. 

Couleur et brillant du bronze poli; perdant cet 
éclat à la simple flamme dune bougie; exhalant 
une odeur de soufre , et devenant brun et attirable 
à [aimant. 

Forme primitive, le cube. 

Cassure, ordinairement raboteuse et peu écla- 
tante, mais quelquefois conchoïde et brillante* 

Pesanteur spécifique, 4,10 à 4,75. 

Donnant presque toujours des étincelles sous le 
choc du briquet, et répandant alors une odeur sul- 
fureuse très-sensible- 

Sa poussière, d'un vert sombre, jetée sur les 
charbons ardens dans l'obscurité, s y couvre d'une 
lueur blanche due à la combustion du soufre. 
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Analyse du fer sulfuré dodécaèdre? par 
HattoheU. 

Soufre, 5 2 , 1 5 > 

Fer, 47,85 ï 100 ' 00. 

Du fer su î fur 'ê radié, par ic même. 

Son fri', 53,6 ) 

r te t } 100,0. 

1er, /,6,4j 

Le fer sulfuré a souvent été pris pour de l'or par 
les bonnes gens de la campagne; il ne peut cepen- 
dant point se confondre avec ce métal précieux, 
puisque For natif est ductile et que le fer sulfuré est 
dur et cassant; mais il le peut réellement avec le 
cuivre pyriteux, et cela d'autant plus facilement, 
que l'un et l'autre se mélangent ensemble, et qu'il 
n'est point rare de trouver du cuivre pyriteux sur- 
chargé de fer sulfuré. 11 n'y a qu'un moyen décisif 
de lever le cloute, c'est de pulvériser un fragment 
du minerai douteux, de griller cette poussière sur 
une pelle rouge jusqu'à ce quelle n'exhale plus d'o- 
deur sulfureuse, et de la jeter toute chaude dans 
de l'acide nitrique étendu d'eau ; au bout de quel- 
ques instans la liqueur prendra une couleur bleuâ- 
tre si le minerai contient du cuivre, et à plus forte 
raison si c'est du cuivre pyriteux pur* 

Variétés de formes et de tissus. 

Fer sulfuré primitif. En cubes ou en paiallélipi- 
pèdes rectangles doubles 9 dimensions variant entre 
elles ; souvent ces cristaux cubiques sont isolés et 
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d'un volume très-sensible; d'autres fois ils sont grou- 
pés, disséminés et microscopiques. 

Le fer sulfuré cubique est la variété la plus com- 
mune. Parmi les cubes isolés, on remarque quel- 
quefois que leurs faces sont couvertes de stries dis- 
posées dans trois sens perpendiculaires l'un à l'au- 
tre ; c'est le fer sulfuré triglyphe d'Haûy, qui avait 
découvert que ces stries étaient le premier pas de la 
cristallisation vers le dodécaèdre pentagonal. 

Octaèdre. Ordinaire ou cunéiforme. 

Trapézoïdal. Vingt-quatre facettes trapézoïdales. 

Dodécaèdre. Douze faces pentagones symétriques 
égales et semblables, ou allongé dans le sens de 2 
de ces faces. 

Cubo-octacdre. Passage du cube à l'octaèdre, où 
l'on remarque les différons points de cette transfi- 
guration. 

Cubo-dodécavdre . Passage du cube au dodécaè- 
dre à plans pentagones. 

Icosaedre. Solide composé de 8 faces triangulni- 
res équilatérales et de 12 autres faces isocèles, en 
tout 20 faces triangulaires. Cette variété n'est point 
rare. . 

Haîiy décrit 21 variétés de formes cristallines de 
for sulfuré, parmi lesquelles on trouve le solide le 
plus compliqué que nous ait encore offert la cristal- 
lographie; c'est la variété nommée parallélique % 
donPla surface est couverte de i3/j facettes. Elle 
provient du district de Petorka au Pérou. 

Dendroïde. Formant des herborisations rami- 
1m es d'un jaune assez brillant entre les feuillets, 
d'un schiste ardoisé noir. 
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Cjrlindroïde. En pclits cylindres dont lu surface 
est hérissée de rudîmens de cristaux* et dont l'in- 
térieur est radié. Variété très-commune. 

A dentaire radie. Assez rare. 

Glohuliforme* En petits sphéroïdes , dont la sur- 
face présente une multitude de facettes carrées po- 
sées à plat; se trouve souvent dans les argiles. 

Vseudomorphique. Ayant remplacé en tout ou en 
partir 1 la matière de différons corps organisés, tels 
qu'ammonites, oursins, bois, etc. 

APPENDICE. 

Fer sulfuré épigène (vulgairement fer hépati- 
que). Cette variété n'est autre chose que le fer sul- 
furé ordinaire, dont le soufre s est dégagé sans al- 
térer la forme cristalline, et dont le 1er s'est con- 
verti sur place en oxide brun ou noirâtre; il est sen- 
siblement plus tendre et plus léger que le fer sul- 
furé qui lui a donné naissance. L'un des beaux 
exemples de cette épigénie se trouve dans le fer sul- 
furé aurifère de la mine de Berezoiï en Sibérie. 
•Fer sulfuré aurifère. C'est la variété précédente 
ou le fer sulfuré ordinaire, qui contient une .assez 
grande quantité d'or pour être exploité. On ne sait 
point encore si ce métal est combiné ou simple- 
ment mélangé dans les pyrites, et Ton ne connait 
encore aucun caractère extérieur qui décèle a IJail 
l'existence de ce métal. Le fer sulfuré aurîfèr^'ex- 
ploite a lîerezoff en Sibérie, dans la même mine 
qui renferme le plomb ehromaté; dans les environs 
du Mont-Rose près Macugnana , et sur plusieurs 
autres points des Alpes. 
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Gisemens, localités^ usages. 

Le fer sulfuré appartient à tous les terrains, à 
toutes les formations, et s'associe à tous les miné- 
raux; le silex molaire est peut-être la seule roche 
où on ne l'ait point encore trouvé. Ce peu de mots 
suflit pour caractériser le gisement presque univer- 
sel de cette substance, qui, en raison de son abon- 
dance dans la nature , est un des minéraux les plus 
connus des gens du monde. Ses usages sont bornés, 
parce que nous réservons ceux qui résultent de sa 
décomposition pour l'un des articles suivans, qui 
est réservé au fer sulfuré blanc, que Ton a cru de- 
voir séparer du fer sulfuré ordinaire. 

Le fer sulfuré qui nous occupe faisait autrefois 
partie des amulettes, parce que Ion pensait que 
celui qui se trouvait errant à la surface de la terre 
avait été lancé par le tonnerre; de là le nom de 
pierre de foudre qu'on lui avait donné. On en a 
trouvé des plaques polies dans les tombeaux des 
Incas ou princes péruviens, et Ton pensa quelles 
pouvaient avoir servi de miroirs; de la encore le 
nom de miroirs des Incas que portaient ces pyrites. 
Eu fin 5 la marcassite des bijoutiers et la marquisette 
des mineurs sont encore les noms vulgaires du fer 
sulfuré. 
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SIXIÈME ESPÈCE. 

FER SULFURÉ MAGNÉTIQUE (maçnelkics de Werner, ci- 
devant pyrite magnétique). 

Signalement. 

Sntuhle dans V acide sutfttrique étendit d'eau, 
avec odeur d'œufs pouris; magnétisme tn f s-sen$i~ 
h le et quelquefois polaire. 

Forme primitive, uu prisme rhomboïdal?? 

Pesanteur spécifique, 4,5. 

Couleur jaune de bronze avec une teinte de rouge 
brun. 

Dur et cassant. 

Analyse du fer sulfuré magnétique du Car- 
nouaiUeSt par UaitcheiL 

Fer, 65,5o i 
Soufre, 36,5o S 1 ' °" 

J r ariêtês de tissus* 

Fer sulfuré magnétique laminaire. En Limes très- 
éclatantes; de Bodcmnais en Bavière. 
Lamellaire* 

Massif Variété la plus ordinaire Elleest dissémi- 
née dans différentes roches, 

Gisemens et localités * 

Jusqu'ici le fer sulfuré magnétique ne s'est ren- 
contré que disséminé dans certaines roches primi- 
tives, et il dill'ère en cela très-essentiellement du 
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fer sulfuré commun, qui se trouve dans tous les 
terrains sans exception. 

On cite la pyrite magnétique dans les roches des 
environs de Nantes, où M. Dubuisson la décou- 
verte l'un des premiers; près Falaise, dans le gra- 
nité de Sainte-Honorine, où il est associé à la py- 
rite commune et à la tourmaline ; à Bodemnais en 
Bavière, dans le feldspath et le talc chlorite; en lin, 
a New-York avec la chaux phosphatée, la chlorite 
h l'amphibole aciculaire. 

SEPTIÈME ESPÈCE. 
FER SULFURÉ BLANC (i). 

Blanc d'étain plus ou moins jaunâtre; odeur de 
soufre quand on [expose à la flamme J une bougie^ 
et devenant attirable. 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal droit. 

Molécule intégrante, idem. 

Pesanteur spécifique, 4»7&« 

Poussière noire vcrdàtre. 

Etincelant sous le choc du briquet. 

Les masses brisées, exposées à l'air, se couvrent 



(i) Il en est ici (lu fer sulfuré blanc, comme de la chaux 
carbonatCc arraçonite, pour lesquels l'analyse et là cristallogra- 
phie sont en opposition , et c'est en attendant que Ton ait pu 
décider ces questions , que l'on a adopté provisoirement le? 
dénominations vagues qui sont en harmonie avec l'état de 1* 
question. 
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bientôt de 1er su 1 ta té en efïlorescences, et cela est 

surtout très-sensible sur les variétés radiées. 

Analyse par Berzelius. 

Fer, 45,07 \ 

Soufre, 55,55 f 
Manganèse, 0,70 l 99*9 ' 
Silice» o»8o / 

On ne peut confondre le fer sulfuré blanc qu'a- 
vec le fer arsenical; mais ce dernier se décèle par 
l'odeur d ail qu'il exhale quand on vient à le chauf- 
fer ou à 3e frapper, tandis que le fer sulfuré blanc 
ne répand, dans l'un et l'autre cas, qu'une odeur 
de soufre, 

Variétés de formes et de tissus. 

l-cr sulfuré blanc primitif. Un prisme rhonir- 
boïdal. 

Quaternaire. Le noyau recouvert par 2 faces cul- 
mina 11 tes très-surbaissées. 

QuadriheocagonaL Le noyau dont f\ angles solides 
sont accompagnés de chacun une facette triangu- 
laire , etc. 

Dentelé (vulgairement pyrite en crête de coq). 
Offrant des masses arrondies, dentelées sur leurs 
bords, et comme hérissées par des angles aigus ap- 
partenant à autant de prismes rhomboïdaux primi- 
tifs. Variété très- commune. 

Aciculairc. Assez rare. 

GlobuUforme radié. En masses sphéroïdales hé- 
rissées par des portions anguleuses de cristaux, et 
composées à l'intérieur par une réunion d'aiguilles 
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divergentes, qui sont le prolongement des mêmes 
cristaux qui l'ont saillie a la surlace. 

Concrctioiinc mamelonné. Masses arrondies et 
mamelonnées a l'extérieur, mais dont le centre est 
ra die. 

Dissémùic. En grains imperceptibles, disséminés 
dans plusieurs roches, différentes de texture et d'o- 
rigine , et se décomposant avec la plus grande fa- 
rilité. 

Gisement, localités* usages. 

Le fei sulfuré blanc se trouve très-communément 
dans les terrains de nouvelle formation, et parti- 
culièrement dans les houilles, les schistes et les grès 
qui les accompagnent) dons les argiles, les craies et 
les marnes, enfin dans les lignites et les tourbières; 
mais plusieurs observations tendent a prouver aussi 
qu'il n'est point étranger aux roches primordiales, 
car M. Dubuisson, entre autres, Ta signalé dans les 
granités des environs de Nantes, comme faisant 
partie constituante accidentelle de cette roche, et 
que d'autres minéralogistes l'ont trouvé aussi asso- 
cié dans les liions avec d'autres minerais. 

En effet, la Picardie, la Normandie et les cotes 
d'Angleterre qui font face à ces provinces, sont 
très-riches en p\iites disséminées dans les lignites. 
les marnes, les argiles, ou dispersées sur les plages. 
Je dis riches, parce que ce minerai fait la base de 
plusieurs fabrications du plus grand intérêt, ainsi 
que nous le verrons bientôt. 

Le fer sulfuré blanc s'est trouvé dans les filons 
rie la Saxe, de la Bohême et du Cornouailles ; mais 
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ce ne sont ici que de simples associations acci- 
dentelles s tandis qu'il paraît essentiellement uni 
aux terrains modernes que nous venons de citer. 

La décomposition des pyrites en général est or- 
dinairement accompagnée d'un dégagement de cha- 
leur capable d'embraser les matières combustibles 
avec lesquelles on les met en contact , ou celles 
dans lesquelles on les trouve disséminées ; c'est 
ainsi qu'en aidant cette tendance à la décomposi- 
tion , on parvient à échauffer et même a embraser 
les schistes alumineux, les lignites, les tourbes et 
les houilles pyriteuses; que cette combustion spon- 
tanée donne naissance à des sulfates de fer, d'a- 
lumine ou de magnésie , dont l'utilité est bien 
connue, et que le résidu terreux qui provient de 
la fabrication de ces sels se livre a l'agriculture 
sous le nom de cendres végétatives (i Cette in- 
flammation naturelle, dont on a su tirer un si bon 
parti , est quelquefois funeste aux exploitations 
qui renferment de la houille pyriteuse; car il n'ar- 
rive que trop souvent que le feu se déclare dans 
les travaux souterrains par suite de la décompo- 
sition du fer sulfuré qui est disséminé dans le 
combustible* Non-seulement nous connaissons plu- 
sieurs couches de houille qui brûlent sous terre et 
qui paraissent s être allumées spontanément, mais 
tout porte à croire qu'il existe beaucoup d'autres 
dépôts pyriteux également en feu dans le sein de la 
terre s et que les eaux chaudes qui sourdent au jour 



(i) Ployez la Minéralogie appliquée aux arts. 
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doivent leur chaleur et une partie de leurs proprié- 
tés médicamenteuses à l'existence de ces feux sou- 
terrains, qu'il ne faut point confondre avec les vol- 
cans. 

Il faut ajouter à tous les services rendus aux arts 
et à l'humanité, qu'il est très-probable encore que 
la plupart des amas de fer oxidé terreux qui sont 
exploités pour être convertis en fer métallique , 
sont dus à la décomposition de ces mêmes pyrites, 
et qu'en les soumettant à la distillation, on par- 
vient à en extraire le soufre qu'elles contiennent , 
ou l'acide sulfurique qu'elles sent susceptibles de 
produire à l'aide de dilïérens procédés plus ou moins 
ingénieux. 



HUITIÈME ESPÈCE. 

FER CARBURÉ ou GRARIUT (graphit de Werner, vulgai- 
rement mine de plomb, crayon de plombagine, ou plomb 
de mer). 

Signalement. 

Traçant sur le papier et sur la porcelaine des 
traits gris et plombés. 

Forme primitive, le prisme hexaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, 2,08 à 2,24. 

Facile à tailler avec un canif. é 

Isolé et frotté, il acquiert l'électricité résineuse. 

Surface grasse et onctueuse, qui tache les doigts 
d'un enduit gris plombeux. 

Brûlant et se volatilisant au chalumeau par un 
feu soutenu. 

Aspect, couleur et brillant plombeux. 



43o NOUVEAUX ÈLÉMENS 

Analyses par Berthoilet, Monge et Fander- 
monde. 

Carbone, oo,q ) 

Fer. Vj 100 '°('). 

( >n ne peut confondre ce minéral qu'avec le mo- 
lybdène sulfuré, qui a véritablement avec lui une 
pnndc analogie extérieure ; tuais il suffira de frot- 
ter ce dernier sur de la porcelaine blanche pour 
remarquer que la trace qu'il laissera sera verdatre, 
tandis qu'elle serait décidément grise si cVnt été 
de la plombagine» 

Variétés de [ormes et de tissus, 

Fer carburé primitif. En prismes hexaèdres courts 
et lamelliformes* Du Groenland et des Etats-Unis. 
Lamelliforme. De jNorwcge." 
Sublaminaire. De Calabre. 

Lamellaire, 

Granulaire. Du Cumberland en Angleterre. 
Massif. Idem* 
Scliistoïde. De Passa u. 

Gisent rit s. localités, usants. 

Tout porte a croire que le fer carburé appartient 
exclusivement aux terrains primitifs. On le trouve 



(1) C'est pour ne rien changer h la méthode d'Haûy que 
itiHls continuons à placer ce minérn! parmi les minerais de 
1er; nous le trouverions infiniment mieux pincé parmi le* 
combustibles à éôtâ des anthracites 
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entre les couches d'un schiste ancien, traverse par 
des veines de quarz, a Borowdale, dans le Cum- 
berland en Angleterre, dans le granité de krageroc 
en Norwège, dans la chaux carbonatée lamellaire 
de New-York; ils associe au feroxidé, comme à Phi- 
ladelphie et au Pic du Midi dans les Pyrénées; il 
prend un tissu schisteux et feuilleté, comme au nan 
du Grepon, près Charnouny en Savoie, et aux en- 
virons de Passau en Bavière, etc. 

Le principal usage du graphite est de servir à la 
fabrication des crayons dits de mine de plomb. 
Les plus estimés viennent d'Angleterre ; mais, grâce 
à l'industrieux Conté, qui a su remplacer cette subs- 
tance assez rare dans la nature, la France possède 
aujourd'hui des crayons tout aussi bons que ceux 
du Cumberland , avec cet avantage de plus que l'on 
peut en varier la dureté. 

Vient ensuite l'emploi du graphite grossier pour 
la confection des creusets destinés aux fondeurs- 
mouleurs, dont il existe une grande manufacture 
àHobernzcl, près Passau en Bavière, puis l'usage 
que l'on en fait pour préserver les objets de fonte 
de la rouille; pour adoucir le frottement des engre- 
nages ; pour vernir le plomb de chasse, etc. 
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NEUVIEME ESPECE. 

FER CÀLCAKÉO-SILICEUX (li evr it de Werner, eideyaiU 
yen i te). 

Signalement. 

Dissolable dans les acides ; magnétique apri's 
avoir été chauffé à la flamme d'une bougie* 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

Pesanteur spécifique, 3,82 à 4>û6. 

Rayant fortement le verre , donnant quelques 
étincelles sous le choc du briquet 

Cguleur généralement d'un noir foncé tirant sur 
le brun* 

Cassure inégale avec un aspect légèrement gras. 
Analyse par 

DK5COTILS. YAVQtlBLlXi 

Silice, 28,0 29 

Cliaux, iy t o is 

Oxide de fer, 55,0 £ r 

Oxide de inangaucse, ~),o\ ' 

Àhnniiie, o,6 Q 

Perte, 1,4 2 

100,0. 100. 

La quantité de fer contenue dans ce minéral a 
déterminé Haùy à le retirer d'avec les pierres, où 
il a figuré sous les noms djenite et de lievrite, pour 
le placer au rang des espèces du genre fer. 
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V ariétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Fer calcaréo- siliceux primitif. Cristaux octaè- 
dres ordinaires ou cunéiformes. 

Quadrioctonal. Un prisme à 4 P a »s avec 2 pyra- 
mides à 4 faces surbaissées. Les cristaux de cette 
variété atteignent jusqu'à un pouce de diamètre et 
5 pouces de hauteur. L'un des plus beaux groupes 
connus est au musée de Genève. 

Bacillaire. En longues aiguilles cannelées dans 
le sens de leur longueur. 

Aciculaire. En aiguilles fines, pointues et diver- 
gentes. 

Sublaminaire. 

Sublamellaire. 

Compacte. 

Gisemens et localités. 

Le fercalcaréo-siliceux, ci devant nommé yénite 
ou lievrite, existait depuis long-temps dans les col- 
lections; mais ce ne fut qu'en 1806 que ce minéral 
fut distingué d'avec les substances auxquelles on 
lavait associé mal à propos. M. Lclièvre, dans un 
voyage qu'il lit à l 'île d'Elbe, eut occasion de l'étu- 
dier sur place dans deux gîtes dilïérens, et bientôt 
il fit connaître ce minéral dans un mémoire qu'il 
lui consacra. 

Le fer calcaréo-siliccux se trouve à Rio-la-Marinc 
et au cap Calamita , dans l'île d'Elbe. A Rio, il fait 
partie d'une masse très-épaisse, superposée a une 
chaux carbonatéc primordiale et talqueuse, qui a 
les plus grands rapports avec les marbres eipolins; 

u8 
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il y est associé a une substance: verdàtre qui se pré- 
sente sous lu forme de prismes octogones ù buses 
obliques, et que M. Cordier considère comme étant 
une variété de pyroxène. Enfin, au cap Calamitn, 
1 yénite se présente encore accompagnée de cette 
même substance vert sombre, et associée de plus 
à du fer oxidulé, à des grenats et à du quart hyalin. 



DIXIÈME ESPÈCE. 

FER OXIDULÉ T1TANÉ (i) (crichtonile de Bon r non). 

Forme primitive, un rhomboïde très-aigu. 
Couleur noire du fer. 
Cassure conchoïde éclatante. 
Rayant la chaux fluatée seulement. 
Ini'usiblc. 

Faiblement magnétique par la méthode du dou- 
ble magnétisme. Ce dernier caractère sullit pour Je 
distinguer du fer oxidulé titanifère, qui est très- 
magnétique parla méthode simple. 

Fariêtés de formes. 

Fer oxidulé titane primitif. Eu petits cristaux 
noirs rhomboïdaux très-allongés. 



(1) Il ne faut point confondre le fer oxidulé titane avec le 
fer oxidulé titanifère, dont nous avons déjà parle," le premier 
est le résultat d'une combinaison produite par affinité, tancli.-i 
que Fcx pression titanifère n'exprime dans l'esprit de la no- 
menclature qu'une réunion de rencontre, et cela parait Cire le 
cas du fer oxidulé ti lanifère volcanique. 
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Basé. Le même rhomboïde excessivement aigu, 
termine pa r 2 plans perpendiculaires à Taxe. 

Lamelliforme. 11 est assez difficile de le distin- 
guer sous cette l'orme d'avec le fer oligistc, qui se 
trouve précisément sur la même roche et dans la 
même localité. 

(iisemens cl localités. 

Cette nouvelle espèce, dont on doit la première 
description à M. de Bouruon, qui la fait connaître 
sous le nom de craïtonitc, dans le catalogue du ca- 
binet particulier du roi, se trouve à Saint-Chris- 
tophe eu Oisan, département de l'Isère, précisé- 
ment sur la même roche teldspathique qui sert de 
gangue au titane anatase. 

ONZIÈME ESPÈCE 

FER OXIDK (hydraté)? 

Signalement. 

Attirant F aiguille aimantée après avoir été chauf- 
fé à la flamme d Une simple bougie ; poussin v d un 
jaune plus ou moins bien prononcé , quelle que soit 
la couleur de la masse. 

Forme primitive, le cube. 

Pesanteur spécifique, 5,3 environ. 

Acquérant souvent le brillant métallique par l'ac- 
tion de la limé. 

Fusible au chalumeau avec addition de borax en 
un verre jaunâtre. 

Quelques variétés attirent naturellement l'aiguille 
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aimantée ; toutes deviennent magnétiques après 
avoir été chauffées, et il en est meure qui présen- 
tent le magnétisme polaire, 

Analyse du fer oxidè hématite des Pyrénées , 
par d'Aubuissan. 

Oxide de fer, yo, \ 

Eau, j 5 f 1 , 

Oxide de manganèse, â } 99 \ l r 
Silice, o\ 

V ariélés de forme $1 de tissus et d'aspect. 
Fer oxidé primitif * En petits cristaux cubiques 

groupés, qui ne paraissent point provenir d'un fer 

sulfuré épigène. 

Octaèdre Du Brésil, 

Dodécaèdre, En cristaux implantés dans le fer 
oxidé argileux; de l'île Volkostroff en Russie. 

Triforme. Cristaux qui résultent de la combinai- 
son du cube , de l'octaèdre et du dodécaèdre rhom- 
boïdal. De l'île Volkostroff. 

Apicîforme. En petites houppes chatoyantes, en- 
gagées dans l'intérieur de cristaux de quarx hya- 
lin améthiste , que Ton taille comme objet de cu- 
riosité, et qui sont connus en Russie sous le nom 
de flèches d'amour. De File Volkostroff. 

Hématite (vulgairement hématite brune). Il ne 
faut point le confondre avec notre fer oxidulé hé- 

(1) La combinaison de l'eau avec l'oxide de fer n'était 
point encore tout-à-fait admise par Haiïy; il pensait que ce li- 
quide pourrait bien n'être que mélnngé, en raison de la gran- 
de avidité de L'oxide de fer pour Peau, et c'est ce qnt Fcngn- 
gea a placer un point de doute après le mot hydraté. 
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matite, dont la poussière est rouge. L'hématite bru- 
ne se présente en masses mamelonnées, dont l'inté- 
rieur est fibreux, et dont la surface est veloutée ou 
couverte d'un vernis brillant métalloïde. Ces con- 
crétions offrent à peu près tous les accidens de for- 
mes des concrétions calcédonieuses : c'est ainsi que 
Ton trouve cette hématite en petites stalactites co- 
niques, listulaires, cylindriques, mamelonnées, 
etc., tapissant les parois ou traversant l'intérieur 
du fer oxidé terreux géodique; sa surface est quel- 
quefois couverte des plus beaux reflets de l'iris. 

Géodique (vulgairement pierres d'Aigle ou Œti- 
te). En petites niasses ovoïdes d'un brun jaunâtre 
à l'extérieur, et d'un brun assez foncé vers le centre, 
qui est ordinairement creux ou occupé par un noyau 
mobile qui résonne quand on agite la pierre avant de 
la casser. Cette variété était au nombre des amu- 
lettes, et se trouve encore dans le sac que les ber- 
gers pendent au cou de leur mouton favori. 

Globulijbrme (vulgairement mine de fer en grains). 
En grains arrondis conglomérés ou errans, d'une 
grosseur assez constante dans ch ique localité, mais 
variable d'une mine à une autre, depuis le volume 
d'une tête d épingle jusqu'à celui d'une chevrotine 
ou d'un gros poi*. Ces corps arrondis sont formés 
par des couches concentriques, et réunis par un 
.fer argileux susceptible de se délayer dans l'eau. 

Massif. 

Pulvérulent. 

Cloisonné. Cette variété se compose de petites 
cloisons qui entourent des espaces vides, ce qui fait 
présumer qu'il s'est déposé dans les fentes d'une 
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substance argileuse qui aurait pris un reirait régu- 
lier, et qui se serait détruite par la suite. 

Terreuoc. Masses ternes d'un jaune verddtrc , et 
qui tracent sur le papier, Cette variété, qui avait 
été prise alternativement pour du nickel et du bis- 
muth oxidé. et qui son distingue par le magné- 
tisme qu'on lui commiini(juc;ui moyen du gjHllagé, 
se trouve à Braunsdorf et à Schnéeberg en Saxe. 

Argileux (TUÏgaifemëùf ocre jaune). D'un jaune 
clair assez vif, se délayant dans IVau > et devenant 
rouge de brique par l'action d'un feu modéré. G est 
Toere rouge du commerce. 

PREMIER APPENDICE, 

Fer oxidé noir vitreita\ Poussière jaune comme 
celle des autres variétés ; rayant légèrement le verre. 
Pesanteur spécifique, j,2, et acquérant le magné- 
tisme ordinaire par la seule action de la flamme 
d'une bougie. 11 accompagne souvent le fer oxklé 
brun amorphe. 

Ter oxidé rcsinîte ( eisenpeclierx de >Vcrncr). 
Brun ou brun jaunâtre, avec l'aspect luisant de la 
résine; assez fragile pour s'écraser facilement sous 
la pression de l'ongle. Pesanteur spécifique, 5*5: 
Isolé et frottes il s'éleclrise résineusement ; se fond 
a la simple 11 a m me d'une bougie quand on lé 
chauffe graduellement pour éviter la décrépitation, 
et se divise en grains dans Te an sans s y fondre. 
Des environs de lïcybcrg. 

1 "ne nouvelle analyse, faite par \L Stromeye?. 
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semble indiquer que ce minerai doit prendre la 
place à côté des arseniates. 11 l'a trouvé composé de 

Oxidc de 1er, 33 i o 

Oxîde de manganèse, 00G4 
Acide arséntque, 2606 
Venir sulfurique, 1 no \ 
Eau, s*9*G 

99 1 °- 

Gisement, localités^ usages. 

Le fer oxidé hydraté ne parait point appartenir 
aux terrains anciens. On le trouve communément 
dans les pays calcaires de sédiment, qui contien- 
nent, comme on le sait, une grande variété de 
corps organisés fossiles; il en contient lui-même 
assez souvent. Enfin, il se présente même dans les 
terrains d'alluvion, qui s'augmentent ou se modi- 
fient journellement dans les lacs et les marais, dont 
il exhausse le fond, dont il comble les bassins; 
c'est enfin le seul minerai qui nous soit contempo- 
rain , le seul qui se forme journellement sous nos 
yeux, le seul qui remplace celui que Ton extrait; 
mais bien entendu que je n'entends point parler 
ici du fer oxidé qui compose des couches dans les 
pays calcaires, mais seulement de celui que l'on 
extrait au sein des terrains submergés, qui contient 
les débris des végétaux qui croissent dans ces ma- 
récages, et qui se rapportent enfin aux moraslerz, 
sumpferz^X wiesenerz de l'école wernerienne, c'est- 
à-dire aux fers oxidés des lacs, des marais et des 
prairies. Ce fer oxidé qui se dépose ainsi journel- 
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lemcnt , pa r;i î t devoir son origine à la décomposi- 
tion d'autres minerais ferrugineux, et particulière- 
ment aux différentes variétés des fers sulfurés; c'est 
au moins ce que Ton est à même d'observer dans 
certaines localités , et ce qui permet d étendre cette 
idée à d'autres dépots analogues. 

Les différentes variétés de fer oxidé hydraté, sont 
les minerais de fer le plus généralement exploités 
en France; ce sont eux qui alimentent les forgea 
de la Normandie, de la Bourgogne, celles du Péri- 
gord et du Jura ; et en cela nous sommes beaucoup 
mieux partagés que l'Angleterre, dont les minerais 
de fer sont inférieurs de qualité et de richesse : 
aussi les bons aciers anglais sont-ils fabriqués avec 
les excellens fers de Suède. 

Les mines de fer oxidé de Sibérie sont au nom- 
bre de celles qui s'exploitent sur un terrain qui 
présente tous les caractères d'une forma tipU ré- 
cente; ce sont elles qui semblent uniquement com- 
posées de débris de végétaux métamorphosés en fer« 
C'est parmi ces singuliers minerais que l'on rencon- 
tre des racines, des feuilles et des troncs de bou- 
leau, dont le bois est passé à l'état de minerai, tandis 
que son epiderme, blanche et satinée , a résisté à 
cetle transmutation , et peut encore se détacher en 
linéamens fins et papinicés, comme a l'époque où 
ces arbres vivaient et croissaient dans ces forêts an- 
tiques dont nous fondons aujourd'hui les débris. 
Les mines marécageuses de la Sibérie sont celles 
qui présentent ce fait de la manière la plus évidente. 

Outre cet important usage du fer oxidé jaune, 
les variétés argiliformes, plus connues sous les noms 
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d'ocre ( 1 ) , de terre de Sien ne, de terre d'ombre, etc. , 
sont employées dans la peinture a l'huile ou à fres- 
que, dans la fabrication des papiers de tenture, etc. 
Elles se trouvaient jadis au nombre des médicainens 
employés par les empyriques. 

DEUXIÈME APPENDICE. 

FER OXIDÉ CARBONATE (2) ( spalhcisenstein de Werner, 
ci-devant «baux caibonaléc FeiTO- m a n £ a n é s i 1 è r e % autrefois 
1er spalhique, vulgairement mine (racicr). 

Signalement. 

Toujours magnétique après apoir été grillé; tissu 
Spalhique plus ou moins prononcé. 

Forme primitive, un rhomboïde pareil a celui de 
la chaux carbonatée. 

Pesanteur spécifique, au moins 0,20. 

Rayant la chaux carbonatée spalhique. 

Couleur naturelle, le blond plus ou moins foncé, 
qui passe au brun , au brun rouge et même au noir 
par suite d'une altération assez prompte causée par 
lair. 

Faisant souvent une effervescence lente dans l'a- 
cide nitrique. 



(1) L'ocre rouge est le produit de l'ocre jaune calciné à un 
feu modéré. 

(2) C'est encore pour ne rien changer à la méthode d'H;uï \ . 
et pour la présenter telle que son savant auteur nous la laissa» 
que je range le fer carbonate dans un simple appendice du 
fer oxidé ; ces caractères me paraissent bien assez, tranchés 
pour constituer une espèce, quitte ensuite à accorder la chi- 
mie avec la cristallographie, si cela est jamais possible. 
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Analyse d'un fer spatliique brun de Buyrculli y 
par Ktaproth. 

Oxidc de for, 58, oo 

Acide carbonique, 35,00 
Oxide de manganèse, 4» 2 ^ 
MagQésid 4 0,70 
Chaux, o,5o 
Perte, i,5o 

/ nalyse par liergmann. 

Chaux carbonalée, 38 \ 
Oxide de fer, r><S \ 100. 

Oxide de manganèse, s 4 ) 

Il serait aisé de rassembler une série d'analyses 
ou ces principes varieraient graduellement depuis 
ïéro jusqu'au nia\inuim , et c'était une forte objec- 
tion ('outre D0UX qui reprochaient à la Cristallogra- 
phie de vouloir admettre la même forme primitive 
pour deux substances aussi différentes que le sont 
la chaux carbonalée et le fer carbonaté, sans que 
le solide qui sert de noyau fût du nombre des for- 
mes limites. Le fait est que le procès est encore 
pendant au tribunal des sciences physiques, et que, 
pour concilier les opinions, en attendant une solution 
complète du problème, un a cru devoir admettre 
que le fér carbonate n est qu'une pseudomorphose, 
à l'aide de laquelle ce minerai aurait remplacé lit 
chaux carbonatéc molécule à molécule ; et l'on crie 
à l'appui, les pseudomorphoscs du quarz en stéatite, 
celle du bois fossile, dont la fibre ligneuse a été 
remplacée par de la silice, sans que les traits les 
plus lins et les plus délicats aient été seulement al- 
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télés. On apporte en preuve de ce changement 
graduel certaines niasses qui sont encore calcai- 
res au centre , et dont l'extérieur est déjà passé 
à l'état de 1er carbonaté; enfin, Ton avoue avec 
franchisé que c'est pour l'instant la moins mau- 
vaise explication que l'on puisse donner de ce phé- 
nomène. 

Variétés de (ormes et de tissus. 

Fer oxidé carbonate primitif, lui cristaux rhom- 
boïdaux, ou en masses qui se divisent sous cette 
forme par le choc. Quelques-uns présentent une 
sorte de courbure dans leurs faces; c'est la Variété 
curviligne d'Haiïv. 

Basé. 

Equiaxe et plusieurs autres variétés de formes 
qui sont communes \\ la ehaux carbonatée. 

Lenticulaire, Cristaux imparfaits curvilignes. 

Concrétionné. Mamelonné, dans le basalte des 
environs de Francfort sur le Mein. 

Laminaire. Grandes lames rhomboïdalcs. 

LanwAlaire. En masses composées d'une infinité 
de lamelles Croisées eu tout sens, et qui peuvent 
recevoir le poli. 

Fer oxidé carbonaté épi ^c ne. Dernier terme de 
l'altération successive de ce minerai par le contact 
de l'air, qui finit par le changer tout entier en fer 
oxidé brun. On attribue au manganèse cette sorte 
d'altération. 

Lithoïde. Haiiy n'admet point cette variété dans 
les espèces minéralogiques, a cause de son peu de 
pureté; cependant, comme elle jouit de plusieurs 
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propriétés chimiques qui lui sont communes avec 
les variétés spathiques, comme de devenir magné- 
tiques ;ui feu, etc., nous avons cru devoir au moins 
la citer, Jille se trouve sous la forme de masses 
amorphes, compactes, tenaces, très-pesantes, d'un 
gris qui passe au brun ou au jaune de rouille, sui- 
vant qu'il est plus ou moins pénétre de charbon , 
ou qu'il a subi l'action de Pair. Ce ruinerai passe 
insensiblement à l'état de grès ferrugineux, et se 
confond aussi avec les roches. 

Gisemen$ ? localités^ usages^ 

Le fer carbonate l'orme des couches fort impor- 
tantes et très-etendues dans les terrains primitifs; 
c'est ainsi qu'on le rencontre en Saxe, en Bohême, 
en Tyrol , et surtout à Eisenerz en Styrie ; c est ain- 
si qu'on le trouve aussi à Baigorry dans les Pyré- 
nées^ et à Allevard en Dauphiné. Partout on l'ex- 
ploite avec d'autant plus d'avantage, qu'il est sus- 
ceptible de se traiter à la catalane et de donner im- 
médiatement une certaine proportion d'acier, qui 
se sépare naturellement d'avec le 1er que Ton ob- 
tient par cette méthode économique; de là lui est 
venu le nom de mine d'acier, qui n'était pas, com- 
me on le voit, tout-a-fait mal choisi. 

A l'égard du fer carbonate lîlhoïde, il fait partie 
essentielle des terrains houillcrs, se trouve en mas- 
ses isolées ou en couches continues, parmi les schis- 
tes qui servent de toit et de mur aux couches de 
houille; il renferme lui-même des débris de corps 
organisés, et passe insensiblement aux grès houil- 
lcrs ferrugineux qui se font encore remarquer par 
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leur pesanteur, mais qui ne sont plus assez riches 
pour être considérés comme de vrais minerais. Le 
1er carbonate lithoïde s'exploite avec la houille qu'il 
accompagne assez constamment, et c'est un des 
minerais de fer les plus en usages dans les grandes 
fonderies anglaises; le fer qu'il produit est assez 
souvent cassant à froid et quelquefois même à chaud, 
en raison du phosphore qui se trouve faire partie 
des principes constituais de ce fer carbonate parti- 
culier. J'ai trouvé du zinc sulfuré, de la baryte sul- 
fatée, du plomb sulfuré et du fer carbonate rosé 
et spathique (spath perlé), dans les fissures de ce 
minerai, dont j'ai reconnu plusieurs gîtes dans les 
départemens de la Dordogne et de la Corrcze. 



DOUZIÈME ESPÈCE. 

FER PHOSPHATÉ (eiseablau de Werner ou vivianit, ci- 
devant fer azuré). 

Signalement. 

Poussière d'un bleu sale, soluble sans efferves- 
cence dans l'acide nitrique. 

Formeprimitive, un prisme rectangulaireoblique, 

Pesanteur spécifique , 2,6. 

Rayant la chaux sulfatée seulement. 

Magnétisme sensible par la méthode du double 
magnétisme avant d'avoir été chauffé; mais après 
le grillage, il agit directement sur l'aiguille. Dans 
l'état de pureté , le fer phosphaté est transparent et 
d'une couleur intermédiaire entre le vert et le bleu 
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foncé; quand il est opaque, sa conteur est le bleu 
sombre; enfin, dans l'état pulvérulent, sa teinte esl 
celle d'un bleu sale irès-sombre. 

Analyse du fer phosphaté laminaire de Vile de 
France, par Foureroy et iAïugicr. 

Oxifle de fer, ,20 
Acide phusphorique, 19,28 
l£au, 51,2*3 
Alumine, S, ûo 

Silice ferrnginée, 1 ,^5 
Perte, 2,00 

Analyse de celui de CornouaUtes, par 
Stromeyer. 

Protoxîfïc de fer» l\\ s 3 
Acide phosphorique, 5ii8 
Kau, y 7 /J8 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Fer phosphaté perioctaedre. Un prisme à S pans 
obliques. 

Qttadrioctogonal, Un prisme octogone, terminé 
par 2 sommets dièdres; de laBduiche en Auvergne, 
et de Philadelphie. 

Laminaire, De flodeinnais en Bavière, de Saint- 
Agnès en Cornouaillcs, et du Groenland» 

A ciculaire libre. De Bodemnais. 

Aeiculaire radié* De l'Ile de France. 

Compacte. De New-York. 

Terreux. Vulgairement bleu do Prusse natif. 



] no, 00, 



DE UIM'KALOGIE. 



44; 



Gisement localités^ usages. 

On trouve ordinairement le fer phosphate dans 
les argiles, sous la forme de petits nids remplis de 
poudre bleue, dans le fer oxidé des marais et dans 
les tourbières. C'est dans le fer oxidé moderne que 
Ton a trouvé les belles variétés cristallisées et aci- 
culaires; des États-Unis. 

Celui d'Auvergne accompagne des débris de pois- 
sons dans une roche ferrugineuse de la Bouichc, où 
M. Boirot de Servierrc Ta découvert. 

Enfin, celui de Nantes et de Bavière est dissé- 
miné sur une roche granitique, qui renferme aussi 
le fer sulfuré magnétique ; on présume qu'il s'y est 
formé après coup. 

Le for phosphaté terreux, qui est jaunâtre en 
sortant du sein de la terre, s'emploie dans la pein- 
ture à l'huile. 



TREIZ1 ÈME ESPÈCE, 

FER CIIKOMAÏÊ (eisenchrom de Karstein). 
Signalement. 

In fusible sans addition ; fondu avec le borax , /'/ 
lui communique une belle couleur verte. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, /j,o5. 

Rayant le verre, facile à casser. 

Magnétisme très-faible, et dans quelques variétés 
seulement. 
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Cassure très-raboteuse. 
Insoluble dans l'acide nitrique. 
Poussière grise. 

Analyse du fer chroma lé de France, par 
V auqxielin. 

/Lcidê chromique, 4^»° ) 

Oxide de 1er, 54,7 f / N 

». il 100,0 fi ]. 

Alumine, 20,0 l 9 * * 

Silice, 2,0/ 

L'on peut confondre le fer ebromaté avec le fer 
oxidulé en masse, avec le fer oxidé noir et avec Tu- 
rane oxidulé. Il se distingue du premier et du se- 
cond par sa poussière, qui est grise, au lieu que 
celle du fer oxidulé est d'un noir bien prononcé, et 
que celle du fer oxidé noir est jaunâtre. Il se dis- 
tingue de ces deux minerais de fer et de l'urane, 
par sa propriété de colorer le verre de borax en beau 
vert. 

Variétés de formes et de tissus. 

Fer chromaté primitif. Cristaux octaèdres, ve- 
nant de Baltimore. 
Laminaire* 

Sublaminaire. De Sibérie. 

Lamellaire. 

Massif. 



(1) Suivant MM. Laugier et Klaproth le chrome serait ici 
à l'état d'oxide et non à l'état d'ackle, et il faudrait alors chan- 
ger la dénomination de cette espèce de fer chromatù en fer 
chromé. 
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Giscmens, localités, usages. 

Jusqu'ici le fer chromaté ne s est encore présente 
que dans les terrains primitifs talqueux ou serpen- 
tineux. La première découverte en fut faite par M. 
Pontier, à la bastide de la Carrade, département du 
Var, où il est disséminé dans une serpentine noirâ- 
tre mélangée de diallage. Depuis cette belle décou- 
verte, qui a procuré un nouveau principe colorant 
aux arts, et deux nouvelles couleurs à la peinture, 
on a retrouvé le même minéral à Baltimore, où il 
est accompagné de talc lamellaire coloré en rouge 
violet par l'acide chromique, et de stéatite gris ver- 
dàtre. Cette localité est remarquable par les cris- 
taux octaèdres qu elle a fournis. Enfin, il en existe 
aussi en Sibérie, sur les bords du Yiasga, dans les 
monts Ourals. On exploite le fer chromaté pour en 
extraire l'oxide de chrome, qui est d'un très-beau 
vert* et pour en préparer le chromaté de plomb 
qui est d'un jaune très-brillant. 



QUATORZIÈME ESPÈCE. 

FER AllSENIATÉ (wiïrfelerz de Werner). 
Signalement. 

5e fondant très-facilement à la flamme d une bou- 
gie, et s y convertissant à [instant, en un grain d'un 
brillant métallique qui devient attirable par un feu 
prolongé. 

Forme primitive, le cube. 

2 9 
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Pesanteur spécifique, 5,oo. 
Rayant la chaux carbonatée. 
Cassure inégale et un peu grasse à l'œil. 
Répandant des vapeurs et une forte odeur d'ar- 
senic, quand on l'expose sur le charbon à l'action 
du chalumeau. 

Couleur d'un vert intense dans son état de per- 
fection. 

Analyse par Vauquelin. 

Oxidc de ibr, 4^,0 \ 

Âcîde areenié» 18,0 f 

Eau, 02,0/ 

Chaux carbonatée, a f o j 

Variétés de formes et de couieurs. 

Fer arsenialé primitif. En petits cristaux cubi- 
ques, très-nets, demi-transparens, d'un beau vert, 
d'un vert bleuâtre jaunâtre, ou passant au brun par 
suite de l'altération à l'air* 

Concrétionné. En stalactites d'un jaune verdâtre 
ou d'un vert d'eau, recouvertes d'une infinité de pe- 
tits cubes qui hérissent leur surface et qui sont mi- 
croscopiques. 

Gisemens et localités* 

On a découvert le fer arseniaté dans les mines de 
Muttrel, de Carrarach et de Tincroft en Cornouail- 
les; depuis lors, M- de Cressac Ta reconnu aux en- 
virons de Saint-Léonard près Limoges , départe- 
ment de la Haute-Vienne. En Angleterre, sa gangue 
est un quarz brun ferrugineux, et en France un 
quarz blanchâtre. 
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QUINZIÈME ESPÈCE. 

FER MURIATÉ (pyrodmalith d'Hausmann). 
Signalement. 

Répandant une odeur de chlore quand on en 
chauffe un fragment au chalumeau. 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique* 

Pesanteur spécifique , 5, 08. 

Tres-lamelleux. 

V ariétès de formes et de tissus. 

1$er muriaté hexaèdre. En petits cristaux pris- 
matiques hexaèdres qui se divisent nettement dans 
le sens de leurs bases; d'un gris verdâtre. 

Concrétionné. En masses concrétionnées, mame- 
lonnées, jaunâtres, verdâtres ou brunâtres. 

Gisemens et localités. 

Le fer muriaté, encore très-rare dans les collec- 
tions, a été découvert par M. C.alïn le fils et par M. 
Clason, dans le Wertneland, près d'une mine de 
fer, où il a pour gangue une chaux carbonatée la- 
minaire, qui renferme de gros cristaux d'amphibo- 
le. Il s'y présente en petits cristaux hexaèdres. 

Quant au fer muriaté concrétionné, il fut rejeté 
par l'éruption du Vésuve en i8o5, la même qui pro- 
duisit le cuivre muriaté. Ces masses mamelonnées 
furent rapportées par M. Robinson, naturaliste amé- 
ricain. On n'est point certain que l'acide soit com- 
biné; il se pourrait qu'il .ne fût que mélangé. 
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SEIZIÈME ESPÈCE. 

¥ E II OXALATi 

Signalement» 

Solubte en entier et sans effervescence dans l'a- 
cide nitrique ) le colorant en jaune. 

Forme primitive, un prisme droit à base carrée. 
Rayant la chaux sulfatée seulement 
Action faible sur l'aiguille aimantée et a l'aide du 
double magnétisme. 

Noircissant à la flamme d'une bougie et devenant 
fortement attirable à l'aimant 

Gisement et lo caillé. 

Cette substance, encore peu connue, et qui est 
d'un assez beau jaune» a été découverte aux envi- 
rons de Freyberg en Saxe, 

DIX-»FTIÈME ESPÈCE. 

FER SULFATÉ (ei^en-vitriol de Karstein ; couperose ou vi- 
iriol vert). 

Signalement, 

Saveur de V encre à écrire* 
Forme primitive, un rhomboïde aigu. 
Molécule intégrante, idem. 
Réfraction double. 

Soluble dans une quantité d'eau froide double de 
son poids; plus soluble à chaud qu'à froid. 

La noix de galle. Técorce de chêne, de sumac t 
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en général, tous les astringens végétaux, préci- 
pitent le 1er sous une couleur noire de la dissolution 
de sulfate. Ainsi, lorsqu'on a fait fondre du sulfate 
de fer dans de l'eau, si Ton vient à verser de l'ex- 
trait de noix de galle dans cette dissolution, la li- 
queur devient aussitôt d'un noir bleuâtre, qui est 
d'autant plus intense, que la solution est plus char- 
gée de vitriol, et c'est là le principe colorant de 
l'encre à écrire. Si l'on pose une goutte de cette 
même dissolution sur un morceau d ccorce de chê- 
ne dont on aurait enlevé l'épidémie, il se fait une 
tache noire à la place de la goutte, etc. 

Analyse par Bergmann. 

Fer, 25 \ 

Acide sulfuriquc, 3g / 1 oo. 
Eau, 38 ' 

Si le sulfate de fer était toujours vert et cristallise 
comme on le trouve dans le commerce, il serait 
impossible de le confondre avec aucun autre sel, 
mais comme il se trouve en efilorescence blanche 
dans la nature, on pourrait difficilement le distin- 
guer à l'œil d'avec plusieurs autres sels efllorescens , 
si la saveur qui lui est naturelle et la faculté de 
colorer en noir les matières végétales astringentes, 
n'étaient pas deux propriétés bien suflisantes pour 
le caractériser. 

V a rie tés de former, et de couleurs. 

Fer sulfaté primitif. En rhomboïdes aigus. 
Basé. Le même rhomboïde, dont les sommets 
sont remplacés par 2 facettes triangulaires. 
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Jtpointé. Le rhomboïde primitif, dont les S im- 
pies sont remplacés par une facette triangulaire. 

Les cristaux de celte substance sont ordinaire- 
ment des produits de l'art. 

Fibreux. En petites masses composées de libres , 
conjointes, droites ou contournées, d'un blanc jau- 
nâtre ou nacré. 

Concrélionné. En masses blanches ou vertes, eu 
tonne de tubercules ou de stalactites. 

Fer sulfaté vert clair. Transparent 

Vert foncé. Translucide, surface humide. 

Blanc, 

Jaunâtre. 

(lisemens, localités, usages. 

Tout le fer sulfaté du commerce provient de (a 
décomposition du fer sulfuré jaune ou blanc, soit 
que cette décomposition se fasse naturellement, soit 
que Part y contribue en plaçant ces minerais dan? 
les circonstances les plus favorables à leur efllorai- 
son. Pour recueillir ensuite le sulfate de fer qui se 
forme spontanément, on amène leau à la partie 
supérieure des amas de pyrites formés à cet éffel . 
elle traverse ces masses chaudes er^décomposition, 
et ressort vers le bas presque à 1 état d ebullition et 
très-ehargée du sel qu'elle a rencontré sur sa route. 
On rassemble cette lessive, on la fait reposer, on le- 
vapore, et il se forme des masses de sulfate de fer 
propres à être versées dans le commerce. Le prin- 
cipal usage de ce sel est de servir à la fabrication de 
leurre a écrire, d'entrer dans la composition des 
teintures noires pour les étoffes et les chapeaux; et 
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ce même sel, dislillé, produit l'acide sulfurique 
d'une part (huile de vitriol), et une substance rou- 
ge terreuse nommée colcothar, employée en mé- 
decine et en peinture. 

( INQ UI ÈME GENRE. 
ÉTAIN. 

Signalement. 

IJétain pur du commerce ne peut se laisser enta- 
mer par [ongle comme le plomb , mais on peut y 
planter une forte épingle, ce qui ne peut avoir lieu 
pour le zinc. 

Pesanteur spécifique , 7,29. 

Plus fusible que tous les autres métaux solides. 

Couleur tirant sur celle de l'argent . mais un peu 
plus sombre. 

Faisant entendre un petit craquement intérieur 
quand on vient à le plier. C'est le cri de rétain. 

S electrisant résineusement. 

Moins dur, moins ductile, moins tenace, moins 
éclatant que tous les autres métaux, excepté le 
plomb. 

Susceptible de cristalliser en cubes allongés ou en 
aiguilles croisées, par le refroidissement. 

L existence de 1 etain natif n est point encore 
prouvée; tous les échantillons cités comme tels ont 
été reconnus comme étant de« produits de l'art. 
Quelques minéralogistes ne partagent cependant 
point cet avis. 
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Usages et traitement* 

Le seul minerai d'ctain exploité est l'était) oxidéj 
on parvient à le réduire eu métal après l'avoir lavé 
soigneusement , en le tondant en contact avec du 
charbon dans un fourneau à manche. Tel est le 
mode de traitement métallurgique adopté en An- 
gleterre, en Bohême et dans l'Inde. 

Les usages de l'étain métallique sont très-nom- 
breux; on sait qu'il sert à fabriquer une foule d'ob- 
jets et de vases de ménage, qui se moulent d'abord 
et que Ton termine ensuite sur le tour; on connaît 
la consommation prodigieuse du fer-blanc, qui n est 
autre chose que du fer laminé étante. L'étain réduit 
en feuilles sert à donner aux glaces la propriété de 
répéter tous les objets qui passent devant elles; com- 
biné avec le cuivre en différentes proportions, il 
produit des alliages infiniment précieux, tels que 
le bronze, le métal de cloche, l'airain, le potin , 
etc.; allié avec le plomb, il produit la soudure des 
ferblantiers , qui se fond par le simple contact d'Ua 
morceau de cuivre chaud; enfin, c'est à lui que Fou 
doit l'aspect particulier et souvent agréable que l'on 
parvient à donner au fer-blanc, et qui en a encore 
étendu l'usage; je veux parler du moiré, que Ton re- 
couvre de vernis colorés plus ou moins agréables. 

Les combinaisons de 1 l'étain avec l'oxigène ou 
avec des acides, sont encore susceptibles d'une in- 
finité d'applications utiles, surtout dans l'art de la 
teinture; c'est lui qui avive les couleurs rouges, et 
particulièrement l'écarlate; à l'état surcalciné, il 
prend le nom de potée ^ et sert alternativement k 
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composer rémail de la faïence, celui des cadrans, 



son extrême dureté , s'en servent pour tailler et po- 
lir les pierres fines. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

ET AIN OXIDÉ (zinnstein de Wcrnci). 

Signalement. 

Difficilement réductible au chalumeau en un 
grain d'étain métallique. 

Forme primitive, un octaèdre symétrique. 
Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, 6,90 i\ 6,94. 
Cassure raboteuse. 
Etincelant sous le choc de l'acier. 
Électricité vitrée par le frottement. 

/ » ait/se de Vêt a in oxidè dH Alievnon de Cor- 
nouaifles, par Kiaproth. 



De celui dv d uanaxualo au Mexique, par 
DescoiUs. 



Plusieurs minerais peuvent se confondre facile- 
ment avec l étain oxidé : tels sont le schéelin ferru- 
giné ou wolfram > le schéelin calcaire et le zinc sul- 



les émaux colorés en £< 



;énéral; et les lapidaires, vii 
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furé brun, 11 se distingue de tous les trois par la 
possibilité de se réduire au chalumeau en un bou- 
ton detain; mais comme cette réduction est diffi- 
cile et demande un peu d'habitude, ïl faut ajouter 
d'autres caractères diiïérenciels ; ainsi , il se distin- 
gue du wolfram par une plus gronde dureté qui lui 
permet d'étinceler sous le choc du briquet, parer 
qu'il est beaucoup plus difficile a pulvériser, et que 
sa poussière grisâtre ne tache point le papier en noir 
comme celle du wolfram. 

Lorsqu'il est translucide et blanchâtre, il se dis- 
lingue du schéelin calcaire de la même couleur, en 
ce que sa poussière conserve sa couleur dans l'aci- 
de nitrique, tandis que celle du schéelin y devient 
jaune- 
Enfin , il se distingue du zinc sulfuré brun (blen- 
de), en ce que ce dernier se divise facilement à Tai- 
de d'une lame de couteau , et que son tissu est très- 
lamelleux; letain au contraire a la cassure rabo- 
teuse, il résiste à la percussion et est sensiblement 
plus dur; sa cassure intérieure a un aspect gras qui 
ne se retrouve point dans les autres minerais bruns, 
que nous venons de citer. 

f 'ariéU's de formes^ de tissus, et de couleurs. 

Etain ooeidé dodécaèdre. Un prisme à 4 p a ^s , 
avec -2 pyramides à 4 fecÇS hexagonales. 

QuadrioctonaL Un prisme à f\ pans, avec 5 pyra- 
mides a 4 faces. 

Dioctaedre. Les mêmes , dont les angles des pris- 
mes sont remplacés par des facettes additionnelles. 

Haùy décrit S autres variétés plus compliquées 
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que celles-ci, et qui seraient difficilement comprises 
sans figures. 

Hémitrope. Cet accident, qui appartient presque 
toujours à la variété quadrioetonale, consiste en ce 
que les deux moitiés d'un cristal ont pivoté pour 
ainsi dire Tune sur l'autre, de manière h ce que ces 
deux demi-cristaux , ne se trouvant plus dans leurs 
positions relatives, offrent des angles rentrans qui 
sont pour ainsi dire caractéristiques dans cette es- 
pèce, et qui aident souvent à distinguer 1 ctain oxi- 
dé d'avec le zinc sulfuré noir ou brun. Il faut lire 
dans Haiïy l'explication des hémitropies de l'étain, 
du spinelle et du pyroxène. 

Sublaminaire. 

Concrétionné (wood tin des Anglais, autrefois 
ctain de bois). En petites masses globuliformes ou 
mamelonnées, dont l'intérieur est composé d'une 
infinité d'aiguilles excessivement serrées, qui di- 
vergent en partant d'un même centre, à peu près 
comme on l'observe dans certains morceaux de fer 
hématite. Ces petites masses d etain oxidé sont d'un 
brun varié de jaune roussàtre ou couleur d'acajou , 
ce qui lui a valu le surnom d'étain de bois. Du Cor- 
nouailles et du Mexique. 

Granuli forme. En grains, charriés et rassemblés 
par l'eau. 

Massij'ow etain de me fies. 

Gisemens, focaiitrs. usages. 

L etain oxidé est un des minerais les plus ancien* 
nement formés, car, outre qu'il se trouve dans les 
terràins les plus antiques* le granité, Iégraïsen« 
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ete* 5 on a remarqué que ses filons étaient souvent 
coupés, mais qu'ils n'en coupaient jamais d'autres. 
L'étairj oxidé forme des filons puissans, se présente 
en masse, et se voit aussi disséminé dans la roche, 
non-seulement en veines qui se croisent en tout 
sens et dont la réunion prend le nom de stoewerck, 
mais encore dans la pâte proprement dite de cer- 
tains granités, dont il semble tonner l'un des élé- 
mens. 

Le sehéelin calcaire et ferruginé, le fer arseniaté, 
Je fer arsenical, le cuivre pyriteux, le cuivre arse- 
niaté s le molybdène sulfure et le cuivre natif, sont 
les principaux minerais qui accompagnent rétain 
oxidé ; la topaze blanche et la chaux fiuatée, diffé- 
remment colorées, lui sont également associées. 

Les contrées les plus riches en étain sont IcCor- 
nouailles, la Saxe, la liohème et la presqu'île de 
Malaca, Parmi les mines d'Europe, on cite, après 
celles d'Angleterre, les grandes exploitations de 
Schlakenwald et de Zinnwald en Bohème , et celles 
d'Altenberg et d'Ehrenfriedersdorf en Saxe. Pen- 
dant long-temps on a vainement recherché 1 etain 
dans les granités de France; mais tout-à-coup, et 
conduit par des analogies, on en a rencontré des 
indices aux environs de Limoges, et particulière- 
ment a Vaulry; on en doit la découverte à MM. de 
C ressac et Alluau. Le gouvernement y a fait faire 
quelques recherches sous la direction de M* Allou, 
ingénieur des mines, qui a reconnu que ce gîie 
avait été fouillé à une époque tellement reculée 
qu'il n'en reste aucun souvenir; et ce qui prouve 
cependant que c'était bien rétain que Ton y recher- 
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chait, c'est qu'on a trouvé des scories qui en con- 
tenaient encore, plus, un vase d'étain antique. Les 
travaux de recherches ont été poussés avec si peu 
d'activité, faute de moyens suflisans, que l'on n'a 
rien pu obtenir de satisfaisant sur ce gîte. Un au- 
tre indice de minerai detain s était présenté dîme 
manière beaucoup plus brillante sur la plage de 
Piriac en Bretagne: une quantité assez considéra- 
ble d'étain oxidé avait été trouvée sur le rivage, les 
roches en place en ont présenté des veines, on a en- 
levé le minerai d'alluvion, on en a fait une fonte 
à la fonderie de Poullaoen, qui a produit i,5oo li- 
vres d'étain de première qualité, et tout a fini là. 
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I I AIN SULFURÉ (zinnkics de Wemei-;. 
Signalement. 

Poussiez soluble dans V acide nitrique avec une 
vive effervescence et des vapeurs rouges; dépôt 
blanc doxide d étain au fond de la liqueur. 

Forme primitive, un prisme droit rhomboïdal. 

Pesanteur spécifique, 4>35. 

Fragile, et facile à pulvériser. 

Cassure inégale, mais offrant le brillant métal- 
lique. 

Sa couleur naturelle est le gris d'acier quand il 
est pur, mais elle passe au jaune de bronze par un 
mélange de cuivre pyriteux. 

Poussière noire. 
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Aisément fusible au chalumeau en répandant 
d'abord une odeur de soufre, et donnant ensuite 
une scorie noirâtre irréductible. 

Analyse par Ktaprotir 

Étain, r>4 \ 

Cuivre, 5<i f 

Soufre, sa i 

Per, 2 i 

litain sulfuré laminaire. 
Massif. 

Gisement el tocaiit< . 

L ctain sulfuré se trouve â Wheal-Rock dans le 
comté de Cornouailles ; il y fait partie d'un filon 
principalement composé de cuivre pyriteux. M. 
Klaproth pense que le cuivre qu'il a trouvé en ana- 
lysant ce minerai , est intimement combiné avec le 
soufre et rétain ; Haùy soupçonnait qu'il n y était 
(pie comme principe accidentel. Si cette combinai- 
son naturelle de cuivre et d'étain était assez abon- 
dante pour être exploitée* il résulterait de la fonte 
d'un tel minerai un bronze particulier, qui jouirait 
probablement de quelques qualités particulières. 
L'étain sulfuré que Ton fait de toute pièce est d'un 
assez beau jaune doré : on le nomme or massif; il 
sert à donner les frotis aux couleurs bronzées et à 
enduire les coussins des machines électriques, aux- 
quelles il procure une grande énergie. 
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SIXIÈ ME GENRE 
ZINC. 

Signalement. 

Le zinc du commerce est plus dur que le plomb 
et l'étain; V épingle se rebrousse plutôt que de pé- 
nétrer. 

11 est blanc bleuâtre. 

Très-lamelleux dans sa cassure. 

Malléable jusqu'à un certain point. 

Difficile à briser par la percussion. 

S'électrisant vitreusement par le frottement et 
quand il est isolé. 

Combustible, en répandant une flamme blanche 
éblouissante, qui entraine avec elle des flocons 
blancs très-légers. 

Usages et traitement 

Pendant bien long-temps les usages du zinc à 
Tétat de métal, ont été assez bornés; on ne s'en 
servait guère que pour convertir le cuivre en laiton, 
et encore c'était l'oxjde et non le zinc métallique 
qui servait à composer cet alliage, plus connu sous 
le nom de cuivre /aune; on n'alliait guère le zinc 
avec le cuivre que pour composer le similor ou Vor 
de Manheim. Mais depuis que Ton est parvenu à la- 
miner le zinc, à le tirer en fils assez fins, dès-lors 
ses usages se sont étendus, il a augmenté d'impor- 
tance, on lui a trouvé des avantages sur le plomb, 
sur l'étaiu même, et il est déjà admis à une foule 
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d'usages pour lesquels on employait jadis l'un de 
ces deux métaux; il remplace même assez avanta- 
geusement le potin pour les robinets, etc., etc. 
C'est ainsi que Ton emploie aujourd'hui le zinc à 
couvrir les terrasses, à doubler les baignoires de 
bois, à faire des tuyaux, des robinets, etc. 

Le zinc chauffé fortement, mais sans atteindre le 
point où il entrerait en fusion , devient tellement 
aigre, qu'il se pulvérise dans un mortier et se réduit 
eu poudre. C'est dans cet état qu'on le fait entrer 
dans la composition des feux d'artifices, où il brûle, 
de concert avec le nitre , en répandant une clarté 
véritablement éblouissante. 

Tant que Ton n'a retiré le zinc que des calamines, 
le traitementmétallurgiquc n'a consisté qua désoxi- 
der ces minerais en les fondant en contact avec le 
charbon, et en ayant égard à quelques précautions 
qu'exige l'extrême volatibilité de ce métal; mais 
depuis que Ton a cherché à utiliser le sulfure de 
zinc, il faut lui faire subir un grillage préalable avant 
de l'amener à 1 état d'oxide , et on lui applique le 
même traitement qu'à la calamine ou oxide natu- 
rel, si Ton veut en retirer le zinc à l'état métallique. 

L'on a cru pendant long-temps que le toutenague 
ou cuivre blanc des Chinois, n'était autre chose 
que notre zinc pur, ou simplement allié à une pe- 
tite dose de cuivre. Voici ce que nous trouvons à 
ce sujet dans les Annales de chimie (i), M. Fifo 
décrit ainsi le toutenague : 



(i) Tome XXI » pag* 9S, 
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Couleur blanche approchant de celle de l'argent, 
très-sonore. 

Prenant un superbe poli. 

Malléable a la température ordinaire et à la cha- 
leur rouge, et susceptible de se laminer et de se 
tiret à la filière. 

Devenant Fragile quand on le chauffe au blanc. 

Pesanteur spécifique. 8,45. 

Analyse par M. Fifc. 

Cuivre, /jO,4 

Nickel, 5i,6 

Zinc, 25,4 i 
Fer, y, G 1 

On voit que le zinc n'y entre que pour le quart, 
et Ton croit assez généralement que cet alliage, 
nommé toulenague, s'obtient d'un minerai qui ren- 
ferme tous les métaux dont il est composé. L'ex- 
portation en est défendue à la Chine, où il vaut a- 
peu-près le quart de l'argent. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

ZINC OXIDÉ SILICIFÈRE (galmei de Werncr, calamine 
du commerce). 

Signalement. 

Réductible en gelée dans [acide nitrique, con- 
vertissant le cuivre rouge en laiton. 

Forme primitive, un octaèdre rectangulaire. 
Molécule intégrante, tétraèdre hémi-symétrique. 

r><> 



! 
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Pesanteur spécifique, 5,42. 
Facile a pulvériser. 

Cristaux dans un état habituel d électricité. 
Incolore quand il est pur. 

Analyse du zinc osoidé siiicifère de F ri bourg 
en BrisgaWi V ar Pelletier* 

Oxîde de zinc, 58 J 
Silice, 5o J i oo. 

Eau ? i g J 

La calamine est un de ces minéraux dont l'as- 
pect variable s'approche tellement d'une foule d'an- 
tres substances terreuses ou métalliques, que les 
caractères extérieurs sont toujours insullîsans pour 
le faire distinguer; il n'est pas même jusqu'à sa 
propriété de former gelée dans les acides qui ne soit 
commune aussi à plusieurs minéraux ; il faut donc 
avoir recours à un caractère décisif qui convient à 
toutes ses variétés, et ce caractère consiste à con- 
vertir le cuivre rouge en cuivre jaune. Voici com- 
ment Haùy avait simplifié cette opération métallur- 
gique, et comment, en la réduisant en miniature, 
il l'avait mise au rang des essais de cabinet : «Je 
»mcle, dit-il, un peu de poudre du morceau (de 
» calamine) que je veux éprouver, avec une égale 
?» quantité de poudre de charbon ; je mets le mêla ra- 
nge dans une pelite cuiller de fer ou de platine, et 
>jè plonge dans ce mélange un petit bout de fil de 
• cuivre rouge, comme celui dont on fait les plus 
«grosses cordes de piano, ou une petite lame du 
»mcme métal; je place la cuiller sur un charbon 
» ardent i et après quelques coups de soufflet, je re- 
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» tire le morceau de cuivre, et je trouve qu'il a pris 
*à sa surface la couleur du jaune de laiton. Ce ea- 
» ractère sert à faire reconnaître le zinc carbonate et le 
» zinc sulfuré; il n'annonce que la présence du zinc; 
1 mais C*est déjà une indication utile pour distinguer 
surtout le zinc oxidé et le zinc carbonate de cer- 
» laines pierres avec lesquelles on serait tenté de les 
» confondre. » 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Zinc oxidé unitaire. Un prisme hexaèdre à som- 
mets dièdres. 

Trapézien. Un trapèze encadré par un double bi- 
seau. 

Aciculaire. 

Lamelliforme. 
Mamelonné. 

Testacé. On remarque qu'il fait effervescence 
dans l'acide nitrique en même temps qu'il s'y ré- 
sout en gelée , ce qui fait présumer qu'il y a mé- 
lange de chaux ou de zinc carbonatés. 

Compacte. C'est dans les masses de cette variété 
que l'on trouve les cristaux réguliers de cette espèce. 

Caverneux. 

Terreux. 

Toutes ces variétés informes se réunissent quel- 
quefois plusieurs ensemble, et donnent naissance 
à des masses qui sont quelquefois criblées de pores 
à la manière des tufs, cellullaires, spongieuses, on- 
dulées, etc. Ces pierres calaminaires sont ordinai- 
uicnt alliées à de petites proportions d'argile ferru- 
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gincuse, et leurs couleurs sont aussi variables que 

leurs tissus, sans jamais être putes ni éclatantes* 

APPENDICE. 

Zinc oxidé fëmjere. Lamellaire, brun rougeâ- 
tre, devenant attîrablc à l'aimant après avoir été 
chauffé au chalumeau. Se trouve à New-Jersey, où 
il est accompagné d'un antre minéral noir que Ion 
avait déjà nommé Jranklinùe , et qui ne parait cire 
qu'un oxide de fer mélangé d'oxide de zinc; il atti- 
re fortement l'aiguille aimantée* 

Gîscmen$ } localités^ usages. 

Le zinc oxidé se trouve ordinairement dans les 
terrains secondaires, calcaires, argileux et arena- 
cés ; quant aux terrains primitifs , il ne leur est pas 
tout-à-fait étranger, ainsi que nous allons le voir. 

La calamine forme des couches très -étendu es 
interposées entre un grès et un schiste quai zeux et 
micacé, à Limbourg près d'Aix-la-Chapelle. Elle 
s'interpose en couches puissantes entre les bancs 
du calcaire stratiforme du Dcrbyshirc, de la Silé- 
sie , de la Westphalie et de beaucoup d'autres pays 
de formation très-secondaire, 11 était réservé à M, 
Maclure, savant minéralogiste-voyageur, de décou- 
vrir ce même zinc oxidé calaminairc dans les mon- 
tagnes primitives de New-Jersey. 

On exploite les grands dépôts de zinc oxidé que 
nous venons d'indiquer, pour la fabrication du lai- 
tonou cuivre jaune, et pour celle du zinc métallique. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

ZINC CARBONATJÊ (zinkspath de Leonhard) 
Signalement. 

Dissoluhle avec effervescence dans V acide sulju- 
rupie y convertissant le cuivre rouge en laiton. 

Forme primitive, un rhomboïde obtus. 

Pesanteur spécifique, 5,f>() à 4>53. 

Sa poussière, frottée sur le verre, le dépolit. 

Dissoluble à chaud dans l'acide nitrique; un pa- 
pier trempé dans cette dissolution, et séché, s en- 
flamme spontanément quand on l'approche d'un 
brasier ardent , à la distance d'un pied environ; non 
électrique par la chaleur. 

Analyse du zinc carbonate mamelonné de 
Bleyberg en Carinthie, par Smiihson. 

Oxide de zinc, 71 ,4 ) 
Acide carbonique, io,5 \ 100,0. 
Eau, 1 5, 1 J 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Zinc carbonate prisme. 
Rhomboïdal aigu. 

Aciculaire radié. En aiguilles divergentes, qui 
se terminent par des rhomboïdes aigus imparfaits. 
Mamelonné. 
Compacte. 

Zinc carbonate blanchâtre. Blanc jaunâtre, jau- 
nâtre noirâtre. 

Zinc carbonate pseudomorpkique. Ayant pris la 
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place de cristaux ni étasta tiques de chaux carbona- 

tée et de plusieurs autres va rie tus. 

Gisemens et localités. 

Le zinc carbonate, presque toujours confondu 
avec le zinc oxidé, se trouve engagé dans les mas- 
ses de calamine exploitées à Lembourg et en An- 
gleterre, et il en partage par conséquent le gisement* 



TROISIÈME ESPÈCE. 
ZINC SULFURÉ (blende deAYemcr). 

Signalement 

Absolument in fusible au chalumeau, poussière 
donnant une odeur de soufre dans l'acide sulfurique. 

Forme primitive» le dodécaèdre à plans rhombes. 

Molécule intégrante» tétraèdre symétrique. 

Tendre et très-lamelleux , facile à rayer avec une 
pointe d'acier. 

Pesanteur spécifique , 4 s 1 6. 

Réfraction simple. 

Phosphorescent dans l'obscurité par le frottemen L 
le plus léger. 

Couleur jaune citron dans l'état de pureté. 

Surface des lames mises à découvert par une cas- 
sure lïaîchc irès-ëclatanlc, quelquefois spéculain.: 
et présentant un aspect voisin des substances rési- 
neuses. 
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Analyse du zinc sulfuré phosphorescent de 
Scharfcnùcrg en Saxe, par Berg marin. 

Zinc, G4 
Soufre, 4 io 
Fer, 5 
Eau, G 
Acide fluoriquc, 4 
Silice, i 

Le zinc sulfuré peut se confondre au premier 
abord avec plusieurs minéraux, et entre autres avec 
Tétain oxidé, le scbéelin ferruginé, l'uranc oxidulé, 
le grenat et l'idocrase. 

Son tissu très-lamellcux , et la facilité avec la- 
quelle on peut le casser, le distinguent de l'étaio qui 
est difficile à briser, et dont la cassure est raboteuse. 

Sa poussière grise et terne le distingue du seliéc- 
Hn et de l'urane, dont la poussière est noire et dont 
la pesanteur est bien supérieure. 

Enfin, l'idocrase et le grenat ne se laissent point 
rayer par une pointe de fer comme la blende, ne 
se dissolvent pas dans l'acide sulfurique et se fon- 
dent au chalumeau. 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs. 

Zinc sulfuré primitif, In dodécaèdre a plans 
rl tombes. 

Tétraèdre* Une pyramide triangulaire.. 

( )cltndre. 

( ubo-octaedre. 

Biforme. Combinaison de l'octaèdre régulier et 
du dodécaèdre rhomboïdal. 



I oo. 
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Triforme. L'octaèdre, le cube et le dodécaèdre 
rhomboïdal , réunis, etc. 

Laminiforme* Grandes faces miroitantes. 

Lamellaire, 

Mamelonné^ ^ cassure terne, structure radiée, 

Globuliforme, j de Gerolsec'en Brisgaw. 

Zinc sulfuré prune de citron. Variété la plus pure. 

Rouge. 

V entatre. 

Brun, 

Noirâtre* 

Métalloïde* 

Le zinc sulfuré jaune est quelquefois transparent; 
les variétés brunes ne sont que translucides, et celui 
qui est concrétîonné est tout-à-fait opaque. 
GisemenSi localités > ttsages. 

Le zinc sulfuré, plus connu sous le nom de 
blende, se trouve très-communément avec les au- 
tres substances métalliques, dont il partage les as- 
sociations et les gîtes, soit en filons, soit en cou- 
ches* soit en amas; il est pour ainsi dire le fidèle 
associé du plomb sulfuré, entre autres; et il faudrait 
faire l'énumcration de tous les minerais, à très-peu 
de chose près, si Ton voulait citer toutes les sub- 
stances métalliques avec lesquelles on le trouve au 
sein de la terre : il n'est pas même jusqu'au fer 
carbonate des houillères avec lequel il ne se trouve 
mélangé en filets d'un rouge vif, ainsi que je lai 
observé au Lardin, département de la Dordogne. 

Le zinc sulfuré occupe quelquefois à lui seul tout 
l espace des filons ou des couches métallifères; il 
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remplace en quelque sorte les autres ruinerais plus 
précieux que lui, à mesure que ceux-ci deviennent 
de plus en plus rares; et je citerai à l'appui de ce 
fait tous les liions de galène qui ont été attaqués 
dans la vallée de Saint-Gervais, qui conduit au col 
du Bonhomme en Savoie. Il forme aussi des cou- 
ches subordonnées au mica-schiste et au talc stéa- 
tite dans les environs de Philadelphie , ainsi que 
M. Maclure l'a observé. Les mineurs sont tellement 
accoutumés à voir la blende accompagner le plomb 
sulfuré, qu'ils la considèrent comme la mère de la 
mine, et que leur préjugé est tel à cet égard, qu'ils 
n'ont bonne opinion d'une couche ou d'un filon 
qu'autant qu'ils renferment cette même blende qui 
fait le désespoir des fondeurs. 

Le zinc sulfuré a toujours été rejeté par les ex- 
ploitais comme une substance de non valeur. Du- 
hamel avait cependant annoncé depuis très-long- 
temps que ce minerai grille pouvait remplacer la 
calamine dans la fabrication du laiton ; mais cette 
découverte fut négligée à cette époque, et ce n'est 
que depuis six à huit ans, où le grand dépôt de ca- 
lamine d'Aix-la-Chapelle a cessé d'appartenir à la 
France, que l'on est revenu à songer à la blende, 
si commune et si long-temps négligée; depuis lors 
on a continué à l'utiliser dans les grandes manu- 
factures de laiton nouvellement établies en Nor- 
mandie. J'ai dit que la blende faisait le tourment 
des fondeurs; c'est qu'en effet si l'on ne parvient 
point à en purger entièrement le minerai de plomb 
avant de le jeter dans les fourneaux , elle enlève 
une partie de ce métal en se volatilisant elle-même, 
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et cause ainsi une perte énorme dans le résultat des 

fondages. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 

/ASC St'LFÀTJÈ ( xink-vrtriol fie Rarstein, vulgairement 
couperose ou vitriol blanc). 

Signalement 

Saveur styptique; se boursouflant au feu et lais- 
sant échapper une flamme brillante accompagnée 
de flocons blancs. 

forme primitive présumée , un octaèdre. 
Soluble dans l'eau, puisqu'il a une saveur mar- 
quée- 
Fusible avec boursouflement en une scorie grise. 
Incolore dans 1 état de pureté, mais se couvrant 
d'un enduit farineux. 

Analyse du zinc sulfaté de Corn-ouailles , par 
Schawb. 

Oxirle de zinc, 2 5 \ 
Acide sulfuriquc, a i I 

Eau, > 10 °' 

Manganèse, 4 \ 

Perte, 4 ) 

Le signalement de ce sel suffit pour le dislinpier 
de toutes les autres substances sapides blanches. 

V ariéiës de formes et de tissus. 

Zinc sulfaté quadrioctonaL Un prisme à f\ pans 
et 3 pyramides à 4 faces. Obtenu par TarL 
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Concrétionné. 
Capillaire. 

Giscmens, localités, usages. 

Le zinc sulfate peut être considéré, jusqu'à un 
certain point, comme étant un produit de l'art, 
car on ne le trouve guère que dans les travaux sou- 
terrains où le zinc sulfuré abonde. INous remarque- 
rons toutefois cependanl que nous ne connaissons 
point de blende altérée à la manière des pj rites de 
1er, et qu'il se pourrait plutôt que le sulfate fut le 
produit de la décomposition du for sulfuré en con- 
tact avec des masses de zinc oxidé. 

Le zinc sulfaté se trouve et se prépare particuliè- 
rement à Goslard en Carinthie, d où lui est venu 
le nom de vitriol de Goslard ; à Schemnitz en Hon- 
grie, et au Cornouailles en Angleterre. 

Il est employé dans l'art de la teinture, dans la 
préparation des cuirs, et quelquefois en médecine 
et en chirurgie pour les affections de la vue. Cer- 
tains sulfates à doubles ou à triples bases, soit de 
cuivre et de fer ou de zinc et de cuivre, sont em- 
ployés en Suisse pour garantir les grains de la ca- 
rie : c'est un chaulage d'un nouveau genre qui pa- 
raît excellent. 
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.NON DUCTILES. 



SEPTIÈME GENRE. 
BISMUTH, 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

BISMUTH NATIF (gcdicçer wismuth dcïVcrncr). 
Signalement. 

Fusible à la simple flamme d'une bougie; sotu- 
bte avec effervescence dans F acide nitrique, et le 
colorant en vert jaunâtre. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Couleur, le blanc légèrement jaunâtre avec une 
nuance de viole i. 

Tissu, à larges facettes. 

Pesanteur spécifique, 9,02 , et 9,82 pour le bis- 
muth fondu. 

Aigre, fragile, et s égrenant par la pression. 
Isolé et frotté , il s'électrisc vitreusement 
L'eau ajoutée à sa dissolution dans l'acide ni- 
trique, le précipite en poudre blanche. 

Le bismuth fondu ne peut se confondre avec au- 
cun autre métal à l'état natif. On peut se mépren- 
dre entre lui et le bismuth sulfuré ; mais comme ce 
dernier ne fait point effervescence dans l'acide, il 
est au moins bien facile de sortir de cette indécision. 
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Variétés de formes et de tissus. 

Bismuth natif primitif Un octaèdre régulier. 
Bliomboïdal. En rhomboïde aigu. 
Lamellaiie. Souvent irisé. 

APPENDICE. 

Bismuth natif arsenico-jcvrifere. 

L'odeur d'ail qu'il répand au feu, joint aux au- 
tres caractères du bismuth, font reconnaître cette 
SOUS-espëûe; il forme des dendritcs dans un jaspe 
brun, et se trouve à Schnéebergen Saxe. 

Gisemens, localités, usages. 

Le bismuth natif ne se trouve point dans des 
gitcs séparés; il accompagne simplement d'autres 
minerais assez, remarquables, tels que ceux de co- 
balt ou d'argent. C'est ainsi qu'on le trouve dans les 
célèbres exploitations de la Saxe et de la Bohème, 
dans celles du Hanau et du Furstenberg; on l'a éga- 
lement trouvé dans la mine de plomb de Pou- 
laouen en Bretagne. 

L'extrême fusibilité du bismuth natif rend le trai- 
tement de ses minerais sans difficulté, puisqu'il 
suffit pour ainsi dire d'un simple grillage pour sé- 
parer le métal de la gangue pierreuse dans laquelle 
il est engagé. 

Jusqu'ici le bismuth seul n'a été l'objet d'aucune 
application utile; on s'est contenté de le faire cris- 
talliser par refroidissement dans des creusets pour 
la satisfaction des amateurs des jolies petites cho- 
ses; mais il entre dans la composition de plusieurs 
alliages intéressans. 
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Mêlé à 1 etain , il lui communique plus d'éclat et 
plus de dureté. Huit parties de bismuth, 5 de plomb 
el 3 d etain forment l'alliage fusible de Dareet père, 
qui fond dans l'eau cbaude bien avant le terme de 
lebullition. Cet alliage est propre à la fabrication 
des cliebets et des caractères d'imprimerie; AI. Meus* 
nier Ta prouvé par une belle série d'expériences qui 
n'ont cependant point eu de suite. 

Amalgamé avec le mercure, il peut s'employer 
a l'étamage des glaces. Enfin, le précipité blanc 
que l'eau produit quand on la verse dans une dis- 
solution de bismuth par l'acide nitrique? est le 
blanc de fard employé par les dames. 



DEUXIEME ESPÈCE. 
BISMUTH SOLFURÉ (wfeiniitbgfoiu de Wernci . 

Signalement. 

Fusible à la flamme dune bougie ; dissolution 
lente et sans effervescence dans l'acide nitrique* 

Forme primitive présumée, un prisme légère- 
ment rhomboïdal? 

Très-facile à racler avec le couteau. 

Cassure coneboïde. 

Couleur intermédiaire entre le gris de plomb et 
le blanc d'étain. 

Isolé et frotté, il acquiert l'électricité résineuse. 

Analyse par Sage, 

Bismuth, Go ) 
aoulre, /|0 ) 
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Le signalement suffît pour faire distinguer le bis- 
muth sulfuré d'avec tous les minerais que Ton pour- 
rait confondre avec lui. 

Variété*. 

Bismuth sulfuré aciculaire. 
Lamellaire. Souvent irisé. 

A PPEND1C E< 

Bismuth sulfuré p/umbo-cuprifcre (nadelerz, de 
\\ orner). 

douleur grise ou jaunâtre, éclat métallique, cas- 
sure inégale, médiocrement luisante, faisant effer- 
vescence dans l'acide nitrique* Se trouve en longs 
prismes cannelés ou hexaèdres, engagés dans un 
cjuarz gras, blanc, en Sibérie. 

Bismuth }>lumbo-argentifvre. De Schaphach, dans 
le duché de Bade. 

Le bismuth sulfuré se trouve en Saxe, en Bohê- 
me, en Suède, en Bavière, et dans le Hanau; il 
accompagne le bismuth natif, et sa gangue ordi- 
naire est le quai/,. 

TROISIÈME ESPÈCE. 

BISMUTH OXIDÉ (wîsmuthocher de Weraer), 

Signalement. 

Réductible au chalumeau en un bouton de bis- 
muth; soluble dans l'acide nilrù/ue. 
Pesanteur spécifique, r j,56. 
Tendre et friable. 
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V ariétés* 

Bismuth oxidê massif. Recouvrant sa gangue 
sous ki forme d'une espèce de croule jaune verdà- 
tre, ou gris jaunâtre. 

Pulvérulent ( vulgairement fleurs de bismuth), 
Verdatre sale. 

Gisement et îo cal lté. 

Le bismuth oxidé est très-rare; on le trouve à 
Sehnécberg en Saxe, où il accompagne le bismuth 
natif. 

HUITIÈME GENRE. 
COBALT (kobalt de Werncr), 

Signalement, 

Le cobalt est d'un blanc d'étain^ et attire l'ai- 
guille aimantée. 

Pesanteur spécifique, 8,5/}. 
Cassant et facile à pulvériser. 
Grain fin et serré. 

Isolé et frotté? il acquiert 1 électricité vilrée. 
Très-diflicilc à fondre* 

Soluble avec effervescence dans l'acide nitrique. 
Son oxide colore le verre de borax en beau bleu. 

Usages. 

Le cobalt à 1 état métallique n'est d'aucun usage; 
mais a l'état d oxide on de safrêj on en prépare un 
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émail bleu en le fondant avec du sable quarzeux 
€j de la potasse. Cet émail , pulvérisé et porphyrisé, 
t st employé à relever le blanc de différentes sub- 
stance par une très-légère nuance de bleu qui plait 
à l'œil : c est ainsi qu'on remploie dans les pape- 
teries, dans la préparation de l'empois bleu, à la 
fabrication des pierres factices , des verres et des 
émaux colorés, etc. Le cristal bleu est coloré par 
le safre ou oxide de bismuth; les curieux eu pré- 
parent une encre sympathique, qui se colore en 
\crt par la chaleur, et qui disparaît ensuite pour 
reparaître de nouveau quand on vient à approcher 
du feu le papier sur lequel on a tracé des caractères 
avec cette liqueur, qui n'est autre chose qu'une dis- 
solution d'oxide de cobalt dans l'acide nitro muria- 
tique. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 
COBALT ARSENICAL (speukobalt de Wemer). 

Signalement. 

Colorant le verre de borax en beau bleu; don- 
nant par la flatnmedune bougie une odeur d ail très- 
sensible* 

Forme primitive, le cube. 

Pesanteur spécifique, 7,72. 

Aigre et cassant. 

Cristaux d'un blanc d'argent; masses d'un gris 
de fer. 

Cassure raboteuse. 

Dîssolublc dans l'acide nitrique avec efferves- 

Si 
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oen.ce; le colorant en lilas par la chaleur; attirant 
l'aiguille aimantée après avoir été chauffé. 

Analyse du colbaii arsenical de Richeisdorf^ 



On peut confondre le cobalt arsenical avec 
Le fer artienicdl, 

Le cuivre gris, l'argent antimonial, 
Et le cobalt gris. 

Il se distingue des deux premiers par sa pro- 
priété de colorer l'acide nitrique chauffé, en rouge 
de lilas; du troisième, par cette même propriété 
et par l'odeur d'arsenic qu'il répand quand on le 
chauffe; et enfin, le cobalt gris a besoin d'être 
chauffé au chalumeau pour développer son odeur 
arsenicale, tandis que le cobalt arsenical n'a besoin 
que de l'action de la flamme d'une simple bougie. 

/ arides de formes et de tissus. 

Cobalt arsenical primitif. Cristaux cubiques. 

Octaèdre. 

Cubo-octaèdre. 

Trijbrme. Cristaux dérivant ;\ la fois du cube de 
l'octaèdre et du dodécaèdre rhomboïdal. Ces varié- 
tés sont les mêmes que dans le fer sulfuré. 

Concrétionné. 

Aciculaiie radie. 



par Stvomeyer. 



Colbalt, *o,3i 

Arsenic, 74.21 

Fer, 5,4'i 

Cuivre, 0,1 5 

Soufre, 0,88 
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lïlîciforme. En feuilles de fougère. Variété qui 
pourrait bien ri 'être qu'une pseudomorphose de l'ar- 
gent natif, que l'on trouve aussi sous cette forme. 
Massif. Blanc argentin, ou i^ris de fer. 

(Use mens, localités, usages. 

Le cobalt arsenical se trouve en couches et en 
(ilons dans des terrains qui appartiennent à diffé- 
rentes époques géologiques : il traverse le granité, 
le gneiss, le mica schistoïde et le schiste ancien. 
On le trouve dans le terrain de transition, et enfin 
dans le calcaire secondaire; mais il est vrai que, 
dans ce dernier cas, le calcaire est celui que Ton 
considère comme étant le plus ancien parmi les 
terrains calcaires secondaires. 

On exploite le cobalt arsenical à Wittiehen, près 
Wolfach, dans le Furstenberg, où il est engagé 
dans le même granité rose qui renferme la chaux 
arseniatée; à Scuterud en Norwège, où il est ac- 
compagné de bismuth natif; à Bieberg, dans le 
Hanau; à Schnéeberg en Saxe, où le quarz agate et 
le quarz commun lui servent de gangue; enfui il 
s'en est trouvé à Sainte-Marie, dans les Vosges, et 
à Allemont, près Grenoble, à 1 époque où ces mines 
étaient exploitées 

Une partie de l'arsenic du commerce provient du 
grillage des minerais de cobalt; en sorte que ce 
premier produit, joint à Poxide de cobalt lui-même, 
dont le principal usage est de servir à colorer di- 
verses substances en bleu , rendent ce minerai très- 
précieux, et le fait rechercher dans tous les lieux 
qui en offrent des indices. 
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DEUXIÈME ESPÈCE, 

COliALT GRIS (gl^uskobalt de Wcmcr). 
Signalement. 

Tissu très-lamelleux; colorant le verre de borax 
en bleu y et donnant l odeur d ail au feu* 

Forme primitive, le cube. 

Molécule intégrante , idem. 

Pesanteur spécifique, 6,53 à 6,/|5. 

Etineelant sous le choc du briquet avec odem 
d'ail 

Blanc d'étain nuancé de jaunâtre. 
Soluble dans l'acide nitrique. 

Analyse du cobalt de Tunaberg , par Klaprolh, 

Cobalt, 44»° \ 
Arsenic, 55,5 [ ioo,o. 
Soufre, o,5 * 

Le tissu très-lamelleux du cobalt gris le distin- 
gue , comme on la déjà dit , du cobalt arsenical et 
du fer arsenical. Sa fixité au feu du chalumeau le 
distingue aussi de l'antimoine natif, qui finit par se 
volatiliser en entier. 

V ariétès de formes. 

Cobalt gris primitif. Cristaux cubiques. 

Octaèdre. 

Dodécaèdre* 

Icosaèdre. 20 faces triangulaires. 
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Cubo-icosaedre. 
M assif. 

Les cristaux de cobalt gris se font remarquer par 
leur netteté, leur perfection» leur volume et leur 
brillant poli, souvent ils sont isolés et complets, 
comme cela arrive à ceux de fer sulfuré, avec les- 
quels ils ont tant d'autres rapports. 

Gis e n i en s, ioca li îé$ , u sag es . 

Le cobalt gris que Ton exploite à Tunaberg en 
Suède, se trouve en cristaux réguliers, disséminés 
clans une chaux carbonatée lamellaire, qui, ren- 
fermant aussi du cuivre pyriteux, paraît appartenir 
à une formation assez ancienne. On ne sait rien de 
plus sur le gisement de ce minerai, qui est exploité 
pour être converti en safre et en smalt , pour les 
usages dont nous avons parle ci-dessus, 

TROISIÈME ESPÈCE- 

COBALT OXIDÉ NOIR (scliwïiraer erdkobalt de Werner) 
Signalement , 

Colorant en bleu le verre de borax. 

En petites masses mamelonnées noires et ternes, 
qui deviennent luisantes par le frottement d'un 
corps dur et poli, et qui contiennent quelquefois 
dans leur intérieur des taches rougedtres qui sont 
dues à du cobalt arseniaté. 

Ce minéral , encore peu tranché et assez mal ca- 
ractérisé y pourrait se confondre avec plusieurs au- 
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très minerais, Sans sa propriété de colorer le ven« 
de borax en beau bleu; ses gangues sont la chaux 
carbonatée et la baryte sulfatée. Il en existe une 
variété qui devient attirable après avoir été grillée, 
en raison du fer qu'elle contient. 

On trouve loxide noir de cobalt a Kitzbuchel , 
dans le Tvrol; à Saalfeld en Thuringe; à Frey- 
denstadt, dans le Wurtemberg; à Schnéeberg en 
Saxe, etc. Ce minerai, qui est un safre naturel, 
n'a plus besoin que de subir une fusion pourdonnei 
naissance au smalt du commerce. 



QUATRIÈME ESPÈCE 

COBALT ARSENIATÉ (rollier crdkoUilt fie Werner, atltrc- 
fois cobalt fleur de pécher.) 

Signalement. 

Couleur approchant plus ou moins de.celle de la 
fleur du pecher; colorant le verre de borax en bleu. 

La poussière est à-peu-près de la même couleur 
que celle de la masse. 

Exposé au chalumeau, ou même à la flamme 
d'une bougie, il y donne une odeur d'ail très-sen- 
sible. 

On distingue le cobalt arseniaté de toutes les au- 
tres substances qui approchent de sa couleur rose et 
de son tissu capillaire , par sa propriété de colorer 
le verre de borax en bleu. 
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Variétés de (issus. 

Cobalt arseniaté aciculaire. En petites rosaces 
d'une très-jolie couleur fleur de pécher, composées 
d'aiguilles satinées et divergentes. 

Concrétionnè. En petites masses dont l'intérieur 
est composé d'aiguilles soyeuses divergentes; leur 
couleur passe à celle de la lie de vin. 

Terreux pulvérulent* Aspect farineux, et couleur 
fleur de pêcher. 

APPER D1CE. 

Cobalt arseniaté terreux aigentifcrc (autrefois 
argent merde d'oie). 

Ce minerai est un mélange d'argent, de cobalt 
arseniaté, oxidé noir, de nickel arseniaté et de fer 
oxidé. Les masses informes, composées de cette 
singulière réunion, présentent des teintes verdàtres, 
rougeâtres, noirâtres, qui ont suggéré la dénomi- 
nation bizarre sous laquelle on désignait ce mine- 
rai , dans le temps où Ton n'avait trouvé rien de 
mieux que de comparer les couleurs aux matières 
les plus dégoûtantes; boue de Paris, caca dau- 
phin, etc., etc. Ce minerai est important pour les 
mineurs et pour les exploitans, parce qu'il renferme 
quelquefois une assez forte dose d'argent. Celui 
que l'on trouvait à Allemont en Dauphiné, en con- 
tenait, suivant M. Schreiber, jusqu'à i3 pour 100; 
et il en est ;\-peu-près de même de celui de Schem- 
nitz en Hongrie. 
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Gisement et localités* 

L'on pense avec raison que 3e cobalt arscniaié 
est le produit de l'altération du cobalt araetrîcal ; 
et, ce qui semble venir à l'appui de cette opinion . 
c'est que ce cobalt efïlorescent se trouve ordinaire- 
ment dans le voisinage du cobalt arsenical, et sou- 
vent associé avec l'oxide noir de cobalt, qui serait 
aussi le produit immédiat de cette décomposition ; 
car il se passerait ici à-peu-près la même chose* 
par rapport au cobalt , que ce que notis voyons 
s'exécuter journellement par rapport au fer sulfu- 
ré , qui produit à la fois et du sulfate et de l'oxide 
de fer. 

Les mines du Hanau , de Hesse, de Thuringe, de- 
Saxe, etc. , que nous avons citées comme renfer- 
mant les divers autres minerais de cobalt, con^ 
tiennent nécessairement celui-ci, puisqu'il paraît 
leur devoir son origine. Les beaux échantillons du 
cobalt arseniaté font l'ornement des collections par 
la fraîcheur et la vivacité de leurs belles nuances. 
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NEUVIÈME GENRE. 
ARSENIC. 

PREMIÈRE ESPÈCE- 

ARSENIC NATIF (gedicgen arsenik «le Wcrncr). 

Signalement 

Couleur d'un gris d'acier qui se ternit pnmipte- 
tnent à F air et qui passe au noir sombre; forte odeur 
d'ail par le choc, et surtout par le feu ^ avec fumée 
h/anche. 

Pesanteur spécifique, 5,76 pour l'arsenic natif, 
et 8,3o pour l'arsenic fondu, suivant Bergtoann. 
Très-cassant. 

Eclat du fer quand il est nouvellement cassé, 
mais le perdant bientôt pour se recouvrir d'un en- 
duit noir. 

L'arsenic natif se dislingue de tous les autres 
minerais noirs par les deux caractères qui compo- 
sent son signalement. 

Variétés de tissus. 
1 rsenic natif la niella ire. 

Tuberculeux testacé. En concrétions mamelon- 
nées, composées de couches qui s enlèvent par ca- 
lottes, et qui renferment souvent un noyau d'ar- 
gent antimonié sulfuré. Cette variété est la plus 
commune et la plus facile à reconnaître. 

Bacillaire. 
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Àciculairc radié, 

Globuliforme. De Transylvanie. Dans une gan- 
gue de chaux carbonatée manganésifère rose. 

Massif Présentant dans sa cassure fraîche une 
multitude de petites écailles satinées. 

( î isr ïtt t • n s , lot: a f Htls , us âges. 

L'arsenic natif ne se trouve pas en tres-grandes 
masses dans la nature. Je erois que Patrin a visité 
le plus grand dépôt d'arsenic connu, dans lune 
des mines de Sibérie, où Ton en a trouvé une cou- 
rbe de plusieurs pieds d'épaisseur* Au reste, ce 
métal accompagne une foule d autres minerais, tels 
que le plomb sulfuré, le fer carbonate, le cuivre 
gris, l'argent antimonié , et surtout le cobalt arse- 
nical. Ses gangues sont aussi très-variables; mais 
la chaux carbonates, la baryte sulfatée et lequarz 
sont les plus ordinaires. L'Allemagne, l'Angleterre 
et la France fournissent l'arsenic natif. 

Les usages de ce métal , si pernicieux aux mal- 
heureux mineurs qui travaillent dans les mines qui 
le contiennent, sont assez bornés; ÎI sert cepen- 
dant pour le travail du platine, et pour composer 
l'alliage dit métal blanc» dont on fait une foule 
d objets d'utilité ou d'agrément, comme boutons, 
rliandeliers , miroirs de télescopes, etc. On doit 
éviter soigneusement d'en exécuter des vases do- 
mestiques. 

La poudre à mouches, si improprement nom- 
mée mine fie plomb, et dont on se sert pour tuer 
ces insectes incommodes, n'est autre chose que de 
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l'arsenic pulvérisé. Ou devrait renoncer à cet usage, 
qui peut avoir des inconvénieus. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

ARSEMC OXIDÉ ( arsenikbliHhe de Werncr, vulgairement 
arsenic). 

Signalement. 

Toujours blanc , et volatil sur les charbons , eu 
répandant une fumée blanche et une forte odciu 
d ail. 

Pesanteur spécifique, 2,70 à 5, 00. 
Forme primitive, l'octaèdre régulier. 
Soluble dans l'eau. 

Le signalement de l'arsenic oxidé suffit pour le 
distinguer d'avec tous les autres oxides blancs et 
toutes les substances minérales blanches en général. 

Variétés de formes cl de tissus. 

Arsenic oxidé primitif . Cristaux octaèdres obte- 
nus par l'art. 
Granulaire. 

siciculaire et divergent. 

Pulvérulent. Vulgairement farine empoisonnée. 

Gisement^ localités ^ usages. 

L'oxîde blanc d'arsenic est assez rare dans la n 1- 
fure , et celui du commerce ?st toujours un produit 
de l'art. Quand on le rencontre dans les miues, ce 
b est pour l'ordinaire que sous la forme d'un léger 
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enduit farineux blanc, ou tout au plus en grains 
mi en petites aiguilles acieulaires. Celui du com- 
merce, au contraire, qui provient surtout du trai- 
tement métallurgique des minerais arsenicaux de 
fer ou de cobalt, se présente en niasses qui ont 
l'aspect de 1 email blanc, et que Ton pulvérise poul- 
ies approprier aux différons usages auxquels il est 
employé. 

Les teinturiers s'en servent comme de mordant; 
les vétérinaires l'emploient pour ronger les chairs 
baveuses, et on a le funeste usage de le mêler a de 
la farine pour empoisonner les rats domestiques ou 
ceux des champs- C'est ce dernier emploi de l'ar- 
senic mêlé a la farine qui cause le plus grand nom- 
bre d'aceidens, sans compter les crimes atroces aux- 
quels îl sert d'instrument; on préviendrait toutes les 
méprises et une bonne partie des crimes en ne dé- 
livrant que de l'arsenic coloré en bleu. Cadet Cas- 
sicour avait déjà proposé ce moyen; mais je le re- 
produis ici avec confiance, parce que j'ai fait de 
nouvelles expériences à cet égard , et que je rue suis 
convaincu que io parties de bleu de Prusse sur 100 
d 'arsenic, colorient ce poison de manière à ce 
qu'en en mêlant assez dans la farine pour l'empoi- 
sonner, il la colore suffisamment pour qu'il soit ab- 
solument impossible de s'y tromper. Si l'on pré- 
pare peu de farine à la fois, les animaux nuisibles 
la mangeront sans répugnance, et seront tout aussi 
bien empoisonnés que par l'arsenic blanc. Mais 
l'expérience a appris que , lorsque la farine empoi- 
sonnée est vieille , elle contracte probablement un 
goût qui en éloigne les animaux; ce qui a lieu 
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tout aussi bien pour l'arsenic blanc que pour l'ar- 
senic bleu. 

J'insiste sur ce point , parce qu'il intéresse la so- 
ciété; etquoiqu'on puisse trouver ces détails techno- 
logiques un peu déplacés ici, j'espère qu'on mêles 
pardonnera en laveur du motif qui m'a engagé à les 
exposer. Je prépare un mémoire à ce sujet, qui se- 
ra appuyé d'un grand nombre d'expériences, je le 
publierai séparément en forme d'instruction popu- 
laire; et quand mon travail ne préviendrait qu'un 
seul accident, je serais mille fois payé, et je me fé- 
liciterais de l'avoir entrepris. 



TROISIÈME ESPÈCE, 

ARSENIC SULFURÉ (rauschgelb de Werner, vulgairement 
realgard ou orpiment). 

Signalement. 

Couleur comprise entre le jaune citron et le rouge 
orangé; volatile au chalumeau avec juméeet odeur 
d ail. 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal oblique. 

Pesanteur spécifique de la variété jaune, 3,45$ 
de la variété rouge, 5,34- 

Facile à rayer avec la pointe d'un corps dur. 

Généralement fragile, si ce n'est la variété jaune, 
dont les lames minces sont également flexibles. 

Poussière jaune ou aurore, suivant la variété à 
laquelle elle appartient. 

Couleur delà masse toujours plus ou moins jaune 
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dans la fracture , mais variant entre les deux limites 
du jaune citron doré au jaune rouge orange* 

S electrisant résineuse ment par le frottement* et 
acquittant une sorte de poli métalloïde par Faction 
<run corps dur et uni. 

Analyse de V arsenic* sulfuré rouge de Pottz- 
zote % par H or g manu. 

Arsenic, ou ) 

c 4 . J J 100. 

De V arsenic sulfuré jaune, par Tftèïtàtd* 

Arsenic métallique, 5 7 ) 
Soufre, é\ 

Le signalement de cette espèce suffit pour la dis- 
tinguer d'avec tous les minéraux rouges et jaunes 
qui existent, et qui n'ont que la couleur de com- 
mun avec elle. 

Variétés de formes, de tissus et de couleurs* 

jîrsenic sulfuré primitif. Un prisme rhomboïdal 
oblique. 

OctodécimaL Les arèles des prismes sont rem- 
placées par 2 faces qui forment un angle très-obtus, 
H dont les bords sont chargés de facettes triangu- 
laires et trapézoïdales. 

Bacillaire. Rouge. 

La mina ire* Rouge et jaune. 

Suù/aminaire, Jaune/ 

Ctmcrétionné globuliforme. Jaune avec mélange 
de rouge* 

Compacte, Rouge. 
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(risemcnSy localités^ usages. 

On trouve l'arsenic sulfuré dans des terrains qui 
diffèrent évidemment d'origine, savoir, dans les 
crevasses des volcans et des solfatares qui brûlent 
encore, et dans des roches qui n'ont rien de com- 
mun avec cette formation ignée, c'est-à-dire dans 
des argiles, des calcaires secondaires, et dans de.* 
calcaires primordiaux ou chaux carbonatées mag- 
nésifères, connus par le surnom de dolomie du 
Saint-Gothard, 

Les deux variétés jaune et rouge de l'arsenic sul- 
furé se trouvent dans les argiles bleuâtres de Ncu- 
stadt en Hongrie; on rencontre plus particulière- 
ment le jaune dans l'argile et le calcaire secondaire, 
comme à Offcnbanya en Transylvanie , où il est ac- 
compagné de baryte sulfatée. 

Le rouge, plus connu sous le nom de realgard , 
accompagne le cuivre gris et le fer sulfuré sous la 
forme de petites masses, qui tranchent, par la vi- 
vacité de leur couleur, sur le beau blanc de la do- 
lomie du Saint-Gothard; enfin, celui qui est évi- 
demment dû à l'action des feux souterrains, se 
trouve sublimé en petits cristaux dans les fentes des 
cratères du Vésuve, de la solfatare de Naples, à 
l'Etna, à la Guadeloupe; et quant à celui du Japon, 
qui se présente en stalactites assez volumineuses, 
nous ignorons complètement son gisement. 

L'arsenic sulfuré jaune est beaucoup plus em- 
ployé en peinture que celui dont la couleur passe 
au rouge aurore; le premier, connu sous le nom 
d'orpiu . sert à peindre les boiseries en jaune citron, 
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et cette couleur éclatante a l'avantage de ne chan- 
ger qu a la longue- On s'en servait surtout pour la 
peinture des panneaux et des caisses de voiture; on 
commence à le remplacer par une couleur compo- 
sée que Ton nomme jaune minéral. 

Le realgard est particulièrement employé pour 
disposer le plomb doux à se convertir en grains ronds 
propres à ta chasse. On dit que les Chinois en font 
usage dans leurs pharmacopées» mais cela deman- 
de confirmation; enfin, les Turcs le font entrer 
avec la chaux dans la composition du savon dépi- 
latoire, qu'ils nomment rusma. 



DIXIÈME GENRE. 
MANGANÈSE (brausteïn de Werner). 

Signalement. 

L*oxide du manganèse pur obtenu par Vart co- 
lore le verre de borax en violet (i). 

Pesanteur spécifique, 6 5 85, 

Blanc métallique tirant sur le gris de fer. Il perd 
cette couleur à mesure qu'il passe au violet par suite 
de son exposition à l'air. Excessivement difficile à 
fondre. 

Comme on n'obtient le manganèse métallique 
que dans les laboratoires, et qu'il passe très-promp- 



(1) Ce métal ne s'étant jamais trouve a l'état natif, ces ca- 
ractères se rapportent à celui que le^ chimistes sont parvenus 
A obtenir par Part. 
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terncnt à l'état doxide, ses usages sont nuls, et 
nous renvoyons ceux de ses oxides à L'article sui- 
vant, qui leur est consacré. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 

MANGANÈSE OXIDÉ (grau braunsleinerz de Werner). 
Signalement. 

Colorant toujours le verre de borax en violet 
auànd on y ajoute un peu de nitre* 

Forme primitive, un prisme rhomboïdal droit. 
Pesanteur spécifique, 0,7. 
Tendre et friable quand il est pur. 
Masse d'un gris métalloïde. 
Poussière noire et tachante. 

Analyse du manganèse oxidë d'Ilefeld au 
Il art:, pa r Klaprolli. 

Oxide noir de manganèse, 90, S o 
Eau, 7,00 
Oxigène, 2, 2 5 

Perte, o,25 , 

On ne peut confondre le manganèse métalloïde 
aciculairc qu'avec l'antimoine sulfuré; mais comme 
ce dernier se fond à la simple flamme d'une bougie 
et que l'autre est infusible, il est aisé de sortir du 
doute qui peut s élever entre ces deux substances. 



100,00. 



3* 
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V ariétês de formes et de tissus* 

Manganèse oocidê primitif, lin prisme rhomboï- 
de droit. 

QuadrioctOîiaL Un prisme à 8 pans avec ses som- 
mets excessivement surbaissés. 

Qctodécimal. Un prisme à 8 pans avec des som- 
mets à S faces, dont une est horizontale, 

Aciculaire. Kn aiguilles divergentes ou croisées 
dans tous les sens, d'un brillant et d'un gris ana- 
logue à celui du fer poli. 

Fibreux* 

Compacte. 

Terreux. 

Gisetnens, localités, usages. 

On trouve le manganèse oxidé associé au fer oxl- 
dé brun dans les terrains anciens et dans les ter- 
rains secondaires; la baryte sulfatée lui sert souvent 
de gangue, et il forme avec elle des filons, des cou* 
chesou des amas très-étendus , soit en Allemagne, 
en Piémont ou en France. 

Ou exploite le manganèse oxidé pour le service 
des verreries, où il est employé comme dépuratif , 
et pouvant détruire complètement les couleurs ver- 
claires qui altèrent la pureté du verre blanc; c'est 
lui qui colore certains vases de verre en violet vi- 
neux; il entre dans la composition de la couverte 
noire des faïences communes; mais son usage le 
plus intéressant est de servir à préparer le chlore 
ou acide muriatique oxigéné, au moyen duquel ou 
peut blanchir très-rapidement les toiles et lés ûh 
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écrus, la pâte du papier, la cire, nétoyer et déta- 
cher les gravures et les livres précieux, etc. Enfin, 
c'est encore lui qui fait partie de la composition des 
appareils désinfectans de Guiton. Ainsi ce minéral, 
de peu d'apparence, a rendu à l'agriculture des es- 
paces immenses qui étaient consacrés au blanchis- 
sage naturel; et en purifiant l'air pestilentiel de 
certains hôpitaux* il aura déjà racheté l'existence 
d'une foule de malheureux qui auraient succombé 
à sa funeste influence. Voilà des services qui atta- 
chent aux sciences et qui les font aimer. 



DEUX I ÈME ESPÈCE. 

MANGANÈSE OXIDÊ HYDRATÉ (schwarz braunsteinerx 
de Wëroer). 

Signalement. 

Colorant le verre de borax en violet. 
Forme primitive, un prisme droit symétrique. 
Molécule intégrante, idem. 
Pesanteur spécifique, 5,84- 
Rayant la chaux tluatée, difficilement rayé par 
le quarz. 

Masse noire et poussière brune. 
Infusible au chalumeau. 



5oo 
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Analyse du manganèse oxidè hydraté ter- 
reux de ta mine la Dorothée au Ilartz, 
par Kiaproth. 

Oxide brun de manganèse, 68,o 

Eau» 17,5 

Oxide de fer, 0,5 

Carbone, 1,0 

Baryte, 1,0 

Silice, 8»o 

On ne peut guère confondre ce manganèse qu'a- 
vec certains fers oxidés; mais il suflira d en écraser 
quelques grains pour les reconnaître sur-le-champ, 
car la poussière des minerais de fer dont il s agit 
est toujours rouge, rougeùtre ou jaune, tandis que 
celle du manganèse n'est jamais mélangée de ces 
teintes : elle est noire ou tout au plus fuligineuse. 

Variétés de formes et de tissus. 

Manganèse oxidé unitaire. Cristaux octaèdres, 
allongés dans le sens de leur axe. 

Pseudo'prismatùjiie. En petits prismes à 4» 5 011 
G pans produits par un simple retrait, et dont la 
surface tache les doigts. Observé par M. ChaptaL à 
Saint-Jean de Gardoneuque dans les Cévennes. 

Métalloïde argentin (vulgairement fleur de man- 
ganèse). Se trouve souvent à ta surface des fers oxi- 
dés hématites, sous la forme d'un enduit argentin 
qui peut s'enlever avec la pointe d'une plume ou 
d'une épingle. 

Testacé. Composé de feuillets curvilignes à tissu 
fibreux. 
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Terreux massif. Souvent mélangé de la variété 
argentine. 

Concrétionné. En masses mamelonnées dures et 
pesantes, dont les unes ressemblent a du fer héma- 
tite et les autres a des laitiers de fonderie. Ce der- 
nier a été nouvellement découvert en Périgord. 

Ramuleux. Formant des dendrites à la surface 
ou dans l'intérieur de certaines pierres, comme à 
la superficie de certaines marnes, du kaolin, dans 
l'intérieur des agates, etc. 

Pulvérulent. 11 accompr.gne souvent le cuivre 
carbonaté vert et bleu. 

APPE\ DU E. 

Manganèse hydraté noirâtre barytifae. Tissu lin 
et serré; rayant souvent le verre; masse d'un noir 
bleuâtre sombre; poussière noire et tachante; mé- 
langé de baryte rose et de chaux lluatée violette. Se 
trouve en masses conditionnées ou amorphes, à la 
Roinanèche près Màcon, où il est exploité depuis 
long- temps, à même une grande masse qui re- 
pose sur un granité rouge. M. Vauquelin pense que 
la baryte qu'il contient est à 1 état de combinaison. 

Gisemens, localités, usages. 

Le manganèse hydraté accompagne presque tou- 
jours le manganèse oxidé, le fer hydraté ou le fer 
spathique, et ce mélange altère souvent sa pureté, 
ce qui fait donner la préférence au manganèse oxi- 
dé métalloïde,, surtout pour l'usage des verreries et 
la fabrication des émaux. 
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On l'exploite en France à la Romanècbe, près 
Mâcon, et aux environs d'Exideuil et de Thîviersj 
département de la Dordogue. Les cristaux que nous 
avons cités et qui sont très-rares, viennent d'Eli- 
renstock, près dllmenau en Saxe. Cette variété . 
comme la précédente, sert à colorer les terres et les 
faïences communes, ainsi qu'a préparer le chlore. 



TROISIÈME ESPÈCE. 
MANGANÈSE SULFURÉ (mangunghmz de Karslein). 
Signalement 

Soluble sans effervescence dans V acide nitrique 
en répandant des vapeurs puantes ? et laissant un 
nuage dans la dissolution. 

Forme primitive, l'octaèdre rectangulaire. 

Pesanteur spécifique, 3*9$< 

Facile à entamer avec le couteau en s égrenant. 

Gris métallique dans les cassures fraîches, et pas- 
sant au noir par suite du contact de l'air. 

Poussière d'un vert obscur, qui, placée en petits 
tas sur une lame de fer que l'on fait rougir, devient 
elle-même incandescente et d'un brun violet. 

Analyse du manganèse suif tiré de Nagyag, 
par Kiaproth* 

Oxide de manganèse, 82 \ 
Soufre, i 1 \ 98* 

Acide carbonique, 5 ) 
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V ariélés. 

MàHganèse sulfuré laminaire. 

Sublatnellaire. 

Massif. 

Gisèmens et localités. 

Le manganèse sulfuré est encore très-rare dans 
les collections; pendant long-temps on ne l'avait 
trouvé qu'à Nagyag en Transylvanie, où il accom- 
pagne le manganèse carbonate rose, qui sert lui- 
même de gangue au tellure. Depuis peu, M. Manuel 
del Rio l'a découvert dans les mines du Mexique; il 
en a même fait l'analyse, d'où il résulte que ce der- 
nier contiendrait beaucoup plus de soufre et beau- 
coup moins de manganèse que celui de INagyag. 



Ql AT R I KM E ESPÈCE. 

MANGANÈSE CÀRBONATÉ (roth braunsteinerz d<: 
Werner). 

Signalement. 

Passant du rose au brun par l'action du chalu- 
meau , colorant le verre de borax en violet. 

Dissoluble dans l'acide nitrique avec efferves- 
cence. 

Rayant au moins la chaux carbonatée. 
Pesanteur spécifique, 5,3 à 3,6. 
Poussière rosée. 
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Analyse du manganèse carbonate rose de 
Kapnich, par Lampadius* 

Oxide de manganèse, t\$,o \ 

Acide carbonique. 4q,0 f 
U*idt; de 1er, ■ 9 , î { * 

Silice, 0,9 \ 

Variétés de tissus et de couleur s. 

Manganèse carbonate concrétionnê mamelonné. 
Rose de Nagyag. 

Massif. De Kapnick on Transylvanie, on il est 
associé au cuivre gris, à l'antimoine, et au zinc sul- 
furé. 

Manganèse carbonate brunâtre. 
Blanc. 

Gisemcns* localités, usages. 

On n'a encore trouvé le manganèse carbonate 
qu'à Kapnick et à Nagyag en Transylvanie, et a 
Orlez en Sibérie; ce dernier, d'un rose vif, varié de 
tachés et déveines noires, reçoit un très-beau poli , 
et se trouve susceptible d être travaillé en plaques» 
en vases et autres objets d 'ornement. Nous ignorons 
quelles sont ses relations géologiques. 
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CINQUIÈME ESPÈCE, 

MANGANÈSE PHOSPHATÉ (phosphormangan deWerner). 
Signalement. 

Solulde lentement et sans effervescence dans fa- 
cide nitrique; tris- facilement fusible au chalumeau. 

Forme primitive présumée, un prisme à 4 pans, 
droit et rectangulaire. 

Pesanteur spécifique* 5.9. 

Rayant légèrement le verre. 

Facile a briser et à broyer. 

Isolé et frotté, il s'électrise résineusement. 

tnaiyse par VauqueUn. 

Oxide de manganèse, l\% . 
Acide phosphorique, 27 î 100. 
Oxide de fer, r>i I 

Variétés. 

Manganèse phosphate ferrifere. Sublaminaire . 
d'un brun rougeâtre, quidevienl d'autant plus clair 
qu'il est pur, c'est-à-dire moins surchargé de 1er. 

Gisemens et localités. 

Nous devons la connaissance du manganèse phos- 
phaté à M. Alluau , qui en fit la découverte a Chan- 
teloup près Limoges, précisément dans le même fi- 
lon qui a fourni les émeraudes et qui traverse le 
granité; il formait la une masse assez considérable 
encaissée dans un quarz, qu'elle colorait à certaines 
places; il y existait accompagné de feldspath, de 
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grenat, de mica blanc , etc. Cette masse s'est épui- 
sée? et l'on n'a plus retrouvé ce minerai depuis. 



ONZIÈME GENRE. 
ANTIMOINE, 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
ANTIMOINE NATIF (gediengen spiesglas de Verrier). 

Signalement, 

Blanc d'étain , fragile et s' évaporant complète- 
ment au chalumeau. 

Forme primitive, 1 octaèdre régulier. 
Molécule intégrante, ]e tétraèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, pour celui du commerce, 

Blanc d etain. 
Très-fragile. 
Très-] amell eux. 

On ne peut confondre l'antimoine du commerce 
qu'avec le zinc; mais un coup de marteau suffit pour 
lever le doute : il brisera l'antimoine et laissera son 
empreinte sur le zinc. 

Variétés. 

Antimoine natif laminaire. D'Àllemont, dépar- 
te ment de l'Isère. 
Lamellaire. 
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APPEN DI CE. 

Antimoine natif arsenifcre. En masses dont la 
surface est ondulée, et composées de calottes omi- 
ses qui se détachent Tune de l'autre à la manière 
de l'arsenic natif, ou bien dont l'intérieur est lamel- 
laire. M. Sàge a trouve dans cet antimoine arseni- 
fère d'Allemont, jusqu'à 16 pour 100 d arsenic. 

Gisemens, localités, usages. 

Svvab découvrit l'antimoine natif à Saalberg en 
Suède* dans une chaux carbonatée laminaire; et 
depuis, M. Schrcibcr le reconnut dans les travaux 
de la mine d'Allemont, tant à l'état de pureté qu a 
l'état d'alliage avec l'arsenic, et associé à l'antimoi- 
ne oxidé blanc grisâtre. On le cite aussi au Hartz 
et à Cucncamé au Mexique. 

L'antimoine du commerce provient en entier du 
traitement de l'antimoine sulfuré , qui est très-com- 
mun dans la nature. On le prépare en pains ronds 
d'un pied de diamètre environ, et dont la surface 
est ornée d'une étoile à rayons branchus en forme 
de feuilles de fougère; cette ligure, qui est une 
ébauche de cristallisation, avait frappé les alchimis- 
tes, et leur paraissait un présage heureux de la trans- 
mutation qu'ils cherchaient avec une constance ex- 
trêmement remarquable, ce qui fut la cause que 
l'antimoine se trouva plus tourmenté que tout autre 
métal, et qu'en cherchant à le convertir en or, ils 
parvinrent à découvrir plusieurs préparations phar- 
maceutiques très-utiles, l'émétique entre autres. 
L'antimoine entre dans la composition des carac- 
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tères d'imprimerie; c'est son principal usage; mois 
on le mêle aussi à 1 etain du commerce pour lui 
donner pins de solidité et plus d'éclat; a l'état d oxi- 
de et différemment combiné, il produit plusieurs 
médicamens précieux dont on fait journellement 
usage. On l'emploie également pour la peinture en 
émail , et pour enjoliver les porcelaines et les faïen- 
ces communes, 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE SULFURÉ (grauspiesglascrz <lc AVcrner, vul- 
gairement antimoine cru). 

Signalement 

Fusible à la flamme (tune bougie , sans qitU soi t 
utile (jue le fragment soit très-petit* 

Forme primitive, un octaèdre rhomboïdal. 

Molécule intégrante, le tétraèdre irrégulier. 

Pesanteur spécifique, 4,52, 

Fragile par la .simple pression de l'ongle; tachant 
le papier au noir. 

Couleur tirant sur le gris d'acier. 

Odeur sulfureuse par le frottement. 

Analyse par Bergmann. 

Antimoine, nL ) 

c f 7} 100 ' 

On ne peut confondre ce minerai qu'avec le man- 
ganèse oxidé métalloïde aciculaire; le signalement 
suffit pour l'en faire distinguer, puisque le manga- 
nèse est infusible. 
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Variétés de formes et de tissus. 

Antimoine sulfuré quadrioctonaL Un prisme à 4 
pans, avec 2 pyramides à \ faceSi 

Sexoctonal. Le précédent, dont 2 arêtes du pris- 
me sont remplacées par 2 facettes. 

Dioctavdre. Le même encore, dont toutes les 
arêtes sont remplacées par des facettes. 

Cj lindroide. Provenant de cristaux prismatiques, 
déformés par de profondes cannelures. 

Aciculairc. En aiguilles plus ou moins déliées, 
divergentes ou entrecroisées, souvent associées à la 
baryte sulfatée. 

Capillaire. En aiguilles ou en filamens élastiques 
d'un gris sombre, entrelacées dans tous les sens, 
que Ton peut soulever de dessus leur gangue sans 
les en détacher. 

Granulaire* 

Compacte. Assez rare. 

Les variétés aciculaires et capillaires sont quel- 
quefois ornées des couleurs gorge de pigeon. 

APPENDICE. 

Antimoine Sulfuré argentifère. Il diffère à l'ex- 
térieur de l'antimoine sulfuré ordinaire par la cou- 
leur, qui est d'un gris beaucoup plus obscur. On le 
trouve à Himmelsfurst près Frcybcrg, où il est as- 
socié au fercarbonaté ou au fer sulfuré. 

Antimoine sulfuré plombo-cuprifere; bournonitc 
ou triple sulfure. 
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Analyse pur HulUloU. 
Plombs 4**62 

Antimoine, 24*20 

Cuivre, 12,80 

Soufre, 17,00 

Per, j ,20 

Perte, 2,10 

Ce minéral, encore fort rare, a d'abord été «li - 
ent par M. de Boum on, et ce savant minéralogiste a 
trouvé que sa forme primitive devait être un prisme 
droit à base carrée. Haiïy ne partageait point ççl 
avis, et rapportait les formes secondaires de ce mi- 
néral au noyau du sulfure d'antimoine ordinaire, 
et par conséquent, n'en faisait qu'une simple varie- 
té et non point une espèce séparée; il est d'un gris 
d'acier poli. 

On trouve l'antimoine sulfuré plotilbo-cuprifère 
en Cornouailles. au Pérou, an Brésil, en Sibérie, 
à Freyberg en Saxe; niais les plus, beaux cristaux 
ont été trouvés à Sainte-Marie de Scrvoz, en Savoie, 
où ils sont accompagnés de plomb sulfure, de cui- 
vre pyriteux, de zinc sulfuré et de fer carbonate 
perlé, le tout réuni dans une gangue de quai'/. 

Antimoine sulfuré cuprifère. D'un gris métalli- 
que tirant sur celui du 1er; cassure, \ihei^e. lisse 
et brillante; fragile, s'éclalanl par l'ongle; se fon- 
dant très-facilement i\ la flamme d'une bougie, avec 
odeur de soufre et vapeurs blancbes; se dissolvant 
dans l'acide nitrique qu'il colore en vert, et dans 
lequel il forme un dépôt blanc. 

Antimoine sulfuré ni ckelifïre . Kn partie composé 
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de lames éclatantes d'un blanc d'élain, et d'une 
matière compacte légèrement luisante, d'un grw 
de plomb. Ce minéral n est qu'un mélange d'anti- 
moine sulfuré et de nickel arsenical; ses caractères 
participent de l'un et de l'autre. Découvert près 
Fraïsbourg, dans le comté de Sayn Altenkirchen , 
au pays de Nassau* 

Antimoine oxiclé épiglne. C'est l'antimoine sul- 
furé qui a passé à l'état d'oxide jaune sans changer 
de forme ; il arrive souvent que l'intérieur des échan- 
tillons est encore à l'état de sulfure. 

Antimoine oxidé sulfuré épigène. Dans cette va- 
riété l'antimoine a conservé son soufre, tout en 
passant à l'état d'oxide rouge de cochenille. 

GisemenSy localités, usages, 

L'antimoine sulfuré est un minerai très-commun 
dans la nature; il surabonde même, car jusqu'à 
présent, les usages de l'antimoine sont si bornés 
que l'on est loin d'exploiter toutes les mines qui 
sont connues, soit en Allemagne, en Angleterre ou 
en France. 11 est commun surtout en Hongrie et en 
Transylvanie, ou , suivant M. Jameson, il est asso- 
cié à l'or natif, qui, dans ces contrées, a pour gan- 
gue un grès psammite à grain fin. J'ai vu en effet 
plusieurs beaux échantillons d'antimoine sulfuré, 
sur lesquels on voyait des cristaux d'or natif. 

L'antimoine sulfuré, sous la forme de longues 
aiguilles ou de baguettes cylindroïdes, se trouve 
souvent entremêlé avec la baryte; tel est celui de 
Hongrie et celui d'Auvergne, qui se font remarquer 
par le volume de leurs cristaux prismatoïdes. On 



5i2 NOUVEAUX ÉLÉMENS 

doit bien penser qu'un minerai aussi commun s'as- 
socie avec une foule d'autres minéraux, et que ses 
gangues sont également trcs-\ariées. 

L'antimoine sulfuré est le seul minerai qui soit 
exploité pour l'extraction de l'antimoine métalli- 
que; on le débarrasse de sa gangue en le pesant 
chauffer dans un creuset percé au fond, et sem- 
boitantdans un autre, la gangue reste dans le creu- 
set supérieur, et le sulfure, qui est excessivement 
fusible, se rassemble dans le creuset inférieur; voi- 
là ce que l'on nomme antimoine cru, c'est-à-dire 
le sulfure simplement débarrassé de sa gangue. 
Pour en extraire ensuite le métal pur ou à l'état de 
régule, il faut chasser le soufre par le moyen des 
grillages; mais l'extrême fusibilité du sulfure rend 
cette opération assez difficile* cependant on la pra- 
tique journellement en France et en Allemagne. 

A l'état de sulfure, l'antimoine ne s'emploie que 
dans l'art vétérinaire, sous les noms de t/vehus me- 
tallorum ou de merde de diable. 



TROISIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE OXIDÉ (weiss-spiesglazerz de Wcrncr). 

Signalement. 

Fusible à la flamme d'une bougie, et se volatili- 
sant tout entier au chalumeau quand il est pur. 
Blanc nacré. 

J.amelleux dans un seul sens. 



DE MINÉRALOGIE. 5i3 
Facile à entamer avec le couteau. 
Décrépitant sur les charbons ardens. 

Analyse de l'antimoine oxidè d' A lie mont ^ par 
V auquelin. 

Oxido d'antimoine, 86^ 

Oxide d'antimoine mêlé d'oxide de fer, M 

Silice, 8 l 

Perte, 5 ) 

Comme on ne peut réellement confondre cet oxi- 
de qu'avec la stylbite, a cause de son aspect nacré, 
son signalement suffit pour l'en distinguer. 

/ a rie tes de tissus. 

Antimoine oxidé laminaire. En lames rectangles. 
Aciculaire. En aiguilles divergentes. 
Terreux. 

Giscmens et localités. 

L'antimoine oxidé fut découvert par Mongez dans 
la mine d'Allemont, département de l'Isère, où 
nous avons déjà cité l'antimoine natif; mais depuis 
lors, on Ta rencontré dans la plupart des mines qui 
contiennent l'antimoine sulfuré, si ce n'est à l'état 
blanc et nacré, du moins sous la forme de masses 
jaunes et ternes, produites par l'épigénic du sulfure. 
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QUATRIÈME ESPÈCE. 

ANTIMOINE OXID1Ï SULFURÉ (roth-spiesglascrz de M'er- 
nev ? autrefois kermès natif.) 

Signalement 

Rouge mordoré et ?>olatili sable au chalumeau en 
répandant une fumée blanche* 

Se couvrant d'un enduit blanc quand on le jette 
dans l'acide nitrique. 

Conservant sa couleur sombre de mordoré quand 
on Je réduit en poudre» 

Fariéics de tissus. 

Antimoine oxidè sulfuré actculaire. En aiguilles 
ordinairement luisantes, plus ou moins délices et 
divergentes. 

Amorphe. En masses granulaires d'un rouge mat, 
Gisertiens et localités. 

L'antimoine oxidé sulfuré qui nous occupe, m 
paraît être autre chose qu'une épigénie du sulfure 
d'antimoine, en sorte qu'il partage .son gisement et 
ses localités; mais comme il ne se trouve point aus- 
si communément que lui , on cite seulement la mi- 
ne de Jîraunsdorf en Saxe, de Felsobanya en Hon- 
grie, de Kapnick en Transylvanie, et celles de Tos- 
cane, comme offrant cet oxide particulier sous la 
forme d'un enduit rouge à la surface ou dans les in- 
terstices des aiguilles du sulfure; souvent elles se 
présentent encore avec leur brillant métallique, 
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quand on vient à briser ou a enlever la matière rou- 
ge; c'est ce qui a engagé notre auteur à citer cet 
oxide au nombre des épigénies de l'antimoine sul- 
furé; et ce qui aurait pu le déterminer à franchir 
le pas, comme il le dit lui-même, et à supprimer 
cette espèce, c'est que l'on trouve sur le kermès de 
Toscane, une foule de petits cristaux de soufre qui 
sont dus à l'excédant de ce principe, qui n'a pu 
rester combiné avec l'oxide. H y a donc eu évidem- 
ment décomposition et épigénie. 



DOUZIÈME GENRE. 
I K A Pj E (uran de WVrnor). 

L'urine pur ne s'est point encore rencontré dans 
la nature; on ne l'a même obtenu que dans les la- 
boratoires de chimie. 11 est d'un gris foncé un peu 
éclatant, assez tendre pour se laisser entamer avec 
le couteau, et dissoluble dans l'acide nitrique; sa 
pesanteur spécifique est de 6*44 • Klaproth décou- 
vrit ce métal en 1789, d'abord dans l'oxidule, et 
ensuite dans l'oxide, deux substances d'aspects ab- 
solument opposés. 
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PREMIÈRE ESPÈCE. 
URANE OXÏDULÉ (pecherz de AYerncr). 
SignalenienL 

Soîuble dans V acide nitrique en commençant par 
j faire effervescence; couleur de la masse et de la 
poussière , le brun foncé. 

Pesanteur spécifique, 6,38 à 7,5. 

Assez difficile à entamer avec le couteau. 

Brillant métallique peu déterminé , et: par places 
seulement 

Structure feuilletée dans un sens, surface ondu- 
lée et inégale. 

Aspect presque résineux. 

Assez bon conducteur de 1 électricité. 

Analyse de V uranc oœidulê de J oachimsthai 
en Bohême 9 par Ktaprolh* 

Urane» 86,5 \ 
Plomb sulfuré, G s o ' 
Fer oxidé, 2,5 ( 100 '°' 
Silice, 5,o j 

Il faut avouer que Turane oxidulé peut se con- 
fondre à l'œil avec plusieurs minéraux noirâtres et 
amorphes comme lui , tels que le zinc sulfuré brun, 
le schéelin ferruginé, et le fer chromaté. Heureu- 
sement aucune de ces trois substances 11 est disso- 
lubie dans l'acide nitrique; et enfin la poussière de 
notre urane est d'un noir brunâtre, tandis que celles 
du zinc sulfuré et du 1er chroma té sont grises,, et que 
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celle du schéclin ierruginé a toujours une îeinie de 
violâtre. 

Variétés de tissus. 

Urane oxidulé sublaminaire. 
Massif. 

Gisemcns et iocalités. 

On trouve Turane oxidulé en petits filons dans 
les roches de gneiss, où il accompagne d'autres 
substances métalliques, tels que le fer oxidé, l'ar- 
gent sulfuré, le cobalt arsenical, etc. Freyberg et 
Johann-Georgcnstadt en Saxe, et les environs de 
Joachimstahl en Bohême, sont les principaux lieux 
où Ton cite ce minerai, encore assez rare, et qui 
avait été pris dans l'origine pour une variété de 
zinc sulfuré, qu'on nommait pcch-blcnde ou blende 
de poix, i\ cause de sa couleur noire et de son as- 
pect luisant. 

— w , ■ 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

(JEANE OXIDÉ (uranglimmer de Werner). 

Signalement. 

Masses composées de lames brillantes jaunes ou 
vertes ; dissolubles dans t acide nitrique sans effer- 
vescence, et en lui communiquant une belle couleur 
citmn. 

Forme primitive, un prisme droit symétrique. 

Pesanteur spécifique, 0,12. 

Très-fragile, et cédant à la pression de l'ongle. 
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On ne peut confondre lurane oxidé vert qu'avec 
les cuivres rnuriatés on carbonates, et Purune oxidé 
jaune qu'avec l'arsenic sulfuré de même couleur; 
mais comme les minerais de cuivre font efferves- 
cence dans les acides et les colorent en vert , et que 
le sulfure d'arsenic jaune brûle en répandant une 
fumée blanche et une odeur d'ail, la méprise ne 
peut durer long-temps. 

Variétés de formes , de tissus et de couleurs, 

Uranc oxidé primitif Cristaux prismatiques tel- 
lement courts qu'ils ont la forme de lames- 
Octaèdre, 

SexoctonaL Le prisme de la forme primitive dont 
les bases sont entourées de 4 trapèzes. 

Flahelliforme. Lames divergentes en manière dc- 
ventail. 

Lamelliforme* Paillettes irrégulières disséminées 
sur ta gangue. 
Terreux* 

Vrane oxidé d\in beau jaune citmn. Relevé d'un 
brillant analogue à celui des beaux vernis. 

Vert* D'un vert tres-iutense également brillant. 

Toutes ces variétés, excepté la terreuse, sont 
translucides. 

■ Gisemens et localités* 

Il paraît que l'urane appartient aux terrains gra- 
nitiques; car tout celui qui a été découvert jusqu'à 
ce jour, s est toujours offert dans cette sorte de 
roche plus ou moins altérée, qui lui sert même 
souvent de gangue- immédiate; d'autres fois c'est 
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un quarz commun ferrugineux, un quarz agate 
grossier, etc. 

L'urane oxidé jaune a été découvert par M. Cham- 
peaux, ingénieur des mines, dans le granité décom- 
posé de Alarmagne, près d'Autun, département de 
Saône-et-Loire. M. Alluau Ta retrouvé depuis aux 
environs de Limoges , mais en moins grande quan- 
tité qu'à Marmagne. La variété verte vient de Cor- 
nouailles, où un quarz hyalin brun lui sert de gan- 
gue; on la trouve à Wessendorf, dans le Haut-Pa- 
latinat, sur la chaux fluatée noirâtre; et enfin elle 
accompagne l'oxidule de Johann-Georgenstadt en 
Saxe. 



TROISIÈME ESPÈCE 
(JAANE SI LFATÉ. 

Ce minéral , tout nouvellement découvert par 
M. John, dans le filon dit Rothengang à Joachim- 
sthal en Bohême, ne s'est encore présenté qu'en 
petits prismes rhomboidaux, ou en aiguilles diver- 
gentes d'un vert d'herbe et d'un éclat vitreux. Ils 
se dissolvent dans l'eau, et la noix de galle les pré- 
cipite en poudre brune. Sa gangue est un mica 
schistoïde, et il est associé à l'urane oxidé terreux, 
et à la chaux sulfatée aciculaire. 
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TREIZIEME GENRE, 
MOLYBDÈNE (molybdan do Werner). 

Le molybdène pur, qui n'a encore été obtenu 
que dans les laboratoires, est d'un gris métallique 
bleuâtre; il est trcs-rcfractaire % et réductible en 
oxide blanc, soit par l'acide nitrique, soit par l'ac- 
tion de la chaleur à l'air libre. On ne connaît point 
encore sa pesanteur spécifique, 

ESPÈCE UNIQUE, 

MOLYBDÈNE SULFURÉ (wasserbley de Werner). 
Signalement. 

Gris de plomb ; tachant le papier en gris^ et la 
porcelaine en vert sale. 

Forme primitive, un prisme hexaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique, 4v4* 

Composé de lames onctueuses au toucher, sépa- 
rables et flexibles sans élasticité. 

Facile à gratter. 

Communiquant à la cire d'Espagne et a la résine 
leleetrjcité vitrée par le flottement; selcctrisant 
lui-même résineusement. 

Volatile au chalumeau avec fumée blanche et 
odeur sulfureuse. 
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Molybdène, Go ) 

c r ' , J 100. 

hou Ire, l\0 ) 

On ne peut réellement confondre le molybdène 
sulfuré qu'avec le fer carburé ou graphit : on l'en dis- 
tinguera parles traits gris qu'il laisse sur la porce- 
laine, par la facilite que Ton éprouve à le pulvériser, 
tandis que le molybdène trace en verdàtre sur la 
porcelaine* et se broie très-difficilement; il reste 
long - temps en lamelles, qui s'aplatissent plutôt 
qu'elles ne se divisent. 

K ariètés de formes et de tissus. 

Molybdène sulfuré primitif. En lames hexago- 
nales. 

Trihexaèdre. I n prisme hexaèdre terminé par 
2 pyramides à 6 faces. 
liminaire. 
Lamelliforme. 

Gisement et localités* 

Le molybdène sulfuré est regardé, en raison de 
son gisement habituel , comme la plus ancienne 
substance métallique connue ; c'est toujours en effet 
dans les granités les plus anciens, ou dans des ro- 
ches qui les avoisinent, que l'on a constamment 
trouve ce minéral particulier. C'est ainsi qu'il se 
trouve dans la roche du Mont-Blanc, au pied du 
Talcfre; dans le granité de l'Arbresle, près Lyon . 
qui a été exploité par les Romains; qu'il se trome 
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disséminé dans le graïsen, qui sert aussi de gangue 
à 1 etain oxidé des environs de Limoges , etc. Le 
molybdène n'est point rare dans la nature; mais 
jusqu'à présent il ne s'est jamais trouvé en grandes 
masses* On le cite en Suède, en Saxe, en Hongrie, 
et jusque dans Tune des îles Vierges de l'Amérique 
septentrionale, à Spanistown. 



QUATORZIÈME GENRE. 

TITANE (menac de Wcrncr). 

On n'a point encore pu réduire ce métal à l'état 
de régule; on ne le connaît qu'à 1 état d'oxide ; mais 
les chimistes ne doutent pas que la substance dé- 
couverte d'abord par Gregor, et plus parfaitement 
étudiée par Rlaproth , ne doive être rangée à ta suite 
des métaux bien avérés. 



PREMIÈRE ESPÈCE. 
TITANE OXIDÉ (rutil de Wcrner}. 

Signalement. 

Absolument infusible sans addition (i). 
Forme primitive, un prisme droit symétrique. 



(1) Les variétés fia titane sont tellement différentes l'une 
de l'autre, et si peu tranchées, qu'il est difficile de saisir chez 
elles une propriété parfaitement caractéristique , et qui sur- 
vive à toutes leurs modifications. 
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Molécule intégralité, un prisme triangulaire rec- 
tangle. 

Pesanteur spécifique, 4,10 à /|..*> 'j. 
Rayant toujours le verre . et quelquefois le quarz. 
llougc brunâtre passant au rouge aurore. 
Opaque dans les échantillons tant soit peu épaLs 
translucide dans les cristaux minces ou aciculaires. 
Cassure transversale raboteuse. 
S'électrisant résineusement parle frottement. 

Variétés de foi' tues, de tissus et de couleurs. 
Titane oxidé octaèdre. 

Dioctaèdre. Un prisme octogone avec 2 pyra- 
mides à 4 faces trapézoïdales. 

Bisseocdécimal. Un prisme à îG pans, 2 pyra- 
mides à 8 faces. 

Génicidé. Deux cristaux prismatiques accolés 
bout a bout et formant une espèce de genou. 

Bigéniculé. Trois cristaux prismatiques égale- 
ment accolés, et formant deux genoux, etc. 

Laminaire. Kn iNorwège, avec fer oligistc. 

G ra no lamellaire. A IN e\v- Jersey. 

Cjlindroïde. En Hongrie et au Brésil. 

Aciculaire. En aiguilles capillaires aussi fines 
qu'un cheveu, et de plusieurs peuces de long, tra- 
versant le quarz hyalin. De Madagascar et autres 
lieux. 

Réticulé. En aiguilles qui se croisent sur le même 
plan, et qui imitent un tissu. 

Pulvérulent. A la surface de la chaux carbonatée. 

Titane oxidé rouge de minium } rouge brunâtre , 
massaca, brun \ noirâtre, jaune brunâtre ) rouje. faune 
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cuivreux orangé, et jaune de paille. Toutes ces cou- 
leurs avivées par le brillant de la soie. 

Doré. En aiguilles couleur d'or. De Moutiers en 
Savoie. 

APPENDICE. 

Titane oxidé chromijere. Gris métalloïde , voisin 
du gris de fer. De Sala, dans la paroisse de Fcrncbo 
en Suède ; un mica métalloïde brun verdâtre lui sert 
de gangue. 

Titane oxidé Jerrijcre. Gris de fer foncé; magné- 
tique. 

Laminaire. De Norwége et de Sakbourg. 
Granuliforme. De Menakan, vallée du Cornouail- 
les, qui lui avait fait donner le nom de Menakanite. 

Gisemens et localités. 

Le titane est encore un des plus anciens produits 
de la nature; il s'associe aux roches les plus anti- 
ques, et se place à côté du molybdène , du schée- 
lin et de 1 etain. On le cite dans les granités pro- 
prement dits, dans les gneiss de la Hongrie, dans 
l'amphibole lamellaire du val Sésia en Piémont, etc. 
Le quarz est la gangue immédiate la plus ordinaire 
du titane rutil; il se trouve à sa surface, se groupe 
avec lui, ou le pénètre dans toute son épaisseur 
sous la forme d'aiguilles longues et déliées. Les cris- 
taux groupés deux à deux ou trois à trois, en forme 
de genoux, se sont retrouvés dans une infinité de 
Jieux différens et éloignés les uns des autres, tels 
que les environs de Limoges et d'Autun en France; 
les Alpes, la Hongrie, l'Espagne, le pays de Salz- 
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bourg, la Norwcge, et plusieurs parties de l'Ame- 
rique. 

Le Valais, la Savoie, Madagascar, le Brésil et la 
Sibérie, présentent les variétés capillaires et réti- 
culées engagées dans le quarz hyalin incolore ; la 
variété dorée de Moutiers se trouve dans un fer car- 
bonate qui contient aussi des laines de fer oligiste. 
Enfin, d'autres cristaux laminiformes se trouvent 
implantés à la surface de plusieurs roches, ou grou- 
pés dans leurs fissures. 

Ce minéral est un de ceux qui en a le plus im- 
posé aux minéralogistes; aussi la plupart de ses 
virïétés ont-elles figuré parmi les espèces terreuses 
ss us, des noms spécifiques , et nous aurons l'occa- 
sion ait (aire la même remarque sur toutes les es- 
pèces du genre. 

îilll'On dit que Ton fait usage de l'oxide de titane 
pour donner à la porcelaine une certaine teinte isa- 
belle, qui ne peut s'obtenir qu'à l'aide de ce principe 
colorant. On avait dit aussi, mais fort à tort, à ce 
qu'il paraît, qu'on se servait de la même substance 
pour produire le fond écaille. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

TITANE AN ATA SE (oktaëdrite de Werner, ci-devant 
anatase). 

Signalement. 

Infusible sans addition; communiquant diverses 
couleurs au verre de borax. 

Forme primitive, un octaèdre symétrique. 



5'i6 NOUVEAUX ÉLÉMKNS 

Molécule intégrante, un tétraèdre symétrique. 
Pesanteur spécifique , 5,85. 
Rayant le verre. 

S'électrisant résineusement par le frottement. 

Couleur des cristaux: les plus volumineux, le 
gris d'acier joint à un éclat métalloïde; les plus 
petits sont bleus et très-métalloïdes. 

Poussière terne et blanchâtre. 

Chauffé au chalumeau avec partie égale de bo- 
rax, il fond et colore le verre en vert d'émeraude; 
avec une forte dose de borax , il lui donne une cou- 
leur brune d'hyacinthe ; ce même verre brun , 
chauffé de nouveau à une médiocre chaleur, de- 
vient bleu foncé; par un feu prolongé, ce bleu s'ef- 
face et fail place au blanc; et enfin à une chaleur 
plus élevée, la couleur d'hyacinthe reparaît. 

Variétés de formes cl de couleurs. 

Titane anatase primitif. En octaèdres allongés. 
Basé. Le même octaèdre, dont les sommets sont 
tronqués. 

Dioctaèdre. Les sommets de l'octaèdre primitif 
terminés par 4 facettes additionnelles. 

Titane anatase brun noirâtre. Avec reflets pi- 
métalloïdes. 

Jaune brunâtre. 

Bleu. Avec reflets métalloïdes. 

Les cristaux bruns sont presque Opaques, mais 
les jaunâtres sont translucides. 
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Cisemens et localités. 

On a découvert le titane anatase aux environs de 
Saint-Christophe en Oisan , et toujours en cristaux 
implantés, à la surface de cette roche à base d'am- 
phibole et de feldspath, que nous avons déjà citée 
si souvent, en parlant des belles substances que Ton 
trouve dans les Alpes dauphinoises. M. de Bournon 
le fit connaître le premier en 178J; mais depuis, 
on a retrouvé cette anatase non-seulement en Sa- 
voie, près Moutiers, mais encore en Espagne, ou 
elle a pour gangue un mica schiste. 



TROISIÈME ESPÈCE^ 

TITANE CALCARÉO-SILICEtX (menac doWerncr, ci-de- 
vant sphène). 

Signalement. 

Complètement injusible sans addition. 
Forme primitive, un octaèdre rhomboïdal. 
Pesanteur spécifique, 3,5 1. 
Fragile, mais difficile i\ broyer. 
Une partie des cristaux sont électriques par la 
chaleur. 

Analyse du titane calcaréo-siliceiix de Passa u, 
par Kiaproth, 

Oxide de titan»', 53 j 
Silice, 55 > 101 . 

Chaux, 35 ) 
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Celui du Saint-Gothard a donné sensiblement les 
mêmes produits et les mêmes proportions à M. Cor- 
dier, qui en a fait 1 analyse. 

Variétés de formes , de tissus et de couleurs. 

Titane calcaréo-siliceux émoussé. L'octaèdre p ri - 
mitif, dont 2 arêtes sont remplacées par 2 facettes. 

Ditétraldre. Un prisme à 4 pans, à sommets diè- 
dres; plusieurs autres variétés plus compliquées. 

Canaliculé. Deux ou quatre cristaux réunis dans 
le sens de leur longueur, et formant ainsi une pe- 
tite gouttière, ou sillon simple ou double, adossée* 

Cruciforme. Croisés, à angle droit comme les 
branches d'une croix; du SaiuMîothard. Tous ces 
cristaux groupés et ceux qui ne sont point symétri- 
ques, sont très-électriques par la chaleur. 

Polyédrique. Très-petits cristaux indétermina- 
bles a cause de leur volume microscopique; éclat 
adamentim Us sont aussi électriques par la chaleur. 

Laminaire. D'un blanc jaunâtre; d*Àrendal. 

Titane calcaréo-siliceuoc > blane jaunâtre. 

Verddtre. Du Saint-Gothard. 

Violdtre. 

Brun. 

Dickroîte. Brun par réflexion, orangé par trans- 
parence. 

APPENDICE. 

Titane calcaréo' siliceux ferrijere. En petites mas- 
ses d'un brun noirâtre, disséminées dans une sie- 
nitc de IVonvège, qui sert ;mssi de gangue à des 
zircons, 
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G/seme/is et localités. 

Le titane allié à la chaux et à la silice, paraît 
presque aussi répandu dans la nature que celui qui 
est simplement oxidé; seulement on remarque avec 
raison que celui-ci semble appartenir a une époque 
moins reculée que le titane rutile. En effet, ce n'est, 
au moins jusqu'à présent, ni dans le granité ni mê- 
me dans le gneiss, que l'on trouve le titane spliène ; 
ce sont les sienites, les diorites et les protogines 
qui lui servent de gangue médiate ou immédiate- 
C'cst ainsi qu'il se trouve disséminé dans les sieni- 
tes de Norwège, d'Ecosse, de New-York, etc.; dans 
le diorite de Passau , d'Uzerche, département de la 
Corrèzc, des environs de Nantes; dans les protogi- 
nes grises de la vallée de l'Hôpital, près La Roche 
en Savoie; dans cette belle roche talqucuse verte a 
grands cristaux de feldspath rose de la montagne 
de Pormenas, près Servoz en Savoie; dans cette 
roche diorite tant de fois citée du pays d'Oisan ; 
dans les protogines deCormayeur, de la Tète-Noire 
et de plusieurs autres points qui entourent le Mont- 
Blanc; dans le talc chloritc des Grisons, et de la 
Stura en Ligurie; et enfin, dans les déjections vol- 
caniques des bords du Rhin et de Reaulieu en Pro- 
pence, où Faujas le découvrit en grandes masses. 
fc1 devant prendre place au rang des roches propre- 
ment dites. 
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QUINZIÈME GENRE. 

SOI ÉE LIN (schcel de Werner, ci-devant tung- 
stène ou wolfram), 

A peine MM". d'Elhuyar, qui se sont beaucoup 
occupés de ce métal, sont-ils parvenus ii en réduire 
quelques grenailles; ils n'ont guère obtenu, malgré 
tous leurs efforts, qu'une masse spongieuse parse- 
mée de petits grains métalliques d'un blanc grisâ- 
tre, très-durs et très-cassans ; mais il leur fut im- 
possible de les rassembler de manière it en formel 
un culot. Ainsi, voilà donc encore un inétal qui 
n'est véritablement caractérisé que par l'acide par- 
ticulier que Scbéele découvrit en analysant la sub- 
stance que l'on nommait alors tungstène, et qui est 
notre schéclin calcaire, et plus tard par la décou- 
verte du même acide, laite pur MM. Vauquelin et 
Qeclit, dans le wolfram , qui est notre sebéelin fer- 
ruginé. Il est d'autant plus étonnant que ce métal 
ait résisté jusqu'il présent à l'action des a gens chi- 
miques, que les minerais qui le contiennent ont 
tous les caractères extérieurs des substances métal- 
lifères, tels que l'éclat, la pesanteur, etc. 
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PREMIÈRE ESPÈCE. 

SCHÉELIN FERRUGINÉ (wolfram de Werner). 
Signalement. 

Infusible au chalumeau, nie me avec addition de 
borax. 

Forme primitive, prisme droit rectangulaire. 
Molécule intégrante, idem. 
Cassure transversale raboteuse. 
Se laissant facilement limer. 
Pesanteur spécifique, 7*53* 
Masse d'un noir brunâtre, avec un certain éclat 
métalloïde. 

Poussière, d'un violet sombre ou d'un brun lé- 
gèrement rougeâtre. 

Faiblement électrique après avoir été isolé et 
frotté. 

Analyse par V auquelin et Ilecht. 

Acide schéelique, 67,00 \ 
Oxide de fer, 18,00 j 

Oxide de manganèse, G,'i5 \ 100,00. 

Silice, 1 ,5û i 

Perte, 

La parfaite infusibilité du sebéclin ferruginé le 
fera facilement distinguerdesautres minéraux bruns 
ou noirs avec lesquels on pourrait le confondre. 

Variétés de formes et de tissus. 

Schéelin ferruginé primitif. Un prisme droit k * 
base carrée. 
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Epointé. Le même prisme, dont les angles soli- 
des sont remplacés chacun par une facette, ce qui 
déforme complètement le noyau. 

Vnibinaire. Comme la précédente variété, avec 
une facette sur toutes les arêtes du prisme; de Saint- 
Léonard, près Limoges. 

Triplant. Prisme à 10 pans, sommets à 12 faces; 
de Zinnwald en Bohême. 

Laminaire. En lames très-serrées les unes contre 
les autres. 

Lamellaire. 

Gisemens et localités. 

Le schéelin ferruginé est le contemporain de 1 e- 
tain, et se trouve presque toujours avec lui; c'est 
ainsi qu'il s'y montre associé dans les mines de 
Saxe, de Bohême et d'Angleterre, et que les faibles 
indices qui ont été reconnus aux environs de Li- 
moges en France, ont été précédés pour ainsi dire 
par l'apparition du schéelin ferruginé. Au reste, 
cette règle n'est pourtant point sans exception, puis- 
que, malgré toutes les recherches des minéralo- 
gistes russes, on n'a point encore pu découvrir 
l'étain dans ce vaste empire, quoique l'on y con- 
naisse le schéelin ferruginé sur plusieurs points, et 
dans des roches tout-à-fait semblables à celles dans 
lesquelles on l'a découvert ailleurs. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

SCHÉELIN CALCAIRE (schwcrstcin de Werner, ci-devant 
tungstène). 

Signalement. 

Poussière blanchâtre, jaunissant dans F acide ni- 
tr 'ujue chauffé. 

Forme primitive, l'octaèdre symétrique. 

Molécule intégrante, le tétraèdre symétrique. 

Pesanteur spécifique, 6,06. 

Surface un peu grasse à l'œil et au toucher. 

Couleur ordinairement blanchâtre, jointe à des 
reflets assez vifs. 

Anal if se par Klajrroth. 

Oxide jaune de schéelin, 77,75 \ 

Chaux, 1 7,60 f 

L . > 100,00. 
Silice, a, 00 i 

Perte, 1 ,65 / 

Le signalement de cette substance suffît pour la 
faire distinguer de rétain oxidé, du plomb carbo- 
nate et de la baryte sulfatée, avec lesquels l'œil 
pourrait facilement la confondre. 

Variétés de formes, de tissus, et de couleurs. 

Schéelin calcaire unitaire. Un octaèdre à base 
carrée. 

Dioctacdre. Les 4 angles solides de la base rem- 
placés par 2 facettes. 
Laminaire* En masses lamelleuses. 
Granulaire. En petits cristaux indéterminables 
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attachés à la surface d'un quarz hyalin gris cristal- 
lisé. 

Schéelin calcaire, blanchâtre, jaunâtre, brunâ- 
tre, simplement translucide. 

Gisemens etlocalih s. 

Le schéelin calcaire se trouve avec l'espèce pré- 
cédente, et accompagne aussi 1 etain oxidé presque 
partout où Ton a découvert cet utile métal , savoir, 
à Schonleld et à Zinmvald en Bohême, à Marien- 
bcrg et à Altenbcrg en Saxe, en Comouailles, dans 
les recherches de Puy-lcs- Vignes, près Limoges, etc. 



SEIZIÈME GENRE. 
TELLURE (silvan de Werner). 

PREMIÈRE ESPECE. 
TELLURE NATIF. 

Se volatilisant en bridant au chalumeau avec une 
flamme vive bleuâtre, et répandant une odeur de 
rave assez sensible. 

Forme primitive, l'octaèdre régulier. 

Pesanteur spécifique , 6,11. 

Blanc d'étain, tirant sur le gris de plomb. 

Très -fragile, très-brillant, lamelleux dans sa 
cassure. 

Soluble dans l'acide nitrique sans rien changer à 
sa couleur et à sa limpidité. 
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V arietés de formes et de tissus. 

Quoique le tellure se rencontre dans la nature à 
l'état natif ou métallique, il est toujours allié à une 
petite dose d or, d'argent, de plomb ou de fer, et 
on ne L'a point encore trouvé pur. 

Tellure natif auroferrifere (gediegen silvan de 
Werner), D'un gris d'étain sombre avec une teinte 
de jaunâtre dans la plupart des échantillons; tendre 
et même fragile, tachant légèrement le papier quand 
on le passe dessus avec frottement ; au chalumeau , 
il commence par décrépiter, il fond ensuite comme 
le plomb, et finit par brûler avec une flamme \ i\r 
en répandant une odeur àcre et une fumée blan- 
che. 11 laisse un résidu qui ressemble beaucoup à 
de la silice. 

Analyse par Kfaprolh. 

Tellure, 92, 55 ï 

Fer, 7,90 / 100, do, 

Or, o,25 J 

Sous-variété. 

Tellure natif auro-ferrifere lamelliforme, vulgai- 
rement or blanc. En petites lames groupées confu- 
sément; d'un éclat vif dans le sens de leurs grandes 
faces, et faibles dans l'autre. Il serait possible de le 
confondre avec l'antimoine natif; mais la flamme 
du tellure servira toujours à le faire distinguer. 

Tellure natif aurv argentifère. Tout-à-fait sem- 
blable pour l'extérieur à la variété précédente. 
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Analyse par Kiaprotli. 

Tellure, Go j 
Or, 5o > joo. 
Argent, 10 ) 

Sous-variétés. 

Tellure auro-argenttjïre graphique ( vtilga i ve- 
inent or graphique, schrifterz de YVerner). En pe- 
tits cristaux prismatiques, groupés de manière à 
imiter assez bien certains caractères étrangers; de 
là le nom d'or graphique qu'il portait dans l'an- 
cienne minéralogie. 

Tellure natif auro-plombifvre ( blatter-tcllur de 
LéonhanS ). (iris de plomb river mie teinfe de jaune; 
flexible sans élasticité; traçant sur le papier en noir. 
Pesanteur spécifique, 8,92, 

Isolé et frotté, il s elcclrisc résineusement. 

À nalyse de la va ri< fV la mina ire, par lilapvoth . 

Tellure, 5 2, 2 
Plomb, 54,o 
Or, 9,0 
Argent, o,5 
Cuivre, i,5 
Soufre, 5,o 

Sous-variëlés, 

Tellure natif aum-plombif ère hexagonal. 

Laminaire (autrefois or de Nagyag). En petites 
masses composées de lames qui se séparent assez 
facilement dans le sens de leurs grandes faces. 



100,0. 
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Lamelliforme» En petites lames implantées dans 
leur gangue. 
Compacte. 

GisemcnSt localités, usages. 

Le tellure natij auro-fevvifere. Se trouve en Tran- 
sylvanie, à Facebay, près Zalathna,dans une chaux 
carbonatée, colorée par place par du manganèse. 
La <[uantité d or contenue dans ce minerai est très- 
variable. 

Le tellure auro- argent ij cre. Ne s'est encore trou- 
vé que dans la mine de Franziskus à Olïenbauya 
en Transylvanie. 

Enfin le tellure auro-plombifcre, qui porte plus 
particulièrement le surnom d'or de Nagyag, se 
trouve en effet à Nagyag en Transylvanie, où il a 
pour gangue le manganèse carbonate rose; il y 
est accompagné de zinc et de plomb sulfuré, et 
parfois d'arsenic natif. 

On exploite ces différentes variétés de tellure» 
comme minerais d'or, en raison de la présence 
constante de ce métal précieux, qui s'y trouve jus- 
qu'à 5o pour 100, et qui suinte en gouttelettes quand 
on expose la masse au grillage. 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

TELLURE SELEMK B1SMLTHIFÈRE. 

Signalement. 

Odeur de rave par V action du chalumeau* En pc- 
1 itcs lames brillantes et métalloïdes , accompagnées 
de cuivre pyriteux, de cuivre carbonate vert, et de 
mica verdâtre par transparence; encore peu con- 
nu , et découvert en 1 8 1 4 P ar M- Esmarck, dans la 
mine de Mosnapomdal , à Tellemarek en ISorwège. 

DIX-SEPTIÈME GENRE. 
TANTALE (tantal de Karstein). 
Signalement. 

Le tantale métallique obtenu par Fart est inso- 
luble dans tous les acides j ils le convertissent seu- 
lement en oxtde blanc. 

Gris noirâtre peu éclatant 

Pesanteur spécifique, 6,5. 

Son oxide ne colore nullement le verre de borax. 

Ce métal n'a jamais été trouvé natif dansla nature. 
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ESPÈCE UNIQUE. 
TANTALE OXIDÉ. 

PREMIÈRE SOUS- ESPÈCE. 

TANTALE OXIDÉ 1 URO-MANGANÉSIFÈRE (tantalit il*. 
Karslein). 

Signalement. 

Fondu avec de la potasse , il lui communique 
une couleur d un vert foncé. 

Masse d'un brun noirâtre, passant quelquefois 
pour l'aspect et la couleur au gris de fer; poussière 
gris brunâtre; étincelant sous le choc du briquet; 
cassure inégale avec des indices de lames quand on 
l'expose à une vive lumière. Pesanteur spécifique, 
8,0 environ. 

Analyse du iantaiit de Suède y par Vauquelin* 

Oxide de tantale, 85 \ 
Oxidc de fer, 12 [ 100. 

Oxide de manganèse, 8 ' 

Variétés. 

Tantale oxidé cristallisé. Cristaux incomplets 
qui indiquent la forme d'un prisme rhomboïdal 
oblique, modifié par des facettes additionnelles. 

Massif. 




■ 
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DEU XTEME SO IS-IÏSPECE. 
TANTALE OXIDÊ ÏTTMFÈRE (ytiro-iantalitc de Eâïéteiii), 
Signalement. 

Fondu avec la potasse j il ne lui communique au- 
cune couleur sensible. 

Masse d'un brun noirâtre ou jaunâtre ; poussière 
d'un gris cendré. 

Susceptible d être raclé avec une lame de couteau* 

Cassure inégale, présentant quelques reflets mé- 
talloïdes. 

Pesanteur spécifique, 5,oo. 

Analyse par Berzelins. 
Oxidc de tantale, 5 1 ,8 1 5 j 



Yllrîa, 58*5 1 5 I 

Chaux, 3/i6o l 

Acide lungsfique, t97* 
Oxidc de 1er, 
Oxide d'urane, 



0,555 t 



Variété. 

Tantale ooeidé yttrifvre massif, 

Gisemens et iocalitës* 

Le tantale oœidé se trouve en Finlande, dans 
la paroisse de KimitO; il y est disséminé dans une 
roche composée de quarz blanc micacé, traverse 
par des veines de feldspath laminaire rouge&tre - 
qui lui sert de gangue proprement dite. On Ta trou* 
ré aussi à Finbo et à B roddbo, prèsFahJun en Suéde; 
enfin, depuis peu on la découvert à Bodemnais, 
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dans un granité qui renferme aussi tles béryls, de la 
eordierite et de l'urane oxidé. 

Uytirô-tanlalite se trouve à Yttcrbv, dans le 
môme gîte que la gadolinite, qui renferme aussi la 
terre nommée yttria. Cette variété de tantale a aussi 
un feldspath pour gangue, accompagné de quarz 
et de mica ; mais la disposition de ces trois sub- 
stances, qui sont les élémens du granité, ne permet 
pas de les considérer comme composant cette ro- 
che ; elles n'ont point entre elles cette aggrégation 
qui la caractérise. On a également trouvé l'ytlro- 
stantalitc au Groenland , dans un feldspath rouge. 

C'est à M. likeberg que Ton doit la découverte 
du tantale, métal que M. Wollaston considère com- 
me étant identique avec le colombium, découvert 
par Hatchett. 



DIX-HUITIÈME GENRE. 
CERIUM- 

Le cerium ne s'est encore présenté à 1 état mé- 
tallique que par suite des travaux du laboratoire- 
Aï. Vauquelin, qui Ta obtenu le premier, le trouva 
blanc et fragile, volatile à une haute température; 
dissoluble dans l'acide nitro-murialique seulement, 
et susceptible de deux degrés d'oxidation. 
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PREMIÈRE ESPÈCE, 
CERIUM OXÏDÈ SILICEUX. 

PREMIÈRE SOUS-ESPÈCE, 
<:ERILM OXIDÉ SILICEUX ROUCE (cerit de Kardtein). 

Couleur d'un brun rougeâtre; pesanteur spéci- 
fique, environ 5,oo; poussière grise» qui devient 
rouge par la caleination ; facile à broyer, mais 
rayant légèrement le verre; infusible au chalumeau 
sans addition , mais fusible en verre incolore à Paidr 
du borax; isolé et frotté, il s electrise résine use m en î. 

Analyse par f^attfftietin. 

Oxide de cerîurn, 0; \ 

Silice, 17 [ 

Oxide de fer, 2 > 100* 
Chaux, 2 l 

ISau et acide carbonique, 1 y J 

Variété. 

Cerium ooeidé siliceux rouge massif. 

APPENDICE. 
( cri utn oxidè rouge jttrif ère. 

Gisemetis et localités. 

On trouve ce minéral à llyddarhyttau en Suède f 
où il est accompagné d'amphibole aeictilaire ver - 
dàtre, de cuivre pyriteux, de molybdène sulfuré et 
de bismuth sulfuré; on le trouve aussi à Bastnaès 
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en Bavière. 11 faut avouer que cette substance est 
encore assez mal caractérisée, et qu'il est à désirer 
que Ton vienne à la découvrir dans un état plus pur 
et plus susceptible de jouir de quelque caractère 
tranché. Dans l'état actuel, le cerium ressemble i\ 
1 emeril de l'Archipel ; mais il s'en distingue par sa 
faible dureté, qui contraste avec 1 énergie de l'éme- 
ril. MM. Hisenger et Berzelius sont les auteurs de 
Ja découverte de ce nouveau métal* qu'ils ont <!»■ 
dié à Cérès, nom de la planète de 1802. 

i) E 1 x 1 È m B s o \ s-e s r È c e. 

CEMUM OX1DÉ SILICEUX NOIR (alanit .le Thomson, 
écria tle Hisinger). 

Brun noirâtre; rayant le verre; éclat vitreux; 
opaque, et tirant à certaines places sur l'aspect de- 
mi-métallique. Pesanteur spécifique, 4>oo. Cassure 
inégale; poussière d'un gris foncé; isolé et frotté, 
il s'électrise résincusement. Une pincée de sa pous- 
sière jetée dans l'acide nitrique et chauffé, prend 
une teinte jaune verdàlre, sans subir d'autre alté- 
ration , ce qui seul peut faire distinguer le cerium 
noir d'avec la gadolinitc, qui lui ressemble beau- 
coup, mais qui fait gelée dans l'acide. 
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Analyse du cerium oxidê noir du Groenland . 
par Thomson. 

Oxiilc Je cerium, 55,<j ^ 

Silice, 55,4 I 

Oxide de fer, ?5»4 / 108,0. 

Alumine, 4» 1 i 
Chaux, 1 

Cerium oxidê siliceux noir cristallisé, En petil> 
cristaux prismatiques rhomboïdaux et hexaèdres, 
décrits par Thomson. 

Massif. 

A PP EN ni CE. 

Cerium oxidê noir hydro-alumim ux. Engagé da n s 
!e JV !d>p;j|]i d'un panitedc Xnrarf el tic Einbo, près 
Fahluu en Suède. 

Gisemens et localités. 

On trouve le cerium oxidé noir en Groenland et 
à Riddarhyttan en Westermanie; dans le premier 
lieu il a le feldspath pour gangue; dans l'autre , 
c'est un asbeste roide verdatre. 



TROISIÈME ESPJÈCÉ, 
CERIUM FLUÀTIÎ, 

Ce minéral est encore si rare qu'il a été fort peu 
étudie jusqu'à présent. Ses cristaux, d'une teinte 
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brunâtre 9 semblent appartenir à des prismes hexaè- 
dres modifiés par des facettes. 11 est infusible, mais 
le feu lui fait prendre une couleur plus foncée. On 
ne Ta trouvé qu'en Suède, à Bastnaès, Broddbo et 
Finbo; dans ce dernier lieu, il a pour gangue un 
quarz qui renferme du tantale oxidé yttrifère. 

dPPEA 1)1 CE 1 LA CLASSE 

DES SI BSTANCES MÉTALLIQUES AtTOPSIDES. 

Haûy rappelle en peu de mots, avant de terminer 
cette classe , que plusieurs substances métalliques, 
encore peu connues, ont été découvertes dans dit 
férens minéraux, où elles ne jouent que des rôles 
secondaires , savoir : 

Le chkôme, qui , à l'état d'oxide, sert de principe 
colorant à l'émeraude, à la diallage verte , à l'am- 
phibole actiuote, au pyroxène en masse, et à 
plusieurs schistes chloriteux ; il se trouve dissé- 
miné dans un grès ancien, voisin du terrain houil- 
lcr, aux Ecouchcts, entre la ville de Couches et 
l'établissement du Creuzot. Ici le chrome colore 
des quarz calcédonieux et forme de petites veines 
irrégulières tout à travers la roche arénacée, qui 
est entièrement composée des élémens de granités 
remanies. L'oxide de chrome se trouve aussi com- 
biné avec le plomb et avec le fer; mais dans ce der- 
nier, son principe colorant n'est point apparent. A 
l'état d'acide, il colore en rouge le rubis spinelle 
et le plomb chromaté de Sibérie. Le chrome, à 
l'état d'oxide, est employé dans la peinturei l'huile, 
et surtout dans la peinture sur porcelaine ou en 

35 
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émail. Combiné avec le plomb , il produit un jaune 

excessivement *vïf et qui est tres-estimé. 

Ll rhodium, qui communique une belle couleur 
rose à ses dissolutions dans les acides, a été trouvé 
dans le platine avec le palladium , autre métal dont 
on a déjà parlé. 

Le cadmium enfin, qui a été découvert par MM. 
Ibermann et Stromeyer, dans plusieurs minerais 
de zinc, dans la calamine et la blende, prend un 
assez beau poli, trace sur lepapier en noir, et donne, 
en passant de 1 état liquide à l'état solide, des mar- 
ques de cristallisation, des espèces de feuilles de 
fougères, comme l'antimoine. Sa pesanteur spéci- 
fique est de 8,6. Lorsqu'une calamine contient du 
cadmium, dit M. Kerzelius, et qu'on l'expose sur 
le charbon à un feu de réduction, elle s'entoure de 
suite d'un anneau rouge, 

QUATRIÈME CLASSA 
SUBSTANCES COMBUSTIBLES 

NON MÉTALLIQUES. 

GÉNÉRALITÉS, 

Les combustibles qui composent cette classe, dif- 
fèrent essentiellement des métaux qui sont com- 
bustibles aussi, en ce qu'ils perdent infiniment de 
leur poids par l'acte de la combustion, qu'ils dispa- 
raissent quelquefois même totalement, ainsi que 
cela arrive au diamant et au soufre pur. Tous ac- 
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quicrent 1 électricité résineuse par le frottement, 
sans qu'on soit ob'igé de les isoler; le diamant seul 
sélcctrise vitreusement. Les couleurs de cette classe 
sont peu variées, car, si Ton en excepte encore le 
diamant , toute la livrée des combustibles se réduit 
au noir, au jaune et au roussàtre. Enfin, ainsi que 
le fait remarquer Haiïy, la dureté s y montre depuis 
le zéro de 1 échelle, en commençant par les bitumes 
liquides, jusqu'au maximum de cette faculté de 
résister a tous les corps dont le diamant est si bien 
pourvu. 

PREMIÈRE ESPÈCE. 

S OU F H E (schwefel de Weroer), 
Signalement. 

Brûlant avec une flamme bleue, et en répandant 
V odeur sulfureuse par excellence. 

Forme primitive, un octaèdre rhomboïdal. 

Molécule intégrante, le tétraèdre irrégrlier. 

Pesanteur spécifique du soufre natif, 2,o5. et du 
soufre fondu seulement, 1,99. 

Réfraction double, visible à travers deux faces 
parallèles. 

Fragile, craquant sous le pilon, et faisant en- 
tendre un bruit particulier, une espèce de pétille- 
ment quand on en serre un morceau un in s Unit 
dans la main . et qu'on l'approche de l'oreille. 

Electricité résineuse parle frottement. 

D'un beau jaune clairon jaune citron, quand il 
est pur. 
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Cassure conchoïde. 

La flamme bleue et l'odeur elle-même disparais- 
sent quand Le soufre brûle avec activité, sa flamme 
devient blanche alors. 

Variétés de formes 9 de tissus et de couleurs. 

Soiifre primitif. Cristaux octaèdres pointus ou 
cunéiformes. 

Basé. Les sommets remplacés par une facette. 

Unitaire. Deux facettes rhoniboïdales sur 2 des 
angles solides de la base de l'octaèdre. 

Prisme. En un prisme interposé entre les 2 py- 
ramides, Haùy en décrit 9 variétés. 

Tuberculeux. D'Italie. 

Co?icrétionné.Des sources thermales ;des environs 
de ïïex en Suisse. 
Géodique. 
Globuliforme. 

Strié. Des solfatarres et des volcans, 

Pulvérulent. 

Compacte. 

Massif 

Soufre jaune cilrin, jaune verdâtre^ miellé ? bru- 
nâtre, grisâtre ? blanchâtre, transparent, translu- 
cide ou tout-à-fait opaque. 

Gisemenst localités ^ usages. 

Le soufre paraît avoir une double origine dans 
la nature, car il se trouve dans deux espèces de 
terrains qui conservent les traces de leur forma- 
tion; je veux parler des volcans brûla as et des pays 
où le soufre est associé au sel gemme, aux sources 
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salées, ou du moins aux roches gypseuses qui les 
accompagnent toujours à une très-faible distance. 

Le soufre volcanique se trouve ordinairement en 
fines aiguilles 9 en petits cristaux, ou en slalactites 
attachées aux parois des crevasses par où les fu- 
mées sulfureuses s échappent, soit des volcans biù- 
lans, soit des solfatarres; mais il en existe des amas 
immenses en Islande, dans un sol brûlant, où, 
dit-on, il se produit journellement, de telle sorte 
que celui que Ton enlevé est remplacé quelques 
mois après. Les eaux thermales le déposent quel- 
quefois aussi, et c'est particulièrement celles qui 
exilaient une odeur d'hydrogène sulfuré. 

L'Islande, la Guadeloupe, la solfatarre de Pouz- 
zole dans le territoire de i\aplcs, l'île de Bourbon, 
et plusieurs volcans d'Amérique, renferment des 
amas de soufre que l'on exploite et qui se reproduit 
journellement 

Huant au soufre des salines, il se trouve souvent 
parmi la eliaux sulfatée, ou engagé dans un cal- 
caire gris, dans la marne ou dans le sel gemme. 
En Sicile, dans les vais de NotO et de Mazzara , le 
soufre se présente en couches qui reposent sur des 
bancs de gypse, et où il est associé à la slrontiane 
sulfatée blanche cristallisée; en Espagne, le soufre 
est aussi déposé dans une marne calcaire qui en est 
imprégnée dans toute son épaisseur; à Ilex, dans 
le canton de Vaud en Suisse, la soufrière de Subliai 
est engagée dans les veines irrégulières d'un cal- 
caire gris foncé Aeiné de blanc; enfin, il se trouve 
parmi l'argile aux environs de Lemberg en Silésic. 

Le soufre peut se former journellement par le 
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concours de quelques circonstances favorable, et 
c est il quelques causes fortuites qu'il unit a!îi ihuer 
celui que Ton découvrit à Paris , lors de la démoli- 
tion de la porte Saint-Antoine. De nouvelles expé- 
riences de M. Milseherlich tendent à prouver que 
les soufres obtenus par sublimation et pair dissolu- 
tion, ont des formes cristallines incompatibles (voyez 
son Mémoire dans les Annales de Chimie). 

On cite rarement le soufre dans les terrains pri- 
mitifs; cependant M. de Humboldt en a trouvé à 
Cerio de Ticsa, dans le Quito, au Pérou, qui ap- 
partenait à cette formation, et qui adhère à du 
quarz; mais si le soufre en nature est effectivement 
rare dans les terrains anciens, il n'y existe pas 
moins à l'état de combinaison , puisqu'il remplit le 
rû!e de minérale:ateui\ par rapport à des minerais 
qui font partie constituant des granités, savoir, le 
molybdène sulfuré et Je fer sulfuré magnétique. 

Le soufre du commerce provient en partie de 
celui qui est tout forme dans la nature, et de celui 
que Ton extrait par le grillage des pyrites cuivreuses 
ou ferrugineuses. 

Les principaux emplois de ce combustible sont 
d'entrer dans la composition de la poudre à canon 
et des feux d'artifices, de servir à assujettir les fer- 
rures clans la pierre, à fabriquer l'acide suifurique, 
à entrer dans la composition de plusieurs prépa- 
rations pharmaceutiques, à la préparation des mè- 
ches destinées à. la manutention des vins, etc. (i ). 



(i) Un usage important du soufre est celai rîc pouvoir ser- 
vir a eleinmc Hautement Jr-i feux de cheminée. Deux ou 
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DEUXIÈME ESPÈCE. 

1)1 A. M AN T. 
Signalement. 

Rarant tous les corps, et coupant le verre. 
Forme primitive, l'octaèdre régulier. 
Molécule intégrante, le tétraèdre régulier. 
Pesanteur spécifique, 3,55. 
Réfraction simple. 

Eclat excessivement vif, que Ton désigne par le 
surnom d'éclat adamantin : il a quelque chose d'un 
peu gras, 

S'électrisant vitreusement par le frottement, et 
sans avoir besoin d être isolé; ne conservant cette 
faculté que pendant peu d'instans. 

Brûlant sans laisser de résidu, par un feu d'une 
certaine activité. 

Présenté pendant un instant à la lumière du so- 
leil , et porté immédiatement dans l'obscurité, il y 
n pand une phosphorescence très-sensible et pen- 
dant assez long-temps. 

Variétés de formes et de couleurs. 

Diamant primitif. En octaèdre régulier ou trans- 
posé, c'est-à-dire dont une moitié a tourné sur 
l'autre d'un quart de révolution. 



trois poignées de soufre jetées sur le brasier d'une cheminée 
où le iciï a pris , suffisent pour l'éteindre sur-le-champ. Il 
faut seulement fermer le devant de la cheminée avec un drap. 
Ce moyen est infaillible, et peut prévenirde grands malheurs. 
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Cubique. 
Cubo-octahdrc. 
Cuho-dodêoavdre. 

Plan-convexe ou sphëroïdaL dont toutes les faces 
sont curvilignes. 

Amorphe ou gmnuliformc. 

Diamant incolore. 

Rose. 

Orangé. 

Jaune. 

VerL 

Bleu. 

Bistré. 

Noirâtre. 

Transparent ? translucide ou opaque. 

Toutes ces teintes sont en général assez faible- 
ment prononcées, ce cjui fait que l'on estime ordi- 
nairement beaucoup plus le diamant incolore que 
les diamans de couleur. 

GisemenS) (ocalités, Usages. 

Les premiers diamans connus ont été apportés 
des Grandes -Indes , où on les trouvait dans les 
royaumes de Gulconde et de Visapour; il s'en trou- 
Tait encore au Mogol et à rite de Bornéo. Le Dïûu- 
veau-Monde eut aussi ses diamans, et Ton en dé- 
couvrit dans différentes parties du Brésil ; mais 
dans Pun et dans l'autre hémisphère le diamant 
s est eonstarmuent montre dans des terrains d'aU 
hivion , dans des terres ocreuses, ou parmi le fa- 
meux poudding, connu sous le nom de cascalho. 
On le trouve aussi dans le lit de plu^rMirs rivières, 



00 dans de.-» al tcnssemens modernes, faits aux dé- 
pens même de ces terrains de transport. Les dia- 
Di au a du Brésil, qui ne le cèdent en rien à ceux 
de l'Asie , se trouvent particulièrement dans la 
croûte des montagnes du district de Serro-do-Frio, 
el aussi dans le lit de plusieurs rivières ou attéris- 
semens voisins. 

La découverte de la combustibilité du diamant 
ne remonte qu'à la lin du dix-septième siècle; les 
anciens, qui connaissaient le diamant, assuraient, 
au contraire, qu'il triomphait du feu, et qu'il ne 
s'y échauffait même pas. 

Lorsqu'il fut bien prouvé que le diamant était 
susceptible de brûler et de se volatiliser, on cher- 
cha à en déterminer la nature; et il résulta des tra- 
vaux de Lavoisier et de plusieurs autres chimistes, 
que ce corps, si dur et si brillant, n'était composé 
que de carbone, et s'approchait ainsi beaucoup de 
la nature du charbon dont nous faisons journelle- 
ment usage. 

On ne parvient à tailler et à polir le diamant 
qu'en employant sa propre poussière, et cette dc- 
couvei te, avant laquelle on portait le diamant brut, 
ne date que de i/jô6. Ce fut un nommé Louis de 
Bcrquen, natif de Bruge, qui, s étant avisé de frot- 
ter deux diamans l'un contre l'autre, s'aperçut qu'il 
en tombait une poudre, dont il se servit pour en- 
duire la meule d'un moulin de lapidaire, et au 
moyen de laquelle il mit au jour les brillans reflets 
du diamant, jusqu'alors inconnus. Charles, duc de 
Bourgogne, surnommé le Téméraire, posséda le 
premier diamant poli; il le perdit, avec tous ses 
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autres joyaux, ù la bataille de Mprat, que les Suisses 

gagnèrent sur lui. 

A poids égal, le diamant l'emporte en valeur 
sur toutes les gemmes connues; elle augmente 
avec son volume dans une proportion extrêmement 
rapide, et il arrive un terme ou le tarif cesse tout- 
à-fait d'être applicable; c'est le cas de quelques dià- 
m ans célèbres par leur grosseur, tels que ceux qui 
appartiennent au Grand -Mogol, à l'empereur de 
Russie ; tel que celui qui est connu sous le nom du 
Régent, et qui appartient à la couronne de Fran- 
ce, etc. Celui de l'empereur de Russie, qui pèse 
ig3 karats ou 772 grains, a coûté, dit-on, a mil- 
lions 2f)0 mille livres comptant, et 100 mille livres 
de pension -viagère faite au vendeur. 

Outre l'emploi du diamant dans la joaillerie, il 
sert aussi dans l'art de graver sur les pierres dures* 
soit en relief, soit en creux; mais la plupart du 
temps on ne se sert que de sa poussière humectée 
de vinaigre ou d'huile d'olive; on se sert aussi de 
cette même poussière, qui porte le nom à'égrisée, 
pour tailler, creuser ou forer l'agate. Enfin, les vi- 
triers font un usage habituel du diamant pour cou- 
per les feuilles de verre qu'ils doivent poser (1). 



(1) Voyez le tome III do la Minéralogie appliquée aux 
pour tout ce qui tient à la taille et au clivage du dia- 
niant. 
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TROISIÈME ESPÈCE 
ANTHRACITE (glamkohle de Wemâf). 
Signalement. 

Combustion lente et difficile, sans odeur ni fumée. 

Pesanteur spécifique, 1,80. 

Friable, tachant en noir foncé. 

Masse d'un noir qui passe au gris par suite d'un 
éclat demi-métallique, qui lui donne de la ressem- 
blance avec le fer carburé. 

Frotté et isolé, il s'électrise résincusement , et 
est assez bon conducteur. 

Analyse pur Vauqueiin, 

Carbone, 68 \ 
Silice environ, 5o > 100. 
Fer, % ) 

L'anthracite diffère essentiellement de la houille 
par la difficulté que Ton éprouve à le faire brûler, 
et surtout par l'absence de l'odeur et de ta fumée. 

V ariétés de formes et de tissu*. 

Anthracite cristallisé? Cristaux ébauchés, qui 
semblaient appartenir à des octaèdres aigus. Du 
pays de Herg. 

Schistoïde. En feuillets épais, dont la surface e$1 
brillante et ondulée. De Servoz en Savoie, ei d< 
Philadelphie. 

Stratijbrme. En couches épaisses superposées. 
Des Chalances, au-dessus de l'ancienne mine d'Al- 
lcmont 
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Granulaire, Composé de fragmens disposés dans 
tous les sens, et formant une espèce de brèche à 
bnse et à fragmens d'anthracite, De Serves en Savoie. 

Compacte. En globules disséminées dans de la 
chaux earbonatée. De konsberg en Nôrwège- 

On en a vu des échantillons associés à de l'argent 
natif. 

Caverneux. Pénétré dans tous les sens par de 
petits trous qui pourraient bien être dus à des py- 
rites détruites. Du plateau de Troumose, et des en- 
virons de Pesey en Savoie. 

Anthracite noir. 

Métalloïde. 

Bronzée 

Irisé. Commencement de décomposition, variété 
assez rare. 

Giscmcns, localités, usages. 

L'anthracite se trouve particulièrement dans les 
lorrains de transition; c'est là qu'il forme des cou- 
rbes et des amas considérables. Et à ce sujet je ci- 
terai la Tarentaise et le Faucigny en Savoie, comme 
les deux contrées où ce combustible est le plus ré- 
pandu; c'est pour ainsi dire le charbon des Opes* 
M. Ramond l'a trouvé sur le plateau de Troumose, 
dans les Hautes- Pyrénées, et considère celui-là 
cocaïne appartenant aux terrains primitifs, ce qui 
parait bien extraordinaire. Enfin , on a trouvé ce 
même anthracite dans le terrain houiller, alternant 
a\ec la houille, intimement mêlé, ou formant a\ec 
elle des couches subordonnées. Dans le terrain de 
transition, l'anthracite se trouve entre des couches 
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de grès et de schiste luisant, et il est recouvert par 
d'autres schistes noirs micacés, et qui présentant 
des empreintes de plantes pareilles a celles des 
houillères, avec cette différence qui est constante, 
au moins dans les Alpes, c'est que ces feuilles de 
roseaux, de fougères, etc. , sont changées en talc 
verdàtre ou en talc nacré; ces dernières, d'un as- 
pect fort agréable, se rencontrent particulièrement 
sur l'anthracite des environs de Moutiers en Tarou- 
taise, dans les schistes des environs du Buet ou dû 
B révent ; et les vcrdàtres se font remarquer sur l'an- 
thracite d'Allemont, etc. M. Laugier, qui a bien 
voulu analyser ce talc, a confirmé ce que l'aspect 
m'avait fait pressentir. 

L'anthracite se trouve quelquefois et accidentel- 
lement parmi les substances qui occupent les liions, 
tel qu'à Konsberg en INorwège, où il est accompa- 
gné d'argent natif; ailleurs, il est associé au plomb 
sulfurés àl'axinite, et à plusieurs autres substances 
minérales. 

L anthracite , considéré pendant long -temps 
comme un charbon incombustible, vu la difficulté 
qu'on éprouve en effet à l'allumer quand on agit 
sur une petite quantité, commence à fixer l'atten- 
tion des habitans des Alpes, et les forgerons et les 
chaufourniers s'en servent maintenant avec succès. 
Le fait est qu'il demande beaucoup plus d'air que 
tout autre charbon; qu'il laisse un résidu égal à 
son volume avant la combustion, et que, lorsque 
les morceaux sont un peu gros , il en reste toujours 
un noyau qui ne brûle pas. Le résidu est une sorte 
de tripoli qui est susceptible d'être employé dans 
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les arts, et il s'en faut de beaucoup que ce com- 
bustible doive être rejeté , car si Ton éprouve de la 
difficulté à Tallumer, on en est dédommagé par le 
liant degré de température qu'il développe, et parce 
que sa combustion n'est accompagnée ni d'odeur 
ni de fumée. 



QUATRIÈME ESPÈCE. 

51 EL LITE (honîgstein de Werner, autrefois pierre de miel). 

Signalement. 

Exposé à faction d'un charbon ardent , il blan- 
chit et perd sa transparence; et par un J'en prolon- 
gé , il tombe en poussière sans répandre ni flamme 
ni odeur. 

Forme primitive, un octaèdre symétrique. 
Molécule intégrante, le tétraèdre symétrique* 
Pesanteur spécifique, 1 ,58 à 1 ,66- 
Fragile et se laissant entamer avec le couteau. 
Réfraction double três-m arquée. 
Electricité médiocre sans isolement, mais deve- 
nant forte et persistante quand le corps est isolé. 
Jaune de miel dans Fêtât Ho pureté. 

Analyse par Kiaproth. 

Alumine, j(>v 
Aeid<; mellique, /jl> / 100. 
lia ii, 58 ' 



Le signalement du mellîte le distingue a 1 1 1 î seul 
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d'avec le succin , qui bride avec flamme , odeur et 
fumée. 

V ariélés de formes et de couleurs. 

Mellite primitif. Cristaux octaèdres obtus. 
Dodécaèdre. Provenant de l'octaèdre épointé la- 
téralement. 

Epointê. Les 6 angles solides remplacés par 6 
facettes. 

Gi anulijorme. 
Mellite jaune de miel. 
Orangé brun. 
Jaune verdatre. 

Transparent ou simplement translucide. 

Gisemens et localités. 

On a découvert le mellite à Artern en Thuringc, 
dans des couches de bois bitumineux ou lignites; 
puis en Suisse, dans le bitume glutineux; et enfin 
au col de Phiîepinson, près Juillac, département 
de la Corrèze, où il occupe la surface d'un lignite 
nouvellement découvert. 



r>u,, 



NOUVEAUX ÉLÉJ1ENS 



./ PPEXDICE A LA CLASSE 
DES SUBSTANCES COMBUSTIBLES* 

SUBSTANCES PHYTOGÈN ES (i) f 



PREMIÈRE ESPÈCE, 

BITUME, 
Signalement. 

Toujours combustible avec odeur et fumée fort 
épaisse; résidu peu considérable , développant son 
odeur par le frottement. 

Pesanteur spécifique du bitume liquide,, 0,87, 
plus léger que l'eau. 

Du bitume résinite , ï>55, 
Du bitume solide, 1 ,104. 

Electrique par frottement, sans avoir besoin d e- 
tre isolé. 

Consistance de la poix ou de la résine, et s écla- 
tant comme elle par la pression ou le choc; enfin 
quelquefois liquide. 

Me donnant point d'ammoniaque par la distilla- 
tion, et ne laissant qu'un très-faible résidu. 

La houille ne développe son odeur que par le 
feu; ainsi Ton ne peut la confondre avec les bitu- 
mes les plus solides, puisqu'il suffit de les chauffer 



(l] D'origine végétale. 
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rntrc les doigts pour déterminer l'odeur qui leur est 
propre. 

Variétés de consistance. 

Bitume liquide (erdol de Werner, vulgairement 
naphte ou pétrole). Blanc jaunâtre, orangé, brun 
noirâtre, dichroïtc, c'est-à-dire bleuâtre par ré- 
llexion et jaunâtre par réfraction. 

Glutineux (erdpech de Werner, poix minérale ou 
pissaphalte). La chaleur le rend visqueux et sus- 
ceptible de s'attacher aux doigts; le froid, au con- 
traire, le rend sec et cassant. 

Solide (asphalte ou bitume de Judée). Noir ou 
noir brunâtre, brun rougeàtre sur les bords, très- 
cclafant lorsqu'il est pur. 11 y en a deux variétés: 
de Jragile, qui s'éclate avec la pression de l'ongle; 
et de dur, qui parait provenir du bitume élastique 
dont on va bientôt parler. 11 se trouve en petites 
gouttes rondes sur la chaux iluatée blanche, ou en 
petites masses irrégulières. 

Résinite (retin asphalte). Brun jaunâtre; son as- 
pect est semblable à celui de la résine. 

Fusible sur un charbon ardent en répandant une 
odeur bitumineuse qui n'a rien de désagréable. Se 
trouve en petites masses ou en grains. 

Elastique (caout-chouc minéral). Brun ou noi- 
râtre, ilexible, électrique sans être isolé. Il s'en 
trouve de mou qui cède à la pression du doigt ; de 
coriace comme le cuir, et de sec et aride au toucher. 

(j'isemens, localités, usages. 

La plupart des variétés des bitumes qui viennent 

3G 
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d'être décrites , passent véritablement de Tune à 
l'autre par des nuances insensibles, et ce n'est que 
pour reposer les idées qu'on a cru devoir les parta- 
ger en différeras groupes. 

Les bitumes liquides ont fixé l'attention depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. On leur 
a attribué une foule de vertus idéales et médica- 
menteuses. En Perse surtout, il y a encore des 
sources bitumineuses réservées pour le service du 
souverain et de sa famille; en Italie et ailleurs, on le 
brûle pour l'éclairage public et domestique ; en Ju- 
dée, il nage à la surface de la mer Morte» et les 
habitans le ramassent pour en faire commerce; ail- 
leurs, il imprègne le sol et s'amollit au soleil : tel 
est celui d'Auvergne, du val Travers en Suisse , et 
des environs de Scissel , département de l'Ain. Le 
bitume élastique se trouve près Castlcton en Der- 
bysbire , dans les fissures d'un schiste, où il est ac- 
compagné de plomb sulfuré, de chaux lluatée et 
de coquilles fossiles. Les minerais de mercure d'I- 
dria sont pour ainsi dire imprégnés de bitume. 

De nos jours, on a délaissé les bitumes sous le 
rapport de leurs prétendues propriétés médicinales; 
à peine leur accorde-t-on quelques facultés vermi- 
fuges; mais on sait les approprier a des usages plus 
réels : car on les emploie à l'éclairage , et depuis 
quelques années on.en compose des cimens qui sont 
parfaitement imperméables, et qui jouissent d'une 
légèreté très-précieuse pour l'exécution des terrasses 
qui recouvrent les édifices. On a commencé par em- 
ployer ainsi le bitume de Scissel, puis on a pensé 
à celui que Ton retire par la distillation de la houille 
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dans les thermolampes; enfin, M. Vicat est parvenu 
au même but avec le bitume ou goudron végétal, 
nommé bray, qui produit les mômes effets que le bi- 
tume minéral, et qui est beaucoup moins cher. 
Ouelqucs autres bitumes, entre autres celui de Ga- 
bian, près Bésiers , sont employés à graisser les 
charrettes et les machines à engrenage. Les Egyp- 
tiens paraissent avoir fait entrer divers bitumes mi- 
néraux dans la composition de leur baume de mo- 
mie; et il est certain que les briques des murs de 
Babylone sont assujéties les unes avec les autres au 
moyen du bitume asphalte. 



DEUXIÈME ESPÈCE. 

HOUILLE (steinkohle de >Yerner, vulgairement charbon de 
terre). 

Signalement. 

Brûlant avec odeur et fumée; résidu assez consi- 
dérable. 

Pesanteur spécifique , 1 ,3a « la variété compacte. 
Plus solide que les bitumes, plus fragile que le 
jayet. 

Electricité nulle par le frottement, si elle n'est 
pas isolée. 

Parfaitement opaque. 

Toujours noire , mais plus ou moins brillante. 

V ar tétés de tissus. 
Houille laminaire (blâtter-kohle deWerner). 
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Schisioïde (schicfer-kohle). Ses feuillets sont plus 
épais que ceux de la variété précédente. 

Daloïde (hol^-kohle, c'est-à-dire tison que Ton a 
retiré du feu), Ressemble beaucoup au charbon de 
fusin ; son tissu est lâche et soyeux comme lui; 
recouvre souvent la houille ordinaire, mais brûle 
très-difficilement. 

Compacte (kemel-kohlc). Grain serré, éclat un 
peu gras. Cassure conchoïde, assez solide pour être 
travaillée sur le tour comme le jayet. Sa flamme 
brillante lui a valu son nom anglais ; charbon chan- 
delle. 

Bacillaire. Composée de petites pièces légère- 
ment courbes, exactement pressées les unes à coté 
des autres. 

Irisée. Les plus belles couleurs de l'iris sur le 
fond noir de la houille font un très-bel effet; mais 
ces reflets, simplement superficiels, annoncent un 
premier degré d'altération, ainsi que nous l'avons 
déjà remarqué dans plusieurs minéraux ; et les ex- 
ploitans ont remarqué qu en effet cet accident ne 
se rencontrait guère quïi l'approche des failles ou 
desaccidensqui dérangent la régularité des couches. 

Les minéralogistes étrangers admettent un beau- 
coup plus grand nombre de variétés de bouille que 
celles qui sont citées ici; mais plusieurs ont rangé 
au nombre des houilles proprement dites de sim- 
ples lignîtes ou des jayets imparfaits; d'autres ne 
sont que des houilles altérées par des mélanges ter- 
reux, qui, suivant nous, ne doivent point figurer a 
coté des variétés proprement dites de notre espèce 
houille. 
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GitcmenSy localités, usages. 

La houille caractérise une sorte de terrain qui 
est ordinairement adossé ou superposé aux derniers 
échelons des terrains primitifs, mais elle se trouve 
aussi parmi les roches calcaires; et dans l'on et 
l'autre cas, Ton observe que ce combustible est ac- 
compagné des débris de corps organisés qui appar- 
tiennent tantot.au règne végétal et tantôt au règne 
animal; je veux parler de ces rameaux, de ces 
feuilles et de ces tiges de végétaux dont la plupart 
ne croissent plus dans les contrées où elles sont en- 
sevelies, et dont les analogues ombragent actuelle- 
ment les terres du INouveau-Monde, de l'Afrique ou 
de l'Asie; je veux parler de ces poissons dont la 
figure est empreinte sur les feuillets des schistes 
noirs, qui appartiennent aussi à la formation de- 
houillères et de ces coquilles fossiles qui se trouvent 
dans les calcaires, marneux ou argileux, qui re- 
cèlent également des bancs, des couches ou des 
amas de ce précieux combustible. 

Haùy distinguait ainsi les gisemens divers de h 
houille : le premier, dit-il, nous présente la houille 
déposée en couches entre des lits de pierre, dont 
les uns sont des espèces de grès composés de détri- 
tus de roches plus anciennes, et les autres des schis- 
tes secondaires dans lesquels la réunion des parties 
a été au moins en partie l'effet d'une opération mé- 
canique. Du nombre des premiers est l'espèce d'ag- 
grégat que Ton nomme communément grès des 
houillères (métaxyte ou psammite). Les schistes 
grossiers qui accompagnent la houille, et qui ordi- 
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nairement foraient la partie que Ton appelle le toit 
et le mur, offrent sur leurs feuillets les empreintes 
dont nous avons parlé plus haut. 

Le nombre des couches de houille superposées 
les unes aux autres, dans un même percement, 
leurs directions, leurs inclinaisons, varient d'un lieu 
à un autre, et quelquefois même dans la même 
contrée, dans le même atelier: c'est ainsi que Ton 
trouve des couches horizontales, très - inclinées . 
disposées en toit renversé, en zig-zag, en ondula- 
tions, etc. ; que les couches se répètent en suivant 
une même série; qu'elles sont interrompues dans 
leurs marches, déplacées, jetées de côté, de haut 
en bas et de bas en haut; qu'elles subissent des 
failles, des crans ou des brouillages , etc. 

Une seconde manière d être de la houille, con- 
siste, dans sa position, en couches d'une grande 
épaisseur, sous des niasses de basalte ou dons des 
filons qui interrompent la continuité de cette ro- 
che. On a cité, comme un exemple de ce gisement, 
la houille du Mont-Maissner, dans la Hcsse ; mais 
en général on considère cette houille comme ap- 
partenant plutôt aux ligmtes qu'à la houille pro- 
prement dite. 

Là houille a une troisième manière d être dans 
les terrains calcaires de divers pays , où elle forme 
quelquefois des couches très- puissantes entre des 
couches épaisses de chaux carbonatée compacte, 
dans laquelle on trouve beaucoup de coquilles. 

La houille s'associe accidentellement à diverses 
substances pierreuses ou métalliques , parmi les- 
quelles la pyrite ferrugineuse est sans contredit la 
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plus commune ; c'est même elle qui , en se décom- 
posant , donne naissance à ces incendies souter- 
rains, qu'il est difficile d'arrêter, mais qui, à la vé- 
rité , ne font que des progrès lents et insensibles. 

En général, on considère la houille comme de- 
vant son origine à des végétaux de différons ordres, 
modifiés par quelques agens qui nous sont incon- 
nus, alliés probablement à quelques principes du 
règne animal, successivement déposés dans le sein 
des mers, et alternant avec des couches de schistes 
et de grès dont les élémens appartiennent à des 
roches granitoïdes préexistantes. Quant aux sys- 
tèmes proposés pour appuyer ces probabilités, il 
n'entre point dans notre plan de les exposer ici; 
on les trouvera dans la plupart des ouvrages de géo- 
logie. 

Les différentes espèces de houille sont répandues 
dans la nature avec une heureuse abondance; il en 
existe de vastes dépots en Angleterre , en France , 
en Allemagne, en Belgique et à la Chine» où l'u- 
sage de la houille paraît tout aussi répandu qu'en 
Europe. Tout le monde connaît les brilla ns résul- 
tats de l'exploitation des mines de houille; l'in- 
fluence énorme que l'usage de ce combustible a eue 
sur la prospérité du commerce anglais, et les nom- 
breuses applications qui s'en font journellement 
encore , car les machines à vapeur sont étroitement 
liées à l'existence et à l'exploitation de la houille, et 
ce rhoteur universel s'appliquera bientôt à tous les 
genres d'industrie; qu'il y a déjà loin de la pom- 
pe à vapeur, à la presse à vapeur, qui multiplie 
la pensée , et qui complète en quelque sorte la mé- 



5(>8 NOUVEAUX ÉJLÉUMS 

morable invention de l'imprimerie ! C'est à ce puis- 
sant mobile , qui est mis en jeu par la houille , que 
l'Angleterre doit incontestablement la suprématie 
de ses fabriques, et surtout le bas prix des produits 
qui eu sortent ; aussi la France, qui ne restera ja- 
mais au-dessous des autres nations, toutes les 
fois qu'il s agira d'un genre de gloire à acquérir, 
s empresse- 1 -elle d'adopter les mêmes moyens, 
d'encourager l'exploitation des houillères dont son 
territoire est amplement pourvu , et de perfection- 
ner ou même de changer complètement les anciens 
moyens d exécution contre ceux qui pourront eon- 
Iribuer à la prospérité de sa vaste industrie. Je ne 
puis entrer ici dans les détails de l'exploitation des 
houillères, ni dans ceux qui ont trait aux nom- 
breux emplois de la houille; il suffira de dire qu a 
l'exception de la fabrication de la porcelaine dure, 
qui exige impérieusement I usage du bois, la houille 
en nature ou la houille carbonisée (coak), est sus- 
ceptible de le remplacer partout avec avantage pour 
le degré de chaleur, et par conséquent avec avan- 
tage sous le rapport économique* 11 n'est pas même 
jusqu'à ses différentes qualités qui ne soient pré- 
cieuses aux arts; car l'un préfère la houille grasse 
et collante? l'autre la houille sèche et légère. Les 
houilles pyrîteuses pyrophoriques sont recherchées 
pour la fabrication des aluns, des sulfates et des 
magmats, si précieux à la teinture; et le résidu de 
ces cendres salines est réclamé par l'agriculture, 
qui s'en sert comme d'un puissant amendement. 
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TROISIÈME ESPECE. 



JAYET (pcclikohle de AVemcr, vulgairement jais). 

Signalement. 

Combustion facile, flamme blanche, fumée acre, 
odeur souvent pyroligneuse, ne se collant jamais. 

Assez solide pour être travaillé sur le tour et pour 
recevoir le poli. 

Ordinairement noir, mais passant quelquefois ou 
brun de bistre; cassure ondulée et légèrement lui- 
sante; toujours opaque; compacte et à grain serré. 

Pesanteur spécifique , 1,26; quelques morceaux 
surnagent sur l'eau. 

Électricité faible et difficile à exciter par le frot- 
tement quand le morceau n'est point isolé. 

Le jayet fait partie du genre lignite des autres 
minéralogistes. 11 n'est pas toujours facile à distin- 
guer d'avec la houille sèche, nommée cannel-koal ; 
on s'en aperçoit au vague de son signalement. 

Giscmens, localités, usages. 

On trouve le jayet proprement dit dans le voisi- 
nage des mines de houille ; souvent le même échan- 
tillon présente le passage du bois bitumineux, en- 
core reconnaissablc, a la houille sèche qui masque 
son organisation par un excès de bitume. On l'ex- 
ploite à Sainte-Colombe, département de l'Aude, 
pour en fabriquer une foule de petits ouvrages d'a- 
grément, que Ton exécute sur le lieu même, et 
dont il s'exporte une grande partie pour l'Espagne 
et le Levant. 11 en existe une autre fabrique en 
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Espagne même; enfin, il sert de combustible dans 

les contrée? ou il n'existe pas de meilleure h oui Ile, 



QUATRIÈME ESPÈCE, 
SUCCIN (bernstein de Weriicr 3 vulgairement ambre jaune). 
Signalement. 

Ordinairement jaune , combustible avec flamme , 

fumée et odeur douce et agréable. 
Pesanteur spécifique, i,oS. 
Cassant, niais cependant assez solide pour cire 

tourné, taillé et poli- 
Réfraction simple. 

Electricité très-sensible par le frottement; rési- 
neuse et susceptible de l'acquérir sans être isolé. 

Odeur douce par le frottement , la trituration et 
la combustion. 

Cassure conchoïde. 

Variétés de tissus et de Couleurs, 

Succin compacte. 

Feuilleté. 

Globulifbnne. 

Jaune foncé. 

Jaune pâle. 

Jaune d huile figée. 

Blanchâtre. 

Grisâtre. 

Rouge dhyacinte. 
Vert glauque. 



DE MINÉRALOGIE. 5?i 
Dichroïte. Bleu verdâtre par réflexion . et jaune 

par réfraction. 

Insectifère. Renfermant des insectes dans son 

intérieur. 

Gisement, localités, usages. 

On croit assez généralement que le succin est 
une résine fossile dont l'analogue parfait nous est 
inconnu . mais qui se rapproche beaucoup de la 
gomme copule. Ce qui vient à l'appui de cette idée, 
est, i° sa nature chimique qui la range aux nom- 
bre dés matières végétales; son gisement dans 
les lignites ou bois bituminisés de diverses contrées; 
3° enfin, les insectes et les autres petits animaux 
qu'il recèle dans sa paie, et qui paraissent avoir été 
saisis et entourés à l'époque où la substance, encore 
molle, découlait de l'arbre qui la produisait. 

Les principaux lieux où l'on trouve le succin sont: 
les bords de la mer Baltique, où il est accompagné 
de cailloux roulés et de morceaux de bois fossiles 
auxquels il adhère quelquefois. La recherche s'en 
fait au compte du gouvernement , et les riverains 
n'ont droit que sur celui qui, arraché du fond de 
la mer ou de ses côtes, vient nager à sa surface. 
On s'en empare a l'aide de petits filets appropriés 
à ce genre de pèche. 

On le travaille à DantyJk, et Ton en exécute sur 
le tour de petits ouvrages si délicats, qu'ils peu- 
vent passer pour de vrais tours de force. Les cô- 
tes de la Sicile sont également riches en succin ; 
et M. Lucas y a même remarqué plusieurs va- 
riétés qui nous étaient inconnues. On travaille ce- 
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lui-Ià a Païenne, et il se débite dans le pays el en 
Italie. On trouve aussi du succin en Allemagne, en 
Espagne, au Groenland, et même en France, dans 
les mines de lignites de Saint-Paulet , près du Saint- 
Esprit, département du Gard; mais il ne s'y pré- 
sente point en masses assez pures ou assez volumi- 
neuses pour être employé dans la bijouterie ; il n'a 
qu'une valeur purement géologique. Plus nouvel- 
lement encore, \L Becquerel a trouvé du succin 
rouge, jaune et blanchâtre sur un lignite qui se 
rencontre dans l'argile marneuse d'Auteuil, prés 
Paris : on en a détaché d'assez pur pour être tra- 
vaillé. 

Voilà encore une substance qui était connue des 
anciens, et sur laquelle leur brillante imagination 
s est exercée. Les poètes racontèrent que les larmes 
d'Aréthuse, sœur de Phaéton, se changèrent en am- 
bre jaune en tombant dans l'Eridan; et les dames 
romaines, qui recherchaient aussi l'odeur suave que 
cette substance répand parla chaleur, en faisaient 
exécuter le bout supérieur de leurs fuseaux. En lin, 
les philosophes eux-mêmes, qui avaient remarqué 
la propriété électrique du succin, et qui étaient 
loin de prévoir les effets et les phénomènes qui ont 
été reconnus depuis, et qui se rallient cependant à 
ce fait originaire, crurent que l'ambre jaune était 
animé par la chaleur, et qu'il donnait ainsi quel- 
ques signes de vie a l'approche des corps légers. On 
prépare des vernis qui ont le succin pour base » et 
Ton emploie en médecine différens médicamcm 
dont il fait partie. 
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4 PPENDICE 

AUX QIATRE CLASSES PRÉCÉDENTES. 

Substances dont la nature n'est point encore as- 
sez connue pour permettre de leur assigner des pla- 
ces dans la méthode ( i ). 

« 11 m'a paru qu'un moyen 

«d'accélérer les recherches propres à nous procurer 
»des connaissances certaines relativement à tous 
»ces différons minéraux, était de les montrer dans 
«des dispositions isolées pour appeler sur eux Pat- 
» tendon, et inviter i\ en faire une étude plus appro- 
fondie. » Haùv, t. IV, p. 4>9- 

i . Albite. 

Substance blanche , mate, aciculaire ou lamel- 
laire, étincelant sous le choc du briquet, n'éprou- 
vant aucune altération dans les acides, fondant au 
chalumeau en émail blanc comme le feldspath, 
dont la pesanteur spécifique est de ^,70, et qui a 
donné à l'analyse faite par M. Berzelius les princi- 
pes su i vans : 



Silice, 70,0 \ 

Alumine, 19,5 f 

Soude, (j,5 l 

Porte, 1,0 ) 



100,0. 



Ce minéral , qui a de grands rapports avec le feld- 
spath , s'est trouvé a Finbo et a Broddbo, près Fah- 



(1) Ces substances sont rangées ici par ordre alphabétique. 
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lun en Suède, où il a pour gangue le quarz et le 
mica; à Pcnig en Saxe, clans un granité, et a Had- 
daw dans le Connecticut, aux Etats-Unis, où il est 
associé à la tourmaline rose* 

2, Alloguroïte (splittriger grenat K.). 

Substance gris sale, verdâtre ou brunâtre, en 
niasses informes, dont la cassure est inégale et légè- 
rement luisante, qui est fusible en verre noir, qui 
étincelle sous le choc du briquet, qui est assez te- 
nace, et dont la pesanteur spécifique est de 3,6 en- 
vi ion. 

Cette substance, qui est couverte parfois de cris- 
taux de grenat bruns et dodécaèdres, ainsi que de 
chaux carbonatée blanche, pourrait bien n'être 
elle-même qu'un grenat amorphe et impur; des 
échantillons de grenat passent en se dégradant à 
l'aspect et à la contexture de Tallochroïte, et réci- 
proquement certains échantillons de cette subs lan- 
ce passent dans certaines parties à un état voisin du 
grenat impur; de Berggieshûbel en Saxe. 

5. ÀLLOriiAiNE. 

Substance d'un bleu ciel qui présente des indices 
de division mécanique parallèles aux faces d'un pris- 
me rhomboïdal, qui se résout en gelée dans les aci- 
des , se boursouftle sans fondre au chalumeau, 
qui tombe ensuite en poussière, dont la pesanteur 
spécifique est de 1,9, et qui ne peut rayer que la 
chaux sulfatée. 

M. Stromaycr Ta trouvée composée ainsi qu'il 
suit : 
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Alumine, 02,202 \ 

Silice, S 1 ,922 J 

Eau, 4 1 ^oi [ 

Chaux, 0,700 > 100,000. 

Chaux carbonalée, 0,017 1 

Cuivre carbonate, 5,o58 1 

Fer hydraté, 0,270 / 

Il paraît évident, par le résultat même de cette 
analyse, que l'allophane est composé de plusieurs 
autres substances, et que ce n'est point un minéral 
homogène. Se trouve à (Irafenthal et en Turinge. 

]. A Mi a nthoÏde (ushestoïde, bissolithe ou poil de 
marmotte des montagnards.) 

Minéral qui se présente eu lilamens roux ou ver- 
dàtres excessivement lins, soyeux, flexibles et élas- 
tiques. Se trouve sur la même roche qui sert de gan- 
gue à toutes les belles substances de Saint-Christo- 
phe en Oisan, de la Savoie, etc. Souvent elle est 
engagée dans l'intérieur du quarz hyalin incolore. 

Au premier abord on serait tenté de réunir cette 
substance à l'asbeste; mais en y regardant de plus 
près, on s'aperçoit quelle en diffère sensiblement, 
même par les caractères extérieurs, et il pourrait 
fort bien arriver qu'elle allât se grouper à côté de 
quelques minéraux solides et cristallins, dont elle 
ne serait qu'une simple variété capillaire. M. de 
Bournon m'a montré plusieurs cristaux solides et 
cristallins vers l'une de leurs extrémités, et termi- 
nés à l'autre en un véritable pinceau composé de fila- 
mens soyeux. Il se pourrait par exemple que ce ne 
fût qu'une épidote? 
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5. Bekghakitk. 

Substance composée, tantôt d'aiguilles confuses, 
tantôt de lamelles nacrées d'un blanc grisâtre; trou- 
vée à Fridrischwern en Norwège, où elle est accom- 
pagnée de feldspath rouge et de pierre grasse. 

6. BllLlSLACKlTE. 

Substance capillaire, trouvée dans une dolente, 
avec mica et amphibole, rejeté par les éruptions du 
Vésuve de 179V 

n m EuDIÀIATIÏ. 

Minéral d'un violet rougeâtre lamelleux, qui ac- 
compagne In sodalite du Groenland , et qui a comme 
elle le dodécaèdre rhomboïdal pour forme primiti- 
ve; sa pesanteur spécifique est de 2,9. Elle raie la 
chaux carbonatée. 

Cette substance a les plus grands rapports avec 
la sodalite; elle n'en diffère réellement que par quel- 
ques parties de zirconeque l'on ne trouve point dans 
la sodalite: mais comme M. de Monteiro a remar- 
qué des zircons sur la même gangue, il se pourrait 
que cette terre, qui entre ici cependant pour un 
dixième dansla masse de ce minéral, n y fut qu'ac- 
cidentelle. Voici le résultat de l'analyse faite par M. 
Stromcyer de leudiidyte de Kangerdluarsul au 
Groenland, 
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Silice, 52,4785 

Zircone, 10,8968 \ 

Chaux, io,i/|o; I 

Soude, 15,9348! < 
Oxide de fer. & p mZ{W>7 m * 
Oxide de manganèse, 
Acide mûri a tique, 



1 ,o54.) 1 



Eau et perle, 1 ,8010 / 

S. Feldspath apyre (andalusit de Wcrner.) 

Cette substance, d'un violet rougeàtrc ou d'un 
blanc grisâtre, se divise mécaniquement d'une ma- 
nière analogue à la division du feldspath; sa pesan- 
teur spécifique est d'environ 3, 00; il raie le quai/, 
et se trouve complètement infusible. C'est cette der- 
nière faculté de résister au feu violent qui l'éloi- 
gné du feld.-palh ordinaire, et qui lui a mérité le 
surnom d'apyre. 

Analyse par Fauquelin. 

Alumine, 5a \ 

Silice, 5a f . 

Potasse, 8 i ^ 
Oxide de fer, 2 ) 

M. de Bournon a découvert ce minéral depuis 
long-temps dans les granités du ci-devant Forez; 
mais ensuite on l'a retrouvé en Espagne* en Tyrol 
et en Bavière. 

Haûy pensait que cette substance pourrait pren- 
dre sa place dans la méthode à la suite du feldspath, 
sous la dénomination de feldspath alumirufere : 
mais ce n'était encore qu'une présomption, et plu- 
sieurs minéralogistes pensent aujourd'hui qu'il doit 
se ranger à coté des macles hyalines de la Bretagne, 
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9. FbIDSTATB r.ri a . 

Minéral d'un bleu tendre, qui présente deux joints 
naturels perpendiculaires l'un à l'autre, dont l'un 
est plus net que l'autre; sa pesanteur spécifique est 
de 3,oo. Les angles aigus raient le verre, sa masse 
fait feu sous le briquet, et son tissu est compacte ou 
laminaire. Tous ces caractères ne 1 éloigneraient 
pas trop du feldspath ; mais son analyse, si elle est 
exacte, l'en écarte à jamais; en voici les résultats. 

Silice, i4,oo\ 

Âtumjnej 7 1 ,00 1 
Chaux, 0,00 \ o r 
Potasse, o,25 / 9 ' J * 
Magnésie, 5, 00 1 
Eau, 5,oo/ 

Se trouve à Krieglach en Styrie, où il est accom- 
pagné de quarz blanc et de talc argentin. 

10. Fibrolite. 

Substance composée de libres très-déliés et tir- 
serrés, blanche ou grise, dont la pesanteur spécifi- 
que est de 5,2 1 , et qui s'électrise résineusement par 
le frottement quand elle est isolée. 

Celte substance, dont nous devons la connais- 
sance à M. de Bournon , se trouve dans les roches 
qui servent de gangues aux corindons du Carnate et 
de la Chine. 
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Analyse dù la fibrolite du Carnali\ par 
( licHcvix. 

Silice, 38,00 \ 

Alumine, 58, &5 \ 100,00. 
Fer et perte, ô,y5 ^ 

1 1. G AliROXITE. 

Substance grise nuancée de bleuâtre et de rou- 
geâtre, fusible avec difficulté en un globule blanc 
et opaque; rayant le verre, mais élineelanl diffici- 
Iomcnt.sous le choc du briquet; texture compacte 
et cassure écailleuse. Ce minerai, qui i\ encore as- 
sez d'analogie avec certains feldspaths compactes, 
se trouve dans les roches granitoïdes de Kenlig près 
d'Arendal, et de Friderischwerp en Norwège* 11 est 
associé a du feldspath laminaire, à du feroligiste, 
a de l'amphibole et :\ de la chaux carbonatéc. 

12. Hedt-xreugite. 

Minéral d'un vert foncé passant au brun, divisi- 
ble eu un rhomboïde, pareil à celui qui sert de noyau 
à la chaux carbonatée, suivant M. Ber/.clius; et au 
contraire, suivant M. Ilaùy, en un prisme rhom- 
boïdal oblique divisible diagonalement. Les analy- 
ses ne sont pas plus d'accord que la détermination 
de la forme primitive de ce minéral , que M. Berze- 
lius considère comme un silicate de fer, et que \i. 
Haut rapproche de l'amphibole. Se trouve à Mor- 
mursgrufoa, près Tunaberg en Suède. 
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ij. Jade (nephrit et belstein de Wcmer; pierre de 
lu des Chinois, pierre néphrétique, etc.) 

Yoilà une substance bien anciennement connue, 
sur laquelle il n est pas probable qu'il nous parvien- 
ne de nouvelles données , et qui est cependant 
reléguée dans l'appendice comme un minéral qui 
n'a point encore obtenu le droit dè siéger parmi les 
espèces. Il y a véritablement une sorte d'injustice 
à lui refuser cette grâce, car, bien qu'il ne se soit 
jamais trouvé cristallisé , il se présente toujours dans 
un assez grand état de pureté pour qu'il soit possi- 
ble de l'analyser et de lui fixer une place distincte, 
et il est étonnant que cela ne soit point encore fait. 
INous avons plusieurs autres substances du même 
genre qui sont classées depuis long-temps. 

On distingue deux sortes de jade , savoir ; le jade 
néphrétique ou jade oriental et ht jade ascien; mais 
c'est plutôt une distinction du commerce qu'une 
distinction minéralogicpie, car il n'existe réellement 
point de caractères distinctifs tranchés entre l'un 
et l'autre. 

Le jade raie le verre, étincelle sous le choc de 
l'acier, sa cassure est éeailleuse, il est très-difficile 
à briser; sa transparence est celle de la cire blan- 
che, il est fusible au chalumeau, et reçoit un poli 
qui a toujours quelque chose de gras et d'huileux ; 
ses couleurs sont peu vives et peu variées; elles pas- 
sent du gris verdâtre au vert olivâtre. INous ne sa- 
vons absolument rien sur son gisement. Les Chi- 
nois, qui en font le plus grand cas, le trouvent dans 
le lit de certaines rivières qui traversent les monts 
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lmalaya; ils le nomment iu 9 et en réservent les 
plus grandes pièces pour le trésor de l'empereur, 
qui en fait des présens. Parmi ceux qu'il adressa 
dernièrement au roi d'Angleterre, on remarquait 
deux sceptres de iu; ils en exécutent aussi des pla- 
ques et des instrmnens de musique nommés kings. 
Enfin , le jade nous est apporté d'Amérique sous la 
forme de ces espèces de coins nommés casse-tête 
ou pierres de circoncision , dont nous trouvons des 
copies sur tous les points de l'Europe, et presque 
toujours exécutées avec des roches étrangères. 

Le jade qui se trouve aussi sur les bords de l'Ama- 
zone et dans une île voisine de la Nouvelle-Zélan- 
de, Ïavai-Punama, en cailloux roulés assez volu- 
mineux, a été pendant très-long-temps rangé par- 
mi les amulettes, et considéré comme l'une des 
substances les plus propres à prévenir et même à 
guérir plusieurs des maux dont l'espèce humaine 
est affligée; de la son nom de pierre néphrétique. 

\[\. k AKHIOUTE. 

Minéral disposé en fibres soyeuses, rayonnées, 
d'un jaune de paille foncé avec un éclat légèrement 
nacré. Trouvé dans le granité de Schlakenwald en 
Bohème, et paraissant avoir des rapports avec la 
prehnite. 

Analyse par Slemmann. 

Alumine, 26,48 

Silice, 57,53 

Protoxidc de manganèse, 17,09 

Protoxidc de fer, 5,64 

Eau, 11, 3G 

Perte, 1,90 
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1 5. KiLLExn le. 

Substance lamelleuse qui a l'aspect du triphanc, 
avec lequel il est mélangé, mais qui en diffère pat 
la direction ou l'inclinaison de ses joints naturels. 
Trouvée nouvellement en Irlande. 

16. Lazclit de Werner. 

Minéral d'un bleu foncé, qui devient gris sans se 
fondre au feu du chalumeau, qui raie le verre ei 
dans lequel on reconnaît les indices de prismes 
hexaèdres. Cette substance, qu'il ne faut point con- 
fondre avec le lapis luzuli, se trouve aux environs 
de Sakbourg,. dans un schiste i^ris verdàtre recou- 
vert de petits cristaux de qttarz entremêlés de la- 
melles de mica. Les petits cristaux bleus de cette 
substance ont été réunis par tous les minéralogistes 
a une substance bleue et en masses informes que l'on 
connaissait depuis long-temps, et qui se trouve à 
Worau et à Steinmarck en Autriche, dans un quarts 
blanchâtre, avec des lamelles de talc et quelquefois 
de fer oligiste. 

j 7, Mklujti:. 

Ce minéral, dont on doil la découverte à U. 
Flcuriau de lïellevue, qui Ta trouvé aux environs 
de Rome, a Capo di Bove, sur la même roelie qui 
sert de gangue à une variété de uepïielîne, se pré- 
sente su us la forme dr tré s -petits cristaux parallélé- 
pipèdes rectangles, dont la couleur varie du jaune 
pâle à 1*0 rangé ou au jaune de miel, couleur qui, 
est quelquefois altérée par un enduit rouge bruni- 
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tre ; cette substance est fusible avec bouillonnement 
en verre transparent, sa poussière forme gelée clans 
l'acide nitrique. La rareté de la mélilite et la peti- 
tesse de ses cristaux n'a pas permis de lui assigner 
une place parmi les espèces proprement dites. 

18. Pierre grasse (éléoniteou fettstein deWerner.) 

Substance lamelleuse, qui se divise dans le sens 
d'un prisme droit rhomboïdal, qui se subdivise lui- 
même dans le sens de la petite diagonale de sa base; 
sa cassure a un éclat gras et présente un léger cha- 
toyement, sa dureté lui permet de rayer le verre et 
d'étinceler sous le choc du briquet, sa pesanteur 
spécifique est de 2,6, et on parvient aisément à le 
fondre au chalumeau en un émail blanc; ses cou- 
leurs sont le gris verdatre obscur et le brun rougeà- 
tre. Elle reçoit un assez beau poli et se taille en ca- 
bochon. 

On trouve la pierre grasse à Friderischwern en 
Norwègc, dans une siénitc qui sert de gangue à des 
cristaux de zircon, et où elle est associée au feld- 
spath opalin. Cette substance semble voisine de cer- 
tains feldspaths. 

1 9. Si>im:llanf. 

Le spinellane paraît avoir pour forme primitive 
un rhomboïde obtus; il raie le verre, blanchit au 
chalumeau, et s'y fond avec facilité en émail blanc 
et huileux; enfin, il se résout en gelée dans l'acide 
nitrique, mais avec lenteur. 

*On trouve ce minéral sous la forme de petits (Mis- 
taux dodécaèdres à plans rhombes roussàtres, dis- 
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sémincs dans mic roche composée de grains et de 
petits cristaux de feldspath vitreux, de spinellane 
elle-même, de quarz, d'amphibole et de fer oxidu- 
Je, qui existe sur les bords du lac Laach, près du 
tthin. Haùy semblait dispose a rapprocher cette 
substance de ta sodalite plutôt que du spinellc. 

20. Spinthèr^. 

On trouve ce minéral sous la forme de cristaux 
dodécaèdres, que Ton peut considérer comme dé- 
rivant d'Un octaèdre <\ triangles sealènes, et dans 
lequel la base commune des deux pyramides dont 
il est formé serait un rhomboïde obtus incliné à 
l'axe, et dont chaque sommet serait remplacé par 
un trapéz-oïde très-oblique; sa couleur est le vert 
grisâtre. On n'a encore trouvé le spinthère qu'à Ma- 
roininu en Dauphiué, où il est engagé dans des 
rhomboïdes de chaux carbonatee; son aspect et 
même la forme de ses cristaux, le rapprochent du 
titane calcaréo-siliccux , mais cette analogie n'est 
point encore assez prouvée. 

ai. Talc gbànulaire et Talc glapiiique. 

Si l'analyse chimique jie tendait point a éloigner 
ces deux pierres de l'espèce talc dont nous leur con- 
servons cependant encore le nom , il est certain que 
leurs caractères extérieurs tendraient bien a les fai- 
re rester au nombre des variétés de celte ancienne 
espèce; nous dirons même que quelques doutes je- 
tés sur les analyses des différentes variétés de talc 
tendraient plus que jamais à y faire réunir délirai^ 
tivement les deux substances qui font le sujet de 
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cet article; mais en attendant que la question soit 
suffisamment éelaircie, nous imiterons la circons- 
pection de notre auteur, et nous nous contenterons 
de rappeler les caractères du talc granulaire et du 
talc glaphique, surnomme pagodite. 

Le talc granulaire est très-friable , sa couleur est 
lo gris perlé; humecté et frotté entre les doigts, il 
les couvre d'un enduit nacré, et un fragment exposé 
à la chaleur ou simplement à la flamme d'une bou- 
gie, y prend de la dureté. 

Analyse par V auquetin* 

Silice, 56 \ 
Alumine, 18 I 
Chaux, 0 l 
Fer, 4/ i eo. 
Eau, (> 1 

Potasse, 8 1 
Perte, 5 J 

Le talc glaphique (pierre de lard, pierre à ma- 
gots ou pagodite), a le tissu serré, l'aspect mat, une 
cassure inégale et écailleuse; sa surface et sa pous- 
sière sont douces et savonneuses au toucher; la cou- 
leur varie du blanc grisâtre au jaunâtre, au rose de 
chair et au rouge vif. Cette pierre, isolée et frottée, 
s electrisc résineusement, et communique la même 
électricité à la cire d'Espagne, faculté qui est com- 
mune à toutes les variétés de talc et à toutes les 
substances douces et onctueuses au toucher com- 
me lui. 
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Analyse du taie giaphique jaunâtre et trans- 
lucide* par Vauqnelin. 

Silice, 50 V 
Alumine, 29 ï 
Chaux, s ( q 
Potasse, 7 / 
Fer oxidé, [ \ 
Eau, 5 / 

On trouve le talc granulaire disséminé en petite* 
masses dans les cavités des roches primitives, et 
spécialémeBt dans les interstices des cristaux de 
quarz. Quant au talc glaphîque, nous savons qu'il 
est commun à la Chine, puisque les artistes du pays 
s'en servent pour exécuter les caricatures que nous 
appelons magots; mais nous ne savons absolument 
rien sur sa situation géologique. 

22. Turquoise (calaïte). 

M- Fischer, à qui nous devons un essai sur les 
turquoises, en distingue deux sortes (1). 

La turquoise, dite orientale de vieille roche, ou . 
pierre qu'il nomme calaïte, et la turquoise occi- 
dentale ou osseuse, qu'il nomme odontoltthe. De 
plus, parmi la calaïte îl distingue encore 3 variétés, 
savoir, la calaïte proprement dite, l'agaphàect la 
johnite. 

La calaïte se trouve en masses réniibrmes ou ma- 
melonnées d'un bleu céleste clair, qu'on pourrait 



(1) EâSiiî sur les turquoises par Fischer, iSi8, et Aimdftj 
<k;s mines, toin, VMt, pn£. Sa?. 
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Appeler bleu turquoise ou bleu calaïtc; elle est par- 
faitement opaque, sa pesanteur spécifique est de 
5,86. On ne Fa encore trouvée qu'aux environs de 
•Nichabour, dans te khorasan en Perse, où elle se 
rencontre dans un terrain d'alluvion. 

L'agaphite, Sa couleur est un bleu de ciel de di- 
verses teintes plus ou moins pâles ou foncées, elle 
est parfaitement opaque ou légèrement translucide 
sur les bords; sa pesanteur spécifique est de 5,:;.). 
On la trouve en couches minces accompagnées de 
fer argileux, près de Yichabotir. 

La jôhnite se trouve disséminée en couches très- 
minces dans un schiste siliceux noir; sa couleur est 
le bleu céleste clair qui passe au vert, sa cassure 
est écailleuse, elle raie le verre, et par conséquent 
est plus dure que les précédentes. 

11 parait que ces trois variétés de calaïtes sont des 
matières pierreuses colorées par du cuivre; c est au 
moins ce qui est indiqué par l'analyse de M. John, 
qui a trouvé cette turquoise composée de 

Muminc, /3,o \ 

Eau, 18,0 ( 
Oxide de cuivre, / t ,5 \ ioo,o. . 
Oxide de fer, 4>° 1 
Perte, 0,5 J 

Les oclonlolithes sont des dents fossiles colorées 
en bleu par du phospatc de fer; elles appartiennent 
aux molaires d'un animal voisin des paresseux, du 
cerf, d'animaux carnassiers, et (lies sont beau- 
coup moins dures que les calaïtes; leur tissu est 
feuilleté; elles sont solubîcs dans les acides, et pei- 
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dent leur couleur même dans le vinaigre distillé, 

tandis que les turquoises pierreuses résistent aux 

épreuves. 

On trouve les odontolithes dans une foule d'en- 
droits divers, et entre autres à Simorrcs, départe- 
ment du Gers; à Castres, département du Tarn; à 
Miask et a Olonetz en Silésie, en Suisse, en lîohé- 
me, dans le Cornouailles, etc. . 

Los turquoises sont employées dans la bijouterie; 
celles qui sont pierreuses, que Ton nomme de vieil- 
le roche ou orientales, le sont beaucoup moins à 
cause de leur peu de dureté et de leur couleur, qui 
s'altère aux lumières. Les unes et les autres ont en- 
core fait partie des amulettes et des substances aux- 
quelles on attribuait des propriétés médicamen- 
teuses. 
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DISTRIBUTION MINÉRALOGIQUE 
DES ROCHES. 



METHODE niIAVY. 

Les roches sont les minéraux qui se trouvent dans 
la nature en blocs, en filons, en couches, en bancs 
ou en montagnes entières. 

Les unes sont composées d'espèces minérales ap- 
parentes; les autres ont un aspect homogène, mais 
n'en sont pas moins composées de plusieurs élé- 
mens qui échappent à l'œil. 

Les premières portent le nom de roches phane- 
rogènêsj c'est-à-dire dont les élémens sont appa- 
reils ; les secondes, celui de roches adelogines , c'est- 
à-dire dont la composition est cachée pour l'œil. 

L'on voit qu'il ne s'agit point ici de géologie: 
cVs! purement sous le rapport minéralogique que 
notre célèbre auteur a étudié les roches, c'est sous 
le point de vue des élémens qui les composent et 
nullement sous celui de leur situation , de leur im- 
portance ni de leur antiquité relative, qu'il les con- 
sidère; ce n'est pour ainsi dire qu'un complément, 
qu'une suite nécessaire à l'histoire des espèces mi- 
nérales. Aussi, quoique nous retrouvions dans cette 
série de minéraux en masses plusieurs des espèces 
déjà décrites, telles que le quarz, le feldspath, le 
fer oxidulé, etc., il n'y a réellement pas répétition ; 
ee n'est qu'une simple confirmation de ce que nous 
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avons annonce en parlant des relations géologiques 
pu des gisemens des minéraux, dont plusieurs for- 
ment des roches dans le sens que nous venons d'ex- 
pliquer, et dont la plupart sont implantés ou dis- 
séminés à la surface ou dans la masse de ces mê- 
mes roches. 

On voudra bien aussi ne point attacher trop d'im- 
portance à la signification des noms sous lesquels 
on désigne les roches. On n'a pas prétendu mettre 
la science dans les noms; ce jie sont que des ex- 
pressions sonores et de convention , au moyen des- 
quelles on doit s'entendre, et voilà tout. Le célèbre 
Wernei> ayant contribué plus que tout autre aux 
progrès de l'histoire des roches, on a cru devoir 
rapporter soigneusement sa nomenclature comme 
synonimie ou concordance entre l'école werne- 
rienne et l'école française. 
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PREMIÈRE CLASSE. 

SUBSTANCES PIERREUSES ET SALINES. 

PREMIER ORDRE. 

ROCHES PHANEROGÈNES, C % est-à-dire dont la 
composition est apparente; leurs bases et leurs 
autres élémens appartiennent à des espèces pro- 
prement dites, déjà décrites dans la méthode mi- 
aéralogir/uc. 

I er GENRE, Roches à base de feldspath. 

i re Espèce. Feldspath harmoiii \m:. L iminaire et 
lamellaire. 

z'Esp. Feldspath coMPACTE(dichterfeldspnth\V.). 

5 e Esp. Feldspath lbptykîte (weiss-stein \V.). 
Feldspath granulaire, commun .et schistoïde, seul 
ou avec grenat, mica, disthène, amphibole ou cui- 
vre pyritcux. 

4 e Esp. Feldspath compacte porpiiyritioi e (feld- 
spath porphyr AV.). De petits cristaux de feldspath 
disséminés dans du feldspath compacte; porphyre 
rouge, gris, noir, vert, etc., avec amphibole, quarz. 
calcédoine ou mica. 

Porphyre altéré (thon porphyr W.J. 

Porphyre globuliforme , à globules de la même 
substance, séparables de la masse. 

y Esp. Sii.mu: (sienitW.). Feldspath laminaire 
ordinairement coloré, et amphibole laminaire. 
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Siénite commune, porpbyroïde, basaltoïde, etc. 

Siénite rouge (vulgairement granité d'Egypte). 
Incarnat, gris obscur, noir (basalte égyptien), 
opalin. 

Siénite avec quarz, mica, zircon. fettstein ou fer 
oxidulé disséminé. 

6° Esp. Ei photide. Feldspath compacte tenace 
(jade de Saussure), et diallage. 

Euphotide avec diallage verte (verde di corsica 
des marbriers italiens), avec diallage métalloïde. 

7 0 Esp. PyromERIDE. Feldspath et quarz (vulgai- 
rement porphyre globuleux de Corse). 

Pyromcride globulaire, en globules généralement 
composés de feldspath radié, dont le centre est 
quarzeux; la matière qui les enveloppe gst un feld- 
spath compacte. 

Pyromeride avec fer oxidé imprégnant les glo- 
bules, ou en petits cristaux triglyphes ou dodécaè- 
dres u plans pentagones. 

8 e Esp. Pegmatite (schriff-granit \V., autrefois 
granité graphique ou hébraïque). 

Feldspath laminaire, avec cristaux de quarz en- 
clavés. 

Pcgmatite rose, blanc, jaune, nacré. 

Pcgmatite avec mica ou tourmaline. 

Pegmatite décomposé (porzellanerde \Y., vul- 
gairement kaolin). 

9 e Esp. Granité (granit \Y.). 

Feldspath laminaire* quarz et mica, en grain» 
entrelacés. 

Granité à gros grain, à grain fin, granité com- 
mun , granité porpbyroïde. 
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Granité avec tourmaline, grenat, disthène, éme- 
raude, zircon, cliaux phosphatée, chaux lluatée, 
épidote, pinite, stcatitc, chlorite, tripliane, fer oxi- 
dulé, oligiste, sulfure, oxidé, épigènç, etc. 
Granité magnétique. 

10 e Esp. Gineiss. Feldspath laminaire* quarz et 
mica, tissu feuilleté dû à l'abondance du mica qui 
prédomine dans cette roche. 

Gneiss avec grenat, tourmaline ou épidote. 

1 i c Esp. Protogyne. Feldspath laminaire, quarz 
et talc en grains entrelacés. 

Protogync à feldspath blanc ou rouge violet, avec 
quarz bleu de lavande (roche du Mont-Blanc). 

Protogync avec titane calcaréo-siliceux , avec fer 
sulfuré magnétique, corindon ou chaux fluatée ro- 
se, etc. 

II e GENRE, Roches â base de mica. 

Espèce unique. Mica schistoïde (glimmer schie- 
ferW.^. Mica lamellaire et quarz interposé. 

Mica schistoïde avec grenat, tourmaline, disthè- 
ne, staurotide, amphibole ou émeraude. 

IIP GENRE* Amphibole. 1 

i re Espèce. Amphibole lamellaike (gemeine horn- 
blende \V.). Commun et subaciculaire. 

2 e Esp. Amphibole schistoïde (hornblende schie- 
fer\\.), avec grenat ou chaux carbonatée. 

.V Esp. Diorite (grunstein W.). Amphibole la- 
mellaire et feldspath, ordinairement blanchâtre et 
compacte. 

38 
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Diorite pcrrphyroïde, grains et cristaux de feld- 
spath bien distincts (porphyrartiger grunstcin W-), 

Diorite porphyrique à très-petits grains, avec cris- 
taux de feldspath disséminés (gtimsteinporpbyrW.). 

Diorite globulaire (vulgairement granité globu- 
leux ou orbicnlaire de Corse; les deux élémenssont 
disposés par couches concentriques noires et blan- 
ches. 

Appendice, i 1 v 

Diorite basaltoïdc, approchant du basalte par 
son aspect âpre et terne (grunstein basait \Y.). 

Diorite sebistoïde (grunstein sehieferW. j, à feuil- 
lets minces ou à feuillets épais* 

Diorite amygdalaire. Tissu cellulaire, cavités vi- 
des ou remplies de matières étrangères. 

Diorite amygdalaire, à globules calcaires (m an- 
delstein aïtiger-urtrapp-gestein \V.). 

Diorite avec talc lamellaire, grenat, épidote la- 
minaire et granulaire, fer oxidé, sulfuré, titane 
palcaréo-silîceux ou graphit. 

4 e Esp. ÀriïAMTE. Amphibole et feldspath fondus 
imperceptiblement l'un dans l'autre; apparence ho- 
mogène avec une couleur noire plus ou moins in- 
tense. 

Àphanite commun (trapp ou cornéenne). 

Àphanite porphyritique (grun porphyr \V. , por- 
phyre vert antique, ophyte). 

Aphanite variolaire (variolithe de la Durance), à 
globules de feldspath compacte. 

5* Èsp. Selagite (porphyrahnlicher trapp \\\). 
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Amphibole et feldspath intimement mêlés, et mica 
disséminé. 

IV* GENRE, Pyroxène> 

Espèce unique.V^Q>xfc&Y< massif. Lamellaire, sub- 
laminaire, subbmdïaire, subcompacte. 

V 1 GENRE, Grenat, 
Espèce unique. Grenat .massif (gemeiner grenat 

Grenat massif, avec mica, quarz, chaux carbo- 
natée, fer oligiste ou sulfure magnétique, 

VP GENRE, Quarz. 

i Tfl Espèce. Quahz hyalin. Commun, rose (milch 
quarz W.), gris, subgranulaire (quarz fels W.). 
Scbistoïde avec mica* 

Quarz hyalin arénacé (vulgairement sable ou sa- 
blon quarzcux). 

2 e Èsp. QiîAuz agate pyromaque (fenerstein W.), 
caverneux (silex molaire). 

5 e Esp. Quahz jaspe. Commun ou onix (gemei- 
ner ou band jaspis W.)» 

4 e Esp. Quarz xyloide (bois pétrifié, holzstein 
AV.), bois changé en jaspe. 

f) u Esp- Phtanite. Quarz compacte argileux (kic- 
selschiefer AV.). 

Phtanite subluisant (lydiseherstein AV.). Cassure 
qui se rapproche un peu de la vitreuse. 

Phtanite terne (gemeinci - kicselschiefcr W.). 

Phtanite avec quarz interposé pa,r veines, glaphi- 
te ou 1er sulfuré. 
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Phtanite graïsen. Quarz et mica en grains entre- 
lacés (greisen \\\). 

Phtanite graïsen, avec feldspath, topaze, tour- 
maline, étaîn oxidé, schéelin ferrugineux calcaire. 

VIP GENRE, Topaze. 

Espèce unique. Topàzosème. Topaze , quarz et 
tourmaline unis par voie de mélange avec des cris- 
taux distincts de topaze (topaz fels W.). 

Topazosème avec lithomarge. 

VIII* GENRE, Disthène. 

Espèce unique. Disthène ilvrmophank. Laminaire, 

IX* GENRE, Diallage. 

Espèce unique. Eclogite. Diallage verte et gre- 
nats, 

Eclogite avec disthène, quarz, épidote blanc vi- 
treux, amphibole laminaire ou fer sulfuré magné- 
tique. 

X e GENRE, Talc. 

i tn Espèce. Talc commun. Schistoïde (talkschie- 
ferW.), 

Talc commun avec chaux carbonatée, chaux car- 
bonatée magnésifere, amphibole , disthène, stau- 
rotide, tourmaline et diallage noire* 
2 e JSspm Talc ollaire (topfstein W-)« 
Talc ollaire avec talc laminaire, mica, asbeste, 
fer oxidulé. 

5 e Esp* Talc chlorite. Schistoïde (chloritsehie- 
ferW.)« 
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Talc chloritc avec grenat, tourmaline, fer oxi- 
dulé ou fer sulfuré. 

4 e Esp. Talc stéatite (speckstein et cdlcr serpen- 
tin W*)i avec amphibole aciculaire. 

5 e Esp. Serpentine. Talc stéatite opaque, intime- 
ment mêlé de fer, ce qui ordinairement le rend at- 
tirable; couleur plus ou moins noirâtre, souvent 
tacheté (gemeiner serpentin \V.). 

Serpentine commune schistoïde. 

Serpentine avec talc stéatite translucide, asbes- 
te, grenat, diallage métalloïde, fer chromaté ou 
fer oxidé brun. 

6° Esp. Talc zooraphique (grunerde W.). 

Talc zographique amygdalaire , à noyaux de 
chaux carbonatée. 

XI e GENRE, Roches à base de chaux carbonatée. 

\ TC Espèce. Chaux carhonatée harmophane (ur- 
kalksteiû W.). 

Chaux carbonatée lamellaire, saccaroïde (mar- 
bres statuaires). 

Chaux carbonatée harmophane avec mica, talc, 
quarz hyalin, chaux carbonatée magnésifère, gra- 
phite, fer sulfuré ou cuivre pyriteux. 

2 e Esp. Chaux cartîonatée compacte. Fine, ordi- 
nairement blanche, quelquefois d'un rouge violet, 
translucide, au moins vers les bords (variété du ur- 
kalkstein W.), avec amphibole vert ou mica. 

Chaux carbonatée compacte commune, opaque; 
tissu plus grossier, gris ou jaunâtre; comprend une 
partie du uebergaugskalkstcin de Wcrner, et les ro- 
ches nommées alpenkalksteio et zcchstein. 
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Appendice. 

Chaux carbonaté.e commune, mélangée d'argile 
ferrugineuse (variété du uebergaugskalkstcin AV.); 
murbres de transition, marbres communs de di- 
verses couleurs. 

Chaux carbonatée commune caverneuse (rauch- 
watke.et jurakalkstein W.). 

Chaux carbonatée commune schistoïde (pierre 
lithographique). 

3 e Esp. Chaux carbonatée compacte GtOBi i.u-or- 
me (rogenstein W.« oolithe). 

4 e Esp. Chaux carbonatée crayeuse (kreide \\.. 
Vulgairement craie). 

T ô e Esp. Chaux carbonatée grossière (pierre a bu- 
tir des Parisiens), commune et coquillière. 

6 e Esp. Chaux c\rboxatée &ÉDIMENTAIRE (kalktuff 
W.j vulgairement tuf calcaire). 

7* Esp. Marbre vert. Chaux carbonatée et ser- 
pentine (variété du urkalkstein \\.). 

8 e Esp. Dolomie. Chaux carbonatée, intimement 
mêlée de magnésie carbonatée. 

Dolomie granulaire ou schistoïde , avec amphi- 
bole tremolite, tourmaline, 1er sulfuré, arsenic 
sulfuré, cuivre gris, zinc sulfuré, etc. 

XII e GENRE, Roches à base de chaux phosphatée. 

i re EsjMce. Chaux phosphatée grossière (phos- 
phorit AV.). 

2 e Esp. Chaux phosphatée qi \rzifere. 
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XIII e GENRE, Roches à base de chaux sulfatée 
ou gypse. 

\** Espèce. CllAUX BULFATSE IIARMOPHAXE. Lamel- 
lairc ou grano-lamellaire. 

Chaux sulfatée hannophane, avec mica et talc 
lamelliforme (urgyps W.)i quarz hyalin (dans le 
flœtz-gyps-gebirge \V.); magnésie boratée, arrago- 
nitc, etc. 

2 e Esp. Chaux sulfatée firreuse (variété du Jlœtz- 
gyps-gebirge W.). 

5 e Esp. Cil U X SULFATÉE COMPACTE ( clicll tCU gypS 

W., ou albâtre gypseux). 

4 e Esp. Ciiaux sulfatée calcarifère (vulgaire- 
ment pierre à plâtre), avec chaux sulfatée lenticu- 
laire. 

Chaux sulfatée niviforme, quarz agate pyroma- 
que, etc., avec ossemens fossiles. 

XIV' GENRE, Roches à base de chaux anhydro- 
sulfatée (anhydrit W.). 

i rc Espèce. Chaux axhydro-sulfatéj: harmoph axe. 
Laminaire, lamellaire, granulaire, sublamellaire. 

Chaux anhydro- sulfatée avec talc vert, chaux 
carbonatéc fétide, plomb sulfuré, soufre, etc. 

2 e Esp. Chaux anhydro- sulfatée muriatifère 
(muriacitW.). 

XV GENRE. Roches à base de chaux Ouatée 
(fluss W.). Laminaire, lamellaire avec plomb sul- 
furé, fer sulfuré, cuivre pyrileux, zinc sulfuré, 
bitume, etc. 
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XVP GENRE , Roches à hase de soude muria- 
tée, laminaire, lamellaire, granulaire. 



SECOND ORDRE. 

ROCHES ADÉLO GÈNES. C'est-à-dire dont, la 
composition est cachée pour ImL Leurs hases ne 
se rapportent point à des espèces proprement di- 
tes, et leur formation est due en tout ou en par- 
tie à une réunion mécanique des particules miné- 
rales dont elles sont les assemblages. 

ï« GENRE , Argile. 

i Tfl Espèce. Akgile glaise (topferthon W. , vulgai- 
rement argile à potier). 

2« Espi, Akgile feuilletées commune (sehiefer- 
thon W*). Impressionnée, happante (klebschic- 
fer. W0- 

5 e Esp. Argile smectiql l (walkcrerde YV. , vul- 
gairement terre à foulon). 

4 e Esp. Argile lithomarge (steînmark W.). Vio- 
lacée, terre miraculeuse (wundererde des Saxons). 

5* Esp. Argile ockelse jaune (gelberde ^ r .). 

6 e Esp, Argile •calcàiufère (mcrgel YV., marne). 
Morne commune, dendritit|ue, ruimforme, ou mar- 
bre ruiniforme de Florence* 

m GEISRE, Schiste. 

i rt Espèce. Schiste commun. Luisant. Ardoise or- 
dinaire fur- thon scinder \Y.). Subluisant (urber- 
gangs-thonschiefer). Schiste commun avec fersul- 
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furé, cuivre pyritcux. Chaux carbonatcc, intime- 
ment mêlée avec la marne schisteuse, schiste cal- 
cari fère. 

2 e Esp. Schiste grossier (schieferthon W.). Avec 
empreintes de plantes, de poissons, etc. 

3 f Bsp» Schiste graphique (zeichenschiefer W»)« 
Avec asbeste, etc. 

Y Esp. Schiste novacilaire (wetzschiefer W). 
Vulgairement pierre à rasoir. 

5° Esp. Schiste tkipomzen (polierschiefer W.). 
Très-tendre et divisible en feuillets minces. 

6° Esp. Schiste alunifère ( alaunschiefer \V. 
Schiste alumineux). Schiste alunifère globulifère, 
c'est-à-dire qui renferme des noyaux du même 
schiste, qui se détachent facilement de leurs cavi- 
tés. Éclatant (glanzender alaunschiefer W.). Terne 
(gemeiner alaunschiefer W.). 

7 e Esp. Schiste bituminifère (brandschiefer \V. 
Schiste inflammable). 

8 e Esp. Schiste marno-biti mimfère (bitumino- 
ses mergelschiefer \\.). Avec cuivre pyriteux in- 
terposé. 



TROISIÈME ORDRE. 

CONGLOMERATS. Roches composées de fragmens 
de roenes plus anciennes , agglutinés par un ci- 
ment. 

i rc Espèce. Anagemte (ur-conglomerat et urfels- 
conglomerat W.). Assemblage de fragmens de gra- 
nité, de gneiss, de mica-schistoïde, de schiste, etc. 
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Anagenite à fragmens de granité* 

Anagenite à fragmens de gneiss. 

Anagenite à fragmens de mica schistoïde. 

Anagenite à fragment de schiste. 

Anagenite à fragmens de mica schistoïde et d'am- 
phibole schistoïde. 

Anagenite à fragmens de schiste et de phtanîte. 

Anagenite à fragmens de quarz et de phtanitc 
(kiesel conglomérat W.)>. 

2 e Esp. Psàmmite (grauwack YV.). Assemblage de 
grains de quarz hyalin, de phtanite, de schiste et 
de parcelles de mica, de grains de feJspath agglu- 
tiné mécaniquement par un ciment variable. 

Psàmmite commun, à gros grains, à grains fins, 
avec plomb sulfuré, fer sulfuré, cuivre carbona- 
te, fer carbonate, etc. 

Psàmmite schistoïde, à grains très -fins, quel- 
quefois indiscernables a l'œil. Avec chaux carbona- 
lée anthracite, etc. 

5" Esp. Metaxite (murber sandstcînW- Grès des 
houillères). Assemblage de grains de diverse nature 
avec abondance de mica. 

Metaxyte schistoïde. 

4 e Esp, Grès. Assemblage de fragmens ou de 
grains de quarz réunis par un ciment argileux ou 
quarzeux. 

Grès rudimentaire. Fragmens d'une grosseur va- 
riable. Rouge (rothe todle liegende). Blanc (weiss- 
liegende). 

Grès bigarré (bunter sand-stein). Grains quar- 
zeux disposés par bandes diversement colorées. 
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Grès commun (quaderstein). Grains quarzeux, 
structure uniforme, couleur ordinairement grisâtre. 

5 e Esp. Brèche. Assemblage de fragmens roulés, 
ou anguleux, quarzeux, ou calcaires, réunis par 
un ciment qui forme ordinairement la partie domi- 
na nte. 

Brèche quarzeuse hyaline. Fragmens de quarz, 
hyalin (kiesel-conglomerat W.). 

Brèche quarzeuse agatée. Fragmens de quarz 
agate onyx ou rubanés. 

Brèche quarzeuse pyromaque. Fragmens de silex 
ordinairement ronds (poudding anglais). 

Brèche calcaire (marbres brèches). Fragmens an- 
guleux de chaux carbonatée blanche ou colorée, 
réunis par un ciment également calcaire, 



SECONDE CLASSE. 

SUBSTANCES COMBUSTIBLES NON MÉTALLIQUES. 

r* Espèce. Graphit (graphit W. Fer carburé, 
vulgairement plombagine). Compacte, schistoïde, 
^rano-lamellaire. 

2 e Esp. Antiikacite schistoïde (kohlenblendeW.). 
Compacte (muschlige glanzkohle). 

T> c Esp. Houille (stcinkohle W.). Toutes les va- 
riétés de houille décrites dans la méthode. Voyez 
l'article houille. 

4 e Esp. Jayet (peehkohleW.). Id. 

5 e Esp. Tourbe, llésinitc (pechtorf W.). Fan- 
geuse (rtioortorf W.). Papyracée (papiertorf W.)- 
Des prairies (wilesentorf.). 
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TROISIÈME CLASSE. 

SUBSTANCES MÉTALLIQUES. 

I" GENRE , Fer. 

i re Espèce. Fer oxidulé (magne teisenstein W.V 
Massif, laminaire, lamellaire, granulaire, arénaeé 
(fer oxidulé titanifère). Avec corindon hyalin et 
harmorphanc. 

2 e Esp. Fer oijgiste. Cyamoïde , en forme de 
fève (linsen-formiger-thoneisenstcin W-) Concré- 
tionné, fibreux (fasriger rotbeisensteinW.). Com- 
pacte (dichter rotheisenstein \V.). Bacillaire (stau- 
glicher thoncisenstein). Àrgilifere (rœthclW- vul- 
gairement crayon rouge). 

5 e Esp. Feu oxidé. Concrétionné, fibreux (brau- 
ner-glaskopf W., vulgairement hématite brune). 
Géodigue feîsennîère W.). Globuliforme (bohnerz 
W*}. Argileux (thoneisenstein W.). Et la plupart 
des autres variétés décrites dans la Méthode. Voyez 
1 article fer oxidé, 

Jppendice. 

Feu oxidé carbonate (spathiger eisenstein W.). 
Harmophane, compacte, argilitere (minerai de fer 
des houillères). 

4 e Esp. Fer arsenical (arsenik-kics W*)* Massif. 
5* Esp. Feu sulfuré (schwefelkies W.) Massif. 
Fer sulfuré ferrifère (magnetkies W- 9 vulgaire- 
ment pyrite magnétique). 
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I! GENRE , Cuivre. 

Espèce unique. CfliVRE pyriteux. Massif (kupfcr- 
kies \V.). 

IIP GENRE , Plomb. 

Esp. unique. Plomb sulfuré (bleyglanz ^Y.). La- 
mellaire, granulaire, compacte. 

IV< GENRE . Étain. 

Espèce unique. Etain oxidé. Massif (zinnstein 
\\.). Concrétionné (tinwood W. ). Granuliformc 
(seifenzinn W.) 

V e GENRE, Zinc. 

1 r< Espèce. Zinc oxidé ( galmey W. , vulgairement 
calamine). Massif. 

2* Esp. ZlXC CARBONATE. Massif. 

3 e Esp. Zinc sulfure. Laminaire, compacte (vul- 
gairement blende). 



QUATRIÈME CLASSE. 

ROCHES D'ORIGINE IGNÉE SLIVANT LES UNS, 
ACQUEUSE SLIVANT LES AUTRES. 

i re Espèce. Dolérite. Feldspath et pyroxène. 

Dolente symplectique. Cristaux de feldspath et 
de pyroxène entrelacés. Passe pour un grunstein. 

Dolérite pseudo-porphyrique. Pâte de feldspath 
gris, enveloppant des cristaux de pyroxène; aspect 
semblable a celui d'un diorite à petit grain ( var. 
du graunstein de W.). 
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2 e Esp, Xerasite (Gruasteio de transition des 
Allemands). Aspect aride sans aucun luisant; ren- 
fermant des cristaux ou des noyaux de matières 
étrangères. 

Xerasite amygdalaire à globules calcaires (vario- 
lithc du Drac). De mésotype, de strontiane sulfa- 
tée, de quarz hyalin , de quarz agate, de taie zo- 
grapliique , de prehnite ; cavités garnies de cristaux 
d'analcime, de chabasie, de quarz hyalin, etc. 

X ensile pseudo-porphyrique a cristaux de py- 
roxène, à grains de peridot. 

5 e E$p, PAAnomte. Feldspath compacte, sonore 
(klingstein W.). Pâte compacte, plus fine que celle 
du basalte; surface variant du subluisant au terne. 
Sa couleur n'atteint point le noir décidé, et se rap- 
proche souvent du gris verdâtre; cassure écailleuse. 
Le phonoliie contient beaucoup moins de fer que 
le basalte, quoiqu'il agisse communément sur l'ai- 
guille aimantée. 

Phonolite commun. 

Phonolite porphyrique avec n a troll te, cristaux 
de pyroxène, parcelles de mica, grains de Haiïyne 
ou de fer lit a né, quarz hyalin concrétion né, etc. 

4 e Esp, Basalte (Basalte W.). Aspect apre, cou- 
leur tirant au noir, surface mate contenant beau- 
coup de fer, agissant sur l'aiguille aimantée, ayant 
quelquefois des pôles. Sa base est du pyroxène , d'a- 
près M. Cordîer. 

Basalte prîsmatoïde à 5, 4» 5, 6 pans et plus, sphé- 
roïdal, caverneux (pierre meulière du Rhin), mas- 
sif, scliistoïde. 

Basalte porphyrique, amygdalaire. à noyaux de 
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mésotype, d'arragonitc, â cristaux d'amphibole, de 
pyroxène, à grains de peridot , etc., etc. 

Basalte altéré. Aspect plus ou moins argileux. 

5 e Esp. TmLuatodk (vulgairement pierre de Vol- 
>ic). Couleur d'un t;ris cendré, masse criblée de 
petits trous irréguliers, avec feldspath vitreux et 
paillettes de fer oligiste spéculaire. 

6 e Esp. Wacke (wacke \\ .). douleur variable par 
des nuances de gris, de verdàtre, de jaunâtre, de 
noir brunâtre; surface mate ou subluisante; cas- 
sure unie ou imparfaitement conchoïde, ou ter- 
reuse et à grain lin; poussière blanchâtre. Fait le 
passage de l'argile au basalte. 

Wacke amygdalaire à noyaux de mésotype, de 
talc zographique, de chaux caibonatée, etc., avec 
stylbite, amphibole, mica, fer sulfuré fe m l'ère, etc. 

7 e Esp. Traciiyte. Composé de feldspath blan- 
châtre ou gris cendré, avant un aspect raboteux. 

ïrachyte porphyrique à grands cristaux de feld- 
spath vitreux et striée, renferme quelquefois du 
mica et presque jamais de quar/.. 

8 e Esp. Perlaire (perLstein \Y.). Gris bleuâtre 
plus ou moins foncé, ou blanc grisâtre; éclat na- 
cré, très-fragile, donnant souvent une odeur argi- 
leuse par l'expiration. 

Perlaire commune ou filamenteuse. 

9 e E p. Feldspath uésinite. (PechsteinW.). Com- 
mun ou porphyrique (pechstein porphyr \V.). 

io c Esp. Obsjdîk.n .\ t. Résimti: du Pic de Téné- 
rifle, commune, ou porphyrique d'Auvergne, avec 
I mica lamelliforme. Hyaline. Aspect entièrement 
il vitreux. Massive (obsidian \V.), commune, por- 



CoS NOUVEAUX ÈLÉJttBNS 

physique. Globuliforme (marekanite), filamenteu- 
se, en fila mens droits, à l'île Bourbon; contournée 
et comme tressée ; verdâtre , blanchâtre , noire. 
Scoriforme ( birnstein W. ), vulgairement pierre- 
ponce. Filamens blanchâtres, droits et conjoints. 

ROCHES GÉNÉRALEMENT REGARDÉES COMME 
AYANT UNE ORIGINE IGNÉE (roches volcaniques). 

i r * Espèce. Lave (lava W.). 
Lave massive, compacte, commune, funiforme, 
scoriforme. 

Lave cellulaire pu m ici for me « lapillairc (vulgai- 
rement puzzolane). Arénacée (vulgairement cen- 
dres volcaniques). 

2 K Esp. Tuf volcanique (peperino). Avec quary, 
agate calcédoine, quarz hyalin, bitume, mica, am- 
phigène, pyroxène, etc. 

M ATI ÊR ES SUBLIMÉES. 

Fer oligiste. 

Ammoniaque sulfatée et muriatéc. 
Soufre. 

Arsenic sulfuré rouge. 
Cuivre et fer muriatés. 

ROCHES PSEUDO-VOLCAN 1QI ; ES. 

THERM AHTIIIDËS. 

Substances altérées par les houillères embrasées, 
et non par le feu volcanique. 

Thermantide tripoléenne (tripel W.). 
Thcrmaniidc jaspoïde (porcellan jaspis \V.). 
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DISTRIBUTION DES ROCHES. 

METHODE DE M\ BRONGMART. 



PREMIÈRE CLASSE. 
ROCHES SIMPLES. 

1. Calcaire (chaux carbonatée). 

i rc Section. Calcaires durs produits par cristalli- 
sai ion. Exemple : calcaire libreux; lamellaire, sac- 
caroïde, concrétionné, spongieux. 

?/ Section. Calcaires purs produits par sédiment. 
Exemple : certains marbres; calcaires compactes, 
oolithe. Craie; blanche, tuffau et chlorithée; cal- 
caire grossier; calcaire marneux, etc. 

5 e Section. Calcaires formés de chaux carbona- 
iée mélangée à différentes substances. Exemple : 
calcaire quarzifèrc; siliceux, calp, magnésien, bi- 
iumineux, fétide, etc. 

2. Fluor (chaux fluatée). Fluor compacte de 
Thuringe, de Silésie, etc. 

5. Âfttms (chaux phosphatée). L'apatitc terreuse 
de rEstramadure. 

[\. Gypse (chaux sulfatée). Gypse laminaire; sac- 
caroïde, fibreux, compacte, grossier ou calearifère. 

5. Ami y i> rite (chaux anhydro- sulfatée). Anhy- 
drite spalhique, fibreuse, concrétionnéc, quarzifè- 
re (pierre de Vulpino OU Uardiglio.) 

3g 
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(>. Alun (alumine sulfatée alcaline). Alun en cou* 
ches, d'Egypte, Milo. de Sanlaîgiic, etc. 

7. Àluminite (alumine sous-sulfatée). Âluminite 
de la Tolpha, etc. 

8. Magmsite (magnésie carbonatee). Magncsite 
de Salinelle, département du Gard, 

9. Baryte (baryte sulfatée)» Baryte compacte de 
Scrvoz en Savoie. 

10* Célestine (strontianc sulfatée). Célestine en 
couches, de Pensylvanie, etc. 

11. Sel gemme (soude muriatée). Tous les amas 
de sel gemme connus, 

12. Quarz ou cristal de roche. Quarz commun 
amorphe, quarz grenu. 

i5. Grès (quarz arénacé). Grès lustré, grès blanc, 
rouge. 

i4- Silex (quarz agate grossier, etc.). Silex cor- 
né, meulière, silicicalce. 

15. Jaspe (quarz jaspe). Jaspe commun, ruban- 
né, schistoïde, porcellanite, 

16. Tripoli. 

17. Ponce. 

18. Obsidienne. Vitreuse, perlée. 

19. Résimte (pechstcîn). 

20. Petrosilex (feldspath compacte), Petrosilex 
agathoïde, jaspoide, feuilleté, 

âl, Feldspath* Feldspath laminaire (petuntzé). 
22, Idocrase. Idocrase en couches de Fassa en 
Tyrol, 

25. Grenat. Grenat en couches de Saxe et de 
Bohème. 
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Pyroxène (llierzolite). Pyroxènc en masse 
des Pyrénées. 

25. Amphibole. Amphibole hornblende, actinote. 

26. Basalte. 

27. Serpentine. Serpentine noble , commune, 
ollaire. 

28. Stéatite commune (talc stéatite). 

29. Chlorite (talc chlorite). 

00. Talc endurci. La craie de Briançon, etc. 

5i. Argile, kaolin (feldspath décomposé). Plas- 
tique (terre de pipe). Smectique (terre à foulon). 
Figuline (terre glaise ou à potier). Feuilletée, lé- 
gère, etc. 

3s. Marne (argile calcarifère). Argileuse, cal- 
caire ou sablonneuse. 

53. Ocre (argile ocreuse). Ocre rouge, jaune, 
brun, orangé de Combal en Savoie. 

34. Argilolite (argile endurcie). 

35. Vake. 

36. Cornéenne (nphanitc d'IIaiiy). Cornéenne 
compacte, trapp, lydienne ou pierre de touche. 

37. Schiste. Schiste luisant, ardoise, argileux, 
coticule, ou pierre à rasoir, marneux. 

38. Ampelite. Ampelite alumineux, graphite, ou 
crayon noir. 

39. Graphite (vulgairement mine de plomb). 

40. Anthracite. Anthracite schistoïde, conchoï- 
de, friable. 

4.1. Houille (charbon de terre). Houille grasse, 
sèche, compacte. 

42. Lignite. Lignite jayet, friable, fibreux, ter- 
reux. 
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43* Tourbe. Tourbe compacte ou limoneuse, fi- 
breuse, ligneuse. 

/|4« Fer sulfuré ou tyrttes. En masses et en 
couches, en Silésie, en Suède, etc. 

45. Feroxidulè. En couches puissantes, en Suè- 
de, en Silésie, èn Piémont, etc. 

46. Fer oligiste. En grandes masses, à iile d'Elbe. 
4;. Fer hydraté. Fer hydraté compacte, globu- 

liforme. 

48. Fer terreux. Fer terreux argileux, limoneux, 
sablonneux. 

49. Fer carbonate. Fer carbonaté spathique, ter- 
reux. 

50. Fer chromaté. En masses, dans le départe- 
ment du Var, en Styrie, etc. 

51. Zinc calamine (zinc oxidé et carbonaté). 
5a. Manganèse oxidé. En grands amas, à la Ilo- 

manèche, près Mâcon. 



DEUXIEME CLASSE. 
ROCHES MÉLANGÉES. 



PREMIÈRE DIVISION. 

ROCHES CRISTALLISÉES ISOMÈRES. 

I er GENRE, les felclspathiqucs. 

i rc Espèce. Granité. Essentiellement composé de 
feldspath lamellaire, de quarz et de mica. 
Granité commun, porphyroïde. 
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2* Esp. Protocyne. Essentiellement composée de 
feldspath et de talc, stéatite ou chloritc, sans ou 
avec un peu de mica- Le Mont-Blanc et la plupart 
des aiguilles qui l'entourent. 

3 e Esp, Pegmatite (granité graphique), essen- 
tiellement composé de feldspath laminaire et de 
quarz. Le kaolin de Saint-Yriex est un pegmatite 
décomposé , etc. 

Y Esp. Dot.eutte ou Mimose. Essentiellement com- 
posé de feldspath lamellaire et de pyroxène* Laro- 
che du sommet du Meisner en Hesse. 

IP GENRE , les amphiboliques. 

5 e Eèpi Sienue (faisait partie des granités). Es- 
sentiellement composée de feldspath lamellaire et 
d'amphibole, avec quarz comme partie constituan- 
te accessoire. 

Variétés, Sicnitc granitoïde d'Egypte , etc. 

Sienite schistoïde, porphyroïde, zirconienne. 

6° Esp. DiAiîAse (grunstein W.). Essentiellement 
composée d'amphibole hornblende et de feldspath 
compacte. 

Variétés. Diabase granitoïde, matière d'un grand 
nombre de pagodes de l'Inde. 

Diabase schistoïde (grunstein schiefer W.). 

Diabase porphyroïde (grun porphyr W.). 

Diabase orbiculahc (c est l'ancien granité orbi- 
culahc de Corse). 

Diabase diallagique. 

Diabase maculée. 

y* Esp. Hémithkèxe. Essentiellement composée 
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d'amphibole et de calcaire (c'est le granitone des 

marbriers italiens). 

DEUXIÈME DIVISION. 

HOCHES CRISTALLISÉES ANISOUIÈRES. 
III e GENRE, a base de quarz hyalin. 

S* Esp. Hyalomicte (greisen). Essentiellement 
composée de quarz, hyalin et de mica disséminé; le 
quarz est prédominant; elle sert souvent de gangue 
ll 1 ctain. À Zinmvald, a Vaury, etc. 

Appendice. 

Hyalomicte granitoïde, schistoïde, compacte. 
Avec fer oligiste, abonde au Brésil. 
Avec tourmaline, en Suéde, au Mont-liose, etc. 
Avec topaze (topa/ids \Y.). 

IV e GE\ItE, à base de mica. 

9" Esp. Gneiss ou Gneuss. Essentiellement com- 
posé de mica abondant en paillettes, et de feldspath 
lamellaire ou grenu , structure feuilletée. 

Variétés, Gneiss commun, quarzeux, talqueux, 
porphyroïde, 

io c Esp. Mica schiste (glirnnier schiefer). Essen- 
tiellement composé de rnica et de quarz; mais le 
mica est la partie prédominante. 

Variétés. Mica schiste quarzeux. 

Mica grena tique. 

Mica feldspathique. 
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V e GENRE , à base de schiste. 

1 i e Esp. Phyllade (thonsehiefer). Base de schis- 
te argileux renfermant plusieurs minéraux dissé- 
minés. 

Variétés. Phyllade porphyroïde à cristaux de 
feldspath, à grains de quarz, à cristaux de mâcle, 
a cristaux de staurotide, de pyrites, etc. 

Phyllade micacé, pailleté, satiné, terne. 

Phyllade carburé. 

12 e Esp. Calschiste. Schiste argileux formant la 
partie dominante ; calcaire blanc disposé en taches 
en lames ou en veines. 

Variétés. Calschiste veiné delà Madeleine, près 
Moutiers en Savoie. 

Calschiste granitellin, sublamellaire; des Dia- 
blerets près Bex. 

VI e GENRE, a base de talc. 

ij° Esp. Stéaschiste (talkschiefer). Base talqueu- 
se, renfermant du mica et diflerens autres miné- 
raux disséminés. 

Variétés. Stéaschiste rude, feldspathique , gre- 
natique, noduleux, stéatiteux, chloritique, ophio- 
lin, diallagique, phylladien. 

VII e GENRE , à base de serpentine. 

i4 e Esp. OniiOLiTE (serpentine commune). Pâte, 
de serpentine enveloppant du fer oxidulé, etc. 

Variétés. Ophiolite ferrifère, chromifère, dialla- 
gique, grenatique, grammatiteux. 
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i5 c Esp. Cjpolin. Brise calcaire sacearoïde, ren- 
fermant comme partie essentielle, du mica souvent 
très-talqueux. 

16 e Esp. Oimiicalce. Base calcaire, avec serpen- 
tine, talc ou ehlorite. 

Variétés. Ophicalce grenu , réticulé, veiné (mar- 
bres dits polzeverra, vert antique, etc.) 

17 e Esp. Calciphym:. Pâte calcaire, enveloppant 
des cristaux de diverse nature. 

Variétés. Galciphyre feldspathique, pyropien , 
mélanique, pyroxénique ; le marbre rose de Pile de 
T j n . 

\ III GENRE, à J>ase de cornéenne ou de vake 

18 e Esp. Spii.ljte ou AhygdaloÎDE. Pâte de cor- 
néenne compacte, renfermant des noyaux et des 
veines, soit calcaires, quarzeux, siliceux, chlori- 
teux, etc., etc. 

Variétés. Spillitc commun a noyaux calcaires , 
agatins on chloriteux. 

SpîlHte bufonique, zootique, veiné. 

\çf Esp. Tkappite. Base de cornéenne souvent 
fragmentaire, enveloppant des minéraux dissé- 
minés. 

Variétés. Trappite terne, feldspatliiquc, petrosi- 
liceux. 

20 e Esp. Vakite. Base de vake empâtant des mi- 
néraux disséminés. 

IX* GENRE , à base d'amphibole. 

21 e Esp. Ampuip.olite. Base d'amphibole horn- 
blende, empâtant différons minéraux disséminés. 
Variétés. Amphibolite graniloïde, actinotique, 
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ophiolique* diallagiqtie, micacé» schistoïde, petro- 
siliceux. 

:vÀ c Esp. Iîasaxite. Base de basalte ordinairement 
un peu brillant, empâtant divers minéraux dissé- 
minés. 

Variétés. Basanite compacte, maculé, cellulaire. 

9.5 e Esp. BfÉLAPHTBB* Pâte noire d'amphibole pe- 
trosîliceux 9 enveloppant des cristaux de feldspath. 

Variétés. Mélaphyre demi-deuil, sanguine à ta- 
ches vertes. 

X e GENRE, à base de petrosilex amphibolcux. 

La pâte des roches de ce genre est de petrosilex, 
plus ou moins coloré par l'amphibole qui y est 
comme dissous, mais elle n'est pas noire. 

a4" Esp. PonniYRE. Pâte de petrosilex rouge ou 
rougeâtre, enveloppant des cristaux de feldspath. 

Variétés. Porphyre rouge antique, brun rouge, 
rOsâtre, violàtrc. granitoïde. 

25 f Esp. Opiiitk (porphyre vert antique ou ser- 
pentin). Pâte de petrosilex amphiboleux verdâtre, 
rmeloppant des cristaux déterminables de feld- 
spath. 

Variété. Ophite antique, varié. 

26 e Esp. Vamolite. Pâte de petrosilex renfermant 
des noyaux a rrondisde petrosilex, d'une couleur plus 
ou moins différente de celle du fond de la roche. 

Variétés. Variolite verdàtre de la Durance; grisâ- 
tre, rougcàtre, de Corse, des Vosges, etc. 

2-/ Esp. PyrombîiIDE (vulgairement porphyre glo- 
buleux de Corse). Pâte compacte de petrosilex, 
avec des parties sphéroïdalcs radiées de feldspath; 
de Corse. 
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a8 e Esp. Euphotide (vulgairement verdedi cor- 
sica). La diallage est la seule partie constituante 
essentielle de cette roche. 

Variétés principales, Euphotide jadien , petrosi- 
liceux, feldspalhique, amphiboleux, ophitcux, mi- 
cacé. 

XI 0 GEIVRE, à base de petrosilcx ou de feldspath 
grenu. 

29 e Esp. Euhite (leptinite d'IIaûy). Le petrosilex 
ou le feldspath grenu sont ici les seules parties con- 
stituantes essentielles. 

Variétés principales, Eurite compacte (cette va- 
riété comprend les phonolithes et les klingstins), 
schistoïde, porphyroïde, granitoïde, etc. 

5o° Esp. Tràchvte (trapp. porphyr). Pâte d'as- 
pect terne et mate, petrosilieeuse , fusible, enve- 
loppant des cristaux de feldspath vitreux. 

Exemple : La roche des Sept-Montagnes,, ou por- 
phyre de Drachenfels. 

5i e Esp, AnoiLOPiiYRE (feldspath porphyritique 
décomposé dllaùy). Pâte d'argilolite enveloppant 
des cristaux de feldspath compacte et terne, quel- 
quefois vitreux. 

Variétés principales. Argïlophyre porphyroïde» 
terreux , etc. 

02* Esp. Domite. Pate d'argilolite âpre , enve- 
loppant des cristaux de différente nature. Abon- 
dante au Puy-de-Dôme. 

XII e GENRE, à base de rctinite ou d obsidienne, 

53 e Esp. Stigmite (pechstein porphyr). Pâte de 
retinite (pechstein), ou d'obsidienne avec des cris- 
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taux de feldspath. Du Cantal, des îles Ponces, du 
Pérou , etc. 

XIII e GENRE, à base indéterminée. 

04 e Esp. Lave. Base mélangée ou indéterminée. 
Depuis la publication de cette distribution métho- 
dique dans le Dictionnaire d'Histoire naturelle, 
M. Brongniart lui-même a fait différens change- 
ment dans cette espèce, qui comprend les roches 
suivantes : 

Leucostine. Base de feldspath plus ou moins 
translucide, avec cristaux de feldspath disséminés 
dans la pâte. 

Leucostinc compacte, porphyritique, écailleuse. 
Des monts Euganéens. 

Pumite. Pâte vitreuse, poreuse, boursoufïlée, fi- 
breuse, etc. 

Pumite porphyroïde desEgroulets du Mont-Dor. 

Obsidienne (verre volcanique, verre d'Islande). 
Sensiblement homogène, noire, verte, etc.; tex- 
ture vitreuse, fusible en émail , blanchâtre. À Té- 
né rifle, etc. 

Tepiikine. Quelquefois d'apparence homogène à 
texture grenue, ou même terreuse, grisâtre, et con- 
tenant beaucoup de vacuoles et de cristaux de feld- 
spath et d'amphibole disséminés. Fusible en émail 
blanc piqué de noir. 

Téphrine pavimeuleuse (pierre à bâtir de Vol- 
vic). Feldspathique, pyroxénique, amphigénique, 
scoriacée, ou renfermant plus de vide que de plein. 

Basa.mte. Base de pyroxène avec cristaux de py- 
roxène disséminés. 



Gao NOUVEAUX JÉLÈMENS 

Basanite compacte, eelluleuseou scoriacée noire, 
noirâtre, grisâtre , brunâtre , rouge verdàtre. Fusi- 
ble en émail noir, 

P. S. Suivant M. Brongniart, il ne faut point 
confondre celle roche avec le basalte, qui rentre, 
suivant lui, dans les minéraux en masses. 

Basanite pyroxénique , scoriacée. 

Basanite péridodique. 

Basanite variolitique. 

Basanite lavique. 

Gallinace, Sensiblement homogène; texture vi- 
treuse, noire ou rougeàtre. Fusible en émail noir. 
Gallinace parfaite. 
Gallinaee compacte» smalloïde. 
Gallinace imparfaite. 
Gallinace scorifiée. 

L'on voit par ce tableau que les roches simples 
ou composées qui ont éprouvé Faction du feu des 
volcans au point d'être fondues et de couler, ou, ce 
qui revient au même, que les roches principales 
qui entrent dans la composition des courans de la- 
ves communes, se réduisent aux huit sortes qui vien- 
nent d être indiquées. 

TROISIEME CLASSE. 

ROCHES AGRÉGÉES m ARÉNACÉES. 

XIV e GENRE , les cimentées. 

35 e Esp. Psammitï.s proprement dits. Petits grains 
de quarz sableux mêlés également du mica, d'argile, 
de grains ocreux , et inégalement de grains de léld- 
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spath; ils comprennent le grès des houillères, le 
grès rouge, la grauvakc schisteuse, etc. 

36 e Esp. Arkoses. Gros grains de quarz hyalin, 
de feldspath inégalement mêlés ensemble, et ren- 
fermant ^ comme partie accidentelle, du mica, de 
l'argile et souvent du kaolin. 

07 e Esp. Macigno. Essentiellement composé de 
petits grains de quartz sableux distincte, mêlés avec 
du calcaire, ou liés par un ciment calcaire en pro- 
portions à peu près égales, et renfermant, comme 
parties accessoires, du mica , de l'argile, des grains 
de fer ocroux. quelquefois des taches charbonneu- 
ses. Macigno est le mot par lequel on désigne en 
Toscane la pierre des monumens et du pavé de Flo- 
rence. La mollasse de Genève en est une variété. 

XV GENRE , les empAtécs. 

Parties enveloppées par- une paie tirs-distincte. 

38 e Esp. Mjmopuykk (faux porphyres). Un ciment 
argiloïde, réunissant des grains tics-distincts de 
feldspath, et quelquefois de quarz, de mica, de 
schiste , etc. 

Variétés : Mimophyrc quarzeux, petrosiliceux , 
argileux. 

09 e Esp. Pséphite (grès rudimentaires d'Haûy). 
Une pâte argiloïde et sableuse, renfermant des frag- 
mens,gros ou moyens, disséminés, de micaschiste, 
de schiste argileux, de schiste coticulc, etd'autres 
roches des mêmes formations; structure empâtée, 
agrégée. 

4o c Esp. Poudingue. Roche composée principa- 
lement de parties arrondies assez grosses non cris- 
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talhsées, plus ou moins roulées, et agglutinées par 

une pâte de diverse nature. 

Variétés : Poudingue anugénique* De Trient en 
Valais. 

Poudingue petrosilieeux. Brèche universelle. De 
Qossir. 
Poudingue argiloïde. 
Poudingue ophiteux. 

Poudingue poligénique. De Vevay et du Iiigui en 
Suisse. Nagelfluhe des Allemands. 

Poudingue calcaire. Des ruines d'Alexandrie. 

Poudingue siliceux. 

Poudingue jaspique. 

Poudingue psammique. D'Ecosse. 

4i e E$p. Iîrèche. Roche composée principale- 
ment de fragmens assez volumineux, ou de gros- 
seur moyenne, non cristallisés, mais anguleux, non 
arrondis, tout au plus émoussés, et agglutinés par 
une pâte. 

Variétés. Iîrèche quarzeuse. 

Brèche siliceuse- 

Brèche silicéo-calcaire. 

Brèche schisteuse. 

Brèche schisto-calcaire. 

Brèche calcaire. C'est la variété la plus commune 
et la seule à laquelle plusieurs minéralogistes veu- 
lent conserver le nom de brèche. 

La plupart des marbres brèches du commerce 
doivent être rapportés à cette variété. 

Brèche volcanique, Fragmens de roches volca- 
niques enveloppés dans une pâte calcaire , argi- 
loïde, de vake, etc., etc. 
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QUELQUES IDÉES 

SLR l/ART DE SE COMPOSER 

UNE COLLECTION DE MINÉRAUX, 

Sur la manière de casser, de tailler, d'étiqueter, 
d'emballer et cl encaisser les échantillons que 
Ton ramasse en voyage. 



Avant de commencer a rassembler une collection de 
minéraux, Ton devrait toujours en avoir calculé et ar- 
n-tr le plan, le but et les limites; je dis le but, parce 
que toutes les collections ne tendent pas vers le même 
point d'instruction , et à cet égard , je crois pouvoir les 
partager en six genres. 

i°. Les collections de luxe, qui sont l'apanage des éta- 
blissemens publics et des gens fortunés. 

Les échantillons qui les composent doivent frapper les 
yeux par leur nombre, leur volume et leur éclat; le lo- 
cal, par le bon goût de sa décoration et la simplicité du 
meuble qui renferme la collection. 

Leur but d'utilité est d'inspirer le désir d'apprendre 
et de faire naître l'amour de la science dans l'esprit des 
jeunes gens. 

2°. Les collections méthodiques, essentiellement desti- 
nées à l'étude des espèces minérales, doivent renfermer 
tout ce qui peut concourir h faire connaître les variétés 
et sous-variétés du même minéral. Les échantillons étant 
nombreux, doivent être soumis à un maximum de gros- 
seur, qui est déterminé d'avance par la profondeur uni- 
forme des tiroirs dans lesquels une collection d'étude 
doit toujours être enfermée. 
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o°. Les collections cri$tallogràphigues s particalîère- 
mcnt consacrées h l'étude de toutes les variétés de for- 
mes possibles et de tous les accidens qui se rattachent a 
ce phénomène , peuvent être excessivement nombreuses 
en échantillons, sans être volumineuses, parce que les 
cristaux les plus parfaits sont toujours petits, et qu'un 
cristal sullit pour constater un fait en cristallographie. 

Les collections d'IIaiiy et de M. de Bournon sont des 
modèles en ce genre , et l'on sait assez tout ce que la 
science leur est redevable. 

4°. Les collections géognosiiq tics , spécialement diri- 
gées vers la connaissance des gangues, des associations 
et desgisemeufl de chaque espèce, n'admettent qu'un pelil 
nombre de variétés de formes, et seulement quand elles 
ont un rapport direct avec le gisement; ainsi , par exem- 
ple, si tel minéral allectait plus particulièrement telle 
forme dans tel terrain , ce serait une raison pour l'ad- 
mettre dans la collection. 

5°. Les collections locales, étant tout simplement des- 
tinées à faire connaître la minéralogie d'une province , 
peut et doit même présenter tous les accidens qui carac- 
térisent une espèce, et tout ce qui peut contribuer à 
éclairer l'histoire de son gisement. Les échantillons peu- 
vent être volumineux sans inconvénient, et les substan- 
ces utiles aux arts doivent s'y trouver en première ligne. 
Une collection locale est donc a-la-fois géognoslique et 
technologique. 

La collection départementale de l'école royal*» des mi- 
nes, a Paris, est un modèle a suivre, et il serait a sou- 
haiter que chaque chef-lieu de préfecture fût obligé «l'a- 
voir la sienne. 

6°. Eûlin Uê collections technologiques, industrielles 
ou d'application. Ici, Ton n'admet que les minéraux uli 
les aux arts et aux manufactures, et l'on y joint les pro- 
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duits de chacun d'eux , ainsi que les modifica lions qu'on 
leur fait subir avant de les amener au point où elles doi 
veut être versées dans le commerce. 

Cette sixième collection, infiniment moins flatteuse à 
l'œil que les précédentes, très-dillicile à ranger cl à dis- 
poser d'une manière agréable, est pourlanl le résumé cl 
l'application de ce que l'on peut avoir appris avec les au- 
tres; et jusqu'à présent, c'est précisément celle dont ou 
s'est le moins occupé. 

Il n'y a certainement pas d'inconvénient à ce que le 
même établissement , le même naturaliste, réunisse deux 
ou trois de ces collections; nous en avons eu pendant 
long-temps un assez bel exemple dans le musée minéra- 
logique de M. de Drée. C'est à chacun à sonder ses 
moyens ; mais je crois cependant que la science gagne- 
rait infiniment à être divisée, et que chaque partie serait 
plus parfaitement connue si le urôme ininéralogisfc ne 
s'occupait que d'une ou deux de ces parties à la fois. 

Pour qu'une collection ait un aspect agréable, qu'elle 
se case et s'arrange facilement, il faut que les échantil- 
lons soient a-peupres du même format, (pic tous ceux 
des roches et des substances en masses soient cassés avec 
soin , carrés longs, plats en dessous, afin qu'ils ne ballot- 
tent point quand on vient à ouvrir les tiroirs, et surtout 
que les cassures soient franches et fraiches en tout sens* 
Tout ceci est possible avec de la peine pour les roches, 
mais non pas pour les minéraux cristallisés, dont il faut 
quelquefois respecter l'irrégularité, sous peine den 
otçr tout le prix. Les bateaux .de carton, carrés et uni- 
formes, rétablissent la régularité, et c'est d'ailleurs un 
excellent moyen de conserver la fraîcheur des minéraux 
puisque Ton peut éviter ainsi de les toucher sans se pri- 
\er de les examiner de près en les enlevant avec leur ba- 
teau. Ce moyen de classement est plus coûteux que les 
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règles ei les cases iîo bois, mais il est bien préférable à 

taon avis. 

Choix des échantillons et étiquettes volantes. 

Il serait imprudent de ne point achever ses échantillons 
surplace, et de Yeinelïre il les diminuer ou à les parer an 
moment où Ton serait rentré chez soi , car il n'arrive qui- 
trop souvent qu'un échantillon taillé se brise au dernier 
coup de marteau; on le remplace quand on est sur \v 
lieu, on ne le peut jjIûs quand on en est déjà loin. 

Les échantillons taillés reçoivent une étiquette volante 
qui doit contenir le nom du lieu bien lisible , et quelques 
noies sur le gisement; tout cela très en abrégé, mais 
écrit sur place; on enveloppe ces minéraux provisoire- 
ment avec les soins qu'ils exigent, et on les emporte ainsi 
au lieu d'où ils doivent cire expédiés» 

Divers moyens d* emballer et d'envelopper les 
minéraux. 

Quand il s'agit d'encaisser les minéraux et de les en- 
voyer au loin , Ton ne doit rien négliger ni dans Penve- 
loppe ni dans remballage, et Ton procède ainsi qu'il suit, 
savoir : pour les roches et les substances en masses, on 
les enveloppe dans un papier souple, on plie l'étiquette 
volante en quatre, et on la place sur ce premier papier. 

On enveloppe une seconde fois dans un papier solide . 
et assez grand pour qu'il fasse deux fois le tour et pour 
que les bouts viennent se replier chacun jusqu'au milieu 
de l'échantillon , do manière que Tune des faces soit re- 
couverte d'une certaine épaisseur de papier composée do 
six à huit doubles. 

On presse bien charpie paquet entre les mains dans 
tous les sens, afin que 1rs plis du papier soient bien for- 
més, et dans cet état, l'échantillon est prêt à entrer dans 
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la caisse; il faut les préparer Ions ainsi avant de com- 
mence* a encaisser, et cela étant achevé , Ton débuté par 
étendre au Tond de la boîte nn bon lit de menu foin ou 
regain, puis on place tous les échantillons sur le tran- 
chant ou de champ, en ayant soin que tous les paquets 
soient loumés de même, c'est-à-dire que le coté qui est» 
recouvert des papiers repliés se trouve appuyé sur la lace 
de son voisin, qui ne présente que les papiers simples. Ou 
continue de la sorte la rangée 30 suivant l'un des petits 
cotés de la caisse, et l'on finit par serrer chaque rangée 
au moyen d'un dernier paquet que Ton choisit à cet cF- 
lot , et qui fait l'oHice de coin; pour ne point déchirer 
son enveloppe en le faisant entrer de force , on l'entoure 
d'une petite couche de foin menu. On compose de celte 
manière la première couche du fond, cl quand elle <•>( 
achevée, l'on étend dessus un lit d'emballage, et l'on en 
recommence un second, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
la caisse soit pleine? on termine par une' bonne couche 
de foin qui doit déborder d'au moins deux pouces,.et qui 
tasse tout le reste quand on cloue le couvercle. Si la cais- 
se est grande et lourde, il est prudent de la cercler à ses 
deqX extrémités pour éviter l'écarlement des parois; ou 
marque la caisse et l'on conserve la noie de ce qu'elle» 
contient. Voilà tout ce qui concerne les échantillons les 
plus faciles à emballer. 

Passons aux minéraux fragiles. 

•Si un échantillon est très-délicat, mais que l'on puisse 
cependant le plier dans du papier lin sans le gâter, on 
coinin'Mice par le recouvrir d'un papier souple, et si Pune 
des faces doit particulièrement être soignée, c'est sur 
elle que l'on replie les bords de ce premier papier; 
I on entoure le tout d'une bonne couche de bourre, de 
colon ou de Classe» suivant ce que l'on peut se procurer ; 
on place dessus l'étiquette Volante pliée en quatre, e! fo 
tout est recouvert d'un second papier qui doit é!rc solide 
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sans rire dur, en ayant soin de ne jamais perdre fie vue 
la face qui demande le plus de ménagement; sur ce der 
nier papier, que Ton lise avec une ficelle ou de gros fil 
en croix, Ton écrit en abrégé le nom de l'échantillon, 
afin que l'on sache en encaissant le degré de ménage- 
ment, qu'il exige. Quand un échantillon de ce genre 
est Lion préparé, on doit pouvoir le serrer dans ions les 
sens, sans rencontrer de places dures f autrement ces 
places manqueraient d'emballage, et il faudrait y revenir. 

Les échantillons qui ne peuvent être enveloppés sans 
souffrir du plus léger contact, sont les plus difficiles h 
expédier; telles sont toutes les substances acîculaires , 
toutes celles qui sont hérissées de longues aiguilles cas- 
santes ou flexibles, etc. 

On parvient a les garantir dortout accident en les fixant 
au fond d'une petite boite de carton ou de sapin* au 
moyen d'une couche de colle-forte très-épaisse, et chol- 
sissant pour cela le point par lequel l'échantillon tenait 
h la roche. En faisant ensuite tremper le fond de la boîte 
dans de l'eau bouillante, l'échantillon se détache, et ne 
conserve- aucune trace de la colle qui l'a maintenu pen- 
dant touL le voyage. J'ai vu arriver ainsi dans le meilleur 
état possible dos échantillons de mésolype de Féroé, de 
la plus grande beauté. 

Quand il ne s'agit que de garantir une cavité on même 
june face entière du contact de l'enveloppe, on y parvient 
en fermant la druse avec une carte, ou en entourant: la 
face en question par un bord de carton qui excède les 
cristaux, et que Ton fixe avec une corde, une ficelle ou 
un fil; on recouvre ensuite celte espèce de boîte avec un 
carton plat , et l'on entoure le tout de filasse et de pa- 
pier. C'est la le moyen que l'on emploie à Ghamouny 
pour expédier les amianthoïdes. 

À l'égard des sables, rien n'est préférable pour les en- 
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fermer, aux bouteilles à eau de Cologne bien bouchées, 
Los paquets les mieux ta ils perdent presque toujours. 

Enfin , les minéraux salins ou ceux tjui s'eflleurisscnt 
en attirant l'humidité de l'air, doivent être enveloppés 
'!;ins un emballage plus épais, et l'oi* doit avoir soin de 
placer l'étiquette volante sous la dernière enveloppe et 
le plus loin ]>ossible de l'échantillon, car si elle en était 
voisine, elle se trouverait efiacée ou tout -à-fait brûlée. 
Les minéraux de ce genre doivent former une petite boi- 
le à part , et ne peuvent être mêlés à vague avec les au- 
Jn s s sans oceasinjur des ntarîes extrêmement fâcheuses. 
Tous les sels qui peuvent entrer dans des fioles j^l dans 
des bocaux, doivent y être enfermés de préférence a tout 
autre emballage. 

Tous ces détails, fort longs à décrire et fort ennuyeux 
;i lir e ? se mettent très-facilement en œuvre et sans exiger 
même une grande perle de temps; il n'y a réellement 
,que la taille des échantillons qui exige beaucoup d'adres- 
se, de l'habitude , et l'assortiment de marteaux qui est 
f iguré dans la planche ci-jointe. Nous allons terminer par 
les seins qu'exigent encore ces mêmes minéraux quand 
ils arrivent au lieu de leur destination. 

Des étiquettes collées. 

Le mode d'étiqueter n'est pas indifférent; il faut le 
choisir de manière à ce qu'il soit assorti au genre de mh 
, leciion que Ton a adoptés niais dans tous les cas, les éti- 
quettes doivent être très-lîsiblés et fort laconiques. 

Les localités en toutes lettres, le nom de la substance 
en abrégé, sa variété en toutes lettres, et le nom du do- 
nateur comme autorité, suffisent pour les collections mé- 
thodiques et géoguostîques. 

Le nom de la substance, sa dénomination vulgaire et 
sa localité, en toutes lettres, doivent se trouver sur les 
grandes étiquettes des collections de luxe. 
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Les étiquettes technologiques doivent renfermer, outre 
la localité, le nom de l'établissement où les substances 
sont mises un oeuvre; sa richesse si c'est un minerai , et 
enfin tovil ce qui peul augmenter l'intérêt que comporte 
cette substance utile, etc. 

Il n'y a point d'inconvénient à ce qu'une étiquette soit 
un peu grande, souvent elle donne du prix -à l'échantil- 
lon qui la porle; mais il est des bornes dont le jugement 
et le bon goût ne s'écartent point, et Ton conçoit que le 
volume du minéral détermine nécessairement la pon- 
deur de FétîqucUc, qui doit toujours être collée avec 
soin sur l'un des bords de l'échantillon , avec de bonne 
colle de pâte légèrement alunée; toutes les fois que la 
couleur et la nature de la substance permettent d'écrire 
dessus, Ton ne doit jamais balancer a y tracer le nom do 
sa localité. Ce moyen éternise toute sa valeur, 

Des meubles et de l arrangement propres auœ clif- 
férens genres de collections. 

Le choix du meuble qui doit contenir une collection 
dépend du gout de son propriétaire , du local qu'il lut 
destine, et de l'étendue qu'il a projeté de lui donner. 

Les collections de luxe exigent absolument des armoi- 
res garnies de glaces du liant en bas; telles sont celles du 
muséum de Paris, qui se Tout remarquer par leur si m 
plicité , ou celles du cabinet de la Monnaie, dont l'élé- 
gance est motivée par la richesse et la recherche du local. 

Les collections d'études publiques doivent être dépo- 
sées sur des tables étroites autour desquelles on puis- 
se tourner, et qui sont recouvertes de cages de verre. 
Cette disposition est la plus commode pour les élèves, et 
c'est aussi celle qui est adoptée à l'école royale des mi- 
nes de Paris, de Turin, etc. 

Quant aux collections particulières, on a généraleinen! 
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adopté tes corps de tiroirs plus ou inoins simples, de lrt>is 
pieds six pouces de hauteur, recouverts de CttgCfi de \erre 
qui sont destinées à recevoir les échantillons de luxe que 
leur grosseur ne permet pas de faire entrer dans les ti- 
roirs. La collection particulière du roi de France, qui 
est sous la direction de M. de Bournon , est un beau mo- 
«lèle ;i suivre; seulement, je préfère l'usage des bale.iux 
de carton à celui des cases de bois qui y est adopté. La 
collection d'Haii) était aussi renfermée dans des corps de 
tiroirs ; mais chaque échantillon était collé avec de la cire 
molle sur un socle de bois peint en noir, et c'était sur les 
faces de cë support (pu* les étiquettes étaient placées, il va 
bien quelques iuconvéniens à ce que les minéraux soient 
ainsi attachés à un corps étranger , mais il est difficile de 
parer à cela pour les collections cristallographiques, dont 
chaque pièce demande h être présentée sous tel aspect 
plutôt que sous tel autre. 

Quant aux collections technologiques, j'ai déjà dit 
qu'elles étaient peu flatteuses a l'œil et très-diflicilcs à 
disposer d'une manière agréable. Cette réunion de mi- 
néraux et de vases de verre, renfermant les produits, leur 
donne toujours une apparence 4 de désordre qu'il faut ex- 
cuser en faveur de leur utilité, et de la niasse d'instruc- 
tion qu'elles sont susceptibles de présenter. 

Je regrette qu'il n'existe pas une de ces collections 
dans l'un des établissemens publics de Paris. L'hôtel 
royal des Monnaies me Semblerait le plus convenable à 
la recevoir, tant parles belles opérations métallurgiques 
qui s'y font habituellement, que par la réunion des la- 
boratoires, des usines, et de la collection générale qui v 
sont déjà rassemblés. 

Des marchands de minéraux. 

Les marchands de minéraux se multiplient tous les 
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jours (1), Quelques-uns ont entrepris des voyages do 
long cours pour se livrer à celte spéculation , et leurs ex- 
cursions ont eu île grands résultats pour la connaissance 
des espèces. Il eslii regretter que leurs renseignemens ne 
soient pas toujours exacts, car en général, leurs échan- 
tillons sont taillés avec intelligence. ïl existe maintenant 
sur tous les points intéressans des Àlpcs : de simples pay- 
sans qui se livrent à ce commerce avec le plus grand suc- 
cès, en sorte que cette branche d'industrie est assez ré- 
pandue aujourd'hui, et que Ton peut se procurer facile- 
ment la plupart des substances connues par la voie du 
commerce ou des échanges, qui est celle que Ton doit 
préférer sous le rapport de l'économie, des avantages 
d une correspondance suivie avec les savans les plus re- 
coin immuables, cl enfin, parce que les notes qui accom- 
pagnent les envois sont tout autrement authentiques que 
lorsqu'elles sont fournies par ceux qui n'attachent de prix 
qu'au minéral et nullement aux circonstances qui carac < 
lérisent son gisement. La voie des échanges étant sans 
contredit celle que les naturalistes doivent adopter de 
préférence h tout autre , exige que Ton ramasse plusieurs 
échantillons de la même substance quand on se trouve à 
même de le faire; et c'est dans l'intention de guider 1rs 
jeunes voyageurs que j'ai consigné quelques conseils à ce 
sujet dans l'article suivant. 

Voilà» je crois, ce qu'il était essentiel de connaître pour 
ceux qui veulent se former une collection de minéraux. 
Je regrette d'avoir été entraîné dans des détails si minu- 
tieux, mais le sujet l'exigeait ; cl, comme toutes ces don- 
nées ne se trouvaient encore nulle part, j'ai pensé qu'il 
convenait de les consigner ici* 



(1) Les principaux marchands de minéraux tle Paris sont 
MM. Iiuu^d, Gaillard, ijumbotin, Limiioy pere et fils , et u 
Londres, MM. Waw, Heutand et Sauwrrby. . 

H. Ikloeuf, attaché au muséum d'histoire naturelle^ exéeu- 
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RECHERCHES 

DES MIMJIAI \. 

OU VOYAGES MI .NÉ II VLOGIQtLS ET GÉOGÎHOSTIQUES, 



Avant d'entreprendre un voyage minéralogiquo, il finit 
avoir consulté tout ce qui a été écrit de meilleur sur la 
contrée que Ton veut explorer, l'avoir étudier sur tes 
cartes les plus détaillées, et s'être procuré de b pu nés 
noies au sujet des recherches que l'on a l'intention d'y 
l'aire; enfin, il faut avoir dressé son itinéraire et arrêté 
son plan de voyage de manière à n'y rien changer. 

Si le but du voyageur n'est que la recherche pure et 
simple des espèces minérales, il faut qu'il se rende direc- 
tement sur les exploitations de ki manière la plus éxpé- 
ditive; qu'il visite les travaux, non pour y recueillir dès 
échantillons , car ce n'est guère là que Ton peut en faire, 
mais seulement pour prendre une idée de leur gisement 
dans le sein, de la terre et des roches qui les rcnfcrmen:. 
Après l'excursion souterraine, il se rendra sur les hdldes 
ou décharges, à l'orifice des puits et des gâteries, pour 
y tailler les échantillons des gangues et des associations; 
puis il passera dans les ateliers de triage eu de cassage , 
pour y choisir les substances cristallisées, ou les recevoir 



te avec la plus grande précision les modèle* en bois de tou- 
tes les variétés de formes cristallines des minéraux. 

Varin et Soyer, le premier demeurant au marché Saint- 
Jean, ei l'autre rue de la Harpe, n° ^, s'occupent exclusive- 
ment du commerce des produits des en\ irons de Pari*. 
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des înaïus du directeur ou des caporaux, qui les réser- 
vent pour les offrir aux étrangers. Dans la plupart di s 
établisserncns français, on permet aux caporaux de tirer 
un léger profit de ces échantillons; maïs ils en ont sou- 
vent abusé , et Ton a été forcé de les priver de celle la- 
veur dans plusieurs exploitations* Il est donc convenable, 
lorsqu'on visite un établissement, de mettre de la dis- 
crétion dans le nombre et le volume ries échantillons de 
minerai qu'on. choisit, et qui a une valeur réelfe, afin de 
ue^ pas encourager les ouvriers à en soustraire des quan- 
tités notables. Il n'en est pas de même des gangues et (les 
associations, qui sont j crées dans les déblais, et qui n oui 
aucune valeur. 

Quant aux carrières eL ;^ux exploitations à ciel ouvert , 
on peut souvent détacher soi-même de fort beaux échan- 
tillons, parce que la roche est à découvert sur un grand 
espace? et qu'elle n'est salie ni par la poudre ni par la 
fumée des lampes > comme cela arrive toujours dans les 
galeries de mines; mais encore, c'est aux ouvriers qu'il 
faut souvent s'adresser pour obtenir ce qu'il y a de mieux; 
enfin, c'est surtout pour les beaux fossiles et les belles 
empreintes que Ton doit se recommander aux ouvriers 
qui travaillent habituellement, car ce serait un grand 
hasard qu'il se découvrit précisément quelque chose de 
remarquable durant la visite que Ton fait a râtelier, 

11 ne faut point négliger d'examiner les matériaux qui 
sont assemblés le long des grandes rouies pour rentre- 
tien de leur empierrement: il peut s'y trouver quelques 
substances intéressantes, et les cantonniers savent tou- 
jours indiquer le lieu où sont les carrières qui les ont 
fournies. C'est ainsi que M. Lelièvre découvrit TémeraiinV 
des environs de Limoges, et ce seul exemple autorise le 
conseil. 

Quelle que soit la manière dont on voyage, il faudra 
nécessairement s'arrôier tfans tons les endroits où laro- 
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che est nouvellement attaquée on mise à nu, car ce n'est 
guère que dans ces places que l'on peut espérer de dé- 
couvrir quelque espèce intéressante ou nouvelle. 

Si le but du voyageur est d'étudier ou de constater la 
formation à laquelle appartient la contrée qu'il doit pai 
courir, sa marche ne ressemble nullement a celle du 
premier: il faudra qu'il s'arrête sur les limites du terrain 
qu'il voudra explorer, qu'il pénètre dans les vallées, re- 
monte les lorrens, étudie les escarpemens, les superpo- 
sitions, la nature, l'inclinaison et la direction des cou- 
ches, qu'il s'aide de la boussole et d'une bonne carte; il 
faudra qu'rl se méfie des apparences : telle roche qui pa- 
rait superposée n'est qu'adossée a une autre; il faudra 
qu'il se défende des déplacement partiels, etc. , etc. En- 
fin cependant , quand il croira avoir assez étudié la mon- 
tagne qu'il aura choisie pour donner une idée de la cons- 
titution de la cuaioe , il pourra commencera en faire la 
collection , en prenant uu échantillon de chaque couche 
caractéristique; il fera ! Cliquette volante de chacun , sur 
laquelle il écrira le nom et le numéro d'ordre, suivant 
qu'il aura commencé, par le sommet ou par la base ; 
c'est alors seulement qu'il pourra esquisser la coupe de 
celte même montagne, en ayant soin de relater sur le 
dessein des numéros correspondans à ceux des échantil 
Ions ou des corps fossiles et pétrifiés qu'il aura recueillis. 

L'on voit , d'après ce simple exposé, combien le voya- 
geur "éognoslc diffère de celui qui n'a d'autre but que. 
de ramasser des minéraux sur place, sans s'inquiéter du 
rapport qu'ils ont entre eux et des particularités du ter- 
rain qui les renferme; et si l'on ajoute h tous ces détails 
le soin que l'on doit apporter dans la rédaction des notes 
et du journal qui viennent à l'appui de la collection et 
des dessins , les observations barométriques, qui sont le 

complément de ces voyages géologiques, on conviendra 
sans doute qu'il faut résider dans une contrée avant do 
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>e hasarder à la décrire sous ces différent points du vue, 
ét qu'il n'est pas donné a tout le monde de pouvoir em- 
brasser tout cet ensemble d'une manière satisfaisante. 



Etat tl usage des ont ifs et des in$truir\en$ 
qui composent V équipage du minéraiogîslti 
voyageur. 

L'équipage d'un minéralogiste voyageur se compose 
de quelques marleaux, éprouvés d'avance, assortis de 
forme ebde grosseur (i) ; d'un ou deux ciseaux a froid , 
bien trempés; d'une boussole de poche, d'un petit flacon 
d'acide nitrique, et d'une ou deux loupes* 

Les marteaux servent à casser, a tailler et à parer les 
échantillons. Ils sont de cinq grosseurs : 

Le premier doit peser a kil. ou 4 livres , être emman- 
ché de manière à ce que Ton puisse s'en servir à deux 
mains; il sert à enlever des éclats de roche ou à briser 
tes blocs. Fig. i . 

,Le second, qui est pointu dans un sens, sert particu- 
lièrement à détacher les fossiles ou les éclats déjà ébran- 
lés par le premier; il doit être aussi emmanché de ma- 
nière à ce que Ton puisse s'en servir à deux mains. Fig. <i> 

Le troisième, moitié moins lourd, sert a ébaucher les 
éclats. Fig. 5. 

Le quatrième, qui ne doit peser qu'une demi-livre au 
plus, sert à tailler les échantillons carrément Fi^;. 4* 

Le cinquième, beaucoup plus petit encore, sert à pa- 
rer les échantillons de minéraux , à découvrir de petites 
cavités dans lesquelles on aperçoit des cristaux, etc. 

Enfin , le sixième ne sert que dans le cabinet pour dé- 



(i) Voyez leurs figures vi leurs volumes pl. ci-jointe. 
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lâcher quelques fragmens d'essai- Tous ces marteaux, et 
surtout les plus gros , doivent être fabriqués avec de bon 
acier, et trempés moyennement durs. 

Quelques minéralogistes préfèrent que la grosse masse 
ail la Forme de la fig. a; ils prétendent, je crois avec 
raison , que la pointe sert sou veut de lévier et rend Av. 
fréquens services. 

Les oiseaux servent à détacher des cristaux avec plus 
de facilité et plus de sûreté qu'a l'aide des marteaux seuls, 

La boussole sert à s'orienter quand 011 s'égare , à dé- 
terminer la direction el l'inclinaison des couches, parce 
que ces boussoles sont garnies d'un aplomb, ainsi qu'on 
le voit dans la (ig. 7. On trouve ces boussoles en argent, 
chez Rochelle jeune, quai de l'Horloge, près le Pont- 
Neuf; elles coûtent 79 fr. Elles présentent la division 
ordinaire en 56o°,ct la division en heures à la manière 
des mineurs. Enfin, l'aiguille peut servir à éprouver 
le magnétisme de certains minéraux. Quant à l'acide ni* 
trique, on s'en sert rarement; on pourrait le réformer 
à la rigueur, mais il peut aider à reconnaître quelques 
minéraux équivoques de la famille des mésolypes et tous 
tes calcaires. 

Les loupes sont très-nécessaires pour aider l'œil dans 
la détermination des très-petits cristaux , et pour faire 
découvrir de légers accidens qui suffisent quelquefois 
pour déterminer rigoureusement Ja nature d'un minéral 
douteux. Elles doivent porter deux lentilles; Tune d'un 
pouce de diamètre, et l'autre de six lignes : ce sont les 
mémos dont on se sert en botanique. 

À ces instruineiis il faut ajouter une petite provision 
de papier d'emballage, de iicellc, de filasse, de coton: 
tout cela fait assez de volume, un certain poids même; 
et comme les échantillons viennent l'augmenter à cha - 
que instant , il est presque impossible d'cnlreprendn* 
une excursion miuoralojçique tout-a-fuit seul et à pied; 
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la voiture et le cheval ont chacun leurs avantages et leurs 
inconvénient. Voici, quant à moi, et- qui m'a parfiuh' 
ment réussi , et ce que je recommande aux jeunes miné- 
ralogistes. 

J'ai fait une excursion mincralogiquc et technologique 
de huit cents lieues , à pied , sur les bords du Rhin , tout 
a travers la Suisse, la Savoie, le Piémont et le Dauphine « 
avec un compagnon de voyage, un domestique, et un 
cheval qui portait deux paniers couverts toul-à-fail pa- 
reils h ceux des marchands ambulant Je doute qu'il soit 
possible d'imaginer un équipage plus commode ol mieux 
approprié à ce genre de voyage : nos deux paniers ren- 
fermaient à la lois notre linge, nos cartes, nos livres, 
nos journaux, nos inslrumens, nos minéraux, nos mar- 
teaux de rechange , et des vivres au besoin. Quand nous 
passions dans une ville, nous soulagions noire pauvre 
cheval en mettant tous les minéraux au roulage, ùi par 
ce moyen nous étions toujours maîtres de passer où nous 
Adulions , rien rie nous entravait; car s'il nous plaisait de 
qui L ter l'équipage pour un ou deux jours et de faire un 
détour, nous trouvions chacuqjun sac de soldat dans nos 
chers paniers , le bagage continuait sa route, et nous le 
rejoignions a un rendez-vous convenu. Enfin , l'un de 
nous s'étant blessé le pied en descendant le Saint-Tn r- 
nard , eut la ressource de monter entre les deux paniers 
jusqu'à la première ville. Je le répète, je ne croîs pas 
que Ton puisse adopter un attirail plus simple et plus 
commode que celui-là , surtout si Ton fait soigner la con- 
fection des paniers , que Ton y ménage quelques compar- 
tiiuens, et qu'ils soient doublés ou recouverts de toile 
imperméable. J'aime à croire que les jeunes gens qui sui- 
vront cette marche , qui est d'ailleurs fort économique ( 
n'auront jamais qu'à s'en louer, car je parle ici par ex- 
périenee. 

Quant a 1m trousse de M. Berzelius, je suis loin d'en 
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méconnaître l'utilité; maïs je crois fermement qu'elle est 
beaucoup pins essentielle dans le cabinet que dans les 
excursions locales; cependant, s'il s'agissait d'un long 
voyage, de la reconnaissance de tout un pays, d'une co- 
lonisation enlin, je conseillerais de l'emporter, après 
toutefois qu'on se serait exerce d'avance à «l'usage des 
font' ans et du chalumeau , auquel cette trousse est pres- 
que entièrement consacrée (voyez l'ouvagefleM. Berfce- 
lius surVemploi du chalumeau , ou cette trousse est dé- 
crite* et figurée)* Elle coûte environ i5o francs à Stok- 
holm, eL à peu près autant à Paris. 



État des instrumens qui composent le néces- 
saire du minéralogiste séden taire. 

Un goniomètre composé, avec son demi-cercle. 

Un goniomètre simple. 

Un goniomètre à réflexion, de Wolaston. 

Un électromètre simple. 

Un électromètre à tourmaline. 

Un électroscope à pression. 

Un électroscope à poil. 

Une aiguille aimantée ordinaire. 

Un barreau aimanté. 

Un appareil pour le double magnétisme. 

Une balance de Nikolson. 

Un trébuche t hydrostatique. 

Un ou plusieurs chalumeaux, avec tuyères de rechange. 

Une pince de platine. 

Une petite botte de fil de platine, 

Une lame de platine très- mince. 

Une cuiller de platine. 

Une pince à manche de bois pour chauffer tes corps. 
Une pierre de touche avec ses toucheaux. 
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Deux Unies. 
Un bcîqJfel» 
U ii burin de graveur. 

Un marteau avec un manche à pilon, et son tas et 
mortier, le tout en acier. 

lin assortiment de godets de porcelaine et de verres de 
montre* 

La boite auv réactifs, renfermant des flacons 

D'acide nitrique , 

D'acide sulfni ique, 

D'acide muriatique , , 

De sirop de violette , 

D'ammoniac , m 

Du borax vitrifié , 

Du carbonate de soude, 

Du phosphate d'ammoniaque , 

Des bâtons de cire d'Espagne ou de gomme laque, 

Des plateaux de verre blanc , de verre noir, 

Des morceaux de quarz, de chaux carbonaiée, de chaux 
fluatée, etc., pour éprouver et comparer la dureté. 

La trousse de M. Berzelius, dont nous avons déjà parlé, 
renferme lout ce qui a trajt à l'électricité, au magnétisme 
et a la fusion surtout 9 même la lampe et tous ses acces- 
soires. 

Tons ces instrumens se trouvent à Paris, chez Rochelle 
jeune , quai de Tho'rloge , près le Pont*Neuf (i); 

Chez Tavernicr» horloger, rue Saint-Gcnnatn-des Prés, 
n° j5; 

El chez Pïnu, successeur de DuinoLÎer, rue du Jar- 
dinet, derrière l'Ecole de Médecine. 



(1) M. Rochette établit des chalumeaux de llcrzelius depuis 
Z francs jusqu'à 3o, et des bousÉota de pot lie à l'usage du 
minéralogiste voyageur pour ;ti francs. 
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ITINÉRAIRES MINÉRALOGIQUES 

DANS L'INTÉRIEUR DE L L FRANCK 
ET SUR SES FRONTIÈRES* 



Je ne présente ici que l'essai d'un travail assez étendu 
que je médita depuis long- temps , et je réclame toute 
l'indulgence des minéralogistes pour cette simple ébau- 
che, eu faveur de la nouveauté du sujet, et du dévelop- 
pement dont il est susceptible. 

Je me bornerai, pour cette fois, à indiquer le gîte des 
espèces minérales seulement , et sans aucun commen- 
taire, mais si jamais j'exécute le plan des voyages géo- 
logiques et minéralogiques que je me suis tracé, et qui 
formerait un recueil d'itinéraires , alors j'indiquerai les 
limites des formations, les lieux où les superpositions 
sont au jour, ceux où l'on trouverait la preuve écrite, 
de telle ou telle opiuion , ceux ou Ton pourrait observer 
en place les débris et les restes des êtres qui vécurent 
dans les eaux ou à la surface de l'ancien monde; les 
contrées qui furent ravagées par les feux souterrains; 
enfin, ces grands faits s'enrichiraient d'une foule de dé- 
tails qui viendraient se grouper autour d'eux , cl qui s'y 
rattacheraient par des points multipliés et imprévus. 

Les itinéraires minéralogie] nos que je présente ici , ne 
doivent donc être considérés, je le répète, que comme de 
simples essais, et c'est même pour cette raison que je ne 
les ai point multipliés davantage. Je dois dire aussi , que 
ce qui m'a fait préférer le nom des provinces à ceux des 
départemensj c'est que ces derniers désignent des contrées 
Irop étroitement circonscrites, et qu'il m'eut Jallu rap- 
peler a chaque instant que je passais d'un département 

4i 
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dans l'autre; on ne doit pas môme prendre le litre de 
chaque itinéraire, à toute rigueur, mais seulement comme 
désignation générale, ^ 

Itinéraire minêralogique dit 
BASSIN DE PARIS. 

Montmartre, Visiter les différentes carrières ouvertes, 
oii l'on pourra collecter la chau\ sulfaLéc calcarifère ou 
gypse , proprement dît. 

La chaux sulfatée lenticulaire et en fer de lance, celle 
qui est groupée en petits cristaux. 

La chaux sulfatée niviforme. 

La strontianc, sulfatée amorphe et capillaire. 

Le quarz silix passant au quarz neclique, avec co- 
quilles d'eau douce , à Saint- Oucn , précisément au bord 
de la Seine, au pied du moulin Fidèle. 

Etudier les différentes masses gypseuses , les coquilles 
fossiles et les marnes poliédriques , d'après le bel ou- 
vrage de MM. Brongniart et Cuvier. Quant aux ossc- 
meus, il est a*sez dîlficile de s'en procurer à Montmar- 
tre même , il vaut mieux s'adresser à Yauarin , marchand 
naturaliste , pour les produits de Paris, marché Saint- 
Jean. 

M ênil- Montant. A peu-pres les mêmes produits qu'à 
Montmartre, avec du quarz résinîle en rognons et en 
plaquettes, 

Au mont Falérien* En passant par Ncuilly, les gypses 
calcarifères , pareils à ceux de Montmartre; à ISeuilly , 
quelques pas après avoir passé le pont , à droite à gau- 
che , chaux carbonalée inverse , quarz hyalin prîsmé , 
et cristaux de chaux fluatée blanche mêlés ensemble, et 
découverts par M. Lamholin , marchand de minéraux. 

A Passy. A is-à-vis le pont d'Iéna, le quarz pseudo- 
morphique en crête de coq. 
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A Meudon. Grande exploitation de draie , fabrication 
de Liane d'Espagne. 

Térébratules, échinites , bélemniles i silex py roma- 
ines noirs renfermant quelquefois de la strontiane sul- 
fatée bleue. À Bougival , près Saint-Germain, autre va- 
riété de slronlianc sulfatée cristallisée. 

A Champîgny près Saint Maur. Rive droite de la 
Marne. Exploitation de chaux carbonatée compacte , des- 
tinée à la fabrication de la chaux. Jolies variétés de silex 
calcédonieux rose, lilas, etc. Ou y trouve quelquefois des 
onyx, mais il y sont excessivement rares. 

A Fontainebleau. Visiter dans la foret les grandes 
exploitations de grès pour le pavé de Paris, et surtout la 
carrière de la Belle-Croix, où l'on trouve les plus beaux 
grès cristallisés (chaux carbonatée quarzilère inverse). 
Recueillit les renseignemens nécessaires à cette course, 
auprès de M. Deroy lils , minéralogiste , attaché a l'ad- 
ministration de la forêt. 

Peu de contrées ont été aussi bien étudiées et aussi 
bien décrites, que le, bassin de Paris, c'est pour celte 
raison que je le place en tète de mes itinéraires , parce 
qu'en S aidant de I ouvrage de MM. Brongniart etCuvier, 
et en se pénétrant bien du plan qu'ils ont adopté pour 
cette contrée, on pourra, avant d'entreprendre des ex- 
cursions lointaines , s'exercer, pour ainsi dire , dans l'art 
de bien voir, dans l'art de décrire la position relative des 
couches , leur superposition et tous les accidens qu'il 

porte de signaler dans les relations des voyages géolo- 
giques; circonstances qui , seules , peuvent éclairer sur 
la constitution géologique des pays qui nous sont encore 
inconnus, sous le rapport de leur formation et de leur 
plus ou moins grande auliquilé. 

Le bassin de Paris appartient tout entier a la forma- 
tion des terrains tertiaires, il est pauvre en minéraux , 
mais il abonde en faits géologiques, et surtout en fos- 
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silos et en pétrifications , et ce sont des restes des ani- 
maux qui vécurent autrefois sur le sol même que nous 
habitons aujourd'hui , qui ont donné naissance h l'im- 
portant travail de M. Olivier, sur li s animaux: fossiles en 
général» et à celui de M. Lamark, sur les coquilles fossiles 
de Grignon et de plusieurs autres dépôts des environs de 
Paris» Si Ton veut donc parcourir cette contrée avec 
tout le fruit possible , on devra bien étudier avant , la 
géographie minéralogique de M\L Brongniart et Olivier, 
et visiter les colleclions locales qui sont déposées à 
l'administration des carrières et aux. catacombes , dans 
les galeries du Muséum d'Histoire naturelle, et dans les 
cabinets particuliers de Paris. 

Itinéraire mifiëraiogique de la BOURGOGNE* 

Autun. À Aututi même, quelques traces d'exploita- 
tions anciennes, voies et mon u mens romains en sienile. 

ïï'Auttm à M11&0. Beau dépôt de poissons fossiles, 
bleus, dans un schiste noir, a l'entrée du village dans un 
chemin creux* Il suffit d'enlever quelques feuillets de 
schiste pour faire une bonne récolle de ces jolis pois- 
sons , qui sont très 'Communs dans cette localité et très- 
rares dans les collections. 

D'Autan à Marmaf/ne. Uranc oxidé jaune, devenu 
très -rare, émeraudes blanches dans le quarz fétide avec 
tourmaline, et asbestedur. Belle roche pegmatile blanche 
ou rose. Titane rutile aux environs d'Àutun ; au Creusât 
et h M ont cents , en passant par Ma r magne, belle usine à 
fer , grande manufacture de cristal. Exploitation de 
houille , houillère embrasée, 

Du Crcusot à Saint -Prix. Ancienne exploitation de 
plomb , où Ton trouve le plomb jaune arsenical. 

Du Crcusot aux E conduis , village situé sur la rou- 
tes du Creuset à Couches. Chrome oxidé , et chaux 
lluatée» 
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Des Ecouchetsau pic volcanique de Drevain. Montagne 

isolée, sur laquelle on trouve des roches basaltiques, 

excessivement compactes. 

De Drevain à Couches et à Saint-Sernin du Plain. 

Grande exploitation de gypse, parmi lequel il s'en trouve 

de blanc soyeux , de rose , de violet et de couleur lie 

de vin. 

Mâcon. De Maçon à la Romanèche , grande exploita- 
lion de manganèse oxidé. Belle suite de toutes les va- 
riétés de ce minerai. 

Chaux fluatée violette , baryte sulfatée rouge et argile 
rouge, marbrée, d'une finesse remarquable; le tout 
compris dans cet amas de manganèse. On traversera un 
pays granitique et un terrain houiller, et l'on pourra 
voir en place , dans ces diverses excursions , qui ne de- 
mandent que huit jours , savoir : 

L'urane oxidé jaune, 

L'éméraude , 

La tourmaline , 

Le quarz fétide , 

L'asbeste, 

Le titane rutile , 

La roche pegmatitc rose et blanche, 

Le chrome oxidé, 

La chaux fluatée violette , 

Les diverses variétés de gypse , 

Le manganèse oxidé , 

Le plomb arsenical. 

Plus; tous les accidens qui tiennent aux houillères 
embrasées. Plusieurs produits volcaniques et un beau gî- 
te de poissons fossiles. 



Itinéraire minèraloyique de /'AUVERGNE, 

ClcrmonL Collection de la société géologique d'Au- 
vergne. Fontaine incrustante do faubourg de Saint- Alire. 

De CL'vmont à lioya* Bitume cl beau gisement de ba- 
ryte sulfatée cristallisée. 

A Chan larges, près Roy a. Arragonile, quelques caves 
où 1 acide carbonique se dégage naturellement. 

A Cn-fjovia. Nombreuses variélés de quarz résînitc. 

A Gravcndire* Quarz concrëtionné ou muller gloss. 

À Pont du Château* Bitume et gouttes de Càîcédoiûé. 

A Pont-Cibeau, Ancienne exploitation ; plomb phos- 
phaté, disséminé à la surface des champs, 

A Fohic* en passant par Riom. Grande exploitation 
de p serre d appareil , quarante carrières ouvertes ; fer 
oligisteà Mansa , près Volvic; gisement de pitiile. 

A Mena, près Riom. Gisement de tripoli. 

Au Ptty de M armant prix l rire. Belle mésolype crys- 
tallisée, analcyme, bitume , ëtè. 

A Ver toison. Masse d'arragonite 3 comme au Puy do 
G ha las. 

Au Puy de (a Pègc* Bitume et bois fossile. 
Au Puy dv la Fâche. Très-beau 1er oligiste. 
Au Puy Chopine. Idem. 

Au Puy de Rodes* line grande quantité de pyroxènes 
isolés, 

A ta Fontaine du Tambour f près l Allier. Gisement de 
ba »vie. 

An Pny de SarcouL Lave domile , à odeur de eblore. 

A hsoîve. Houillère de Biassac, quarz améttiisle ex- 
ploité, antimoine et marbre de Vmelle. 

Dans les Monts- Dor. Bains chauds, feroUgista et felds- 
path cristallisé, à la cascade; alumimle, avec soufre, 
dans la vallée de la Dore* 
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A Suint- F lotir, à Chaude sa ignés. Eaux thermales 
de G5 degrés de chaleur, qui sont employées au chauf- 
fage des maisons du village. En passant h la Planaisc, 
coulée énorme de laves décomposées. 

En parcourant l'Auvergne et visitant les différons 
points qui viennent d'être indiqués, d'après les notes que 
Al. Regley a bien voulu oie communiquer, on rencon- 
trera, presqu'a chaque pas , des coulées de laves, des 
cralères, et des colonnades de basalte, qui sont du plus 
grand intérêt pour le minéralogiste et le géologue voya- 
geur, et si nous ne les avons pas indiqués , nous en 
avons dit la raison ailleurs. Celle excursion de l'Auver- 
gne est d'autant plus instructive , qu'il existe dans le 
pays plusieurs naturalistes distingués, et que l'on peut 
s'aider des belles caries géologiques, qui furent dressées 
par Dcsmarest père , et publiées nouvellement par 
monsieur son fils. 

Ainsi donc , outre la collection très-nombreuse et très- 
variée déroches volcaniques que Ton pourra faire et re- 
cueillir en Auvergne, ou pourra voir en place , dans les 
diverses excursions qui ont Clermont, les Bains et Au- 
rillac ou Saint-Flour pour point de départ, savoir : 

La baryte sulfatée cristallisée , 

L'arragonite , 

La pinile, 

Le bitume asphalte, 

Le quarz améthiste , 

La calcédoine , 

La mésolype cristallisée , 

Le fer oligistc spéculait e , 

L'aluminite , analogue à celle de la Tolpha . 

Le soufre natif, 

Le plomb phosphaté , 

L'antimoine sulfuré , etc. 

Plus; différentes sources thermales et incrustantes. 
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I lin mi ire mimêraiogique du FOREZ 
d du ViVARAIS- 

Avant d'entrer en \ivarais, il sera bon de sacrifier 
quelques jours à parcourir les environs de Lyon; ainsi 
l'on pourra aller 

De Lyo?i aux mines de cuivre de Chcssy, oii Ton peut 
se rendre par les voitures publiques qui passent à la 
petite ville de l'Arbreslc; là , on voit en place, non- 
seulement le cuivre pyrileux qui a formé pendant long- 
temps le seul minerai de celle exploitation , mais encore 
une foule de belles variétés de cuivre carbonaté bleu , le 
cuivre carbonaté verl , le cuivré oxidulé amorphe el cris- 
tallisé* et enfin le cuivre natif qui s'y trouve rarement 
encore, mais dont on peut se procurer quelques échan- 
tillons. Tous ces minerais précieux sont disséminés dans 
des bancs de grès arkos et dans des lithomarges. Les ou- 
vriers ont tellement abusé du léger pour-boire qu'on leur 
permet de recevoir pour les échantillons qu'ils offrent 
aux étrangers, que l'on a été forcé de prendre des mesu- 
res pour empêcher la dilapidation du minerai le plus ri- 
chc; et aujourd'hui, c'est aux chefs de l'établissement 
qu'il faut s'adresser pour en obtenir. Outre l'exploitation 
proprement dite de Chessy, on visitera avec intérêt les ate- 
liers de lavage et de fonderie , les martinets a cuivre, etc. 

De Lyon à Vienne. Il existe depuis long-temps au mi- 
lieu du faubourg de Vienne , une exploitation de plomb 
dont les produits sont assez variés pour le minéralogiste. 
Oulre le plomb sulfuré à larges facettes, qui est le mine- 
rai proprement dit; on y trouve aussi le plomb carbo- 
naté cristallisé, le zinc sulfuré, le zinc oxidé calaminai- 
re pseudomorphique , le quarz agate calcédoine, la bary- 
te sulfatée , et dans un autre atelier voisin , la chaux 
Ouatée violette. M. Tcraillon , directeur de la fonderie et 
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bon minéralogiste, a rassemblé la collection des produits 
de 008 mines. Les grands ateliers métallurgiques qui sont 
établis dans cette ville, attireront nécessairement L'atten- 
tion des minéralogistes. 

De Lyon à Rive de Gier et à S aint-É tienne en Forez. 
Grandes exploitations de houille, dans lesquelles on trou- 
ve le fer carbonate lilhoïdc et une très-belle suite d'em- 
preintes végétales, décrites par MM. Brongniart père et. 
fils. Etablissement à l'anglaise pour le traitement des 
minerais de fer à Terre-Noire, près Saint Etienne, sous 
la direction de M. l'ingénieur Gallois; école pratique des 
élèves mineurs, sous celle de M. l'ingénieur Baunier; 
manufacture d'armes, verreries, et4, etc. 

De Saint-Etienne au Puy en Velay. Visiter au Puy les 
rochers volcaniques de Corneilles et de Saint-Michel , 
dans lesquels on trouve de la cordierite en rognons. Au 
village d'Expailly, tout près du Puy, visiter le sable du 
Rioupezzouliou , dans lequel on trouve le fer titané, le 
zircon rouge et le corindon saphir bleu ; dans les roches 
volcaniques des environs, chercher le zircon en place, et 
particulièrement à Clary, près d'Expailly. 

Du Puy on entrera en Vivarais par la Massaradc et 
Burset, on passera à Vals-les-Eaux , où îl existe plusieurs 
sources purgatives fort estimées. 

On visitera les ruines du château d'Entraigue qui fut 
bâti sur des roches de basalte, au milieu desquelles on 
trouve des noyaux de péridot vert et de péridot rouge dé- 
composé. On visitera près de là le cratère de la Coupe, 
qui est remarquable par ses laves scorifiécs. Non loin de 
là existent de magnifiques colonnades de basalte, qui 
bordent les ruisseaux et les torrens nombreux de cette- 
partie du A ivarais, et l'on pourra étudier le péridot dans 
toutes ses variétés, car les basaltes en renferment abon- 
damment. 

De V ah ou d! Aubenas on se rendra à Saint- Jean-le- 
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Nûfo s pour y visiter les rampes et le cratère de Mont- 
hrul , dans lequel on trouve une foule de substances mi- 
nérales fort intéressantes, telles que le fer titané bleuâtre, 
le feldspath laminaire, les pyroxènes isolés, et une suite 
de Javes très-variées. 

De Sainl-J ean-te-jS oir, il faudra se diriger sur Boche- 
muve, et particulièrement dnns les ravins de Vciroulan. 
C'est là que Faujas découvrit de belles plantes fossiles ; 
près du château, il existe des arragonilcs radiées , blan- 
ches et roses. 

Enfin, en se rapprochant des bords du Rhône, rive 
droite , on arrivera à Hoehemaure , village près duquel 
i) existe deux roches volcaniques qui se sont fait jour h 
travers les galcls calcaires, et qui en ont enlevé plusieurs 
qui sont encore attachés à la matière volcanique. Près de 
Rochemaure, on visitera les abîmes désignas; grands 
ravins dans lesquels on trouve du pyroxène, du fer tita- 
ne et plusieurs variétés de péridoL 

Ktt descendant un peu plus bas, vn? -à- vis la petite ville 
de Montélimar, on pourra visiter la carrière des pouzzo- 
lanes françaises, découverte; par Faujas; elle est située 
sur le sommet d'un pic volcanique; de même que les 
grandes colonnades de basalte de Chedcvant et de Saint- 
Bau sile , qui sont exploitées pour le pavé de la ville. 

En remontant sur la rive droite du Rhône, on passera 
au village du Pousin , près duquel on travaille h l'exploit 
talion d'un marbre gris assez agréable à l'œil ; puis on 
trouvera la petite ville de la Voulc, où il existe une ^vuu 
de exploitation de fer hématite, destinée aux usines de 
Vienne. 

Avant d'entreprendre le voyage du Yîvaraîs, on devra 
consulter le bel ouvrage de Faujas sur les volcans éteints 
duVelay et du Yivaraîs, livre devenu rare, qui n'est 
plus à la hauteur de la science , mais où tout ce qui tient 
a la topographie de celte contrée, est d'une exactitude 
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él d'une vérité sans reproche. Faujas est pour le \ i\arai> 
ce que Desmaresl est pour l'Auvergne. 

Itinéraire minùralogiquc du LIMOUSIN. 

Limoges, \ oîr la collection départementale qui est à la 
préfecture, et les belles manufactures de porcelaine qui 
sont établies dans la ville même, dont Tune appartient 
à M. ÂJluau, minéralogiste distingué* 

De Limoges à Vaury s oii il existe des travaux de re- 
cherches dirigés sûr ffl s indices de minerai d'élain , mo- 
lybdène sulfuré dans un hyaloinice. 

De L'nnofjcs à Saint - Léonard , où l'on trouve du fer 
arsenialé e( du schéeh'n fermginé. 

De L images à Chantelup, Grand gisement des éme 
raùdèS blanches el verdàlrcs (dites émeraudes de Fran- 
ce), mica <Mi larges fouilles, lépidoliteverdâtre et violette. 

De Limoges à Sain!-) riex , on passant par La Uorhe- 
Lahcille, où il exisic un dépôt de serpentine exploité* 

y/ Saint ) ri<j\ Grande exploitation do kaolin, mira 
en larges feuillets, titane rutile* 

De Suint-) rie.v à Pompadour le Haras. Filons d au 
limoine sulfuré non exploités, 

De Pampadour aux mines de plomb de Chabrignac* 
Plomb sulfuré à larges facéties, plomb carbonate, fer 
sulfuré arsenical, baryte sulfatée rose, chaux carbona- 
téc mélastatiquc ; plomb sulfuré disséminé dans le grès 
houiller, avec empreintes de plantes, indices de houille. 

De Chah 'ignac au col de Plaie Pinson. Lignilcs avec 
plantes on nature 

Du col de Piale Pinson aux Farfjes. Cuivre sulfure el 
carbonaté verl , exploité dans le grès rouge ou bigfci ré. 

Des Farges à I illacet au hameau ♦ /< La Moite. Schis- 
tes chlorileux primitifs, exploités comme ardoises, avec 
ch aux carbonatéo magnésiH re. 
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De F Mac aux mines de houille du Lardin en Pèrl- 
gord* Houille avec fer carbonate et plantes en nature; 
colleclion géognoslique du terrain houiller du bassin de 
la Vezère, superposition du terrain houiller sur le ter- 
rain primordial, eJt du terrain calcaire sur le terrain 
houiller* 

De Limoges jusqu'au Lardin. On traversera d'abord 
le terrain granitique, le terrain des protogines, les mon- 
tagnes schisteuses qui sont très-souvent couvertes par le 
terrain houiller, et enfin le terrain calcaire, On pourra 
voir et ramasser sur place 

L'élain oxidé , 

Le molybdène sulfuré, 

Le schéelin ferruginé, 

Le fer arscnialc , 

Les lepidoiites, 

L'émeraudc béril , 

La serpentine dure, 

Le mica h larges feuillets, 

Le kaolin , 

Le titane rutile , 

L'antimoine sulfuré, 

Le plomb sulfuré , 

Le plomb carbonate, 

Le fer sulfuré arsenical, 

La baryte sulfatée rose, 

La chaux carbonatée cristallisée, 

Les lignites, 

Le cuivre carbonate vert , 

Le cuivre sulfuré , 

La chaux carbonatée magnésilerc, 

La houille avec fer carbonaté et empreintes. 

Enfin , Ton sera à même d'observer la superposition 
de trois sortes de terrains, et de visiter plusieurs mines 
en pleine exploitation. 
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ÎUnérai/remvnèraiogique de /aBRETAGN E ( 1 ). 

Sï l'on se rend de Paris à Nantes par Angers, le miné- 
ralogiste devra nécessairement s'arrêter dans cette ville 
pour y visiter les immenses exploitations d'ardoises qui 
sont ouvertes aux environs, et qui en fournissent à pres- 
que toute la France. Les mines de houille de Moutrelaix 
pourront aussi faire le sujet d'une course; et si l'on passe 
à la carrière dite des Fourneaux, on pourra observer de 
fort belle chaux fluatèo violette , engagée dans un cal- 
caire laminaire blanc. 

A Nantes. Voir la collection publique et celle de M. 
Daubuisson , à qui l'on doit la découverte de la plupart 
des belles substances de la Bretagne. 

Dans la ville même, rue de Rennes, on peut voir la 
înâclc hyaline rose. 

Au Four au Diable, près de Nantes, on peut recueillir 
la chaux phosphatée et la pyrite magnétique; on devra 
se rendre sur la plage stanilere de Pyriac. 

En allant de Nantes à Renues, on passe à l'ancienne 
exploitation de Pompèan, d'où l'on tire la blende dont 
on fait aujourd^iui le laiton, ainsi qu'à Polignè, où il 
existe un gisement de tripoli et d'ampellite. 

Le grand établissement de la Ilunaudière, où il existe 
une fonderie de fer et une ienderie, n'est pas fort éloi- 
gné de là ; il mérite bien d'être visité , et l'on trouvera 
même, près de là, des empreintes de trilobites fort bien 
conservées. 

A Hennés. On pourra faire une suite de cette singu- 
lière roche siliceuse si connue sous le nom de caillou de 



(i) Je dois cet itinéraire tout entier a ML Regley, aide- 
naturaliste pour la géologie au Muséum d'histoire naturelle. 
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Rennes* dont le gisement est perdu et (|tii ne se voit 
point en plaec. 

A Saint-Bricux, En allant de Saint -Iîrieux à Morlai\ , 
après avoir dépassé Lannion, sur la plage de Roc-Las, 
on trouve des rcâcles hyalines dans une roche quarzèuse^ 

En ire Ttéguîet et Lannion , près Paimpol* M. Re- 

gléj a découvri t une formation volcanique intermédiaire 
inconnue jusqu'à lui, où Ton trouve des rot ins amyg- 
dalaires à noyaux de chaux carbonatée , d'agate, sus- 
ceptibles d'être travaillées. 

/ Morlai.r. On prendra la roule des mines de plomb 

de Poullaoen et du Buelgoël , en traversant les monta- 
gnes d'Arres. On sait combien l'établissement de Poul- 
laoen est important, puisque c'est la principale mine d<; 
plomb de toute la France, et celle qui fournit les mine- 
rai? dè plomb les plus variés, tels que 

Les plombs sulfurés lamellaires et laminaires; 

Les plombs phosphatés, cristallisés et a CÎC maires 

Le plomb hidraté alumineux , dit plomb gomme; 

Le zinc sulfuré; 

La laumonite , etc.; 

Si Ton revient par Ouimper, on trouvera aux eiUricons 
de cette ville une suite de stauroiidis, engagées dans de> 

schistes micacés. 

Itinéraire miner alogique de /'OISAX3. 

Grenoble. \ isiter le musée qui renfermé' uné très-belle 
COUection des minéraux des Alpes dauphinoises. 

De (Grenoble au po/it de Càtie s sur le Drae , où l'on 
trouve les roches amvplahiircs du (ihampsaure. 

De Grenoble à VizilU* Gynse exploité pour les prairies 
artificielles 5 fer carbonate spathiquç. 

De Vizilltà Alternant ci auxChaianches* Ancienne 
exploitation d'argciït s oô fou trouvait, nott^s^tilement 
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l'argent natif ej plusieurs aulrcs minorais argent i fores , 
mais aussi du nickel arsenical, de l'antimoine nalif, de 
l'épidote, do l'ashesie, etc. Aux (lhalanches, c'esl-à-dirr 
au somme! de ta mmi.nnne d "Vlh mont, gite d'anthracite, 

a\ec empirant* s de plantes changées en talc stéatiie. 

D' slllt mont au bourg d'Oi$an t, où il existe plusieurs 
marchands de minéraux , chez lesquels on peut se procu- 
rer les belles espèce* minérales qui se trouvent à Saint- 
Christophe, telles que l'anatase, la crailonile. la preh- 
nito , Taxinile violette el verle, l^imianlhoïde , le fer oli- 
gistc , différente* variétés de quarz , etc. 

De Grenoble à Allevard. Grande exploitation de 1er 
carbonate spaîhiquo dont on peut rassembler toutes les 
variétés, et dans lequel on trouve du cuivre pyrileux, du 
cuivre sulfuré , du quarz hyalin , etc. 

De Grenoble, à la Mure, Exploitation de houille sèche 
en pleine activité* 

En allant do Grenoble à Alleinont, on quittera bientôt 
le calcaire alpin sur lequel la ville est bàlio , el Ton en- 
trera dans un terrain amphiholique traversé par la Ro- 
manche; en allant au bourg d'Oisan , Ton rencontrera 
dos schistes contournés do transition , et Ton pourra ob- 
server une foule de substances minérales très-remarqua- 
bles , savoir : 

Les minerais d'argent (i), 
L'antimoine natif, 
Le nickel arsenical , 
L'épidote , 
L'asbcsle , 
L'anthracite, 



(1) Ces mines sont abandonnées depuis longtemps; mais 
on peut encore sTen procure! quelques échantillons au vîUagc 
même d'AUeinont. Ils commencent à devenir très-rares. 
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L'axînite , 
La prehnïte , 
L'amianthoïde , 
L'an a ta se , 
La craitonîte , 
Le fer oligiste , 
Le fer carbonate spalhique, 
Le cuivre pyrîtcux, 
Le cuivre sulfuré f 

t De très-belle suite de variétés de quarz hyalin* 
On a exploité autrefois un filon d'or natif h la GardetLe ; 
mais cette recherche est absolument abandonnée, et il 
est impossible de s'en procurer des échantillons, quoiqu'il 
en soit sorti de très-beaux* 

Itinéraire minér illogique de la SAVOY K. 

Avant d'entreprendre le voyage des Alpes, il faudra 
nécessairement étudier l'excellent ouvrage de Salissure; 
c'est bien certainement encore le meilleur guide que l'on 
puisse choisir, 

Genève. Visiter le musée dont la collection minéralo- 
^ique est déjà remarquable; les belles collections particu- 
lières appartenant à MM* Jurinc, Maurican, Deluc, Nec- 
ker de Saussure, Peschier Cofladon, ect., Delille et Des- 
rogis, marchands de minéraux. 

De Genève à Servoz, En passant par Bonneville, Cluse 
et Salanches; établissement des mines de Servoz; pas- 
sage du calcaire alpin au terrain des grès et des schistes 
de transition; anthracite exploité; plomb sulfuré com- 
pacte du lac; bai vie sulfatée compacte du Pas; prologîne 
dePormenas, a grands cristaux de feldspath rose et à cris- 
taux de titane sphène. 

Visiter, en passant au village de Servoz, le cabinet de 
Marie Deschamps, aubergiste et marchand naturaliste, 
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qui renferme une suite de roches et de minéraux de la 
vallée , composée de 80 échantillons étiquetés; toutes les 
espèces minérales rares du revers méridional du Mont- 
Blanc, de l'allée Blanche, du glacier du Miage, du Trio- 
let, etc.; environ i4 espèces de coquilles pétrifiées du 
calcaire alpin, décrites par M. Brongniart, et colligée 
dans les montagnes calcaires de Salles, qui dominent 1 1 * 
village de Servoz. Marie Deschamps , en parcourant les 
hautes cimes qui entourent le Mont-Blanc, tait la chasse 
aux oiseaux rares qui habitent ces régions élevées; il eu 
connaît les noms, les dépouille avec adresse, et préserve 
leurs peaux avec le savon arsenical camphré. 

On peut aller de Servoz ou de Sallanches, aux bains 
de Saint-Gervais, où il existe des sources chaudes et hy- 
dro-sulfureuses très-estimées; et près de là un gîte fort 
remarquable de jaspe rouge, comparable à ce que la Si- 
cile offre de plus beau en ce genre. 

Du village de Servoz et de l'établissement, au village 
des Mouches , où existent les ateliers d'exploitation , le 
minerai est un mélange de cuivre pyritcux, de plomb 
sulfuré, de zinc sulfuré, de fer carbonaté spathique, etc. Il 
renferme aussi, dans les cavités de sa gangue quarzeuse, 
des cristaux de bournonitc, minéral encore très-rare. 

Des Houches au village de la Grillas , près duquel il 
exisle un dépôt de gypse blanc de transition. 

De la Grillas à Chauiouny, en passant au glacier des 
Bossons. AChamouny, visiter les collections des marchands 
naturalistes, David, Payot,Paccard, Michel Carrier, etc.; 
ce dernier s'occupe particulièrement à exécuter les re- 
liefs du Mont-Blanc en bois d'arol , plans cimbra, dont 
le premier modèle fut exécuté par un ancien directeur des 
mines de Servoz; Exchaquet, et Marie Deville, simple 
paysan de Servoz. 

La plupart des minéraux qui se trouvent chez les mar- 
chands de Servoz et de Chamouny, viennent de gîtes é}c- 
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vés et difficiles a visiter ; cependant on pourra en voir plu- 
sieurs sur place, tels que Kasbeste tressé de la fontaine du 
Caillet en montant au Monlanvert , l'axinite el la kou- 
pholile de la moDtagne de la Côte, tous les minerais de* 
mines de Pormenas , de la Sourde, du lac, de Sainte- 
Marie, etc* 

On ne devra point quitter Chamouny sans visiter le* 
eaux minérales des Praz,etla moraine du glacier des Bois, 
dans laquelle on trouve quelquefois des échantillons de 
chaux fluatée rose* Chamouny est tellement fréquenté par- 
les simples curieux et par les naturalistes, que l'on y trouve 
aujourd'hui non-seulement le nécessaire, mais encore 
quelques commodités que Fou est étonné de rencontrer 
dans un lieu si retiré. 

Outre la collection assez complète des roches des Ai- 
guilles et du Mont-Blanc lui-même, qui s'élève, dans le 
catalogue de Marie DesehampSj à 64 échantillons, on 
trouvera chez les marchands ci-dessus indiqués, 

Plusieurs variétés de quarz hyalin, 

De baryte sulfatée , 

De chaux fluatée rose, 

De feldspath , 

D'amianlhoïde , 

D'axinite , 

De prehnite , 

De tourmaline , 

De corindon , 

De mica, 

D'épidote , 

De grenat , 

D'asbestc, 

De cuivre pyrileux P 

De cuivre sulfuré , 

De plomb sulfuré , 

De zinc sulfuré, 
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De graphit , 

De titane, etc. ; le tout provenant des environs de Ser- 
vez et de Chamouny. 

A Cormayetir, chez Michel Joseph Derriar, on pourra 
se procurer les minéraux du Piémont* 

A Bex, près la saline, chez Manuel Thomas, botaniste 
et marchand naturaliste , on pourra se procurer les mi- 
néraux du Saïnt-Gothard et du haut Valais, des graines 
et des plantes alpines en herbier. Enfin , en partant de 
Chamouny, suivant le temps et le plan du voyage , on 
pourra passer le col de Baline, où il existe des empreintes 
de plantes talqueuscs; ou la Tète-Noire pour se rendre 
aux salines de Bex,qui sont extrêmement curieuses à visi- 
ter j tant sous le rapport des travaux souterrains, des usines 
et dos minéraux qui s'y rencontrent , que par le mérite du 
savant minéralogiste qui dirige ce bel établissement, M. de 
Charpentier, auteur d'un excellent ouvrage sur les Pyré- 
nées. Aux salines, on pourra recueillir plusieurs variétés 
de chaux sulfalée cristallisée d'une limpidité parfaite, de 
la chaux anhydro-sulfalée, etc. 

Près des salines , au lieu dit Sublin , on pourra visiter 
un beau gisement de soufre natif. 

Si Ton passe le col de Bonhomme au lïeu de passer le 
col de Balme, on entrera en Taranlaise, et Ton pourra 
\jsiier le magnifique établissement des mines de plomb 
de Pescy, qui fut autrefois le siège de P école-pratique des 
mines de France , et qui est aujourd'hui sous la direction 
de M. de Piosenberg t ancien agent du gouvernement fran- 
çais aux mines de mercure d'Idria. Ce savant distingué 
reçoit les étrangers avec beaucoup d'affabilité, cl les met 
à même de recueillir les différens minéraux qui provien- 
nent de cette exploitation, qui appartient maintenant au 
roi de Sardaigne. 
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Itinéraires minéralogiques dans les 
PYRÉNÉES- 

11 est impossible ou du moins très -difficile de tra- 
cer un seul itinéraire tout à travers les Pyrénées» soit 
qu'on attaque celte longue chaîne de montagnes par 
Perpignan, soit qu'on y aborde par Bayonne; je sup- 
poserai donc que Ton fera plusieurs courses isolées , eu 
partant de quelques points saillans , tels que les eaux 
de Bagnères ou de Bareges, les fameuses mines de Rau- 
cié , où tout minéralogiste zélé doit faire une station* 

PREMIÈRE COURSE (l). 

De Bayonne à Samt-Ji-an-Picd-dc-Port et à Baigûrrtf 
( Basses-Pyrénées)* 

Il existe h la Haussai et à Itzassou, près Bayonne, 
sur la rive gauche de la N4ve* des carrières de kaolin 
exploitées , et une autre à Caniveau, à quatre lieues de 
Bayonne. 



(1) C'est à l'excellent ouvrage de M. de Charpentier, di- 
recteur des inities du canton de Vaud , et à diverses noies 
que m'a données M. Kegleyj que je dois les renseigne mens 
précis sur les localités des minéraux qui sont indiqués dans 
ces itinéraire?; mais je renvoie pour de plus amples détails aux 
ouvrages suiitans que Von devra étudier avant d'enlrepren^ 
tire le voyage fies Pyrénées, 

Patlassou* Minéralogie des Pyrénées. 

Picot la PeyroUSe. Mines et forges du coin lé de Foix. 

RamonL Voyage au mont Perdu» 

Cordier. Voyage à la Maladetta. 

Diiïrieht, Cîle des minerais. 

Et enfui Charpentier. Constitution géognostîque des Pyré- 
nées avec une carie. 
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La ville de Saint-Jean est bâtie sur la roche amphi- 
bolique secondaire, si connue sous le nom d'oplu'tc dz 
Palassou. 

De Saint-Jean on se rendra h Maulcon, et là , entre 
relie ville et le village de Libarcns, sur la rive droite du 
Saison, à très-peu de distance, au-dessous d'un moulin 
situé à un quart de lieue nord de Libarcns, h Lnra même, 
on pourra voir le dipirc en place. Ce minéral rare, est 
disséminé en très-petits cristaux, dans une roche cal- 
caire et dans une argile talqueuse altérée, qui est sou- 
vent recouverte par l'eau du ruisseau. 

De Saint- Jean on se rendra dans la vallée de Bai- 
gorry, où il a existé une vaste exploitation, qui, mal- 
heureusement , est encore abandonnée. 

Les filons exploités par la compagnie de Baigorry, 
sont disséminés dans la vallée principale et dans les val- 
lons qui s'y rattachent; celui de Laquore, entre autres , 
produisait de beaux échantillons de plomb carbonalo 
terreux et phosphaté vert; de zinc sulfuré, oxidé et car- 
bonalé. Les autres ateliers, qui sont fermés aujourd'hui , 
et dont les principaux étaient h Bihourietta , ont fourni 
le cuivre natif, le cuivre pyriteux, le cuivre gris, le cui- 
vre carbonalé vert et bleu, le cuivre sulfaté natif, les fers 
spalhique, oligisle; etdeselllorescencesalumineuses, dites 
beurre de montagne se voient a Esturlègue, dans la 
vallée de Baigorry, à l'entrée d'une exploitation de 
sanguine. 

On pourra recueillir , dans celte vallée, une foule 
d'autres minéraux plus ou moins imporlaus , tels que di- 
verses variétés d'amphibole, de grenat, de prehnite , 
d epidote, et l'on visitera, sans doute, avec intérêt le 
kaolin de Chara-Maliana , et les beaux calcaires pri- 
mitifs, interposés dans le granité à Itzasson, à l'entrée de 
la vallée; on peut les suivre jusqu'au village de Hellène, 
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en retournant à Bayonne, et passant par le village de 

Loukcussoa» 

DEUXIÈME COURSE. 

De Bagncrcs de Bigarre à Campan, etc, ( Hautes- 
Pyrénées ). 

Avant d'aller à Bagnères de Ludion, il sera bon de 
vïsï 1er les grandes exploitations de marbre do Saraneù- 
tin et de Campait* au fond de la vallée de ce nom; à Es- 
piadet, plusieurs variétés de mâcles, et entre autres celle 
qui ne présente qu'une seule couleur se trouvant au pic 
de Montaigre , près Bagnères Je Bîgorre* 

Si Ton visite l'établissement thermal de Bagnères 
de Luchon (Haulc-Garonne), on trouvera dans les en- 
virons le mica palmé et flabelliforme; des mâcles dans 
la vallée d'Essera, entre Bënasqiie et le torrent de Mulî- 
vierna; elles sont disséminées dans un schiste argileux, 
qui contient aussi de l'anthracite, 

TROISIEME CQ U RSE. 

De Bartfjcs ou de Cauterez au pic du Midi* (CEreslids 
et d*Arbizon, 

Les environs de Barèges sont très-riches en minéraux 
rares; les pics d'Arbizon et d'Eres! ids , surtout, pré- 
sentent la stilbile cristallisée ou lamelliforme , Phar- 
moLome , Pamianthoïde » Pasbeste tressé, le quarz en 
assez grands cristaux, Pidocrasc, de petits grenats bien 
rets, rouges ou noirs , du feldspath cristallisé , des cris- 
tau* d'axiDite , presque aussi beaux que ceux du Dau- 
phiné, de Pépidote en cristaux fasciculés , de la prehnîte 
lam elle use , ainsi que celle qui avait reçu le nom de 
koupholite, Ja paranlhine et la tourmaline, a Cierp et 
au port d'Oo; la prehnitc, près l'étang de Léon; plu- 
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sieurs variétés de mâcle dans la vallée d'Héas; du gr?\- 
phit, du mica, du talc, du fer sulfuré, ordinaire et ferri- 
îère; du plomb sulfuré dans la chaux Auatée, vallée de 
Barète, entre Gèdrc et Gavarnie , etc. 

En passant sur le revers méridional du côté de l'Es- 
pagne, on pourra visiter l'ancienne exploitation de co- 
balt arsenical ( V Saint- Jean, dans la vallée de Gistain ; elle 
alimentait la fabrique de smalt , de Bagnères de Luchon. 
L'on trouve aussi près de Saint- Jean , du bismuth natif , 
sulfuré et oxidé» enfin , de l'arsenic et du nickel arse- 
nical et oxidé > de l'antimoine sulfuré, etc. Dans la val- 
lée de Cinca , près de la prise d'eau de la forge Rîelsn > 
du soufre dissémine en petiLes masses jaunes, dans un 
calcaire alpin. Du graplïit dans la vallée de Gistain. Plu- 
sieurs variétés de màcles et de prelinïte, dans la même 
vallée , près du col de Lopez , etc. 

QUATRIÈME OOriîSE, 

Des mines delîaneiéà V iedessos , etc. f département de 
C Arrière ). 

La grande exploitation de Hancié serait bien suffisante 
pour attirer et fixer l'attention du minéralogiste voyageur, 
puisque, outre son importance comme exploitation , * lle 
fournit une foule de variétés de minerais de fer, du plus 
grand intérêt, Lels que, 

Tous tes fers hydratés et carbonates* spkatiques purs 
ou rrumganésifèreSj disséminés à Bancic même , ou dans 
la vallée de Vicdessos; 

Varraganite corratoïde (vulgt flossferry) ; 

Le calcaire primitifphosphûrespentf ^T ou avec amphi- 
bole, épidole, talc, etc. se montre particulièrement dans 
les vallées de Vicdessos, à la Roque de ]\>rle-t- en- S ; U 
la montagne de la Bouiche , au col de l'étang de Lhcrz ; 

La cottzeranite* Nouvelle substance , se trouve parti* 
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eulièremcnt dans la vallée de Couzeran. La montagne 
de Rancié et la vallée de Vicdessos renferment plusieurs 
dépôts de pyroxène en masse, dans lequel on pont re- 
cueillir la piconte, nouvelle substance qui parait voi- 
sine de h gadolinite f plus , de Yasbtstû flexible , de Vani- 
pkibole tamellcux , Ic talc stêatite, etc. 

On trouvera dans la vallée de Salât, où il existe plu- 
sieurs sources salées, près du village de Saint-Scrnin, des 
cristaux de tourmaline noire, qui ont un pouce de dia- 
mètre, et jusqu'à cinq de long. Il en existe aussi dans 
la vallée de Vicdessos. 

Le fer ofigiste spéculaire, se montre dans plusieurs 
gîtes voisins de la vallée de Vicdessos, par exemple, à 
la Roque de Balam, dans la vallée de Bitmale , à Ta- 
roscou f etc. 

Le zinc sulfuré, disséminé en petits grains dans le 
granité ferrugineux, du village de la Cour, dans la vallée 
de SaJlat- 

L'opaU commune s dans la vallée d'Erce, avec un 
filon métallifère, situé au bois d'Àubnc* près Au loi. 

Le dîpire, dans la vallée de Castillon, rive droite du 
Lès, à trois cents pas aux-dessous de la forge d'Angou- 
mer f vers le village de Luzenac , disséminé très-abon- 
damment dans un schiste argileux. 

A la lloque d'Angoumer, ou il est contenu dans ua 
calcaire de transition. 

Observations. 

Si Ton se rend de Kancié, ou de Bagnèros de Luchon, 
a Toulouse, on visitera, sur sa route, la montagne de 
Colas et les environs de Porte t , où Ton pourra recueillir 
de beaux échantillons de mâclcs, de couzeranite , près 
du pont de la Touie; du fer oxidè pseudomorp/tiaue ; 
et voir les exploitations romaines de marbre blanc de 
Saint-Béat, que Ton reprend depuis quelque temps, cl 
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dont M. Bosiot vient d'exécuter la statue de Henri IV 
enfant , cl M I,e Charpentier le buste de Clémence Isaure , 
qui est au Capitole. À Toulouse , les collections do 
Picot Lapeyrouse , conservées par monsieur son fils, mé- 
ritent d'être visitées sous tous les rapports. 

Si au contraire on veut se rendre à Perpignan , pour 
achever de parcourir les Pyrénées, de l'Océan à la Mé- 
diterranée, on pourra visiter les riches mines de fer 
spathique de Fillols et A'Escaron près de P rades, celles 
de Lapinouse et de la Tour de Batère au nord (Y stries, 
qui alimentent toutes les forges à la catalane de l'Aude 
et des Pyrénées-Orientales. 

Je ne suppose pas que l'on franchisse les frontières de 
la France , car sans celte restriction , un nouveau champ 
d'instructions s'ouvrirait aux yeux du minéralogiste, et 
nous dépasserions nous-même les limites que nous nous 
sommes tracées. 

Itinéraire minéralogique du PALATINAT. 

On entrera en Palatinat par Metz et Sarrcbruck, on 
traversera la radiée de Duttweler, à l'entrée de laquelle 
il existe une houillère embrasée. Là on pourra rassem- 
bler toutes les variétés des porcellanites, toutes les eiïlo- 
rescences alumineuses et vitrioliques qui en résultent; et 
l'on visitera des fabriques d'alun, de sulfate de fer, de 
sulfate de maguésie, de bleu de Prusse, de noir de fu- 
mée, etc. 

De Sarrebruck à Cusscl. Près de là, au Posbcrg, mine 
de mercure des Trois-liois, exploitée à 800 pieds de pro- 
fondeur dans un grès houiller. 

De Cus&cl à Obersleitit Grande exploitation d'agale 
dans la montagne de Gallienberg, chabasie et harmo- 
tonie, cristallisée dans ]es roches amygdalaircs do la rive 
gauche <!<• la Nahe. 

Géodes d'agate, avec cristaux de chaux carbenatée et 
cristaux de quarz améthiste. 
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D'Qberstein à Reiekembaotc* Gîte de la prchnitc en 
morceaux isolés» avec cuivre natif, terre pourie servant 
à polir les agates, 

A Kirn et à Obcrstein même. Moulins à tailler et po- 
lir les agates , marchands d'objets travaillés et d'échan- 
tillons bruts, 

I)e Kirn à Meisenheim» Exploitation de mercure à 
Mochel Lausberg; mercure natif, sulfuré, muriaté, ar- 
genlaL 

A MunMer ApeL Empreintes de poissons dans un 
schiste bi lumineux mercurieL 

De Maisenkeim à Creusnacfc* Belles salines dont les 
sources sortent d'une roche porphyri tique; près de là, 
quelques travaux anciens sur des filons de cuivre pyri- 
teux. 

Nous nous arrêterons ici; mais si Ton descendait le 
Rhin depuis Maycnce, on ne tarderait point à entrer dans 
les terrains volcanisés d'Àndernac, où Ton trouverait 
plusieurs minéraux en place qui sont rares partout ail- 
leurs; nous nous bornerons à rappeler que dans l'excur- 
sion que nous venons de tracer, on pourra voir en place, 
savoir : 

Tous les minerais de mercure, même le mercure mu- 
rialé et le mercure argcntal* 

Un beau gisement d'agaie dans des roches qui sont 
considérées comme volcaniques par plusieurs minéralo- 
gistes, 

La prchnitc, la chabasie, Pharmolome, trois substan- 
ces assez rares; enfin, on aura traversé un terrain houil- 
ler qui est embrasé à l'une de ses extrémités, et qui re- 
cèle une assez belle mine de mercure à l'autre; une sa- 
line en pleine exploitation terminera cette excursion. 
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TERMINOLOGIE, 

OU 

Explication des Termes et des Acceptions peu 
usités dont on se sert dans le cours de la Des- 
cription des minéraux. 



A 

Acicl'laire. En forme d'ai- 
guilles lines : variété acicu- 
laire. 

Affinité. Disposition des 
molécules à se réunir ensem- 
ble; force qui oblige un corps 
à en abandonner un autre 
pour se réunir à un troisiè- 
me qui lui est offert, 

Agissant sur le barreau ai- 
manté. Propriété de faire 
mouvoir le barreau ou l'ai- 
guille aimantée. 

Alliages. Combinaison de 
doux ou plusieurs métaux ; 
le métal de cloche, le bron- 
ze , etc. 

Amalgame. Ne se dit guère 
que de l'alliage de for avec 
le mercure, ou de l'argent 
avec le mercure. Ce dernier 
est naturel. 



Amorphe. Minéral qui est 
privé de forme régulière, et 
qui ne présente rien de?*lis- 
tinct dans sa contexture. 

Ami \ m;i . Minéral privé na- 
turellement d'eau de cristal 
lisation. 

Apyre. Qui résiste à l'ac- 
tion du feu. 

Arenacé. Ayant la forme et 
la consistance du sable mou- 
vant. 

Argileuse (odeur). Odeur 
terreuse que l'on développe 
dans certains minéraux en 
les humectant ou en faisant 
tomber l'haleine dessus. 

Attirable a l'aimant. Mi- 
néraux qui s'attachent au 
barreau aimanté. 
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B 

Bacillaire. Minéral qui est différentes espèces du bitu- 

disposé en longs prismes me minéral et analogue à 

striés profondément, en es- celle du goudron, 

pèces de baguettes. Botrioïpe. Disposé en 

B itt mi m f ère (odeur). 0- grains ou en grappes* 
deuv qui est particulière aux 



Calcaire. Non générique, 
qui s'applique à toutes les 
variétés de chaux carbona- 
tée ; il est aforévialif et s'em- 
ploie journellement en géo- 
logie el en géographie. L'on 
dit pierre , roche, terre cal- 
caire, bancs, montagnes, 
chaînes calcaires, etc. 

Canalicu lé. Cristaux dont 
les faces sont creusées en 
gouttière. 

Capillaire. Minéral qui a 
la forme et la eon texture fi- 
lamenteuse, qui approche 
plus ou moins île la finesse 
et de la souplesse des che- 
veux. 

Ce&oïde. Minéral dont l'as- 
pect est analogue à celui de 
la cire jaune ou blanche. 

Chatoyait, lleilets parti- 
culiers, ordinairement d'un 
blanc verdatre, que Ton a 
comparés à ceux de l'iris des 
chats. 

Clivage. Propriété des 



c 

cristaux de se fendre dans le 
sens des lames dont ils sont 
composés; c'est ce que Ton 
exprime en cristallographie 
par l'expression de division 
mécanique. 

Cliver. Opérer le clivage. 
Ce qui a lieu par simple per- 
cussion ou par l'intermède 
d'une lame tranchante. Les 
métaux ductiles ne peu- 
vent se clive i% etc. 

Concentriques (couches). 
Couches de couleurs dispo- 
sées en cercles concentri- 
ques; c'est-à-dire qui vout 
toujours en augmentant de 
diamètre à mesure qu'elles 
s'éloignent du centre. 

Concrétion et concrétion- 
né. Minéral imitant plus ou 
mo ins bien cl i v ers objets f 
miliers , tels que des grappes 
de raisin, les tuyaux de plu- 
me, des pois, desdragées, etc. 

CoNcnoïnE. Sorte de cas- 
sure qui présente des évase- 
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mens creux qui imitent des CtlikdroÏde. Cristaux pris- 
impressions de coquilles. maliques dont les angles ont 
(JokalloÏde. Forme aflec- disparu par le frottement, 
téc par certains minéraux, par des stries ou des canne- 
et qui imitent plus ou moins Kires. 
bien les coraux et les madré- 
porcs, 

D 



D £ cbépitàti on. On dit 
qu'un minéral décrépite 
quand il fait entendre un 
petit pétillement sur le feu; 
effet qui provient de Leau 
contenuedans le minéral , et 
q vi i cherche à s'échapper. 

Déliquescence, Certains 
sels ont la propriété de sou- 
tirer l'humidité de I\iir cl 
de se réduire en liqueur; c'est 
ce que l'on appelle tomber 
en déliquescence; il s'oppose 
à effioresceuce* 

Dense et Densité. État d'un 
mî titrai très-lourd et très- 
compacte. 

Dieu roïte. Qui a deux cou- 
leurs; Tune par réflexion, 
Ta u Ire par réfraction. 

Dilatabilité. Augmenta- 
tion insensible du volume 
des corps par la chaleur. S'ap- 
plique particulièrement aux 
métaux. La marche du ther- 
momètre tient à la dilatabilité 
du mercure, etc. 

Dodbites, Imitation plus 
ou moins parfaite d'arbres , 



de buissons, de plantes, qui 
se trouvent â la surface ou 
dans l'intérieur de quelques 
substances minérales , telles 
que / es aga tes a r horisées . 

Dissolution. On dit qu'un 
minéral est dissolubîc dans 
Te au ou dans les acides 
quand il peut s'y fondre à la 
manière du sucre. Le liquide 
qui contient ainsi un corps 
étranger se nomme dissolu- 
tion de lûtre^ de cuivre , etc., 
suivant le minéral qui est 
dissous* 

Divergence. Rayons, cris- 
taux ou aiguilles disposés à 
la manière des plis d'une co- 
carde ou des branches d'un 
éventail. 

Divisibilité. On dit qu'un 
minéral est divisible sui- 
vant telle ou telle direction 
et suivant telle ou telle for- 
me, en parlant de l'action 
de ramener un cristal secon- 
daire à sa forme primitive. 
Divisibilité s'applique encore 
d'une manière plus juste en 
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parlant de la propriété de Diu se. Espèce de géode ir- 
cerlauis corps de se réduire régulière, tapissée de cris- 
en une infinité ^c molécules taux; se dît aussi des gro di- 
visibles. L'or est excessive- pes de cristaux, 
ment divisible, etc* 



Eau de cristallisation. 
C'est une certaine quantité 
d'eau qui parait indispensa- 
ble à la cristallisation^ et qui 
est surtout fort abondante 
dans la plupart des sels. Ceux 
qui en sont privés se nom- 
ment anhydres, 

Écailleuse. Cas su re ou t is- 
su (jue présente une certaine 
quantité d'écaillcs qui se sou- 
lèvent du reste de îa masse. 

Éclat, Se dit surtout en 
parlant du brillant métalli- 
que et de l'aspect externe ou 
interne des minéraux. 

Effervescence» Sorte de 
bouillonnement que quel- 
ques minéraux excitent 
quand on tes jette dans un 
acide* 

E fflo kescen ce Lcss els qu i 
se trouvent à la surface des 
roches sous la forme d'aiguil- 
les sont généralement appe- 
lés elïïorcscences. 

Efflorfscence ( tomber 



E 

en )< Quelques sels exposés à 
l'air commencent à perdre 
leur transparence, se ternis- 
sent, se couvrent d'une pous- 
sière farineuse qui se déta- 
che, et c'est là ce qu'on ap- 
pelle tomber en e fluorescen- 
ce. On dit aussi qu'ils sV/*- 
fleurmertt. 

Elasticité. Quelques mi- 
néraux flexibles après avoir 
été recourbés se redressent 
en reprenant leur première 
forme. C'est là Vclasticitâ. 

Electricité des minéraux, 
(Voyez pag. i3) 

Émail, Produit delà fusion 
de certains minéraux. Il se 
distingue du verre par soa 
opacité. 

Epigîl^e ou Épic.lsie. Pas- 
sage d'une espèce à une au- 
tre par une sorte d'altération 
qui ne détruit point la forme 
cristalline de la substance 
qui subit cette transfigura- 
tion. 
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Facictlé. Réunion d'ai- 
gu il les serrées et parallèles. 

Feuilleté. Minéral compo- 
sé de feuillets papiracés plus 
ou moins faciles à séparer. 

Fibreux. Minéral compo- 
sé d'aiguilles fines et serrées 
les unes contre les autres. 

Filons. Fentes qui se ren- 
contrent dans les roches et 
qui, pour la plupart, ont été 
remplies par des minéraux 
tout-à-fait différons de ceux 
qui composent la montagne. 
Les filons sont les gîtes ordi- 
naires des métaux précieux. 

Fistulaire. 8e dit des sta- 
lactites qui ont la forme de 
tubes creux. 

Fondant. Substance qui 
accélère la fusion des mine- 
rais. 

Fonciforme. Qui ressem- 
ble à un champignon. 

Fossile. Corps qui a été ani- 
mé, qui a vécu, qui se trou- 
ve dans les pierres et qui con- 



serve sa nature. Coquilles 
ossemens fossiles tant qu'ils 
sont calcaires, coquilles, os- 
semens pétrifiés quand ils 
sont changés en silice. Bois 
fossile quand il peut encore 
brûler; bois pétrifié quand 
il est changé en agate, etc. 
On donne aussi le nom de 
fossiles à tous les minéraux. 

Forme primitive ou notai; 
(Voyez page 9). 

PORME SECONDAIRE (VoVCï 

page /,). 

Fragile. Qui se brise faci- 
lement. 

Fritte. Commencement 
de fusion , ou résultat de la 
fusion de certains minéraux 
au chalumeau. 

Friable. Minéral qui peut 
se réduire en poussière sous 
les doigts. 

Fuliginecx. Ayant l'aspect 
et la consistance de la suie , 
tachant les doigts. 



G 

Gangue. Substance qui en l'intérieur est tapissé de 

renferme une autre plus ra- cristaux ou d'incrustations, 

re ou plus précieuse qu'elle. Gîte ou Gisement. Roche 

Le quarz est la gangue de et situation dans laquelle on 

l'or, etc. trouve habituellement tel 

Géode. Pierre ordinaire- minéral, 
ment ovoïde et creuse dont 
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G lo bu li fo raie. En forme générique de la chaux sui- 
de boules, fatée et des terrains qui mi- 

Granlliforme. En foi nie ferment celte substance en 

de graine* masse. Il est abréviatif com- 

Gypse ou Gypselx. Nom me le mot cattmre. 



H 



Happant a la langue. Quel- 
ques minéraux ont la pro- 
priété de s'attacher à la lan- 
gue en absorbant subite- 
ment l'humidité; on dit alors 
qu'ils happent à la langue. 

Hétérogène. Minéraux 
composés de plusieurs sub- 
stances différentes. 



Homogène. Qui ne forme 
qu'un seul et même corps, 
un tout de même nature. 

Hydropiiane. Quelques mi- 
néraux opaques deviennent 
presque Iransparens dans 
l'eau; on les appelle bydro- 
phanes. 



I 



Idjo- électrique. Minéral 
qui n'est pas conducteur de 
l'électricité, qui peut isoler. 

Incolore, Substance iim- 
pide et sans couleur; n'est 
point synonime de limpide. 

Incrustation. Substance 
pierreuse déposée par les 
eaux à la surface d'un corps 
organisé quelconque* 

la fusible. Qui résiste au 
feu du chalumeau. 

Itssolvble. Minéral qui ne 



peut se dissoudre soit dans 
l'eau, soit dans les acides. 

Irréductible, Minerai qui 
n'est pas susceptible de se 
réduire à l'état métallique 
par l'action du chalumeau. 

Isolé. Corps qui repose 
sur ou qui est suspendu à 
une substance idio-électri- 
que; posé sur un plateau de 
verre, suspendu à un cordon 
de soie. 



Lamellaire, Composé de lames plus gr andes que l'on- 
très-pelites lames, glc. 

Laminaire* Composé de Lamelleux. Tissu qui pas- 



DE MIN! 
se an feuilleté, mais dont 
las divisions ne sont point 
aussi minces. 

Lave, Nom générique des 
substances eu masses qui 
sont rejetées par tes volcans 
lors de leurs éruptions. Ou 
dit un courant de lave. 

Llmicllairc. Cristaux im- 
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parfaits qui ont la forme J'u 
ne lentille. 

Limpide* Minéral d'une 
belle transparence, quelle 
que soit sa couleur. (Voyez 
Incolore,) 

LiruotuE qui a la cassure 
et le tissu d\me pierre com- 
pacte. 



M 



M acnétismu des minéraux. 
(Voyez page lu"). 

Malléable. Faculté d*un 
métal qui s'étend sous le 
marteau ou sous le laminoir. 

Mamelon^. Disposition 
des minéraux concrétionués 
qui présente des saillies se- 
mi-sphériquespiusou moins 
en relief, 

Mvimu,. Mot de l'ancien- 
ne «nomenclature par lequel 
ou était convenu de désigner 
tous les minerais de 1er ; 
pyrite martiale 3 terre mar- 
tiale, etc, 

Métalloïde qui a l'aspect 
métallique. 

Micacl. Se dit d'une roche 
qui contient beaucoup de 



mica, ou d'un minéral qui 
a l'aspect et l'éclat du mica. 

M i > lp,al. Nom générique 
applicable aux roches, aux 
p ie rr es e t au x mi n er a is b r u t s . 

Minera r. Minéral dont on 
peut extraire une substance 
utile aux arts; minerai de 
cuivre j de plomb, etc. 

MlîîEftALISATELR. Acide OU 

combustible qui est combi- 
né avec une terre ou un mé- 
tal ; le soufre est te minera- 
lisatcur du cuivre sulfuré, et 
l'aeidc sulfurique est le mi- 
néralisatcur du salfate de 
cuivre, etc. 

Molécule intégrants (Voy. 
page 3). 



N 



Natif. Étal d'un métal qui 
se trouve pur, ni minéralisé 
ni oxidé, et qui approche 
plus on moins d'un métal 



fondu et obtenu par l'art. 
Dans l'ancien langage, on 
rendait la même idée par Iti 
m o t vierse ; arts eut v iere e » 
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argent natif, 



au jour <Vhu 
etc. 

Négative (électricité). 
C'est l'électricité produite 



par tous les corps résineux 
frottés. 

Noyau, Synonyme de for- 
me primitive (Voy. pag. 2}. 



O 



Œillée. Se dît particuliè- 
rement des agates qui imi- 
tent les couleurs de la pru- 
nelle de l'œil. 

Onctueux. Aspect ou tou- 
cher doux et huileux, 

Onix. Se dit des agates qui 
présentent plusieurs cou- 



leurs superposées ni <[ui sont 
propres à l'exécution des ca- 
mes. 

Opaque, Minéral qui n'a 
aucune transparence quand 
on le place entre Pceil et la 
lumière. 



Pépite. Morceaux <Tor na- 
tif isolés et d'un volume su- 
périeur à celui d'un pois. 

I'ltiufi cation. Uncorpsor- 
gànîsé qui a eu vie et qui se 
trouve changé en matière 
calcaire ou siliceuse est pé- 
tri hé; bois pétrifiés, madré- 
pores pttrifiès* (Y. Fossile)* 

Pesanteity spécifique (Vo3 r . 
pag. 11), 

Phosphorescence, Quel- 
ques minéraux pulvérisés et 
jetés sur les charbons ardens 
dans l'obscurité y répandent 
une lueur, ou dit alors qu'ils 
sont phosphorescens. 



Positive (électricité). La 
plupart des corps vitreux s'é~ 
lectrisant par le frottement, 
développent l'électricité vi- 
trée ou positive. 

Pseudomoupiiique. Minéral 
qui a pris la place et la for- 
mu d\m autre minéral cris- 
tallisé j ou qui s'est modelé 
sur un corps jadis organisé. 

Pi vlverulext. Minéral qui 
esl naturellement en pou- 
dre. 

Pvritet'x. Minéral qui est 
mêlé de 1er sulfuré ou de 
pyrite. 



Q 



Ql-ARZEUX, QlARZElSE. Mi- 
néral , roche ou gangue 



qui tient de hi nature du 
quara:. 
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Radié. Minéral qui se pré- Réfraction double ousim- 

scnte sons la forme de nias- pic (Voy. pâg iûj t 

ses, dont l'intérieur o lire des Ré s i s c u s e (électricité), 

rayons qui partent d'un cen- C'est celle gui est produite 

Ire commun et vont en s'é- par toutes les substances ré- 

carLuit vers la circonfé- sineuses échaulfées par le 

rencc. LYottcincut. 

Réductible. Minerai qui Réticulé. Assemblage d'ai- 

peut so convertir en métal quilles croisées qui imitent 

•par Taclion du l'eu du cha- un tissu; thune réticulé, etc. 
lumeau. 



Saccaroïde. Cassure, tissu 
ijui resscinblc au sucre; 
marbre blanc saccaroïde. 

Scintillait* Qui fait feu 
sous le choc du briquet. 

Schisteuse ou Schistoïde. 
Structure qui passe au tissu 
feuilleté, mais qui est moins 
délicat. C'est la contexlnre 
de toutes les roches ardoisées 
et de l'ardoise elle-même, 

SÉDIMENT OU SÉDIMENTA1RE. 

Depot d'une substance qui, 
n'étant que suspendue dans 
un liquide, s'est précipitée 
par sa propre pesanteur. 

Siliceux. Qui contient de 
la silice combinée ou appa- 
rente ; sable siliceux, roche 
siliceuse, synonyme dequar- 

£CUX. 

Sou dle. Qui peut se dis- 



soudre dans l'eau, dans les 
acides, les huiles , l'alcool, 
etc. 

Spéculairf,. Qui répète tes 
objets à la manière d'un mi- 
roir. 

Squ ami forme. Imitant la 
forme ou l'aspect des écailles 
de poisson. 

St a l a cm e. C o n c r é lio n q u i 
est attachée au plafond des 
grottes, et qui croit en des- 
cendant. 

Stalagmite. Concrétion 
qui se forme sur le sol des 
grottes, et perpendiculaire- 
ment au-dessous des stalac- 
tites. 

$TR ATI FORME. Composé (le 

couches droites 1 1 parallèles 
entre elles. Plus employé en 
géologie qu'en minéralogie. 
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Strié* Marqué de petites ses molécules; structure 
cannelures parallèles. feuilletée du mica, etc. 

Structure, Manière d'être Sulfureuse. Odeur du sou- 
d'uii minéral, disposition de fie ou des substances qui en 

contiennent. 



Tk>' agité. (Voy. pag. aG). 

Tlsïacé. Formé de cou- 
ches ou de feuillets curvili- 
gnes analogues aux lames 
d'accroissement des coquil- 
les d'huîtres, aux tuniques 
de l'oignon, etc. 

Tissu. A peu prés synony- 
me de structure. 

Traitement. Se dit de la 
manière dont on s'y prend 
pour retirer un métal du mi- 



nerai qui le renferme; les 
différentes opérations de la- 
vage, de grillage et de fonte 
composent le traitement 
d'un minerai. 

Translucide. Demi- trans- 
parence qui approche de 
celle d'une gelée , de la cor- 
ne, de l'écaillé, etc. 

Tuberculeux. Minéral qui 
a la forme de petits mame- 
lons ix l'extérieur. 



Volatil. Corps qui dispa- 
raît quand on l'expose à là 
chaleur ; le mercure se vo- 
latilise sur le feu, etc. 

Vitrée (électricité). Pro- 
duite par la plupart des subs- 



tances qui ont l'aspect vi- 
treux. 

Vitreuse (cassure). Qui 
ressemble à celle du verre 
en masse. 
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DESCRIPTION DES SOLIDES 

Qui servent de noyau ou de molécules Intégrantes 
aux minéraux. 



Le Télraède, Solide pyramidal composé de quatre faces 
triangulaires* 

Le Prisme triangulaire, Solide composé de cinq faces 
dont trois qui sont parallèles entre elles se nomment 
pans, et les deux autres, qui sont des ïriangles réguliers 
OU irréguliers, se nomment bases. On dit que le prisme 
est droit quand les bases sont perpendiculaires aux pans, 
el oblique quand il en est autrement. 

Le ParaUétipîpède. Solide terminé par six parallélo- 
grammes dont les opposés sont parallèles. Quand les fa- 
rcis sont égales et forment entre elles des angles droits, il 
prend le nom de cube, autrement il s'appelle rhomboïde, 
r h om b o 6d r e , ou par a 1 1 é li [ ) i f i è de. 

V Octaèdre. Solide à huit faces triangulaires, formant 
deux pyramides carrées opposées base à base. L'octaèdre 
est régulier quand les faces sont des triangles équilaté- 
raux; il est irrégulier quand elles sont isocèles. On dit en- 
core que l'octaèdre est cunéiforme quand au lîeu d'être 
terminé par deux pointes il Test par deux arêtes. On con- 
çoit alors que quatre de ces faces sont trapésoïdales au lieu 
d'être triangulaires. 

Le Prisme hexaèdre régulier. Prisme à six pans pa- 
rallèles, terminé par deux bases hexaèdres, total huit faces. 

Le Dodécaèdre à faces v /tombes* Solide terminé par 
douze faces rhomboïdales. 

Le Dodécaèdre à faces triangitiaires. Solide composé 
fie deux pyramides à six faces triangulaires opposées base 
a base, et terminé par conséquent par douze faces trian- 
gulaires. 

Q ua ut aux formes secondaires, elles sont excessivement 
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variées et souvent très - compliquées; aussi, ne voulant 
point surcharger ce manuel de planches et de figures, je 
n'ai décrit que celles dont on peut se faire une juste idée 
par ht pensée seulement. 

Nous avons dit une ibis pour toutes que la valeur des 
angles ou l'incidence des mêmes laces ne varient jamais 
dans la même espèce; que l'étendue de ces faces s'aug^ 
mente quelquefois aux dépens de leurs voisines; que cela 
change l'aspect du solide, mais sans influer en rien sur les 
incidences ou sur la valeur des angles formés par deux 
laces c on ligués. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE. 



Acides (aclîon des), pages 18 cl ira* 
Acide boracique ou Borique natif, 
p. 36. 

Acide sulfuriquc natif, p. 35. 
Adulaire, p. 263* 
Agaîc, p. 48. 
Aiguë marine, p. 214. 
Aimant, ou Pierre d'aimant» p.4^8. 
Albite, p. 5y3. 
Allochroïte, p. 5j4* 
Allophanc, p. 5j4* 
Alumine magnesiée, p. itti. 
Alumine hydratée, p, 1 18. 
Aluminc-hydro-pliosphatée,p. 1 i(î. 
Alumine Ouatée alkalinc T p. n5. 
Alumine fluatéc siliceuse , p. 112. 
Alumine sulfatée, p. 106. 
Alumine sous-sulfatée alkalînc, p. 

108 et 1 10. 
Alumine sous sulfatée, p. 109. 
Alun, p. io*î. 
Albâtre, pag. 44« 
Ambre jaune, p. 570, 
Améihiste, p. 1 'i3. 
Amiante, p. 206, 
Amianthoïde, p. 5?5. 
Ammoniaque sulfatée, p. i36\ 
Ammoniaque muriatée, p. 107» 
Ampbigène, p. 256. 
Amphibole* p. 186. 
Amphibole lamellaire, p. 5q3. 
Amphibole sebistoïde, 590. 
Analcime, p. s83. 
Anagenîtes, p. 601, 
Anhydre, p. i5o* 
Antimoine sulfure, p. 5 08. 
Antimoine sulfure argentifère, p. 

fiûo. 

Antimoine sulfuré plombo-cupril'è- 
re, p. 609. 



lîarytr- carbonatéc, p. it6* 
Baryte sulfatée, p. 8a. 



Antimoine sulfuré cuprifère, p. 5 10. 
Antimoine sulfure nickelifère, p* 
5io. 

Antimoine, p. 5oC. 
Antimoine natif, p. aofi. 
Antimoine natif ardcnifêre, p, :"io-. 
Antimoine ovidé épïgéne, p« 5n. 
Antimoine oxidé, p. 5i2. 
Antimoine oxidé bulfuré, p. 5 14- 
Anthracitc, p, 555. 
Anthracite, p. 6o3. 
Anthophyliite, p. 339. 
Aplome* p. r j3i* 
Apham'te, p. 694* 
Apophyllite, p. 387. 
Argent et or des chats, p. 269. 
Argent, p. 3oS. 
Argent natif, p. 3o8. 
Argent antimoniul, p. 
Argent sulfuré, p. 5 14- 
Argent aniïmonié sulfuré, p. 3 16'. 
Argent antimoniû sulfuré noir, p. 
3i 7 . 

Argent carbonate, p. 319* 

Argent muriaté, p, 5 30. 

Argent gris, p, 36g. 

Argent (traitement métallurgique 
des tn trierai» 6V ), p. 3a I. 

Argile -glaise, feuilletée, smec ti- 
que lithomarge , ocreuse , cal ca- 
ri fère, p. 600, 

Arsenic, p. 489— 49 l * 

Arsenic natif, p. 489. 

Arsenic oxidé, p. 4P 1 ' 

Arsenic sulfure, p. 493* 

Arr.tgonite, p. 5^. 

Asbeste, p. 206. 

Aspect, cassure» tissu, p« 20. 

Asphalte, p. 56 1 » 

AxinilCj p. safcL 



Baryte sulfatée fétide* D. 84- 
Basalte, p. 606* 
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Bergroanite, p. - r )jfi. 

Bcryt ou Ecrit p. 214. 

Tîism ulîi t p. ^76. 

Bismuth natifj p. ^76. 

Bismuth sulfuré, p. 

Bismuth aulTurt- plumbo-cupnfère, 

P* 479- 

Bjfftnulfi plumbo -argentifère, p. 



Cacholong, p. i5i. 

Cadmium, p. $4^- 

Caillou d'Egypte ou Jaspe égyp- 
tien, pi 163* 

Calamine, p. ^65. 

Calcédoine , p. 1 49* 

Caractères mi né illogiques ; — ca- 
ractères physiques, chimiques, 
p. 8, mécaniques, des sens, p. 9. 

Ccrîum, p. 54** 

Ccrium oxidé ailîceux, p. .Ha. 

Cerium oxide rouge yttrifére , p. 

Cerium oxïdé siliceux noit, p. ^4^* 
Cerium oxide noir hydro-alumi- 

neux, p. 541- 
Chabasîe, p. 1181. 
Chalumeau (action du chalumeau), 

P* »9* 

Charbon de terre, p 365, 
Chaux carbouatée harmophanc, p. 

Chaux carbonate compacte, pa£. 

Chaux carbonaicc commune, p. 

Chaui lluatéc, p. 599, 

Chaux anhydro -sulfatée harmopha 
ne, p. ân.9. _ 

Chaux anhydro-suiratee rounatltè- 
Wïa p, ">99* 

Chaux sulfatée harrnophane , fi- 
breuse, compacta cakaiifère, p* 

Chaux phosphatée grossière et quar 

zifère, p. 5q8, 
CÏmux raHmiiatèp. p. liK el .-uîv._ 
Chaux carbonatée ïerrifére, p» 4 lS - 
Chaux carbonatée maoganéôHere , 

P« 49* 

Chaux carbonnléc krro mangane- 
si l'ère, p. 4s- 



Bismuth oxidé, p. 479« 
Bitumes, p. at o. 
Bitume de Judée, p. 56 1. 
Blende, p. 4;o. 
Bois pétrifiés, p, ifii . 
Borax, p. ioo. 
lîoLirnouite , p* 5orj. 
Brèche, p. GoS, 
Brcisiadiitc, p. 5jG. 

c 

Chaux carbonatée quar*îfôre, p.fn . 
Chaux carbonatée magoéàifère, p. 

Chaux carhonatée félidc« p. 55. 
Chaux carbonatée nacrée, p. 5?>. 
Chaux carhonatée bituminifere, p* 

56. 

Chaux Ouatée, p. 65. 
Chaux llualèe> quarzifère, p, CH. 
Chaux phosphatée, p. 6a; — quar- 

ÙfèrG et calea ri l'ère, p. 6*4. 
CbauX sulfatée, p. 70» 
Chaux sulfatée caicarilere, p. 72. 
Chaux boraléc siliceuse, p. Ht. 
Chaux arseniatée, p. 70. 
Chaux ni l ratée, p. 75 û 
Chaux anbvdro-suïfa'lée, p. 76* 
Chaux anhydro -sulfatée épigène, 
p- 77- 

Cbaui anhydro sulfatée quarziïcrc^ 

P. 78, 
Chlonie, p. ax|. 
Chrome, p. 545. 
Cuak ? p. 568. 

Collections de minéraux, p. 6s5, 
Collections de luxe, méthodiques, 
p. 6^3; crislallographiques , ^éo 
^iiostiques. locales, technologi- 
ques, p. 6x4- 
Cinabre, p. ^37. 
Cobalt, p. <fSi>. 
Cobalt arsenical, p. 43** 
Cobalt grîs, p. 4^4* 
Cobalt arccuiait», p. 486- 
Cobalt arseniaié terreux argeiHÎJc" 

re,p.48 7 - . 
Cobalt oxidé noir, p. 4"-^- 
Combustibles non métalliques, p, 
546, 

Com relions, p. 5 et 6. 
Condrodile, p. 204. 
Conglomérats, p. 60 1. 



ALPHA! 

Cordieritc, p. 2^7. 
Corindon, p. 0,9. 
Corindon hyalin, p. 100. 
Coiindon harmophane, p. 102. 
Corindon granulaire ferrilère, p. 
io5. 

Cornaline, p. i48 — i5i. 
Cornaline Manche, p. i5o. 
Couleurs, chatoyemens , et reflets, 

p. 27 et suiv. 
Craie, p. 45. 
Craie, p. 598. 
Cristal de roche, p. i5p. 
Cristallisation» confuses, p. 
Cristallisations régulières, p. 2. 
Cuivre pyriteux, p. 6o5. 
Cuivre, p. 56 1. 
Cuivre natif, p. 56 1. 
Cuivre blanc, 565. 
Cuivre oxidulé, p. 574. 
Cuivre oxidulé arsenifère, p. 5;j. 
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Cuivre vitreux, p. 

Cuivre sulfuré, p. 072. 

Cuivre sdenié, p. 

Cuivre sclenié argenlal, p. 5^8. 

Cuivre hydro siliceux ou cuivre hy- 
draté siliceux, p. .Vo. 

Cuivre dioptase, p. 5ol. 

Cuivre carbonate bleu et vert, p. 
584. 

Cuivre muiiaté, p. 58a. 
Cuivre pyriteux, p. 565. 
Cuivre gris, p. 069. 
Cuivre gris plalinilêre, p. r>p. 
Cuivre gris arscnil'èie, ]>. Sjri. 
Cuivre gris antimonifère, p. 3- 1 . 
Cuivre arsenialé, p. 588. 
Cuivre arsenialé fenifère, p. SS$I« 
Cuivre sulfaté, p. .Vp. 
Cuivre phosphaté, p. 092. 
Cymophane çt non pas eynmphan. 
p. 167. 



Décrois8emenS) p. 4* 

Di.ill.igc, p. 199. 
Diamant, p. 55 1 . 
Diaspore, p. 118. 
Diorite, p. 595. 
Dipyrc, p. 2*57. 



Dislhène harmophane, p. 5^6. 

Dtstbèue, p. 181. 

Dolerite, p. 6o5. 

Dolomic, p. "98. 

Ductilité et ténacité, p. 26 et »7« 

Dureté et fragilité, p. 2S. 



Eclogite, p. 596. 
Ecume de mer, p. 97. 
Elasticité et flexibilité, p. 26. 
Electricité des minéraux, p. i 
Emballer (divers moyens d' ) les 

minéraux, p. 626. 
Emeraudc, p 2i4- 
Emeril, p. io5. 
Epidote, p. s3i« 

Equipage du minéralogiste voya- 
geur, p. 657. 



Espèces (description des), p. 55, 
Essonilc, p. 225. 
Ktain oxidé, p. 6o5. 
Etain, p. 455. 
Elain oxidé, p. 457. 
Etain sulfure, p. 461. 
Etiquettes collées, p. 629. 
Euclasc, p. 220. 
Eudialvte, p. 576. 
Eupbotidc, p. 592. 



P 



Feldspath, p. 260. 
Feldspath apyre, p. 577. 
Feldspath bleu, p. 578. 
Feldspath compacte, etc., p. 5oi. 
Feldspath résinitc, p. 607. 
Fer, p. 59 j. 



Fer natif, p. 095. 

Fer natif météorite, p. 097. 

Fer oxidulé titané, p.fpi- 

Fer calcaréo siliceux, p. ^52. 

Fer carburé, p. 429. 

Fer sulfuré blanc, p. 4*5. 
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Fer sulfuré magnétique, p. 4*4* 

Fer sulfuré, p. 4 , 9« 

Fer sulfuré épigène, p. 4' >2 « 

Fer sulfuré orifére, p. 4 ai « 

Fer arsenical, p. 4 16. 

Fer arsenical argentifère, ]>. 4»*>- 

Feroxidulé, oligiste, oxidé, p. 604. 

Fer oligiste, p. .{î 1. 

Fer oxidulé, p. $oH. 

Fer oxidulé titanifère, p. 4°9« 

Fer sulfaté, p. J "1 

Fer muriaté, p. 4^ 1 • 

Fer oxalalé, p. 4 52. 



Fer arseniaté, p. 449» 

Fer oxidé carbonate, p. 44 *• 

Feroxidécarbonaté litlioïdc,p*445> 

Fer phosphaté, p. 445» 

Fer 1 hromaté, p. 44/* 

Fer oxidé hydraté, p. 4 V>« 

Fer oxidé noir vitreux, p. 4^S. 

Fer oxidé résinitc, p. 43S. 

Fer apathique, p. 44 1 • 

Fibrolite, p. :>;S. 

Formes primitives* p. 2, 3., 9. 

Formes secondaires, p. 4. 



Gabronite, p. 570- 
Gadolinitc, p. 1 96. 
Galène, p. 356. 



Geblenite, p. 227. 
Glau hérite, p. i5.{. 
Gneiss, p. 590. 

Gout, happenicnt à la langue, pag. 

7>i 1 . 
Granité, p. 5$S« 
Graphit, |>. 6o3. 
Grapbit, p. 429. 



Harmotomc, p. 275. 
llauync, p. 174* 
Hcdcnbergite, p. 079. 
Helvin, p. ifî. 
Hématite, p. 4 i3. 
Hématite brune, p. \ÔG. 



Grenat, p. 169. 
Grenat ferrifère, p. 171. 
Grenat manganésiferc, p. 171. 
Grès cristalli.>é de Fontainebleau, 

p. 5 1 . 
Grès, p. 602. 

(ires rouge, bigarré, commun, pag. 

6o3< 

Grenat massif, p. 595. 

Gypse, p. 70. 



H 



Houille, p. 563; 
Nouille, p. 6 >">• 
Hyacinthes, p. 164 et suivantes. 
Bydrophttne, p. 1 $9. 
Hyperstbène, p. 197. 



I 



Idoerase, p, 22.'). 

Incrustations, p« 7. 

Iridium, p. 299. 

Iridium osmié, p. 299. 

Itinéraires minéralogiques, p. 64 tî 
— du bassin de Paris, p. 642; — 
de Bourgogne , p. 644» — d'Au- 



vergne, p. 646; — du Forez et du 
\ i\aiais, p. C) jS; — du Limousin, 
p. 65li — de Bretagne, p. 653; — 
de rOisan,p.65,i;— de Savoie, p. 
£56* — des Pyrénées, p. 660;— du 
Palatinat, p. 665. 



J K 



Jade, p. 58o. 

.lade de Saussure, p. 26.). 

Jayct, p. 6i3. 

Jargons, p. i(>4 et suivantes, 
«Jaspes, p. 162. 



Jayet ou Jais, $6g* 
Kaolin, p. a63. 
Karpholite, p. f«Si, 
Killenite, p. 582. 



A L P H À B D T ï Q U E. 

L 
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Lapis ou Lapis lazuli, p. î54» 
Laumouile, p. 277* 
Laves, p* 608. 



Lazulit, p. 5 8 5>. - 
Lazulite, p. »5<* 



M 



Mâclc, p. i83. 
Magnésie hydratée, p. 98. 
Magnésie carbonalée, p, 96. 
Mngné.-ïe car bon a lté siticiU'ro 

spongieuse, p, 97. 
Magnésie bora;éc, p. 
Magnésie boralée cafcarifëre, p. (fi. 
Magnésie sulfatée, p* 90. 
Magnétisme dt s minéraux, p. 16. 
Malachite, 384. 
Manganèse* p- 49^« 
Manganèse carbonate, p, 5o3- 
Manganèse oxidé, p. 4$7- 
Manganèse oxidé hydraté , p. 4<J9ï 

— harytHire, p, Soi. 
Manganèse phosphaté* p, 5o5. 
Manganèse sulfuré, p, 5oa, 
Marbres statuaires, p 4 a » 
Marbres commua, p* 5rj8. 
Mrtichamh de minéraux, p G". ! . 

Marne, p. 600, 
Meïonite, p. 209, 
Melilite, p. 58a. 
Mellitc,p. 558. 



Menilîte, p. 161. 

Mêiaxites, p. 602. 

Meubles et arrangement propres 
aux diffère us genres de collec- 
tions, p. 65o. 

Mercure murwté, p. 33?. 

Mercure su (Tu ré, p, 3 27. 

Mercure su 3 f ur é b i 1 1 1 m i u 1 Fè re , p , 3îS - 

Mercure argcntal, p. 3a5. 

Mercure, p. 322« 

Mercure natif, p. 3aa, 

Mésotype, p, 28Ô. 

Métalliques atitopsidcs (substan- 
ces), p. 390; généralités f p, agi 
et suivantes. 

Météorites, p. 3o,S. 

Mica, p. 267, 

Mica schistoïde, p, 590. 

Minéraux (définition «es), p* 1. 

Molécules Intégrantes, p. 1. 

Molécules élémentaires, p. s. 

Molécules intégrantes, p* 3 et. 4- 

Molybdène, p. 5 20. 

Molybdène sulfuré, p t 620. 



x 



Natron, p. ii>-i. 

Nécessaire du minéralogiste séden- 
taire, p. 63g. 
Néphèline, p. 1 78» 
Nickel natiT, p. 
Nickel arsenical, p. 35S. 



Nickel arsenialéj p* 359. 

Nickel (alliage naturel d'antimoine 

et de), p. 3Go. 
Nilrc, p. 132. 

Noyau ou forme- primitive, p, 2 et 3. 



O 



Obsidienne, p. (107. 
Odeur, p. Tvj. 
Unix, p. i54- 
Uolilhc, p. 598. 



Or, p. 5di. 

Or natif, p. 3oi. 

Or et argent des cliats, p, 2G9, 

Oj pi 11 ou orpimentj p. £96. 



Palladium, p. 3oo. 
Paraothine? p* a3ô. 



Pi'gmatile, p* 592. 
réridotj p. 20 2.. 
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Perlahc, p. 607. 

Pesanteur spécifique; p. u. 
Petalite, p« 270. 
Pctrosilcx, p. a6i. 
Pctuntzé, p. 262. 
Phosphorescence, p. 24. 
Phtanitc, p. £>q5. 
Pierre à bâtir de Paris, p. 4 2. 
Pierre meulière, p. i54 • 
Pierre à fusil, p. 1 5 ». 
Pierre «le Labrador, p. 262. 
Pierre de lune, p. 262. 
Pierre des Amazones, 262. 
Pierre du soleil, p. '26.1. 
Pierres de la lune* p. 3g8. 
Pierres tombées du ciel, p. ^98. 
Pierre ollairc, p. 211. 
Pierre grasse, p. 583. 
Pierre a bâtir, des Parisiens, p. 598. 
Pierre de Florence, p. 6*00. 
Pierre plâtre* p« 599. 
Phonolitè; p. 606. 
Pinite, p. 180. 
Platine natif, p. '296. 
Plomb, p. 555. 
Plomb natif, p. 555. 
Plomb sulfuré, p. 6o5. 
Plombagine, p. 429. 
Plomb blanc, p. 3 17. 
Plomb chromé) p< "> j<>. 
Plomb chiomalé, p. 5.ff. 
Plomb rouge, p. 5 j \. 
Plomb phosphaté, p. 049. 



Plomb phosphaté arsenifèie , pag. 
55i. 

Plomb molyhdalé, p. 352. 
Plomb bydro alumineux, p. 3 5 5. 
Plomb arseniaté, p. 342. 
Plomb vert, p. 55o. 
Plorr b sulfaté, 554» 
Plomb carbonate, p. 346, 
Plomb carbonaté noir, p. 3{<S. 
Plomb carbonate cuprilV n-, p« 34& 
Plomb carbonaté muriatiferc,p.54H. 

Plomb oxidé louge, p* 342. 

Plomb sulfuré, p< r>3(i. 
Plomb sulfuré antimonifère , pag. 
338. 

Plomb sulfuré antimonilV re » t ar- 
gentifère, p. 558. 
Plomb sulfuré pseudomorphique . 

p. 559. 
Porcellanite, p. Go-S. 
Potasse nitratée, p. 122. 
Potasse sulfatée, p. 1 j4- 
Pouzzolane, p. 608. 
Prase, p. i5i. 
Prchnitc, p. 2^0. 
Protogyne, p. 693. 
Peammîte, p. 602. 
Pseudomorphosc:», p. Cu 
Pyrite, marcassitc ou marquise! te, 

p. 419. 
Pyroxcne, p. 191 . 
Pyroxène massif, p. Sgj. 
Pyroinéride, p. 692. 



Quarz, p. 109. 

Quarz hyalin, p. 1 09; — calcarifère, 
p. I& 

Quarz agate, p. i4*>î — tbermogètiëi 
p. l5i; — pyromaque, p. 162; — 
calcarifère, p. i53. 

Quarz agate onix, p. i5:jî — ruban- 
né, p. 1 55; — œillé , p. i55; — 
périgone, p. 1 55; — ponctué pa 
naché, dendrhique, p. i55. 



Quarz neclique, p. 1 55. 

Quarz agate molaire, p. 1 m- 

Quarz jaspe, p. 162. 

Quarz résinite, p. 1 58; — hydro- 

pliane, opale, p. ;6o. 
Quarz agate pyromaque , molaire , 

p.5y5. 
Quarz hyalin, p. 590. 
Quarz jaspe, p. 59.*). 
Quarz xyloïde, p. 595. 



R 



Healgard, p. |oG. 
1 Recherches des minéraux, etc.. 
655. 

JiélVaction double, p. 10. 



Rhodium, p. 546. 

Hoc lu s, suivant la méthode d'Haiiy, 

p. 5S9. 

Roches à base de feldspath, p. 5<j» . 
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ïloches adelogénes, p. Goo. Hoches simples, p* 609. 

Roches (distribution des), méthode lîoched mélangées, p* G» 2» 

de M. Iirongniart, p. G09 el suiv. Roches cristatlisécs, p. 6t 4* 

Hoches d'origine ignée, etc., pag. floches agrégées ou arénacées , p. 

Go5. 6ao. 

Boettes pseudo- volcaniques , pag* Hubîs, p. 1 iâ* 

60N. 



s 

Salpêtre, p. j ?/> ! 
Saphirs, p, i<m» 

Sardoïne, p. i5a, I 
Schéclû), p, 53o. I 
Schcdîn ferruginé, p. 53 1. ! 
Schéeliu calcaire, p. 555, j 
Schiste, p. Goo; — commun; — gros- J 

sier; — graphique; — nova eu lai te; ! 

— Irîpoleen; — a lu mile ru bitumi- ! 

nii'ùie; — marno-bituntimfèrc , p* 

Gui . 

Sédiment (minéraux de), p. r. 

Sel gemme, p. 1 2G. 
Sel marin, p, 1 ï6. 
Sel de cuisine, p. laG. 
Sel de GJauber, p. ia5. 
Sel d'Epsuiu ou de Scdlitz, p* 92. 
Sel ammoniaque^ p. iSjf* 
Selagite, p. 594. 
Sélc-mlc* p» 70. 
Serpentine, p. 59^, 
Sieoitc, p* 591. 
Sodalite, p. 255. 
Son, p, 53* 

T 

Talc, p. 209* 

Talc pseudomorphique.» p* 211* 
Taie glaphiqne, p, $84« 
Talc , commum > ollaire , chlorite , 
stealitc, p» 5yfi; — zographique , 

P" 5 ?"- ... 
Tantale oxide, p. 55g, 

Ta la le oxidé fci ro-inanganésifère , 

p, 509. 

Tan laie oxide vUrifèrc, p. 5^o. 
Tantale, p. 5 3 S. 
Tellure natif, p. 534* 
Tellure natif au ro- fer ri 1ère, p. 535. 
Tellure natif auro-argentil'ère , 
p. 535, 

Tellure natif auro - plombilere, 
p. 556» 



Soude muriatée laminaire, etc., p* 

600. 

Soude muriatée, p, 1*6. 
Soude muriatée cuprifère, p. 12S. 
Soude sulfatée, is5, 
Soude boratée, p« i5o. 
Soude carbonatée, p. i3a, 
Soude nitratée, p. i34- 
Soufre, p. 547 4 
Spath fluor, p. 65. 
Spath pesant, p. 82, 
Spinelle, p. 1 18. 
Spinelle zincijëre, p. 119, 
Spiulbèrc, p. 584 • 
Spincllane, p. 583* 
Stalactites et stalagmites, p. 4^. 
StaurotidCj p, i~G. 
Stéatîte, p, 210* 
Stilbite, p, 279. 
Strontiane sulfatée, p» 8H. 
Slronlianc sulfatée ealcarifèrc 5 

„ * 89. 

Strontianc carbonalée, p. 91. 
Suecin, p, 670. 



Tellure sélénié bismuthifère , p* 
558. 

Terminologieouexpliratiou des ter- 
mes techniques, p. GG7. 

TljerinaiilhideÀ, p, <>i>^. 

Thermanthide trîpoléenne, p.Gob\ 

Thermanthide jaspoide» p. GoS. 

Titane oxidé, p, 522* 

Titane oxide cliromifére, 5 24» 

Titane oxidé ferrîfere, p. 5ï4* 

Tisane anatase, p. 5.i5. 

Titane eulcaréo-siliceux, p. 52.y P 

Titane calcaréo- siliceux ferrilcre , 
p. 5s8, 

Topaze, p, 112. 

Topazosème, p* 59G. 

To'jcher, p, 3i. 
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Tourbe, i», Go5. 

Tourmaline, p. ifô* 

Tourmaline (électricité de la) pag. 

2 4î> 

Toulenaguc, p. 4^4 et suiv. 
Tracbyte, p. 6o~, 



Urane, p. ou>. 

Uratie oxîdultij p. 5 ifi. 



Tréma to de, p. Go 7. 
Trîcla&ite, p, 274» 
TrîphanCj p. 271. 

Tuf, p. 45* 
Turquoises, p. 586\ 



u 



Uranc oxidé, p. 5 17. 
Uranc sulfaté, p. 5 19. 



Vif argent, p* 32a. 
Vitriol bleu, p. 5o3. 



Wacke, p. ^07* 
Wernerîîe, p. a34* 



Vitriol blanc, p» 4/4» 



W X 



Woîlastonile, p, 195. 
Xt'i asile, p. 606* 



Zeolithc, p- a85. 

Zinc, p. 4*>~'< 

Xir;c suif".ili\ p. .j 7 j » 

Zinc sulfuré, p. 470. 

Zinc oxide sûlicifere, p ^GS, 



Zincoxide ferriière, p, (68. 

Zîoc carbonate, p. 4&)> 

Zînc oxidé carbonate" sulfuré; paj; 

Zircon, p, 16$, 



FIS DL LA TABLE. 



